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PREFAŢĂ 


Nevoia lărgirii bazei de materie primă lemnoasă, prin introducerea în cir- 
cuitul economic a speciilor indigene nefolosite sau a speciilor exotice, spre a 
corespunde extinderii domeniului de utilizare a lemnului, a făcut simțită nece- 
sitatea cunoașterii mai exacte şi mai amănunțite a structurii lemnului, necesi- 
tate care a accentuat importanţa problemei identificării lemnului. 

Dezvoltarea construcţiilor din lemn şi mai ales extinderea luată de diver- 
sele ramuri industriale ale lemnului, ca: industria de mobilă, de articole de 
sport, ambarcaţiuni, planoare, instrumente muzicale, articole decorative, 
obiecte casnice, rechizite şcolare, elemente de mașini, caroserii, cutii de apa- 
rate de radio, ambalaje etc. — a făcut necesară şi posibilă utilizarea lemnului 
a cît mai multe din speciile existente în pădurile noastre. 

Pentru fabricarea anumitor produse se utilizează încă de mult timp lemne 
exotice, în special din regiunile tropicale, datorită aspectului lor frumos (lemnul 
de mahon, palisandru, lămii etc.) sau pentru rezistenţele lor deosebite (lemnul de 
abanos, guaiac, persimon etc.). Fiecare nouă utilizare, cum și tehnica modernă 
de construcţie și de prelucrare a lemnului, cer un material cu proprietăţi bine 
precizate. De asemenea, pretenţiile consumatorilor sînt mult mai ridicate 
față de calitatea produselor ce li se dau și deci faţă de lemnul utilizat la fabri- 
carea lor. 

Identificarea lemnului este cerută și de cercetările arheologice și istorice, 
cît şi în cazul expertizelor juridice. În asemenea lucrări identificarea speciei 
este de cele mai multe ori foarte dificilă, piesele care se examinează fiind mici, 
uneori provenind din lemn alterat ori găurit de insecte sau prezentîndu-se 
chiar ca pulberi. 

În literatura de specialitate au apărut, în deosebi în ultimii ani, numeroase 
lucrări ilustrate privitoare la anatomia şi identificarea lemnului. Ele se referă 
la lemnul speciilor din ţările respective şi nu pot fi folosite decît parţial pentru 
identificarea lemnului arborilor și arbuștilor din pădurile noastre. La noi în 
tară nu a apărut pînă acum o asemenea lucrare, deși lipsa ei s-a simţit de mult. 

Cartea nu este o lucrare de anatomie a lemnului, ci de folosire în primul 
rind a acesteia în operaţia de identificare a lemnului, făcîndu-se uz și de unele 
proprietăţi fizico-mecanice caracteristice ale acestuia. În capitolul I sînt pre- 
zentate caracteristicile lemnului care servesc la identificarea lui, atît cele folo- 
site la determinarea macroscopică, cît şi cele pentru determinările microscopice. 

Operația curentă în practică fiind identificarea macroscopică a lemnului 
după caracterele sale văzute cu ochiul liber sau cu o lupă obișnuită, s-a insistat 
mai mult asupra acesteia. În acest scop s-a elaborat o cheie de determinare 
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dichotomică, cuprinzînd aproape toţi arborii şi arbuştii diu pădurile noastre, 
atît indigeni sau aclimatizaţi, cît şi unele specii lemnoase care prezintă interes 
pentru viitoarele culturi forestiere de la noi, în total 166 specii (18 specii de 
rășinoase și 148 specii de foioase). În concordanţă cu această cheie de bază, 
pentru lemnele mai des utilizate în practică, în număr de 72 (13 specii de răşi- 
noase şi 59 specii de foioase), s-a elaborat o altă cheie dichotomică de deter- 
minare, care poate fi folosită curent mai cu uşurinţă. 

Tot pentru lemnele frecvent folosite în industrie şi construcţii, s-au întoc- 
mit alte două chei de determinare, bazate pe o primă grupare a lemnelor după 
caracteristici inițiale mai ușor de perceput, cum sînt culoarea și aspectul vărgat 
sau nevărgat al lemnului. De la aceste prime grupări, care se fac în practică 
destul de des, s-a trecut treptat la diferențieri pe baza criteriilor mai de amănunt, 
şi în special pe cele privitoare la structura lemnului. 

Pentru identificarea microscopică a lemnului am elaborat o cheie dicho- 
tomică de determinare numai pentru 72 specii uzuale, 

În ultimul capitol sînt prezentate caracterele lemnului cîtorva din prin- 
cipalele specii exotice mai cunoscute și mai frecvent utilizate la noi. 

Pentru a face textul mai accesibil şi operaţia de identificare mai uşoară, 
în afară de figurile prin care se exemplifică criteriile de determinare prezen- 
tate în capitolul I, la fiecare specie lemnoasă din cheile de determinare sînt 
prezentate în planșe fotografiile secţiunilor transversale, radiale şi tangen- 
ţiale. Secţiunea transversală este prezentată în două mărimi, de 10 x pentru 
a servi identificării macroscopice şi de 75 x peniru determinarea microsco- 
pică. Secţiunile radiale și tangenţiale sînt date numai în mărimea de 75 
ele servind în special pentru identificarea microscopică. La speciile al căror 
lemn are un aspect caracteristic, în special prin desen şi diferențe de culori, 
sînt prezentate şi fotografii după feţe tangenţiale sau radiale, în mărime 
naturală, spre a fi direct comparabile cu materialul întîlnit în practică, 
Pentru a se avea o imagine mai cuprinzătoare a variaţiei culorii lemnului 
de diverse specii, planșele în culori cuprind și cîteva lemne exotice, astfel 
că gama de culori este lărgită, de la lemnele albe pînă la lemnul negru de 
abanos. 

Materialele lemnoase pentru executarea secțiunilor microscopice și foto- 
grafiilor au fost colectate din diverse puncte din ţară. Probele s-au luat după 
identificarea botanică precisă a arborilor și arbuștilor. Cu aceste materiale 
am format concomitent și colecţiile ştiinţifice şi didactice ale secţiei de Teh- 
nologia lemnului din Institutul de Cercetări şi Experimentări pentru Indus- 
tria Lemnului și ale Laboratorului de Tehnologia lemnului din Institutul Poli- 
tehnic — Orașul Stalin. 

Termenii tehnici folosiţi la descrierea lemnului sînt cei acceptaţi în toate 
lucrările recente de acest gen. De asemenea, denumirile științifice ale speciilor 
lemnoase, ca şi cele comune, sînt cele adoptate în cartea Flora R.P.R. și cele 
utilizate în publicaţiile Institutului de Cercetări Forestiere. 

Pentru speciile indigene, în titlurile planșelor cu fotografiile structurii 
lemnului, s-au indicat și denumirile lor în limbile rusă, germană, engleză și 
franceză. De asemenea, în descrierile lemnelor exotice s-au menţionat denumi- 
rile lor comerciale în limbile germană, engleză și franceză, precum și unele 
denumiri populare din ţările de origine. 
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Îndexurile alfabetice care completează cartea înlesnesc consultarea ei, 
atât în partea de text, cât şi de planșe. 

Prin prezentarea în această carte a lemnului arborilor și arbuștilor din 
pădurile ţării noastre sperăm ca, în afară de posibilitatea de a identifica ușor 
macroscopic şi microscopic specia din care provine orice piesă sau obiect de 
lemn, să trezim interesul celor ce o vor consulta pentru o cunoaștere mai 
amănunţită a acestui material atit de variat, pentru utilizarea lui mai con- 
formă cu proprietăţile pe care le are și pentru aducerea în folosinţă şi a 
lemnului speciilor care pină acum nu este de loc sau prea puţin valorificat. 

Prin modul de redactare și de ilustrare am căutat ca materialul pe care îl 
cuprinde să fie folosit atît de ingineri. biologi și tehnicieni, cît şi de lucrătorii 
din construcţii, industrie şi comerțul de lemnărie. De asemenea, cartea este 
utilă învăţămîntului, atît personalului didactic, cât şi studenţilor și elevilor, 
care trebuie să înveţe a recunoaște lemnul diverselor specii într-un timp 
foarte scurt. 
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Salcîm 35, 38, 45, 49, 50, 56, 58, 63, 64, 67, 69, 71, 76, 80, 82, 93, 106, 107, 128, 148, 154, 
162, 169, 175, 186, 238 

Salcim galben 32, 34, 38, 48, 54, 67, 70, 71, 76, 80, 130, 246 

Salcîm japonez 30, 32, 34, 69, 71, 77, 127, 229 

Salcim mic 30, 33, 34, 39, 46, 56, 67, 75, 19, 133, 271 

Salcioară 33, 35, 38, 45, 49, 54, 68, 71, 75, 18, 126, 226 

Scoruş 30, 33, 34, 38, 47, 56, 60, 77, 80, 140 

Scoruș de munte 30, 32, 34, 38,47, 56, 60, 67, 70, 77, 80, 140, 151, 155, 167, 178, 190, 324 

Scumpie 38, 46, 56, 68, 69, 75, 78, 130, 250 

Simbovină 31, 32, 34, 38, 45, 54, 68, 71, 72, 77, 80, 99, 107, 126, 228 

Singer 30, 32, 33, 34, 38, 47, 56, 68, 77, 80, 138, 306 

Sirinderică 39, 135, 281 

Soe 29, 30, 32, 35, 39, 47, 56, 69, 75, 139, 310 

Soc roşu (soc de munte) 30, 32, 35, 39, 47, 56, 69, 70, 77, 80, 139, 311 

Sorb 33, 47, 56, 60, 67, 68, 70, 71, 77, 80, 140, 156, 158, 167, 168, 178, 190, 325, 327 

Spinul cerbului 30, 32, 34, 38, 47, 48, 56, 67, 70, 72, 77, 80, 142, 347, 348 

Spinul lui Christos 31, 32, 39, 46, 56, 69, 77, 80, 135, 280 

Stejar 31. 33, 35, 38, 45, 48, 49, 54, 57, 67, 10, 17, 80. 82, 99, 125, 146, 154, 166, 167, 173, 
184, 214 

Stejar de baltă 31, 33, 38, 45, 54, 57, 67, 70, 77, 80, 125, 219 

Stejar brumăriu 31, 33, 38, 45, 49, 67, 71, 77, 80, 125, 146, 154, 168, 169, 173, 184, 217 

Stejar pufos 31, 33, 38, 45, 49, 54, 57, 69, 71, 77, 80, 125, 146, 161, 168, 169, 173, 184, 215 

Stejar roșu american 31, 33, 38, 45, 48, 54, 57, 69, 77, 79, 125, 146, 161, 162, 173, 184, 218 


Tavalgă 31. 33, 35, 38, 47, 56, 68, 15, 78, 138, 303 

Tei alb 31. 32, 34. 39, 47, 56, 67, 75, 18, 138, 151, 156, 177, 190, 307 

Tei cu frunza mică 31, 32, 34, 39, 47, 56, 67, 71, 75, 78, 139, 151, 156, 162, 177, 19, 
309 

Tei cu frunza mare 31, 32. 34, 39, 47, 56, 67, 75, 78, 138, 151, 156, 177, 190, 308 


LE! DENUMIRILE POPULARE ALE SPECIILOR LEMNOASE ÎN LIMBA ROMÎNĂ 


Tisă 29, 31, 33. 34, 37, 54, 62, 64, 67, 70, 73, 17, 80, 81, 96, 97, 123, 144, 153, 166, 167, 171, 
182, 206 

Tisar 121, 182, 195 

Tufan 125, 214 

Tufă riioasă 125, 215 

Tuie 29, 54, 62, 67, 69, 73, 174, 75, 78, 96, 123, 145, 153, 161, 171, 183, 208 

Tulichină 39, 47, 56, 69, 75, 78, 142, 346 


Ulm de cîmp 30, 32, 34, 33, 45, 49, 56, 70, 71, 17, 19, 128, 147, 166. 169, 174, 185, 234 
Ulm de munte 38, 45, 49, 56, 67, 70, 77, 79, 127, 147, 156, 166, 174, 185, 233 

Ulm pufos 30, 32, 34, 38, 45, 19, 56, 70, 71, 17, 79, 128, 147, 169, 174, las 

Ulm de Turchestan 30, 32, 34, 38, 45, 56, 67, 70, 17, 79, 128, 147, 154, 166, 174, 185, 235 


Velniş 38, 45, 49, 56, 68, 77. 79, 127, 146. 158, 166, 174, 185, 232 
Verigariu 142, 347, 348 

Vinj 127, 232 

Vişin 38, 56, 60, 68, 70, 76, 79, 134, 275 

Vişin tureese 34, 38, 46, 56, 60. 67, 70, 76, 79, 132, 258 

Vişinel 31, 32, 34, 38, 46, 56, 70, 71, 76, 79, 133, 266 

Viţă albă 31, 34, 125, 220 

Viţă sălbatecă 38, 45, 54,70, 71, 77, 79, 125, 227 

Viţă de vie 30, 32, 38, 45, 54, 70, 71, 77, 79, 125, 222 

Voniceriu 140, 330 


Zadă 122, 207 
Zarzăr 132, 261 
Zimbru 31, 35, 37, 54, 62, 69, 73, 75, 79, 96, 127, 144, 160, 172, 182, 193 


DENUMIRILE ȘTIINȚIFICE ALE SPECIILOR LEMNOASE 
ca indicarea paginilor la care sint citate 


ldses alba Mill 31, 33. 34, 38, 54, 66, 14, 78, 81, 96, 122, 144, 153, 171, 183, 203 

Abies pectinata Lam. 122; 144. 153. 171, 202 

Acer campestre L. 30, 32, 34, 39, 16, 55, 59, 63, 67, 76, 80, 139, 151, 155, 177, 190, 314 

“Acer nezundo L. 30, 32. 35, 37, 46, 55, 39, 66, 69, 75. 79, 139, 321 

Acer platanoides L. 30, 35, 39, 46, 55, 59, 67, 76, 80, 139, 151, 155, 178, 189. 312 

Acer pseudoplatanus L. 30, 33, 33, 39, 46.49.54. 57, 61,75, 80, 137; 150, 153, 177, 189, 294 

“tes? săccharinum L. 3, 32. 33. 35. 38. 46, 55, 56, 66, 70, 76, 19, 140, 322 

Acer tataricum L. 31, 33, 35, 38, 46, 55, 59, 66, 76, 19, 139, 313 

Aercalus hippocastanum L. 30, 32, 35, 39, 46, 55, 56, 66, 68, 74, 78, 140; 152, 155, 159, 
118, 188, 332 

Aslamtiiua altissima (Mill.) Swingle 29, 32, 37, 45, 50, 54, 63, 64, 69, 10, 76, 79, 126; 147, 
150, 162. 174, 186, 223 

“Aslamtieae zlandulesa Def. 126: 137. 160. 162. 4223; 

dia giutimane Gaertn. 34). 32. 34. 38. 16. 32. 54. 57. 59. 65. 68. 74. 78. 137, 41505158: 177, 
129, > 

Alu îmrama Mămch 33. 33, 33. 34. 38. 46. 59. 68, 74, 78. 137, 150. 158. 177, 189, 293 

Ain raridis (Chaix) Lam. et DC. 33. 38. 47. 55. 36, 68, 176. 79. 142, 353 

Amorpha fruticosa L. 30. 33. 34. 39. 46, 49, 36, 67, 15, 79, 133, 271 

Amysdalus communis L. 33, 35, 37, 45, 55, 68, 72, 75, 80, 133; 268 

-Imygedalus nana L. 37, 45, 55, 68. 72. 75, 80, 132, 269 

“Armeniaca vulgaris Lam. 30, 33, 37, 45, 55, 68, 71, 76, 19, 132, 261 


Berberis vulgaris L. 30, 33, 37. 45, 54, 69, 74, 76, 80. 130; 248 

Betula alba L. 138; 150, 158, 300, 301 

Betula humilis Schrank 46, 68, 75, 78, 138; 302 

Betula nana L. 46, 67, 75, 79, 137; 299 

Betula pubescens Ehrh. 31, 39, 46, 55, 59. 68, 75, 78, 138; 150, 158, 177, 190, 301 

Betula verrucosa Ehrh. 29, 30, 32, 34, 39, 46. 55, 59, 68, 75, 78. 138, 150, 158, 177, 190, 300 
Bignonia catalpa L. 128, 237 

Biota orientalis Endl. 123, 209 

Buxus semperrirens L,. 29, 31, 32, 34, 39, 46, 55, 67, 69, 16, 80, 137. 296 


Caragana arborescens Lam. 31. 32, 34, 37, 45, 55, 68, 75, 79, 131, 253 

Carpinus betulus L. 31, 33, 34, 38, 46, 52, 54, 57, 68, 72, 16, 79, 136, 150, 159, 1717, 189, 
290 

Carpinus orientalis MIll. 39, 46, 54, 57, 76, 79, 136, 291 

Carya alba Nuti, non K. Koch 128; 148, 159, 164, 175. 236 

Carya orata K. Koch 31, 33, 35, 37, 45, 49, 55, 68, 72, 76, 79, 128, 148, 159, 164, 175, 185, 
236 

Castanea satira Mill. 31, 33, 34, 37, 45, 49, 56, 68, 70, 75, 79, 100, 127, 145, 159, 165, 173, 
184, 231 

Castanea vesca Gaertn. 127; 145, 159, 165, 173, 232 

Catalpa bignonioides Watt. 35, 37, 45, 49, 55, 70, 71, 174, 78, 128; 237 

Celtis australis L.. 31, 32, 34, 38, 45, 54, 68, 71, 72, 77, 80, 99, 107, 126; 228 
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Cerasus avium (L.) Mnch. 37, 46, 48, 54, 68, 72, 15, 19, 82, 134, 148, 157, 164, 176, 187, 
279 

Cerasus vulgaris Mill. 38, 56, 60, 68, 70, 76, 79, 134. 275 

Cercis siliquastrum L. 30, 33, 37, 45, 55, 69, 10, 11, 72, 76, 19, 131, 251 

Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl. 31, 32, 34, 37, 54, 62, 66, 69, 70, 73, 74, 17/5198, 123: 
210 

Clematis vitalba L. 29, 31, 34, 35, 39, 45, 54, 67, 175, 79, 125, 220 

Colutea arborescens L. 31, 35, 38, 45, 55, 68, 75, 79, 131, 254 

Cornus mas L. 30, 33, 34, 37, 46, 55, 63, 68, 70, 71, 76, 80, 138; 150, 158, 167, 168, 177, 
191, 305 

Cornus sanguinea L. 30, 32, 33, 34, 38, 47, 56, 68, 17, 80, 138, 306 

Corylus avellana L. 30, 32, 34, 37, 47, 52, 55, 56, 57, 66, 68, 12, 75, 19, 142, 150, 155, 159, 
170, 176, 189, 350 

Corylus colurna L. 37, 47, 55, 56, 57, 66, 68, 70, 12, 15, 79, 142, 351 

Cotinus coggygria (L.) Scop. 38, 46, 56, 68, 69, 75, 78, 130, 250 

Cotoneaster integerrima Medik. 67, 16, 79, 139, 319 

Cotoneaster melanocarpa Lodd. 67, 16, 79, 139 

Cotoneaster tomentosa (Ait.) Lindl. 30, 32, 34, 68, 76, 80, 135, 282 

Crataegus monogyna Jaca. 39, 46, 55, 59, 67, 76, 80, 139; 151, 156, 158, 316 

Crataegus oxyacantha L. 30, 32, 34, 39, 46, 55, 59, 76, 80, 139; 190 317 

Crataegus pentagyna W. et K. 30, 33, 34, 39, 46, 55, 59, 76, 80, 139 

Cydonia oblonga Mill. 30, 33, 34, 39, 46, 55, 68, 176, 19, 139, 315 

„ytisus laburnum L. 130, 246 


Daphne mezereum L. 39, 47, 56, 69, 75, 78, 142, 346 


Elaeagnus angustifolia L. 33, 35, 38, 45, 49, 54, 68, 71, 15, 18, 126, 226 
Euonymus europaea L. 30, 33, 34, 39, 47, 56, 69, 76, 80, 140, 330 
Euonymus verrucosa Scop. 30, 32, 34, 35, 39, 47, 56, 69, 76, 80, 140, 331 


Fagus orientalis Lipsky 39, 46, 54, 57, 10, 76, 79, 136, 288 

Fagus silvatica L. 30, 32, 34, 36, 39, 46, 52, 54, 57, 64, 68, 70, 76, 19, 136, 149, 158, 167, 
176, 188, 287 

Forsythia suspensa (Thumb.) Vahl. 29, 39, 46, 55, 56, 68, 15, 79, 140, 329 

Fraxinus americana L. 37, 45, 55, 76, 80, 129, 240 

Fraxinus excelsior L. 31, 35, 37, 45, 49, 55, 64. 67, 70, 71, 76, 79, 82, 129, 148, 156, 163. 
165, 175, 185, 242 

Fraxinus ornus L. 31, 33, 35, 37, 45, 49, 55, 67, 68, 70, 72, 16, 80. 129, 243 

Fraxinus pensylvanica Marsh. 30, 33, 37, 45, 55, 16, 79, 129, 241 


Gleditschia triacanthos L. 31, 33, 64, 67, 71, 76, 80, 106, 126, 147, 154, 163, 174, 185, 227 


Hedera helix L. 34, 39, 46, 54, 57, 68, 75, 79, 136, 289 
Hippophae rhamnoides L. 33, 35, 31, 45, 47, 55, 56, 71, 15, 19, 133, 267 


Ilex aquifolium L. 30, 39, 47, 55, 56, 69, 76, 80, 142, 349 


«Juglans cinerea L. 38, 46, 49, 55, 68, 71, 74, 78, 136, 285 

Juglans nigra L. 38, 46, 49, 55, 10, 71, 15, 78, 110, 135, 149, 165, 168, 175, 186, 187, 284 

Juglans regia L. 30, 33, 35, 37, 46, 48, 49, 55, 64, 68, 12, 16, 80, 82, 106, 110, 135, 149, 159, 
170, 175, 186, 187, 283 

Juniperus communis L. 29, 32, 34, 37, 54, 62, 67, 10,71, 13, 75, 178, 122, 145, 153, 163, 165, 171 
183, 205 

Juniperus virginiana L. 30, 32, 34, 37, 54, 59, 62, 64, 72, 73, 14, 78, 81. 96, 123, 145, 160, 
165, 171, 183, 204 


Laburnum anagyroides Med. 32, 34, 38, 46, 54, 67, 70, 71, 76, 80, 130, 246 

Larix decidua Mill. 31, 34, 37, 54, 61, 62, 69, 70, 75, 78, 81, 96, 98. 110. 122, 144, 162, 167, 
172, 182, 201 

Larix europaea Hort. 122, 144, 162, 172, 201 

Ligustrum vulgare L. 30, 34, 37, 45, 55, 59, 67, 70, 76, 80, 131, 257 
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Liriodendron tulipifera L. 32, 37, 46, 55, 67, 70, 74, 78, 138, 304 
Lonicera nigra L. 37, 45, 56, 66, 70, 71 

Lonicera tatarica L. 76, 80, 132, 264 

Lonicera xxlosteum L, 32, 35, 37, 45, 55, 66, 70, 71, 76, 80, 132, 263 


Maclura aurantiaca Nutt. 128, 239 

Maclura pomifera Schneid. 35, 37, 45, 49, 55, 64, 67, 69, 76, 80, 128, 239 

Malus pumila Mill. 34, 76, 80, 140 

Malus sileestris (L.) Mill. 30, 31, 33, 34, 37, 46, 49, 55, 59, 67, 70, 76, 80, 140, 151, 155, 
163, 138, 190, 323 

Mespilus germanica L. 30, 34, 67, 10, 76, 80, 140, 326 

Miricaria sermanica (L.) Desv. 31, 32, 35, 39, 45, 54, 71, 75, 129, 244 

Morus alba L. 30. 31. 35, 37, 45, 49, 54, 67, 71, 75, 79, 126, 147, 154, 169, 174, 186, 224 

Morus nigra L. 30, 31, 35, 37, 45, 49, 54, 75, 79, 126, 147, 154, 169, 174, 186, 225 


Ostrya carpinifolia Scop. 38, 47, 55, 56, 68, 70, 76, 80, 142, 352 


Padus mahaleb (L.) Borkh, 34, 38, 46, 70, 76, 79, 132, 258 

Padus racemosa (Lam.) C. K. Schneid. 30, 31, 35, 37, 46, 55, 68, 71, 75, 78, 134, 148, 159, 
165. 116, 187, 278 

Paliurus spina Christi. Mill. 31, 32, 39, 46, 56, 69, 77, 80, 135, 280 

Persica rulgaris Mill. 38, 45, 55, 68, 70, 76, 80, 133, 270 

Phellodendron amurense Rupr. 32, 35, 38, 45, 54, 69, 71, 14, 178, 127, 230 

Phellodendron japonicum Maxim. 38, 54 

Philadelphus coronarius L. 31, 35, 39, 46, 54, 67, 15, 79, 135, 281 

Philadeiphus latifolius Schrad. 39, 46, 54, 67, 75, 79, 135 

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 31, 33, 35, 38, 47, 56, 68, 75, 78, 138, 303 

Picea abies (L.) Karst. 200 

Picea excelsa (Lam.) Link. 31, 33, 35, 36, 38, 54, 61, 62, 67, 74, 78, 81, 9%, 110, 121, 143, 
154, 171, 182, 200 

Pinus austriaca Hoss 121; 143, 161, 162, 164, 172, 197 

Pinus cembra L. 31, 35, 37, 54, 62, 69, 73, 75, 179, 96, 121, 144, 160, 161, 172, 182, 195 

Pinus montana Mill.31, 32, 35, 37, 54, 62, 69, 70, 75, 78, 96, 99, 121, 144, 162, 165. 172, 
181, 199 

Pinus nigra Arn. 37, 54, 62, 69, 12, 75, 78, 96, 99, 121, 143, 161, 162, 164, 172, 181, 197 

Pinus silvestris L. 31, 32, 35, 37, 54, 62, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 96, 9, 112, 121, 143, 157, 
160, 163, 172, 180, 197 

Pinus strobus L. 31, 32, 34, 37, 54, 62, 67, 69, 72, 15, 78, 81, %, 121, 144, 154, 161, 163, 
172, 182, 196 

Pirus communis LL, 55, 139, 151, 156 

Pirus communis var f Piraster L, 151, 156, 178, 318 

Pirus malus silvestris L. 323 

Pirus piraster (L.) Medik 30, 33, 34, 39, 46, 49, 59, 63, 67, 16, 80, 139, 151, 156, 178, 190, 318 

Pirus sativa Lam et DC. 76, 80, 139, 151, 178, 190 

Platanus acerifolia (Ait.) Willd. 68, 72, 75, 79, 136, 149, 157, 164, 175 

Platanus occidentalis L. 31, 33, 35, 38, 47, 54, 115, 79, 136, 149, 157, 164, 175, 188, 286 

Platanus orientalis L, 15, 19, 136, 149, 157, 164, 175 

Populus alba L. 31, 33, 34, 38, 47, 55, 59, 68, 72, 75, 78, 141, 152, 164, 179, 186, 188, 337 

Populus marilandica Bosc. 38, 47, 55, 56, 60, 67, 68, 72, 15, 78, 141, 152, 155, 157, 158, 170, 
119, 187, 188, 342 

Populus nigra L. 31, 32, 34, 38, 47, 55, 56, 59, 60, 67, 12, 15, 78, 141, 152, 155, 157, 170, 
179, 186, 188, 31 

Populus regenerata Henry et Elwes 38, 47, 55, 56, 60, 67, 68, 72, 75, 78, 141, 152, 155, 157, 
170, 179, 187, 188, 345 

Populus robusta C. K. Schneid. 38, 47, 55, 56, 60, 67, 68, 72, 75, 78, 141, 152 155, 157, 170, 
1179, 187, 188, 344 d 

Populus serotina Hartig 38, 47, 55, 56, 60, 67, 68, 72, 75, 78, 141, 152, 155, 157, 170, 179, 
187, 188, 343 

Populus tremula L. 31, 32, 34, 39, 47, 56, 59, 60, 68, 72, 75, 78, 141, 152, 159, 179, 186, 
188, 333 
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Prunus amygdalus Stokes 268 

Prunus armeniaca L. 132, 261 

Prunus avium L. 32, 34, 134, 148, 157, 164, 176, 279 

Prunus cerasifera Ehrh. 32, 35, 37, 46, 57, 59, 76, 80, 134, 276 

Prunus cerasus IL. 134, 275 

Prunus domestica L. 33, 34, 38, 46, 48, 54, 57, 10, 72, 16, 80, 82, 134, 148, 164, 165, 166, 
176, 187, 277 

Prunus În iicasa Pall. 31, 32, 34, 37, 38, 46, 56, 70, 71, 76, 79, 133, 266 

Prunus nana Stokes 133, 269 

Prunus mahaleb L. 56, 60, 67 132, 258 

Prunus Padus L.. 134, 148, 159, 168, 176, 278 

Prunus persica Sieb. et Zucc. 133, 270 

Prunus spinosa L. 30, 33, 34, 38, 45, 56, 60, 67, 10, 71, 76, 80, 132, 259 

Prunus tenella Bts. 269 

Pseudotsuga douglasii Carr, 122, 144, 155, 160, 167, 172, 202 

Pseudotsuga taxifolia (Lamb.) Britt. 37, 54, 62, 67, 69, 70, 74, 78, 96, 97, 98, 99, 110, 
122, 144, 155, 160, 167, 172, 181, 202 

Pielea trifoliaia L. 31, 38, 46, 56, 69, 70, 74, 75, 79, 131, 252 


Quercus borealis Michx. 31, 33, 38, 45, 48, 54, 57, 69, 77, 19, 125, 146, 161, 162, 173, 184, 
218 

Quercus cerris L. 31, 33, 37, 45, 49, 50, 54, 57, 67, 71, 76, 79, 124,146, 156, 168, 173,184, 212 

Quercus conferta Kit 31, 33, 125, 146 154, 168, 169, 173, 216 

Quercus frainetto Ten. 31, 33, 37, 45, 49, 54, 57, 67, 71, 76, 19, 125, 146, 154, 168, 169 
173, 184, 216 

Quercus palustris L. 31, 33, 38, 45, 54, 57, 67, 70, 77, 80, 125, 219 

Quercus pedunculata Ehrh. 31, 33, 125, 146, 154, 166, 167, 173, 214 

Quercus pedunculiflora C. Koch 31, 33, 38, 45, 49, 67, 71, 77, 80, 125, 146, 154, 168, 169, 173, 
184, 217 

Quercus petraea Liebl. 31, 33, 35, 37, 45, 49, 54, 57, 67, 69, 70, 76, 79, 125, 146, 154, 161, 
166, 173, 184, 213 

Quercus pubescens Willd. 31, 33, 38, 45, 49, 54, 57, 69, 71, 177, 80, 125; 146, 161, 168, 169, 173, 
184, 215 

Quercus robur L. 31, 33, 35, 38, 45, 48, 49, 54, 57, 67, 70, 77, 80, 82, 100, 125, 146, 154, 166, 
167, 173, 184, 214 

Quercus rubra Duroi, non L. 31, 32, 218 

Quercus sessiliflora Salisb, 31, 32, 125, 146, 154, 161, 166, 173, 213 

Quercus sessilis Ehrh. 31, 33, 125, 146, 154, 161, 166, 173, 213 


Rhamnus cathartica LL. 30, 32, 34, 38, 47, 48, 56, 67, 10, 12, 17, 80, 142, 347 

Rhamnus frangula L. 30, 32, 34, 37, 45, 45, 55, 69, 12, 75, 179, 133, 265 

Rhamnus saxatilis Jacq. 38, 47, 56, 67, 10, 72, 77, 80, 142, 348 

Rhododendron Kotschyi Simk 31, 32, 33, 37, 46, 55, 59, 68, 74, 78, 137, 297 

Rhus cotinus L. 130, 250 

Rhus typhina L. 29, 33, 35, 38, 45, 49, 55, 68, 7], 75, 79, 132, 260 

Ribes alpinum LL, 32, 34, 37, 45, 54, 67, 71, 130, 249 

Ribes grossularia L. 30, 31, 35, 39, 45, 55, 57, 66, 76, 79, 134, 274 

Ribes petraeum Wulf. 32, 39, 45, 54, 68, 76, 80, 131, 256 

Robinia pseudacacia L. 35, 38, 45, 49, 50, 56, 58, 63, 64, 67, 69, 71, 76, 80, 82, 93, 106, 
107, 128, 148, 154, 162, 169, 175, 185, 186, 238 

Rosa canina L. 33, 35, 39, 45, 54, 67, 76, 80, 131, 255 


Salix alba L. 30, 35, 38, 47, 56, 60, 67, 71, 12, 75, 78, 141, 152, 155, 163, 164, 179, 187, 
188, 339 

Salix babylonica L. 30, 32, 34, 38, 47, 56, 60, 75, 78, 141, 340 

Salix capraea L. 38, 47, 56, 60, 68, 72, 75, 78, 141, 152, 158, 164, 179, 187, 188, 334 

Salix fragilis L. 30, 33, 35, 38, 47, 56, 60, 68, 72, 75, 78, 141, 152, 158, 164, 179, 338 

Salix purpurea L. 30, 32, 34, 38, 47, 56, 60, 67, 68, 75, 79, 141, 335 

Salix viminalis L. 37, 46, 56, 59, 67, 68, 14, 78, 141, 336 

Sambucus nigra L. 29, 30, 32, 35, 30, 47, 56, 69, 75, 80, 139, 310 
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Sambucus racemosa L. 30, 32, 35, 39, 47, 56, 69, 70, 77, 80, 139, 371 

Sarothamnus scoparius (L.) Scarara. 30, 31, 34, 37, 45, 54, 66, 70, 75, 79, 130, 247 

Sophora japonica L. 30, 32, 34, 38, 45, 54, 69, 71, 11, 127, 229 

Sorbus aria (L.) Cr. 47, 56, 60, 77, 80, 140, 325 

Sorbus aucuparia L. 30, 32, 34, 38, 47, 56, 60, 67, 10, 77, 80. 140, 151, 155, 167, 178, 190, 
325 

Sorbus domestica L.. 30, 33, 34, 38, 47, 56, 60, 77, 80, 140 

Sorbus torminalis (L.) Cr. 33, 47, 56, 60, GT, '68, 70, 71, 77, 80, 140, 151, 156, 158, 167, 168, 
178, 190, 327 

Spartium scoparium L. 130, 247 

Spiraea opulifolia L. 138. 303 

Spiraea ulmifolia Scop. 31, 35, 39, 45, 55, 68, 76, 79, 134, 273 

Staphylea pinata L. 30 31, 35, 39, 46, 54, 66, 16, 79, 137, 295 

Symphoricarpus albus Blake 30, 33, 35, 39, 45, 55, 68, 76, 79, 133, 272 

Symphoricarpus racemosus Michx, 133, 272 

Syringa vulgaris L. 37, 45, 49, 55, 67, 16, 80, 132, 262 


Tamarix germanica L. 39, 129, 244 

Tamarix pallasii Auct. ross, et non rom., Desv. 130, 245 

Tamarix ramosissima Ldb. 32, 33, 37, 45, 54, 66, 71, 15, 79, 130, 245 

Taxodium distichum (L.) L. C. Rich. SIA 54, 59, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 78, 97, 123, 207 

Taxus baccata |. 29, 31, 33, 34, 37, 54, 62, 64, 67, 70, 73, 77, 80, 81, 96, 91, 123, 144, 153, 
166, 167, 171, 182, 206 

Thuja oceidentalis L, 29, 54, 62, 67, 69, 73, 74, 115, 18, 96, 123, 145, 153, 161, 171, 183, 208 

Thuja orientalis L. 31, 32, 33, 37, 54, 62, 73, 74, 78, 123, 209 

Tuja argentea Dest. 31, 32, 34, 138, 151, 156, 177, 307 

Tliia cordata Mill. 31, 32, 34, 39, 47, 56, 67,71, Zi 78, 139, 151, 156, 162, 177, 190, 309 

Tilia grandifolia Ehrh. 31, 32, 34, 138, 151, 156, 177, 308 

Tilia parvifolia Ehrh. 31, 32, 34, 139, 151, 156, 162, 177, 309 

Tillia platyphyllos Scop. 31, 32, 34, 39, 47, 56, 67, 5 78, 138, 151, 156, 177, 190, 308 

Tiilia tomentosa Moânch. 31, 32, 34, 39, 47, 56, 15, 78, 138, 151, 156, 177, 190, 307 

Tsuga canadensis (L.) Carr. 34, 37, 54, 62, 69, 70, 73, 75, 78, 123, 211 

Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 37, 54, 62, 69, 70, 73, 15, 78, 123 


Ulmus campestris L.. 30, 34, 128, 147, 166, 169, 174, 234 

Ulmus affusa Willd. 30, 32, 34, 127, 146, 158, 166, 174, 237 

Ulmus foliacea Gilib. 30, 32, 34, 38, 45, 49, 56, 70, 71, 77, 79, 128, 147, 166, 169. 174, 
185, 234 

Ulmus levis Pall. 30, 32, 34, 38, 45, 49, 56, 68, 77, 79, 127, 146, 158, 166, 174, 185, 232 

Ulmus montana SLoleos 30, 32, 34, 38, 45, 49, 56, 67, 10, 17, 79, 127, 147, 156, 166, 174, 185, 
233 

Ulmus procera Salisb. 30, 32, 34, 38, 45, 49, 56, 70, 71, 77, 79, 128, 147, 169, 174, 185 

Ulmus pumila L. 30, 32, 34, 38, 45, Si 61, 70, 77, 79, 128, 147, 154, 166, 174, 185, 235 


Vaccinium myrtillus L. 30, 31, 38, 46, 55, 59, 68, 74, 78, 137, 298 
Viburnum lantana L. 30, 33, 35, 37, 46, 55, 56, 69, 71, 16, 79, 140, 328 
Viburnum opulus L.. 31, 32, 35, 37, 46, 55, 68, 71, 76, 79, 139, 320 
Vitis silvestris Gmel. 38, 45, 54, 70, 71, 77, 79, 125, 221 

Pitis vinifera L. 30, 32, 38, 45, 54, 70, 71, 77, 19, 125, 222 


NOȚIUNI INTRODUCTIVE 
Problema identificării lemnului 


Identificarea lemnului constă în determinarea speciei din care provine 
piesa de lemn ce se examinează, ţinîndu-se seama numai de caructerele 
lemnului, nu și de cele ale coajei, frunzelor, fructelor, mugurilor etc,, care ser- 
vesc la determinările botanice. 


a) caracterele structurii lemnului care se disting cu ochiul liber sau cu 
lupa: măduva, duramenul şi alburnul, inelele anuale. lemnul timpuriu și tîrziu, 
porii (vasele), razele medulare, zonele de parenchira, zonele de fibre, canalele 
rezinifere, textura și desenul; 

b) unele proprietăţi fizice și mecanice: culoarea, luciul, mirosul, gustul, 
greutatea specifică aparentă, duritatea (tăria) și eventual fizibilitatea: 

c) unele defecte caracteristice (spre exemplu petele medulare sau nodurile, 
în cazul cînd prin culoare, frecvenţă, formă şi mărime constituie un factor 
distinctiv). 

Proprietăţile fizice și mecanice constituie caractere auxihare în lucrările 
de identificare a lemnului, deoarece chiar la aceeași specie ele variază în limite 
destul de largi iar unele se modifică în timp. Considerate însă impreună cu 
celelalte criterii, pot aduce servicii preţioase la identificarea lemnului. 
Caracterele structurii lemnului rămîn neschimbate, atit timp cît lemnul nu 
este alterat, descompus ori distrus sub acțiunea vătămătorilor biologici (ciu- 
perci, bacterii, insecte ete.) sau sub acțiunea diferitelor tratamente chimice, 
Cu toate acestea, chiar caracterele macroscopice ale structurii lemnului nefiind 
atit de numeroase și nici prea deosebite între toate speciile, uneori identifi- 
carea macroscopică a lemnului este destul de grea, în unele cazuri neputin- 
du-se ajunge la precizarea speciei, ci numai a grupului mai restrins de specii 
din cadrul unui gen sau chiar numai a genului, rezultat totuși prețios pentru 
practică. 

Identificarea microscopică constă din examinarea lemnului cu ajutorul 
unui microscop, a cărui putere de rezolvare şi de mărire se alege după caracte- 
rele structurii care se iau în considerație. Spre deosebire de identificarea 
macroscopică, aceasta se bazează numai pe examinarea elementelor ana- 
tomice constitutive, a caracteristicilor acestora sau a ţesuturilor celulare. 
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In lucrările de identificare microscopică se iau în consideraţie: traheidele, vasele, 
tibrele, parenchimul lemnos, razele medulare, tilele, canalele rezinifere, îngro- 
sârile pereţilor celulari și punctuaţiile etc., examinîndu-se forma, mărimea, 
gruparea sau defectele particulare pe care acestea le prezintă. 

Identificarea microscopică a lemnului de rășinoase este mai bine pusă la 
punct prin cercetările făcute pînă acum. De asemenea, identificarea pe cale 
microscopică a unor specii de foioase este ușor posibilă. În destul de multe 
cazuri însă, nici această cale nu conduce la precizarea speciei, ci numai a unui 
grup de specii sau a genului. 

Examinarea macroscopică sau microscopică a lemnului sc face pe cele trei 
secțiuni principale faţă de axul arborelui şi de inelele anuale — secţiuni trans- 
Versale şi secțiuni longitudinale, radiale sau tangenţiale —, deoarece acestea 
au o poziţie bine precizată şi aspectul lemnului este caracteristic pe fiecare 
din ele. Secţiunea transversală este perpendiculară pe axul arborelui, respectiv 
pe direcţia longitudinală a majorității elementelor anatomice ale lemnului. 
Secţiunile longitudinale sînt paralele cu axul arborelui. Secţiunea longitudi- 
nală radială (pe scurt secțiunea radială) are direcția unei raze, trecînd prin 
măduva arborelui, cînd aceasta este prezentă și urmărind unele raze medulare 
total sau parțial, după cum acestea sînt mai mult sau mai puţin exact situate 
in plan radial. Secţiunea longitudinală tangențială (pe scurt secţiunea tangen- 
țială) are direcţia tangenţială la inelele anuale văzute pe secţiunea transver- 
sală, respectiv este perpendiculară pe rază. În fig. 1 se văd poziţiile acestor 
sechuni principale în lemn. 

Ori de cite ori este posibil, piesa de lemn trebuie să fie examinată pe aceste 
secţiuni, executate cît mai exact, spre a vedea caracterele specifice ale lemnului 
şi a le putea compara cu cele indicate în cheile de determinare sau prezentate 
în figurile care le însoțesc. 


Examinarea macroscopică a lemnului 


Identificarea macroscopică a lemnului se bazează în primul rînd pe carac- 
terele structurii ce se observă pe secțiunea transversală. De aceea, ori ce formă 
va avea proba ce se examinează, trebuie să se obțină o secţiune transversală, 
pe care să se distingă bine structura lemnului. Pentru aceasta, nu este nevoie 
ca suprafața ce se examinează să fie mare, în schimb se cere să fie foarte netedă, 
ceea ce se realizează tăind lemnul cu un briceag, bisturiu sau cu o daltă foarte 
bine ascuțite (fig. 2). 

Pentru pregătirile secţiunii se pot folosi şi lame fixate într-un mîner cores- 
punzător, spre a fi minuite cu siguranţă. Tăieturile cele mai bune se obţin 
dintr-o singură mișcare a cuţitului. ținînd lama acestuia înclinată cu un unghi 
potrivit, care rezultă din două, trei încercări. Pe suprafeţe aspre, obţinute prin 
tăiere sau prin netezire cu hirtie de şlefuit, nu se pot distinge caracterele struc- 
turii lemnului și uneori începătorul poate fi chiar indus în eroare de urmele 
pregătirii suprafeţei în acest fel. 

Examinarea probelor trebuie făcută în plină lumină, expunîndu-le în mod 
corespunzător sau orientînd favorabil sursa de lumină, dacă nu este altfel 
posibil, spre a se evita reflectarea luminii, care împiedică observarea sau dis- 
tingerea detaliilor structurii lemnului. Dacă proba se examinează cu lupa 
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portativă (fig. 3, a) aceasta se ţine aproape de ochi iar proba de lemn se aduce 
către ochi pînă la distanţa corespunzătoare, respectiv pînă în focarul lentilei 
(2,5 — 5 cm, după lentila folosită). În cazul cînd proba nu se poate deplasa, 


Fig. 2. Unelte pentru pregătirea secţiunilor în lucrările de identificare 
g pentru preg | 
macroscopică a lemnului 


a — daltă; h — bisturiu. 


Li 


Fig. 3. Lupe folosite în lucrările de identificare macroscopică 
a lemnului 


a — lupă portativă pliantă; b — lupă pe <tativ. 


se apropie de ea ochiul armat cu lupa, fiind atenţi ca să nu se împiedice 
buna luminare a secţiunii care se examinează. Examinarea se poate face și 
cu lupe pe stativ (fig. 3,5), lupa apropiindu-se de proba de lemn pînă se 
obţine o vizibilitate perfectă. 

Unele elemente ale structurii, canalele rezinifere, razele medulare, se disting 
mai bine, dacă secțiunea se umezește cu apă, pe cînd altele devin greu vizibile, 


EXAMINAREA MICROSCOPICĂ A LEMNULUI : 


LD 


5 


umezirea făcînd să dispară contrastele care le scot în evidență cind piesa este 
uscată. De aceea, examinarea macroscopică a structurii lemnului se face atit 
pe secțiuni uscate, cât şi umezite, spre a se face uz de toate critetiile de 
identificare, 

Deoarece structura lemnului din trunchi, rădăcini și crăci este într-o oare. 
care măsură diferită, pentru lucrările de identificare trebuie să se folosească 
lemn de trunchi, acesta fiind materialul utilizat curent în construcții și în indus- 
trie. De altfel şi cheile de determinare sînt întocmite pe baza examinării lem- 
nului de trunchi. 

De asemenea, este indicat să se examineze porțiuni din lemn care cuprind 
inele anuale normale ca lățime, fiindcă ele prezintă aspectul caracteristic al 
structurii lemnului respectiv. Cu deosebire lemnul de foioase cu porii așezați 
în inel, care are inele anuale prea înguste sau prea late, se depărtează de struc- 
tura tipică a lemnului cu inelele anuale normale. 

În cazul pieselor din rădăcini sau crăci, examinarea trebuie să se facă foarte 
atent, pe baza indicaţiilor din cheile de determinare, folosind însă mai multe 
probe și recurgînd eventual pentru verificare la proba din material cunoscut. 

Examinarea cea mai completă și mai ușoară a lemnului se poate face pe o 
rondelă dintr-un trunchi de arbore sau arbust matur, bine dezvoltat, spre a fi 
format și duramenul, dacă este cazul. Oricum s-ar prezenta materialul de iden- 
tificat, este necesar ca din el să se taie o piesă care să prezinte în poziţii corecte 
cele trei secțiuni principale de observare. Dacă nu este posibil să se taie o ase- 
menea piesă, trebuie să se realizeze cel puţin o secţiune iransversală corect 
executată, 


Examinarea microscopică a lemnului 


Identificarea microscopică a lemnului necesită aplicarea unei tehnici deose- 
bite, atit la pregătirea materialului, cit și la examinare, folosindu-se utilaj 
şi materiale speciale (brici pentru secțiuni microscopice, microtom, coloranți, 
substanţe pentru montarea secțiunilor, microscop etc.), 

Intrucit observarea lemnului la microscop se face prin transparență, acesta 
trebuie tăiat în secțiuni foarte subțiri — secțiuni microscopice —, grosimea de 
circa 10 microni fiind în general satisfăcătoare. Asemenea preparate se execută 
cu destule greutăți, mai ales cînd se urmăreşte să se obțină secţiuni cu supra- 
față mare, necesare pentru observaţiile cu o optică de putere măritoare 
redusă, la care se poate avea o privire mai de ansamblu asupra structurii 
lemnului. 

Pentru a face posibilă tăierea secţiunilor microscopice, este necesar ca 
lemnul să fie pregătit în prealabil, aplicindu-i-se un tratament de înmuiere, 

Lemnul verde al unor specii se taie destul de bine, fără vre-un tratament 
special. Leranul uscat necesită un tratament prealabil pentru a deveni mai 
moale, fără însă a se trece de limita sub cure secțiunea se rupe ușor. 

Cel mai simplu tratament, prin care s-au obținut majoritatea secțiunilor 
din această lucrare, a constat din fierberea lentă a lemnului în apă, pină se îmbibă 
bine și se încălzește, lemnul cald tăindu-se mult mai ușor, În unele cazuri se 
obțin rezultate satisfăcătoare numai prin imbibarea lemnului cu apă rece, îmbi- 
bare care se realizează mai repede dacă se scoate aerul din lemn, legind 
vasul în care se ţine piesa cu o pompă de vid, 
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Fierberea lemnului în apă cu 2—4%, hidrat de sodiu sau de potasiu ori 
fierberea lui în amestec de acid acetic glacial (1 parte) cu apă oxigenată 20%, 
(2 părţi), dă rezultate bune în unele cazuri. Timpul de fierbere depinde de lemn. 
fiind mai mare pentru înmuierea lemnelor tari. 

Rezultate bune se obţin la unele specii și prin ţinerea lemnului verde sau a celui 
îmbibat cu apă mai multe zile într-un amestec de alcool şi glicerină în părți egale. 

De asemenea, rezultate satisfăcătoare s-au obţinut în unele cazuri cu proce- 
deul de a sufla un jet de vapori de apă direct pe faţa piesei de lemn care se taie 
în microtom. Tratamentele elaborate nu dau rezultate satisfăcătoare cu lemnul 
oricărei specii, încît se recomandă să se încerce la fiecare probă pînă se ajunge 
la cel corespunzător, pornindu-se, evident, de la cele mai uşor de aplicat. 

Lemnul se taie manual cu ajutorul briciului pentru secțiuni microscopice, 
cu fața inferioară dreaptă şi cea superioară concavă. Prin acest procedeu se 
obțin insă secţiuni cu suprafaţa mică şi grosime inegală. Ele sînt corespunză- 
toare pentru examinări la microscop cu optică puternică. 

Secţiuni mari și de grosime uniformă se realizează cu ajutorul micro- 
tomului. Cele mai bune rezultate se obțin cu microtoame robuste, grele (fig.4) 
care asigură cuţitului o mișcare perfect plană, chiar în timpul cît trece prin lemn. 

Reuşita în lucrările de secţionare la microtom este condiționată de ascu- 
țirea corectă a cuţitelor şi de montarea lor sub unghiuri convenabile față de 
piesa de lemn, atît în plan orizontal (faţă de direcţia de înaintare), cît și ver- 
tical (faţă de suprafaţa piesei). La aceste unghiuri se ajunge prin încercări 
succesive, făcute cu foarte multă răbdare și atenţie, pornindu-se în general 
de la unghiuri de circa 10”. Piesa de lemn se fixează bine în menghina micro- 
tomului, fără a o strivi. La efectuarea secţiunilor transversale se obţin rezultate 
satisfăcătoare dacă piesa se așază în menghină astfel ca razele medulare să 
fie paralele cu direcția de înaintare a cuțitului și dacă acesta pătrunde întii 
în lemnul tîrziu la lemnul de foioase și întîi în lemnul timpuriu, la lemnul de 
rășinoase. Piesa de lemn se îndreaptă la început treptat cu o anumită parte 
a cuţitului, care se destină acestui scop, urmînd apoi tăierea secțiunilor pentru 
observaţii cu restul cuţitului, spre a nu se uza tot tăișul cuţitului în operaţii 
pregătitoare. În timpul tăierii, faţa superioară a cuţitului se acoperă cu alcool 
sau chiar cu apă, în partea în care acționează, iar deasupra secţiunii se men- 
ține aplicată foarte uşor, tot timpul, o pensulă cu păr fin, înmuiată în același 
lichid, spre a se împiedica răsucirea secţiunii. Secţiunea se transferă cu ajutorul 
pensulei de pe cuţit într-un vas cu alcool şi se montează pe lama de sticlă. 

Dacă secțiunile se colorează, operaţia se face înainte de montarea acestora 
pe lamă, aplicînd cu atenţie tehnica specifică, spre a se obţine o colorare dife- 
renţiată a celulozei de lignină. 

Pentru montare de durată se folosește balsamul de Canada, avind grije 
să se elimine total apa din lemn cu ajutorul alcoolului și xilolului, pentru a 
nu tulbura pelicula de fixare din balsam. O montare mai ușoară se obține 
folosind soluţia Apaty (amestec în soluție de gumă arabică și zaharoză). Pentru 
observare temporară, secţiunile se montează cu glicerină. Bulele de aer din 
secțiunea de sub lamelă se scot prin încălzirea atentă a preparatului, trecînd 
repetat lama prin flacără. 

Pentru pregătirea secțiunilor microscopice prezentate în această lucrare, s-au 
folosit diversele procedee schițate mai sus, după lemnul respectiv, deoarece 
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* un singur procedeu nu s-au obținut 
rialele lemnoase examinate. 
Laracterele fiecărei celule în 


rezultate satisfăcătoare la toate mate- 


parte (dimensiuni, punctuații, îngrosări ale 
pereților ete.) se examinează în condiții m 


ai bune separind celulele prin macerare, 


Fig. 


4. Microtoame pentru executarea secțiunilor microscopice în lemn. 


Uperata se face prin procedeul Schultze. incălzind aşchiile de lemn într-o 
eprubetă cu acid azotic diluat (50%), în care s-au pus cîteva cristale de clorat 
de potasiu, 
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Un alt procedeu constă din introducerea așchiilor de lemn într-un vas 
cu un amestec în părţi egale de acid acetic glacial și apă oxigenată (20 vol) 
şi păstrarea lor astfel timp de 48 ore la 60-C. Macerarea se produce mai repede, 
în circa o oră, dacă aşchiile se fierb în amesteeul de mai sus sau se foloseşte 
apă oxigenată mai concentrată decît cea indicată mai sus, 

Celulele separate trebuie să fie bine spălate cu apă distilată, atât pentru a 
fi montate pe lame in glicerină, cât Şi pentru montarea în balsam de Canada 
sau soluție Apaty. 


Fotografierea secţiunilor în lemn 


Toate fotografiile prezentate în această carte au fost executate pe film 
de 35 mm, cu ajutorul aparatului « Leica» (Leitz), 

Fotografiile care reprezintă structura lemnului în secțiunea transversală, 
mărite de 10 x „au fost executate folosind ca optică microtarul Zeiss 1: 6,3: 
f= 12 cm; ap. n = 0.08, montat la camera fotografică a aparatului Ultra- 
phot Zeiss. 

Pentru fotografiile secţiunilor transversale, radiale și tangenţiale, mărite 
de 75 x „s-a folosit obiectivul Zeiss apochromat 6, ap.n. = 0,15 şi camera 
intermediară de adaptat aparatul de fotografiat « Leica». 


I. CARACTERELE LEMNULUI FOLOSITE ÎN LUCRĂRILE 
DE IDENTIFICARE 


A. CARACTERELE MACROSCOPICE ALE STRUCTURII LEMNULUI 
1. Măduva 


Măduva este partea din mijlocul tulpinii, situată central sau excentric, 
formată dintr-un ţesut afinat, moale (din celule de parenchim), deosebită 
în general de lemnul înconjurător și prin culoare. 

Forma secțiunii transversale, culoarea și uneori diametrul măduvei inclusă 
într-o piesă de lemn pot servi drept criterii ajutătoare de identificare a unor 
specii. Ele pot fi folosite în special cind piesele cuprind total măduva în secți= 
une transversală, 

Forma aproximativă a măduvii în secțiune transversală poate fi 
circulară, ovală, triunghiulară, patrulateră, pentagonală, stelată și poli- 
gonală (cu colțurile rotunjite), Culorile obișnuite ale măduvii sint: albi- 
cioasă, albă-verzuie, alb-roșcată,  alb-cenuşie, alb-brun-deschis,  alb-brun- 
roșcată, gălbuie,  galben-roșcată, gălbuie-brună, roșiatică,  roșie-brună, 
brună, brun-cărămizie, brun-ciocolatie, brun-verzuie, cenușie deschis și 
negricioasă. 

Diametrul măduvii variază, după specie, de la cîteva fracțiuni de 
milimetru pină la 10—12 mm Și chiar mai mult, Între speciile cu 
măduvă foarte mare se remarcă: socul (Sambucus nigra 1.) cenușarul 
(Ailanthus altissima (MIll.) Swingle) și oțetarul (Rhus typhina L.), iar între 
cele cu măduva foarte mică, ienupărul (Juniperus communis L.), tuia 
(Thuja occidentalis L.). arborele vieţii (Thuja orientalis 1.), merişorul 
(Buxus sempervirens L.), tisa (Taxus baccata L.) şi mesteacănul (Berula 
verrucosa Ehrh). 

Unele specii au măduva resorbită după un anumit timp, cum este, spre 
exemplu la curpenul de pădure (Clematis vitalba L.) și Forsyihia spp. 

La nuc (Juglans regia L.) este caracteristic și faptul că măduva este între- 
ruptă pe înălțime, iar la merişor (Buxus sempervirens L.) ea prezintă crăpă- 
turi și șanțuri. 

Identificarea după caracterele măduvii trebuie considerată în general ca 
o indicație cu totul aproximativă, afară de unele specii, la care măduva este 
foarte caracteristică (soc, merișor, nuc, Forsythia, curpen), 

În tabelele 1—3 s-a indicat forma, culoarea şi diametrul aproximativ al 
măduvii la cîteva din speciile mai importante pentru industrie și construcţii 
sau cu măduvă caracteristică. 
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Tabela 1. Forma secțiunii transversale a măduvii la diferite specii lemnoase 


30) 
a) Secţiune transversală 
circulară 
l. Agriș 
Ribes grossularia L. 
2. Arborele Judei 
Cercis siliquastrum L. 
3. Cais 
Armeniaca vulgaris Lam. 
4. Cîrmiz 
Symphoricarpus albus Blake 
5. Castan porcese 
Aesculus hippocastanum L. (sau patru- 
lateră) 
6. Cătină de rîu 
Hippopha€ rhamnoides L. 
7. Clocotiş 
Staphylea pinnata L. 
8. Corn 
Cornus mas L. 
9. Cotoneaster tomentosa (Ait). Lindl. 
10. Drob 
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. 
11. Dracilă 
Berberis vulgaris L. 
12. Dud alb 
Morus alba L. 
13. Dud negru 
Morus nigra L. 
14. Frasin de Pensilvania 
Fraxinus pensylvanica Marsh. 
15. Gutui 
Cydonia oblonga Mill. 
15. Jugastru 
Acer campestre L. 
17. Lemn cîinesc 
Ligustrum vulgare L. 
18.  Liriodendron tulipifera L. 
19. Măr pădureţ 
Malus silvestris (L.) Mili. 
20. Moşsmon 
Mespilus germanica L. 
21. Nuc american 
Juglans regia L. 
22. Păducel 
Crataegus pentagyna W. et K. 
23, Păducel 
Crataegus oxyacantha L.. 
24. Paltin de cîmp 
Acer platanoides L. 
25. Paltin de munte 


Acer pseudoplatanus L. 


. Păr pădureț 


Pirus piraster (L.) Medik. 


. Paţachină 


Rhamnus frangula L. 


. Porumbar 


Prunus spinosa L. 


29. 


30. 
31. 
32. 
33, 
34, 
35 


Da 


36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 


Răchită 

Salix fragilis L. 
Răchită roşie 

Salix purpurea L. 
Salbă moale 

Euonymus europaea L. 
Salbă riioasă 

Euonymus verrucosa Scop. 
Salcie 

Salix alba L. 
Salcie pletoasă 

Salix babylonica L. 
Salcîm japonez 

Sophora japonica L. 
Salcîm mic 

Amorpha fruticosa L. 
Scoruş 

Sorbus domestica L. 
Singer 

Cornus sanguinea L. 
Soc 

Sambucus nigra L. 
Soc roșu 

Sambucus racemosa L. 
Spinul cerbului 

Rhamnus cathartica L. (sau ovală) 
Ulmi 

Ulmus spp. 


b) Secţiune transversală ovală 


. Afin 


Vaccinium myrtillus L. 


. Arţar american 


Acer negundo L. 


. Dirmox 


Viburnum lantana L.. 
Ilex aquifolium L. 


5. Mălin 


SI SA 


Padus racemosa (Lam.) C. K. Schneid, 
Scoruș de munte 

Sorbus aucuparia L. 
Viţa de vie 

Vitis vinifera L. 


c) Secţiune transversală 
triunghiulară 


Alun 
Corylus avellana L. (sau rotundă) 


. Anin alb 


Alnus incana Mânch. 


. Anin negru 


Alnus glutinosa Gaertn. 


Fag 
Fagus silvatica L. (sau pentagonală) 


. lenupăr de Virginia 


Juniperus virginiana L. 


. Mesteacăn 


Betula verrucosa Ehrh, 
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„ Mesteacăn pufos 


Betula pubescens Ehrh. 


5. Spinul lui Christos 
Paliurus Spina Christi Mill. 
9. Pielea trifoliata L.. 
d) Secţiune transversală 
patrulateră 
1. Călin 
Viburnum opulus L. 
2.  Chamaecyparis lawsoniana 
(Murr.) Parl. 
e) Secţiune transversală 
pentagonală 
1. Carpen 
Carpinus betulus L. 
2. Castan bun 
Castanea sativa MIll. 
3. Frasin 
Fraxinus excelsior L. 
4. Glădiţă 
Gleditschia iriacanthos L. 
aiba 
Pinus silvestris L. 
6. Plop alb 
Populus alba L. 
7. Plop negru 
Populus nigra L. 
8. Plop tremurător 
Populus tremula L. 
9. Tei 
Tilia spp. (sau triunghiulară) 
19. Tisă 
Taxus baccata (sau triunghiulară) 
£) Secţiune transversală 
stelată 
]. Arţar tătărăse 
Acer tataricum L. 
2. Băşicoasă 


ui 


Colutea arborescens L. 


3. Bujor de munte 
Rhododendron kotschyi Simk. 
4. Cătină mică 
Myricaria germanica (L.) Desv. 
5.  Caragana arborescens Lam. (sau 
poligonală) 
6.  Carya ovata K. Koch 
7. Jneapăn 
Pinus montana L. 
8. Pin 
Pinus silvestris L. 
9. Stejari 
Quercus spp. 
10. Tavalgă 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 
11. Zimbru 
Pinus cembra L. 
g) Secţiune transversală 
poligonală (în general cu 
colțurile rotunjite) 
]. Acer saccharinum L. 
2. Brad 
Abies alba Mill. 
3. Larice 
Larix decidua Mill. 
4. Merişor 
Buxus sempervirens L. 
5. Mojdrean 
Fraxinus ornus L. 
6. Molid 
Picea excelsa (Lam.) Link 
7. Pin strob 
Pinus strobus L. 
8. Platan 
Platanus occidentalis L. 
9. Simbovină 
Celtis australis L. 
10. Vişinel (cireş pitic de Bărăgan) 
Prunus fruticosa Pall. 
11. Zimbru 


Pinus cembra L. 


Tabela 2. Culoarea măduvii la diferite specii lemnoase 


a) Albiciovasă 


„ Afin 


Vaccinium myrtillus L. 


. Agriş 


Ribes grossularia L. 


. Clocotiş 


Staphylea pinnata L. 


. Cununiţă 


Spiraea ulmifolia Scop. 


. Curpen. viţă albă 


Clematis vitalba L. 


. Drob 


Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. 


1 


8. 


Nile 
il!2: 


Duzi 
Morus spp. 

Frasin 
Fraxinus excelsior L. (brună pe 
margine) 

Lămiiţă 


Phyladelphus coronarius L. 


. Lemn cîinesc 


Ligustrum vulgare L. 
Mălin 

Padus racemosa (Lam.) C. K. Schneid. 
Măr 

Malus silvestris Mill. 
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„ Salbă riioasă 
Fuonymus verrucosa Scop. 
Singer 
Cornus sanguinea L. 
. Scoruş de munte 
Sorbus aucuparia L, 
. Soc 
Sambucus nigra L. 
„ Soc roșu 
Sambucus racemosa L, 
ei 


Tilia spp. 
Ulmi 


Ulmus spp. 
+ Vişinel (Cireș pitic de Bărăgan) 
Prunus fruticosa Pall. 
Viţa de vie 
Vitis vinifera |, 
b) Albă verzuie 
„ Cireș 
Prunus avium L. 
. Păducel 
Crataegus oxyacantha L,. 
i erișor 
Buzus sempervirens L, 
Piop negru 
Populus nigra L,. 
- Plop tremurător 
Populus tremula L. 
. Salcim japonez 
Sophora Japonica L, 
. Simbovină 
Celtis australis |. 
c) Alb-roşcată 
Acer saccharinum ÎL 
Fag 
Fagus silvatica L, 


3. Jugastru 


Acer campestre |. 

- Moşmon 

Mespilus germanica L, 
- Paţachină (Crușîn) 
hamnus franeula L. 


Phellodendron amurense Rupr, 


. Salcie pletoasă 
Salix babylonica L, 


5. Spinul cerbului 


amnus cathartica L, 


d) Alb-cenuşie 
- Alun 
Corylus avellana L. (uneori 
roșiatică) 
€) Alb-baun deschisă 
. Călin 
V iburnum opulus L, 
Liriodendron tulipifera L,. 


P mes 


. Mesteacăn 


Betula verrucosa Ehrh, 
f) Abeba aEaige at 4 


. Răchită roşie 


Salix purpurea IL, 
8) Gălbuie 


- Bujor de munte 


Rhodadlendron kotsehyi Simk, 
Cătină roşie 
Tamarix ramosissima Ldb. 
Caragana arborescens Lam, 
oioneaster tomentosa (Ait.) Lindl, 
Salcim galben 
Laburnum anazyroides Ma, 


- Spinul luj Christos 


Paliurux Spina Christi Mill. (cu 
marginile roz), 


h) Galben-roşcat 


» Jneapân, jep 


Pinus montana Mill. 


i) Gălbuie-brung 


- Arţar american 


Acer negundo L. (sau galben» 
verzuie) 

Caprifoi 
Lonicera xilosteum L. 


„ Lorcoduș 


Prunus cerasifera Ehrh. 


- Mle aquifolium L. 


Î) Roşiatică 


. Anin alb 


Alnus incana Mânch 


=. Anin negru 


Alnus glutinosa Guerta. 


.. Arhorele vieţii 


Thuja orientalis L. 


. Castan porcese 


Aesculus hippocastanum In 
Chamaecyparis Lauwsoniana (Murr.) 
Par. 


. Coacăz de munte 


Ribes alpinum |, 


. lenupăr 


Juniperus communis L. 


. lenupăr de Virginia 


Juniperus virginiana L, 


Ă Uţetar, Cenușar 


Ailanthus altissima (Mil.) Swingle 


. Păltior 


Ribes petraeum Wulf, 
Pin 

Pinus silvestris Its 

in strob 

Pinus strobus Bz 


LA NACTERELI 


13. Scoruş 

Sorbus domestica L. 
14. Tisă 

Taxus baccata |. 


k) Roșie-brună 


]. Acer saccharinum L,. 
2. Brad 

Abies alba Mill, 
3. Cais 


Armeniaca vulgaris Lam. 
4. _ Carya ovata K. Koch 
5. Dracilă 
Berberis vulgaris L, 
0. Glădiţă 
Gleditschia triacanthos L 
i. Măr pădureţ 
Malus silvestris Mill. 
8. Mojdrean 
Fraxinus ornus L. 
9. Molid 
Picea excelsa (Lam.) Link. 
10. Uţetar 
Rhus typhina L. 
11. Păducel 
Crataegus pentazyna W. et K. 
12. Porumbar 
Prunus spinosa L. 
13. Răchită 
Salix fragilis |. 
14. Salbă moale 
Euonymus europaea L. 
15. Stejar pufos, tută riioasă 
Quercus pubescens Willd 


D Brună 
Î. Cîrmiz 
Symphoricarpus albus Blake 
. Castan 
Castanea sativa Mill. 
Î. Cătină roşie 
Tamarix ramosissima Ldb. 


o 


1. Corn 
Cornus mas L.. 
3. Dirmox 


Viburnum lantana L. 
6. Frasin de Pensilvania 
Fraxinus pensylvanica Marsh. 
7. Migdal 
- Amygdalus communis |. 
*. Paltin de munte 
Acer pseudoplatanus |. 
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9. Platan 


Platanus occidentalis |, 


10. Plop alb 


Populus alba L,. 


11. Prun 


Prunus domestica L. (verzuie la 
margine) 


12. Salcîm mic 


Amorpha fruticosa |. 


12. Sâlcioară. salcie mirositoare 


Elaragnus angustifolia L, 


14. Scoruş 


Sorbus domestica il (brun-deschis) 


15. Sorb 


Sorhus torminalis (Î.) Cr. (brun-deschis) 


16. Stejari 


Quercus spp. 


m) Brun-cărămizie 


1. Păr pădureţ 


Pirus piraster (L.) Medik. 


n) Brun-ciocolatie 


1. Anin alb 


Alnus incana Mânch. 


2. Arborele Iudei 


Cercis siliguastrum L,. 


3. Arţar tătărese 


Acer tataricum |. 


4. Măceș 


ZI) 


Rosa canina L.. 
. Nue 
Juglans regia L. 


0. Singer 


a 


Cornus sanguinea L, 
- Tavalgă 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim 
0) Brun-verzui 


. Carpen 
Carpinus betulus L. 


p) Cenuşie-deschisă 


. Gutui 
Cydonia oblonga Mill. 


q) Negricioasă 
. Cătină de riu 
Hippopha€ rhamnoides |. 
(sau violacee) 


Tabela 3. Diametrul aproximativ al măduvii la diferite specii lemnoase 


a) Sub 1 mm 
|. Anin de munte 
Alnus viridis (Chaix) Lam. et DC. 


Arborele Iudei 
Cercis siliguastrum _L. 


3 — c. 171 


3 
4 


„ Arborele vieţii 

Thuja orientalis L.. 
- Bujor de munte 

Rhododendron kotschyi Simk. 
. Cais 

Armeniaca vulgaris Lam. 
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Caragana arborescens Lam. 


. Castan 


Castanea sativa Mill. 
Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) 
Parl. 


. Coacăz de munte 


Ribes alpinum L. 


. Corn 


Cornus mas L. 
Cotoneaster tomentosa (Ait.) Lindl. 


. Drob 
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. 
. Gutui 


Cydonia oblonga Mill. 


. Ienupăr 


Juniperus communis L. 


„ Lemn cîinesce 


Ligustrum vulgare L. 


.. Merișor 


Buxus sempervirens L. 


. Mesteacăn 


Betula verrucosa Ehrh. 


. Moşmon 


Mespilus germanica L. 


. Păducel 


Crataegus oxyacantha L. 


„ Păducel 


Crataegus pentagyna W. et K. 


„ Plop negru 


Populus nigra L. 


. Plop tremurător 


Populus tremula L. 


. Prun 


Prunus domestica L. 


. Salbă rîioasă 


Euonymus verrucosa Scop. 


„ Salcim galben 


Laburnum anagyroides Med. 


„ Salcîm mic 


Amorpha fruticosa L. 


„ Salcîm japonez 


Sophora japonica L. 


. Spinul cerbului 


Rhamnus cathartica L. 


„ Tisă 


Taxus baccata L. 
Tsuga canadensis (L.) Carr. 


. Ulmi 


Ulmus spp. 


. Vişinel 


Prunus fruticosa Pall. 


b) Circa 1 mm 


. Carpen 


Carpinus betulus L. 


„ Cireș 


Cerasus avium L. 


„ Curpen de pădure, viţă albă 


Clematis vitalba L. 


4. Iedera 

Hedera helix L. 
5. lenupăr de Virginia 

Juniperus virginiana L. 
6. Jugastru 

Acer campestre |. 
1. Larice 

Larix decidua Mill. 
8. Pin strob 

Pinus strobus L. 
9. Scoruș de munte 


10. 


Sorbus aucuparia L. 
Vişin turcesc 
Padus mahaleb (L.) Borkh. 


c) Pină la 1,5 mm 


1. Fag 

Fagus silvatica L. 
2. Măr pădureţ 

Malus silvestris (L.) MIll. 
3. Măr 

Malus pumila Mill. 
4. Păducel 

Crataegus oxyacantha |. 
5. Paţachină 

Rhamnus frangula L. 
6. Singer 

Cornus sanguinea L. 

d) 1—2 mm 

1. Alun 

Corylus avellana L. 
2. Anin alb 

Alnus incana Monch. 
3. Anin negru 

Alnus glutinosa Gaertn. 
4. Brad 


Abies alba MII. 


. Păr pădureţ 


Pirus piraster (L.) Medik. 


. Plop alb 


Populus alba L. 
Porumbar 
Prunus spinosa L. 


8. Salcie pletoasă 

Salix babylonica L. 
9. Scoruș 

Sorbus domestica L. 
10. Simbovină 

Celiis australis L. 
11. Tei 

Tilia spp. 


e) Circa 2 mm 


. Răchită roșie 


Salix purpurea L. 


. Salbă moale 


Euonymus europaea L. 


_z_— 
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f) 1—2,5 mm 


. Arţar tătăresc 


Acer tataricum L.. 


. Băşicoasă 


Colutea arborescens L. 


. Cătină de rîu 


Hippophat rhamnoides L. 


. Corcoduş 
Prunus cerasifera Ehrh. 
. Curpen de pădure 


Clematis vitalba L. 


„ Migdal 


Amygdalus communis L. 


. Mojdrean 


Fraxinus ornus L. 


. Salbă riioasă 
Euonymus verrucosa Scop. 
. Sălcioară 


Elaeagnus angustifolia L. 


g) 1L—3 mm 


Acer saccharinum L. 


. Platan 


Platanus occidentalis L. 


h) 2—3 mm 


Frasin 
Fraxinus excelsior | 
Jneapân. jep 
Pinus meniana Mill 
. Răchită 
Salix fragilis L. 
. Salcim 


Robinia pseudacacia L. 


i) Circa 3 mm 


. Dirmox 


Viburnum lantana L. 


Phellodendron amurense Rupr. 
. Lămiiţă 
Phyladelphus corronarius L. 


Î) L—4 mm 
. Gorun 
Quercus petraea Liebl. 
. Pin 
Pinus silvestris L. 
k) 2-—4 mm 
. Mălin 
Padus racemosa (Lam.) 
C. K. Schneid. 
+ Paltin de munte 


Acer pseudoplatanus L. 


. Paltin de cîmp 


Acer platanoides L. 


4. Stejar 
Quercus robur L. 
5. Tavalgă 


Physocarpus opulifolius (L.) Maxim, 


D 3—4 mm 


. Clocotiş 


Staphylea pinnata L. 


m) Circa 4 mm 


. Călin 


Viburnum opulus L. 


. Frasin 


Fraxinus excelsior L. 

n) 2—5 mm 
Carya ovata K. Koch 
Catalpa bignonioides Walt. 


Dud alb 
Morus alba L. 


. Dud negru 


Morus nigra L. 


. Maclură 
Maclura pomifera Schneid. 
. Molid 


Picea eacelsa (Lam.) Link. 


. Nue 


Juglans regia L. 
Răchită 
Salix fragilis L. 


. Salcie, răchită albă 


Salix alba L. 


0) 4—5 mm 


. Cătină mică 
Myricaria germanica Des. 


p) 1l—6 mm 


. Zimbru 


Pinus cembra L.. 


q) 4—6 mm 


. Agriș 


Ribes prossularia L. 


. Arţar american 


Acer nezundo L. 


. Caprifoi 


Lonicera xilosteum L,. 


. Cîrmiz 
Symphoricarpus albus Blake 


Castan porcese 
Aesculus hippocastanum |. 


. Clocotiș 


Staphyleu pinnata L.. 


. Cununiţă 


Spiraea ulmifolia Scop. 


„ Măceş 


Rosa canina L.. 


. Oţetar 


Rhus typhina L. 


r) Pînă la 12 mm 


. Soc 


Sambucus nigra L. 


. Soc roşu 


Sambucus racemosa L. 
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2. Alburn, lemn matur, duramen 


La unele specii lemnul are aceeași culoare în tot cuprinsul trunchiului și 
crăcilor, iar la altele se observă o zonă exterioară şi alta centrală, deosebite 
fie prin culoare, fie prin umiditate (imediat după tăierea arborelui). Zona 
exterioară, activă fiziologic, cu umiditate mai mare, poartă numele de 
alburn. Partea interioară, fiziologic inactivă, uneori cu celule închise de for- 
maţiuni speciale (tile) și cu pereţii impregnaţi cu diferite substanţe, servind 
numai pentru rezistenţa arborelui, se numeşte lemn matur. Lemnul matur 
colorat diferit de alburn este numit duramen (fig. 5). Lemnele care au duramen 
sînt numite uneori incorect și lemne 
colorate. Lemnul matur la unele 
specii (molid — Picea excelsa (Lam) 
Link) se deosebeşte de alburn fiind 
mult mai uscat, încît se distinge 
chiar printr-o ușoară diferență a 
nuanţelor de culoare, imediat după 
tăierea arborelui. După uscare nu se 
mai disting cele două zone. Speciile 
care nu au diferenţă de culoare între 
alburn și lemnul matur sînt numite 
specii cu lemnul uniform colorat. 

În tabela 4 sînt indicate speciile 
noastre lemnoase cu duramen, iar 
în tabela 5 cele fără duramen. 

Pentru identificare prezintă im- 
portanță următoarele: dacă există 
duramen, culoarea lui, modul de 
trecere de la culoarea alburnului la 
Fig. 5. Lemn cu alburu și duramen (salcim)  aceeaa duramenului (brusc sau trep- 

4 = alburn: E — duramen tat), limita duramenului (dacă ur- 

mează conturul aceluiași inel anual 

sau este neregulată) și numărul de ani după care se formează duramenul, 

respectiv numărul de inele anuale de alburn. Acest ultim criteriu este 

posibil să fie luat în consideraţie la piese din arbori maturi. Numărul de inele 

de alburn este o indicație mai bună decît lăţimea alburnului, deoarece această 

mărime depinde de lățimea inelelor anuale, deci de condiţiile de vegetaţie, 
pe cînd numărul de inele anuale de alburn este aproximativ constant. 

Unele specii fără formaţie normală de duramen prezintă o coloraţie 
de natură patologică a părţii centrale, care se caracterizează prin neuni- 
formitatea culorii şi neregularitatea pronunţată a conturului său. O aseme- 
nea formaţie este numită duramen fals și este caracteristică pentru unele 
specii (exemplu la fag — Fagus  silvatica L.— la care poartă numele de 
inimă roşie). 

La identificarea. speciei trebuie să se observe cu atenţie colorația părții 
centrale a secţiunii transversale, spre a nu se considera ca duramen normal 
duramenul fals sau zona colorată datorită unui început de alterare, la care 
nu se distinge încă distrugerea lemnului. 


5. Bujor de munte 
Rhododendron kotschyi Simk. 
6. Cais 
Armeniaca vulgaris Lam 
7. Călin 
Viburnum opulus L. 
8. Capritoi 
Lonicera xylosteum L. 
9. Caprifoi 
Lonicera nigra L. 
10.  Caragana arborescens L. 
11.  Carya ovata K. Koch. 
12.  Catalpa bignonioides Watt. 
13. Castan 
Castanea sativa MII. 
14. Cătină de rîu 
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Tabela 4. Speciile lemnoase cu duramen 


Rășinoase 


„ Arborele vieţii 


Thuja orientalis L. 


Chamaecvparis lawsoniana (Murr.) 


Parl. 


. Chiparos de baltă 


Taxodium distichum L. 


. Duglus 
Pseudotsuga taxifolia (Lamb.) 


Britton 


. lenupăr 


„Juniperus communis L. 


. lenupăr de Virginia 


„Juniperus virginiana L. 


. Jneapăn 


Pinus montana Mill. 


. Larice 


Larix decidua Mill. 


. Pin 


Pinus silvestris L. 


„ Pin negru 


Pinus nigra Arn. 


. Pin strob 


Pinus strobus L. 


. Pisă 
Taxus baccata L. 
Tsuga canadensis (L.) Carr. 
Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 
. Zimbru 


Pinus cembra L. 


Foioase 


. Alun 


Coryllus uvellana L. 


. Alun turcesc 


Coryllus colurna L. 


„ Arborele Judei 


Cercis siliquastrum L. 


. Arţar american 


Acer negundo L. 


Hippophae rhamnoides L.. 


. Cătină roșie 


Tamarix ramosissima Ldb. 


. Cenușar 
Ailanthus altissima Swiugle. 
„ Cer 


Quercus cerris L. 


. Cireş 


Cerasus avium Much. 


. Coacăz de munte 


Ribes alpinum L. 


. Corcoduș 
Prunus cerasifera Ehrh. 
. Corn 
Cornus mas L. 
. Cruşîn 
Rhamnus fransula L. 
. Dirmox 
Viburnum lantana L. 
. Dracilă 
Berberis vulgaris L. 
. Drob 
Sarothamnus scoparius W imm. 
. Dud alb 


Morus alba L. 


. Dud negru 


Morus nigra L.. 


.. Frasin 


Fraxinus excelsior L. 


. Frasin american 


Fraxinus americana L. 


. Frasin de Pensilvania 
Fraxinus pensylvanica Marsh. 
. Girniţă 


Quercus fraineito Ten. 


. Gorun 


Quercus petraea Liebl. 


. Lemn cîinesc 


Ligustrum vulgare L. 


. Liliac 


Syringa vulgaris L. 
Liriodendron tulipifera L. 


. Maclură 


Maclura pomifera Schneid. 


. Mălin 
Padus racemosa (Lam.) C.K. Schneid 
. Măr 


Malus silvestris Mill. 


.. Migdal 


Amygdalus communis L. 


.. Migdal pitic 


Amygdalus nana L. 


. Mlajă 


Salix viminalis L. 


2. Mojdrean 


Fraxinus ornus L. 


. Nue 


„Juglans regia L.. 
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44. Nuc american 67 
Juglans nigra L, 

45. Nuc american cenușiu 68 
Juglans cinerea L.. 

46. _ Ostrya carpinifolia Scop. 69 

47. Oţetar 
Rhus typhina L. 70 

48.  Phellodendron amurense Rupr. 

49.  Phellodendron japonicum Maxim. 71. 

50. Piersic 72 
Persica vulgaris MII. 

51. Platan occidental 73 
Platanus occidentalis L. 

52. Plop alb 74 
Populus alba L. 

53. Plop negru 1/5, 
Populus nigra L. 

54. Plopi negri hibrizi 76 
Populus marilandica Bosc. 
Populus serotina Hartig. 7] 
Populus robusta C. K. Schneid. 
Populus regenerata Henry et Elwes 18 

55. Porumbar 
Prunus spinosa L. 79 

56. Prun 
Prunus domestica L. 80 

57. Pielea trifoliata L. 

58. Răchită 81 
Salix fragilis L. 

59. Răchită roşie 82 
Salix purpurea |. 

60. Salcie 83 
Salix alba L. 

61. Salcie căprească 84 


66. 


„ Salcie pletoasă 
„ Sălcioară 
„ Salcîm 


. Salcîm galben 


Salix caprea L. 


Salix babylonica L. 
86 
Elaeagnus angustifolia L. 


Robinia pseudacacia L. 
88 
Laburnum anagyroides Med. 
Scoruş 
Sorbus domestica L. 


89 


LUCRĂRILE DE IDENTIFICARE 


. Scoruş de munte 
Sorbus aucuparia L. 
„ Scumpie 
Cotinus coggveria Scop. 
„ Simbovină 
Celtis australis L. 
„ Singer 
Cornus sanguinea L. 
Sophora japonica L. 
. Spinul cerbului 
Rhamnus cathartica L. 
. Spinul cerbului 
Rhamnus saxatilis Jacg. 
. Stejar 
Quercus robur L. 
„ Stejar de baltă 
Quercus palustris L. 
„ Stejar brumăriu 
Quercus pedunculiflora C. Koch. 
. Stejar pufos 
Quercus pubescens Willd. 
. Stejar roșu american 
Quercus borealis Michx. 
. Tavalgă 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 
. Ulm de cimp 
Ulmus foliacea Gilib. 
. Ulm de munte 
Ulmus montana Stokes. 
. Ulm pufos 
Ulmus procera Salisb. 
. Ulm de Turchestan 
Ulmus pumila L. 
. Velniş 
Ulmus levis Pall. 


85. Vișin 


Cerasus vulgaris Mill. 
. Vişinel 
Prunus fruticosa Pall. 


87. Vişin turcesc 


Padus mahaleb (L.) Borkh. 
. Viţa sălbatică 

Vitis silvestris L. 
. Viţa de vie 

Vitis vinifera L. 


Tabela 5. Speciile lemnoase fără duramen 


Răşinoase 4 

. Brad 
Abies alba Mill. 5 
.. Molid 5 


Picea excelsa (Lam.) Link. 


Foioase 7, 


Acer saccharinum L. 

„ Afin 8 
Vaccinium myrtillus L. 

. Agriș 9 


Ribes grossularia L. 


. Anin alb 

Alnus incana Mânch. 
„ Anin de munte 

Alnus viridis Lam. et DC. 
. Anin negru 

Alnus glutinosa Gaertn. 
. Arţar tătărese 

Acer tataricum L, 
. Băşicoasă 

Colutea arborescens L. 
„ Carpen 

Carpinus betulus L.. 
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10. Cărpiniţă Crataegus pentazyna Wetk. 
Carpinus orientalis Mill. 30. Păducel 

11. Castan porcese Crataegus oxyacantha L. 
Aesculus hippocastanum L. 31. Paltin de cimp 

12. Cătină Acer platanoides L. 
Miricaria germanica Desv. 32, Paltin de munte 

13. Cirmiz Acer pseudoplatanus L. 
Symphoricarpus albus Blake. 33. Păltior 

14. Clocotiș Ribes petraeum Wulff. 
Staphylea pinnata L. 34. Păr 

15. Cununiţă Pirus piraster (L.) Medik. 
Spiraea ulmifolia Scop. 35, Philadelphus latifolius Schrad, 

16. Curpenul de pădure 36. Plop tremurător 
Clematis vitalba L. Populus tremula L. 

17.  Fagus orientalis Lipsky. 37. Salbă moale 

18. Fag Euonymus europaea L. 
Fagus silvatica L. 38. Salbă riioasă 

19.  Forsythia suspensa (Thumb.) Vahl. Euonymus verrucosa Scop. 

20. Gutui 39. Salcim mic 
Cydonia oblonga Mill. Amorpha fruticosa L. 

21. ledera 40. Sirinderică, lămiiţă 
Hedera helix L. Philadelphus corronarius L. 

22,  Ilex aquifolium L. 41. Soc 

23. Jugastru Sambucus nigra L. 
Acer campestre L. 42, Soc roșu 

24. Măceş Sambucus racemosa L. 
Rosa canina L. 43. Spinul lui Christos 

25. Merişor Paliurus Spina Christi Mill. 
Buxus sempervirens L. 44, Tei alb 

26. Mesteacăn Tilia tomentosa Mânch. 
Betula verrucosa Ehrh. 45. Tei cu frunza mare 

27. Mesteacăn pufos Tilia platyphyllos Scop. 
Betula pubescens Ehrh. 46. Tei cu frunza mică 

28. Păducel Tilia cordata MILL. 
Crataegus monogyna Jacq. 47. 'Tulichină 

29. Păducel Daphne mezereum L. 


3. Inele anuale; lemn timpuriu și tirziu 


Straturile de lemn formate anual în plantele lemnoase (creşterile anuale) 
apar pe secţiunea transversală ca inele concentrice, denumite inele anuale. 
Numele lor complet ar trebui să fie inele anuale de lemn, fiindcă inele anuale 
se formează și în coaje şi se pot observa destul de bine la unele specii. 

Straturile de lemn crescute anual se prezintă pe secţiunea radială sub forma 
de benzi longitudinale paralele, iar pe secțiunea tangenţială ca suprafeţe cu 
contur curb, parabolic sau ondulat. 

Pentru identificarea lemnului se iau în consideraţie următoarele caracte- 
ristici ale inelului anual: gradul în care inelele sînt distincte, forma conturului 
pe secțiunea transversală și, în unele cazuri caracteristice, lăţimea lui. Con- 
turul poate fi regulat (fig. 6, a) ondulat grosolan, spre exemplu la carpin, ienupăr 
(fig. 6, b,c) ondulat fin, spre exemplu la anin, fag (fig. 6, d), uneori cu retra- 
geri vizibile în dreptul trecerii razelor medulare, spre exemplu la fag, anin, 


stejar (fig. 6, e). 
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Lăţimea inelului anual depinzind, la aceeași specie de condiţiile de vegetaţie, 
vârstă şi poziţia în arbore, în general nu constituie un criteriu de identificare. 
Lăţimea inelelor anuale poate servi totuşi ca un indiciu aproximativ la unele 
specii, la care lăţimea inelelor are permanent valori extreme. Spre exemplu, 
inele anuale foarte late au plopii, mai ales hibrizii plopului negru, cenușarul 
etc. iar inele anuale foarte înguste, tisa şi jneapănul. 

Mărimea, proporţia, gruparea și așezarea elementelor de structură depind 
într-o oarecare măsură de lățimea inelelor anuale. Structura tipică a lemnului 


Fig. 8. Trecerea de la lemnul timpuriu la lemnul tîrziu (mărime naturală) 


a — molid; b — pin negru. 


se găsește în inelele anuale normal dezvoltate, încît la lucrările de identificare 
a lemnului este bine să se folosească probe cu inele de lățime normală. 

La examinarea lemnului trebuie să se facă distincţie între inelele anuale 
normale și inelele anuale false (duble sau multiple) și inele întrerupte sau dis- 
continui. Cele false (formate din cauza gerurilor târzii, atacurilor de insecte, 
secetelor mari urmate de ploi etc.) se caracterizează prin contur nedistinct 
şi dispariţia acestuia în lungul inelului anual normal. Inelele discontinui se 
deosebesc de cele normale prin faptul că dispar pe anumite porțiuni (datorită 
funcţionării parţiale a cambiului). 

La unele specii, inelele anuale sînt bine distincte, datorită prezenţei a două 
zone deosebite în cuprinsul lor și anume: zona de lemn timpuriu, mai puţin 
densă şi de culoare mai deschisă, formată în prima parte a perioadei de vege- 
taţie (de unde şi numele de lemn de primăvară) și zona de lemn tîrziu, mai 
densă şi mai închisă la culoare, formată în a doua parte a perioadei de vege- 
taţie (de unde şi numele de lemn de vară). Deosebirea dintre aspectul lemnului 
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tirziu format dintr-un an și a celui timpuriu din anul următor, face distinctă 
cu ochiul liber limita inelului anual. Datorită acestei diferenţe succesive de 
aspect a lemnului timpuriu și tirziu, lemnele respective sînt numite lemne 
vărgate, cele care nu au asemenea zone deosebite purtînd numele de lemne 
nevărgaie sau lemne uniform colorate. 

Lemnele de rășinoase şi cele de foioase cu porii aşezaţi în inel se caracte- 
rizează prin prezenţa lemnului timpuriu și tîrziu. La lemnul de rășinoase deose- 
birea dintre lemnul timpuriu și tîrziu se datorește diferenţei între mărimea 
traheidelor și grosimea pereților lor (fig. 7, a). La lemnul de foioase cu porii 
în inel, deosebirea între cele două zone este urmarea nu numai a diferenţei 
de mărime, număr și aranjament a diverselor elemente anatomice, în special 
a vaselor, ci şi naturii elementelor din care sînt formate (fig. 7, b). 

Conturul inelelor anuale se distinge destul de bine chiar la unele lemne 
cu porii împrăștiați, fie datorită unei uşoare diferenţe în numărul şi dimen- 
siunile porilor, exemplu la fag, nuc, (fig. 7, c) tei, fie prezenţei celulelor de 
parenchim lemnos la limita inelului (plop, salcie) sau a fibrelor puternic turtite 
ori cu pereți mai groși (paltin). 

Trecerea de la lemnul timpuriu la cel tirziu (fig. 8) este treptată la unele 
specii (molid, brad, cireș) şi bruscă la altele (larice, pin, ulm). 

Prin urmare, prezența zonelor distincte de lemn timpuriu şi tîrziu, precum 
și modul de trecere de la o zonă la alta constituie criterii de identificare a 
speciei. 


4. Pori (vase) 


Denumirea de pori ai lemnului se dă secţiunilor transversale prin vasele 
lemnului care apar ca găuri mici. Frecvența și mărimea porilor determină 
porozitatea lemnului. Impresia de porozitate a lemnului pe secţiunea trans- 
versală o dau și alte elemente anatomice ale lemnului, spre exemplu traheidele 
răşinoaselor, mai ales cele din lemnul timpuriu, dar secţiunile acestora nu 
poartă numele de pori. 

Prezenţa, mărimea, forma, gruparea, distribuţia în cuprinsul inelului anual 
şi asocierea porilor cu alte elemente anatomice (spre exemplu cu celulele de 
parenchim) sînt criterii foarte preţioase pentru identificarea lemnului (fig. 9). 

După prezența porilor, lemnele se împart în două grupe mari: lemn cu 
pori — foioasele — şi lemn fără pori — rășinoasele. 

Vasele mari apar în secțiunile longitudinale, radiale sau tangențţiale, ca 
striațiuni fine, întrerupte (în general mai lungi pe secțiunea radială), secțiunea 
prin lemn neurmărindu-le în toată lungimea lor. 

De mărimea (diametrul) porilor depinde vizibilitatea lor, posibilitatea de 
a-i distinge. Pentru identificarea macroscopică se consideră următoarele cate- 
gorii de mărimi, respectiv de vizibilitate ale porilor: pori vizibili cu ochiul 
liber (pori mari), pori vizibili cu lupa (pori mici), care se pot distinge 
uneori şi cu ochiul liber, dacă se prezintă grupaţi în zone (cu aspect poros). 
In afară de aceste categorii de vizibilitate, se deosebesc încă unele trepte inter- 
mediare, spre exemplu pori abia vizibili cu ochiul liber şi pori abia vizibili 
sau greu de distins cu lupa (tab. 6—11). Porii nevizibili individual se pot distinge 
cînd sînt grupați în zone, prin culoarea mai deschisă și impresia de porozitate 
pe care o dau. 


Fig. 9. Forma şi gruparea porilor (mărire 7,5xX) 
» stejar: b — castan; c — ulm; d — fr 


in; e — cireş; f-— salcie; g — Osirva carpinifolia Scop; h -- sninul 
rerbulm: i — tulichină. 


1.  Carya ovata K. Koch Il 
2. Castan 
Castanea sativa MIll. 18. 
3. Catalpa bignonioides Watt, 
1. Cenușar sau oţetar 15. 
Ailanthus altissima Swingle 
Ziare 20. 
5. Cer 21. 


16. 
Tabela 7. Speciile lemnoase cu porii abia vizibili sau nevizibili cu ochiul liber, 
II 
a), 
35 
4. 


SI 


. Curpen de pădure 


. Frasin de Pensilvania 
2. Giîrniţă 


. Gorun 
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Tabela 6. Speciile lemnoase cu porii bine vizibili cu ochiul liber, așezați tipic inelar 


Quercus cerris L. 


29 
Clematis vitalba L. E 
. Dud alb 23 
Morus alba L.. 
. Dud negru 24, 
Morus nigra L. 
. Frasin 25 
Fraxinus excelsior L.. 
. Frasin american 26 


Fraxinus americana L. 
Fraxinus pensylranica Marsh. 
Quercus frainetto Ten. 


Quercus petraea Liebl. 


. Maclură 


Maclura pomifera Schneid. 


. Mojdrean 


Fraxinus ornus L. 
Phellodendron amurense Rupr. 


Agriș 13. 
Ribes grossularia L. 
Arborele ludei 14, 
Cercis siliquastrum L,. 
Băşicoasa 15. 
Colutea arborescens L. 
Cais 16. 
Armeniaca vulgaris Lam. 
Caprifoi iliz 
Lonicera xylosteum L. şi 
Lonicera nigra L. 18. 
Caragana arborescens L. 
. Cătina mică 19. 
Miricaria germanica Desv. 
. Cătina de rîu 20. 


Hippophat rhamnoides L. 


Cătina roşie 2], 
Tamarix ramosissima Ldh. 
. Cîrmiz 2/24 
Symphoricarpus albus Blake 
„ Coacăz de munte 23. 
Ribes alpinum L. 
. Cruşîn, paţachină 24. 


Rhamnus frangula L. 


Salcim 

Robinia pseudacacia L. 
Sălcioară 

Elaeagnus angustifolia L. 
Simbovină 

Celtis australis L. 

Sophora japoni a L. 
Stejar 


Quercus robur L.. 


2. Stejar de baltă 


Quercus palustris L. 


. Stejar brumăriu 


Quercus pedunculiflora C. Koch 


. Stejar roşu american 


Quercus borealis Michx. 


. Stejar pufos 


Quercus pubescens Willd. 


. Ulm de cimp 


Ulmus foliacea Gilib. 


„ Ulm de munte 


Ulmus montana Stokes 


. Ulm pufos 


Ulmus procera Salisb., 


. Ulm de Turchestan 


Ulmus pumila L. 


„ Velniş 


L imus levis Pall. 


„ Viță sălbatică 


Vitis silvestris L. 


2. Viță de vie 


Vitis vinifera L. 


aşezaţi tipic inelar 


Cununiţa 

Spiraea ulmifolia Scop. 
Dracilă 

Berberis vulgaris L. 
Drob 

Sarothamnus scoparius Wimm. 
Lemn cîinesc 


Ligustrum vulgare L. 
Liliac 

Syringa vulgaris L. 
Măceş 

Rosa canina L. 
Migdal 

Amygdalus communis |. 
Migdal pitic 

Amygdalus nana L.. 
Oţetar 

Rhus typhina L. 
Păltior 

Ribes petraeum Wauiff. 
Piersic 

Persica vulgaris Mill. 
Porumbar 

Prunus spinosa L. 
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25. Pielea trifoliata L. 
26. Salcim galben 

Laburnum anagyroides Med. 
27. Scumpie 

Cotinus coggygria Scop. 


28 


29 


. Salcîm mic 
Amorpha fruticosa L. 
.. Vișin turcesc 
Padus mahaleb (L.) Borkh. 


30. Vişinel 


Prunus fruticosa Pall. 


Tabela 8. Speciile lemnoase cu porii vizibili sau abia vizibili cu lupa, așezați semiinelar 


Acer saccharinum L. 
.. Cireş 
Cerasus avium Much. 
3. Corcoduş 
Prunus cerasifera Ehrh. 
4. Lămiiţă 
Philadelphus coronarius L. şi 
Philadelphus latifolius Schrad. 


D= 


Tabela 9. Speciile lemnoase cu porii bine vizibili cu ochiul liber, așezați uniform împrăștiat 


1. Nue 
Juglans regia L. 
2. Nuc american 
Juglans nigra L. 


5) 


6 


7] 


3 


. Mălin 
Padus racemosa (Lam.) 
C. K. Schneid. 

. Prun 


Prunus domestica L. 
. Spinul lui Christos 
Paliurus spina Christi Mill. 


. Nuc american cenuşiu 
Juglans cinerea L. 


Tabela 10. Speciiie lemnoase cu porii nevizibili cu ochiul liber, aşezaţi uniform imprăştiat 


1. Afin 

Vaccinium myrtillus L. 
2. Anin alb 

Alnus incana Mânch. 
3. Anin negru 

Alnus glutinosa Gaertn. 
4. Arţar american 

Acer negundo L. 
5. Arţar tătărese 

Acer iataricum L. 
6. Bujor de munte 

Rhododendron kotschyi Simk. 
7. Călin 

Viburnum opulus |. 
8. Castan porcesc 

Aesculus hippocastanum L. 
9. Carpen 

Carpinus betulus L. 
10. Cărpiniţă 

Carpinus orientalis Mill. 
11. Clocotiş 

Staphylea pinnata L. 
12. Corn 

Cornus mas L. 
13. Dirmox 

Viburnum lantana L. 
14. Fag 

Fagus silvatica L. 
15.  Fagus orientalis Lipsky 


16.  Forsythia suspensa (Thunb.) Vabhl. 


17. Gutui 
Cydonia oblonga Mill. 


29 


30 


3l. 


32 


33 


. lederă 

Hedera helix L. 
. Jugastru 
Acer campestre L. 
Liriodendron tulipifera L. 
. Măr 
Malus silvestris MIll. 
. Merişor 
Buxus sempervirens L. 
. Mesteacăn 
Betula verrucosa Ehrh. 
.. Mesteacăn pitic 
Betula nana L. 
. Mesteacăn pufos 
Betula pubescens Ehrh. 
. Mestecănaş 

Betula humilis Schrank 
. Mlajă 

Salix viminalis L. 
. Păducel 

Crataegus monogyna Jacq. 
„ Păducel 

Crataegus pentaevna Wetk. 
.„ Păducel 

Crataegus oxyacantha L.. 
Paltin de cîmp 
Acer platanoides L. 

. Paltin de munte 

Acer pseudoplatanus L. 
. Păr pădureţ 

Pirus piraster (L.) Medik. 
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34. Platan occidental 45. Salcie pletoasă 
Platanus occidentalis L. Salix babylonica L. 
35. Plop alb 46. Scoruş 
Populus alba L. Sorbus domestica L. 
36. Plop negru A 47. Scoruș de munte 
Populus nigra L. Sorbus aucuparia L. 
31. Plop negru hibrid 48. Singer 
Populus marilandica Bosc Cornus sanguinea L. 
Populus serotina Hartig 19) Isac 


Populus robusta Ck. 

Populus regenerata Henri et Elwes 
38. Plop tremurător 

Populus tremula L. 


Sambucus nigra L. 


50. Soc roșu (de munte) 
Sambucus racemosa L. 


39. Răchită 51. Sorb DE 

Salix fragilis L. Sorbus aria Ur. 
40. Răchită roşie 52, Sorb 

Salix purpurea L. Sorbus torminalis Cr. 
41. Satbă moale 53. Tavalgă 

Euonyrius europaea L. Physocarpus opulifolius Maxim. 
42. Salbă riioasă 54. Tei alb 

Euonymus verrucosa Scop. Tilia tomentosa Mânch. 
43, Salcie 55. Tei cu frunza mare 

Salix alba L. Tilia plaiyphyllos Scop. 
44. Salcie căprească 56. Tei cu frunza mică 

Salix capraea L. Tilia cordata Mill. 


Tabela 11. Speciile lemnoase cu porii nevizibili cu ochiul liber, aşezaţi neuniform împrăștiat 


I. Alun 5, Ostrya carpinifolia Scop. 
Corylus arellana |. 6. Spinul cerbului 

2. Anin de munte Rhamnus cathartica L. 
Alnus viridis Lam. et DC. 7. Spinul cerbului 

3. Alun turcese Rhamnus saxatilis Jaca. 
Corylus colurna L. 8. Tulichina 

|, Ilex aquifolium L. Daphne mezereum L. 


Porii sînt în general mai mari în lemnul timpuriu decit în lemnul tîrziu. 
Diferenţa de mărime se exprimă de obicei prin raportul diametrelor, indicîndu-se 
de câte ori sînt mai mari unii decît alţii. De asemenea, mărimea lor se indică 
şi în comparaţie cu a vaselor medulare. În mod asemănător se compară și 
mărimea zonelor de pori cu a zonelor de fibre (exemplu în cheia de determinare la 
Caragana arborescens Lam.). La unele lemne este caracteristic modul de trecere 
de la o mărime la o alta a porilor. De aceea, modul de trecere serveşte în unele 
cazuri drept criteriu de identificare, deosebindu-se trecere treptată şi trecere 
bruscă. La unele specii mărimea porilor din lemnul timpuriu nu scade treptat 
spre lemnul tîrziu, ci imediat ce începe inelul anual porii sînt ceva mai mici, 
se măresc şi devin apoi mai numeroși, pentru a se micșora mai departe (exemplu 
la cătina de rîu Hippophat rhamnoides L.). 

Vizibilitatea porilor depinde într-o oarecare măsură și de grosimea pere- 
ţilor celulari, mai ales la cei mici. Unii au pereţi groși iar alții pereţi subţiri, 
diferenţă care se poate aprecia bine cu lupa și uneori cu ochiul liber. 

Forma conturului porilor se distinge mai ales cu lupa ; cînd porii sînt mari, 
se pot distinge uneori chiar cu ochiul liber. Forma poate fi circulară, ovală 
sau poligonală, mai mult sau mai puţin regulată. Cei ovali sint alungiţi de regulă 
în direcţie radială. 
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Porii se pot prezenta unitari, singulari, individuali sau multipli (2—3 ori 
mai mulţi), alăturarea lor făcîndu-se în general pe direcţie radială. Alăturarea 
porilor se face uneori în grămezi, cuiburi sau ciorchine de mărimi şi forme 
diferite. Pereţii despărțitori în aceste cazuri sînt de obicei plaţi, cei din afară 
rămînind curbi. In cazul cînd sînt alăturaţi mai mulţi pori într-un singur 
rînd, formaţia poartă numele de lanţ de pori, respectiv aşezare în lanț. Lanţurile 
se consideră scurte, cînd au pîriă la circa cinci pori și lungi, dacă sînt compuse 
din mai mult de cinci pori. Sînt specii la care lanţurile sînt formate din mai 
mult de şapte pori (exemplu la alun). Poziţia lanțurilor de pori este în general 
radială sau radial-oblică. 

Porii unitari sau multipli se grupează uneori în zone caracteristice ca formă, 
mărime și poziţie în inelul anual. Sînt frecvente grupările în şiruri sau linii 
(dungi), benzi ori zone mari, de forme diferite, dintre care mai caracteristică 
este forma de flăcări (exemplu la stejar — Quercus robur L.). Aceste zone sînt 
separate sau se leagă între ele (zone confluente de pori), cum este cazul, 
spre exemplu, la spinul cerbului (Rhamnus cathartica L.). Liniile și benzile de 
pori sînt continui sau întrerupte, drepte, curbe sau ondulate, în poziţie radială, 
radial oblică, mai mult sau mai puţin paralele cu conturul inelului anual, sau 
neregulat. De asemenea, ele pot fi prezente în tot inelul anual, numai în lemnul 
timpuriu sau în cel tîrziu, la limita interioară și mai ales la cea exterioară a 
inelului anual (poziţia tangenţială). Şirurile radiale sau radial-oblice de pori 
se bifurcă uneori către limita inelului anual (exemplu la stejarul roșu american 
— Quercus borealis Michx.). Mărimea zonelor de pori se defineşte ca mare, 
mică, îngustă sau lată, prin apreciere față de întregul ansamblu (fig. 9). 

Porii izolaţi şi mai ales zonele de pori apar în general de culoare mai des- 
chisă decît restul masei lemnoase. Cînd porii sînt fini, trebuie dată o atenţie 
deosebită la examinare, spre a nu confunda aceste zone, datorită culorii, cu 
zonele de parenchim lemnos. 

In ceea ce priveşte distribuţia porilor în cuprinsul inelului anual, se deose- 
besc două cazuri tipice: lemn cu porii aşezaţi în inel sau așezați inelar, adică 
formînd o zonă distinctă la limita interioară a inelului anual şi lemn cu porii 
împrăștiați, adică răspîndiți în tot cuprinsul inelului anual. Zona inelară de 
pori din lemnul timpuriu se distinge fie prin mărimea diferită cu mult de aceea 
a restului porilor, fie prin numărul lor mare, chiar dacă diferenţa de mărime 
nu este însemnată. La unele specii (cireş — Cerasus avium (L.) Mnch., prun 
— Prunus domestica L.) distribuţia porilor nu este tipic inelară, ci ia o formă 
intermediară, denumită semiinelară, datorită faptului că diferența de mărime 
a porilor nu este atît de mare, zonarea lor făcîndu-se distinctă mai mult prin 
numărul mai ridicat din lemnul timpuriu. La asemenea lemne distribuţia porilor 
este mai accentuată spre tipul inelar sau împrăștiat, în funcţie de condiţiile 
de vegetaţie şi partea din arbore de unde provin. 

La lemnele cu porii împrăștiați, distribuția porilor poate fi uniformă (tei 
— Tilia spp., salcie — Salix spp.) sau neuniformă (spinul cerbului — Rhamnus 
cathartica L., tulichină — Daphne mezereum L..), formînd zone la fel ca înfăți- 
şare dar împrăștiate în tot inelul anual. 

Porii mari sînt așezați, de obicei în inel (la stejari — Quercus spp., frasini — 
Fraxinus spp.) şi mai rar împrăștiați (nuc — Juglans regia L.). La lemnele 
cu porii în inel, se observă că porii mari din lemnul timpuriu sînt aşezaţi uneori 
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pe un rînd, alteori pe două sau mai multe rînduri sau sînt dispuşi neregulat, 
după specie. Lemnele cu pori mici (nevizibili cu ochiul liber) așezați inelar, 
au aceşti pori dispuşi pe un singur rînd (exemplu la liliac — Syringa vulgaris L.), 
pe mai multe rînduri distincte sau formează o zonă compactă, a cărei lățime 
ajunge uneori pînă la jumătatea inelului anual (exemplu la Amorpha fruticosa L.). 

Lemne cu pori mari aşezaţi inelar au uneori foarte caracteristică distribu- 
ţia porilor mici din lemnul timpuriu, deosebindu-se trei cazuri tipice: așezare 
împrăștiată (frasini — Fraxinus spp.) în linii sau benzi, întrerupte sau con- 
tinue, drepte ori ondulate (ulm — Ulmus spp.) şi în şiruri sau zone mai mult sau 
mai puţin radiale (stejari — Quercus spp., castan — Castanea sativa Mill.). 
La unele specii, deşi așezarea generală a porilor mici din lemnul tirziu este 
împrăștiată, spre limita exterioară a inelului anual se vede tendinţa unei așe- 
zări în rînduri mai mult sau mai puţin paralele la conturul inelului anual 
(salcîm — Robinia pseudacacia L.., dud — Morus spp.). De altfel, cînd porii mici 
din lemnul tîrziu sînt așezați în linii sau benzi, acestea sînt de obicei mai nume- 
roase spre limita din afară a inelului anual. 

Numărul porilor în observaţiile macroscopice se apreciază indicîndu-se în 
general prin expresiile: numeroși (abundenţi), puţin numeroşi. Numărul porilor 
scade în general spre limita exterioară a inelului anual, oricare ar fi distribuţia 
lor. Ţinindu-se seama de distanţa dintre pori, în cheile de determinare se men- 
ţionează pori rari (Carva orata KR.Noch, paltin de munte — Acer pseudopla- 
tanus L., măr — Malus silrestris (L.) Mill., păr — Pirus piraster (L.) Medik —, 
“orb — Sorbus spp.). 

Porii lemnului sint in general goi. La unele specii pe secţiunea transversală 
sînt umpluți complet sau parţial cu tile (tabela 12). Acestea se prezintă ca foi 
mici, albe, argintii. verzui sau violacee (la nucul american — .Juglans nigra L.), 
lucioase (la salcim — Robinia pseudacacia L., nuc — Juglans regia L., maclură — 
Maclura pomifera Schneid.) sau mate (la frasin — Fraxinus excelsior L.) 


Tabela 12. Speciile lemnoase cu porii lemnului umpluţi cu tile 


1.  Carya ovata K. Koch 13. Nue american cenuşiu 
2,  Catalpa bignonioides Watt. Juglans cinerea L. 
3. Cer 14. Oţetar 

Quercus cerris L. Rhus typhina L. 
4. Dud alb 15. Salcim 

Morus alba L. Robinia pseudacacia L. 
5. Dud negru 16. Sălcioară 

Morus nigra L. Eleagnus angustifolia L. 
6. Frasin 17. Stejar 

Fraxinus excelsior L. Quercus robur L. 
7, Girniţă 18. Stejar brumăriu 

Quercus 'frainetto 'Len. Quercus peduneuliflora (. Koch. 
3. Gorun 19. Stejar pufos 

Quercus petraea Liebl. Quercus pubescens Willd 
9. Maclură 20. Ulm de cîmp 

Maclura pomifera Schneid. Ulmus foliacea Gilib. 
1. Moidrean 21. Ulm de munte 

Fraxinus ornus L. Ulmus montana Stokes 
11. Nuce 22. Ulm pufos 

Juglans regia L. Ulmus procera Salisb. 
12. Nuc american 23. Velniş 


Juglans nigra L. Ulmus levis Pall. 


50 CARACTERELE LEMNULUI FOLOSITE ÎN LUCRĂRILE DE IDENTIFICARE 


Tilele se observă uneori și în secţiunile longitudinale, striațiunile care 
reprezintă vasele avind din loc în loc foi mici albicioase, lucioase sau mate. Tilele 
înfundă toate vasele (la salcîm — Robinia pseudacacia L.) începînd de la un 
anumit inel anual sau numai o parte din ele (cer — Quercus cerris L.). 

În porii lemnului se pot prezenta și incluziuni de gume, care prin culoarea 
și luciul lor sînt vizibile chiar cu ochiul liber. Acesta este cazul, spre exemplu, 
al gumelor din porii lemnului de cenușar (ilanthus altissima 1..), care sînt 
vizibile mai ales pe secţiunile longitudinale. 

Din cele prezentate mai sus cu privire la pori, rezultă atenția deosebită ce 
trebuie acordată variatelor caracteristici ale porilor în operațiunea de iden- 
tificare a lemnului. 


5. Raze medulare 


Liniile radiale, subţiri, de culoare şi luciu diferit de masa lemnoasă încon- 
jurătoare, observate pe secțiunea transversală sînt numite raze medulare (fig. 10). 

Pe secțiunea iransversală a unei piese de dimensiuni mici, razele medulare 
se prezintă ca linii aproape paralele. 

Razele medulare pornesc din măduvă sau dintr-un inel anual şi se continuă 
pînă în coajă, deoarece ele au în arbore funcțiunea de a conduce şi înmagazina 
substanţele nutritive primite de la frunze prin coajă și de a conduce apa din 
lemn către coajă. De aceea, o rază medulară are totdeauna o parte în lemn şi 
alta în coajă. Această continuitate a razelor medulare nu se observă totdeauna, 
unele din ele dispărind din fața transversală a piesei, ceea ce dă impresia că nu 
ar merge pină la coajă, că s-ar întrerupe. Faptul se datorește secţionării încli- 
nate în lung a acestor raze medulare joase. 

Razele medulare care iau naștere din primul inel anual poartă numele de 
raze medulare primare, iar celelalte sînt numite raze medulare secundare. 

Razele medulare au următoarele caracteristici dimensionale : lungimea 
(în direcție radială), lăţimea sau grosimea (în direcție tangenţială) şi înălțimea 
(în direcţie longitudinală). Grosimea și înălțimea razelor medulare se pot deter- 
mina cel mai exact pe secțiunea tangenţială. Luîndu-se în considerare lăţimea 
lor, razele medulare se împart in: raze medulare late — vizibile cu ochiul liber 
în toate secţiunile, raze medulare înguste sau fine — vizibile cel puţin în sec- 
țiunea transversală și radială — şi raze medulare foarte înguste — vizibile doar 
în secţiune radială sau nevizibile cu ochiul liber, distincte cu lupa (fig. 10,2), 
abia distincte sau nedistincte cu lupa (fig. 10, h, )). 

După gradul de vizibilitate, de distingere cu ochiul liber, pe secţiunea trans- 
versală, razele medulare se împart în distincte și nedistincte (cele mai mici 
de 0,1 mm). 

Razele medulare se consideră joase dacă au înălțimea mai mică de 2 mm, 
potrivit de înalte între 2 și 5 mm și înalte peste 5 mm. 

Pe secțiunea transversală a lemnului, razele medulare sînt uniform de late 
în tot lungul lor (fig. 10, a) sau pot prezenta îngroșări în dreptul limitei inelelor 
anuale (fig. 10, c). De asemenea, la unele specii, mai ales la arbuști, pe secţiunea 
transversală, se observă bine creșterea  lăţimii razelor medulare de la 
măduvă spre coajă pină la o anumită limită, de la care rămîne aproape con- 
stantă (fig. 10, e). De aceea, lăţimea razelor medulare trebuie considerată în 
zona unde a ajuns la mărime mai stabilă. 


Fig. 10. Razele medulare pe secţiunea transversală (mărire 7,5 


« — platan; b — stejar roşu american; c — fag; d— cărpiniță ; e — coacăz de munte; f— tei cu frunză mică; 
g& — călin; h — salbă moal — plop negru. 
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La unele specii, razele medulare late sînt formate din alăturarea ma: 
multor raze medulare înguste (fiind despărțite uneori numai prin cîteva 
celule de parenchim lemnos sau de fibre) astfel că, observate cu ochiul liber 
sau cu lupa de mărire redusă, apar ca raze individuale (fig. 10, d). Ele 
poartă numele de raze medulare false sau raze medulare compuse (anin — 
Alnus glutinosa Gaertn., carpen — Carpinus betulus L., alun — Corylus avellana 
IL-) În general razele medulare false sînt mate, din care cauză sînt mai greu 
de distins. 

Razele medulare pot fi de lăţime aproximativ egale (fig. 10, a) sau foarte 
inegale, unele fiind late și altele înguste ori foarte înguste (fag — Fagus silva- 
tica L., stejar — Quercus spp. (fig. 10, b, c), caracter ce se observă foarte bine 
pe secțiunea transversală. Tot pe această secţiune, la unele specii se observă 
că razele medulare sînt situate la distanţe aproximativ egale (platan — Pla- 
tanus spp.) iar la altele distanţele dintre ele sînt diferite (tei — Tilia spp., 
mesteacăn — Betula spp.) (fig. 10, f). 

Pe secţiunile radiale din lemn, razele medulare apar ca benzi aşezate trans- 
versal față de creşterile anuale. Ele sînt în general de culoare deosebită de a 
masei lemnului și mai lucioase. La lemnul de paltin, razele medulare se disting 
numai prin luciu, culoarea lor fiind aceeași cu a lemnului înconjurător. La 
carpin şi anin, așa cum s-a arătat mai sus, razele medulare false sînt mate și 
pe secţiunea radială, dar se disting cu ochiul liber. Razele medulare au înăl- 
ţimea diferită de la o specie la alta şi chiar la aceeași specie, de la limita de 
vizibilitate şi pînă la cîţiva centimetri. 

Razele medulare se observă rareori ca benzi continue pe întreaga față radială 
a unei piese de lemn. În general, ele sînt întrerupte, deoarece secțiunea 
făcută în lemn nu urmărește toate razele medulare cu exactitate în toată lun- 
gimea lor. Razele medulare înalte şi lucioase, cum sînt cele de stejar, poartă 
numele de « oglinzi». 

Razele medulare puţin înalte, cînd sînt şi întrerupte, apar ca solzi lucioși, 
de formă şi mărime diferite. 

Pe secţiunile tangenţiale prin lemn, razele medulare fiind secţionate 
transversal, se prezintă ca linii drepte, aproximativ de aceeași grosime 
(fig. 11, a,b,) sau mai umflate la mijloc — fusiforme, lenticulare (fig. 11, c, d,). 
Acestea din urmă, dacă sînt şi mici, poartă numele de lenticele. În general, 
razele medulare sînt mai puţin distincte pe secțiunea tangenţială și nu dau 
desene deosebite. Razele medulare au cea mai mare valoare ca criterii de 
identificare pe secţiunea transversală, iar ca valoare decorativă, pe secțiunea 
radială. 

În observaţiile macroscopice, mărimea razelor medulare se indică rareori 
prin cifre (în general cînd sînt late) şi mai mult prin comparaţie cu celelalte 
elemente anatomice. Astfel, lățimea lor pe secțiunea transversală se compară 
cu diametrul porilor, mai ales cu al celor din lemnul timpuriu, care sînt mai 
bine vizibili. De altfel, acest mod de exprimare se folosește şi pentru indicarea 
distanței dintre razele medulare (spre exemplu razele medulare sînt așezate 
la distanţe egale cu de mai multe ori deschiderea porilor). 

Desimea (frecvența) razelor medulare se indică mai exact prin numărul lor 
pe o anumită distanţă (în general 5 mm), pe secțiunea transversală sau tangen- 
ţială. Mai rar se folosește şi indicarea numărului de raze medulare pe suprafaţa 
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de 1 cm? pe secţiunea tangenţială a lemnului. Determinarea numărului razelor 
medulare se face greu cu ochiul liber sau cu lupa. De aceea, asemenea indicaţii 
se folosesc mai rar la identificarea macroscopică a lemnului. 


LA 


La A 


Fig. 1]. Raze medulare pe secţiunea tangenţială (mărime naturală) 


a — stejar; b — cer; c — fag; d — platan. 


Caracterele razelor medulare, gradul de vizibilitate, mărimea, culoarea, 
luciul, modul de grupare, numărul ete. — sînt criterii foarte preţioase pentru 
identificarea lemnului. 

În tabelele 13—16 sînt prezentate speciile noastre lemnoase grupate 
după diferite caractere ale razelor medulare. 


6. 


i 
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Tabela 13. Speciile lemnoase cu razele medulare clar vizibile cu ochiul liber 


Foioase 


. Anin negru 


Alnus glutinosa Gaertn. 


. Carpen 


Carpinus betulus L,. 


. Cărpiniță 


Carpinus orientalis Mill, 


. Cătină mică 


Miricaria germanica (L.) Desv. 
Cătină roșie 

Tamarix ramosissima Ldb. 
Cenușar (oţetar) 

Ailanthus  altissima Swingle. 
Cer 

Quercus cerris |. 


„ Cireș 


Cerasus avium Mnch. 


.. Clocotiş 


Staphylea pinnata L. 


. Coacăz de munte 


Ribes alpinum L. 


- Curpen de pădure 


Clematis vitalba L.. 


. Dracilă 


Berberis vulgaris L. 


. Drob 


Sarothamnus scoparius Wimm. 


. Dud alb 


Morus alba L. 


. Dud negru 


Morus nigra L. 

Fag 
Fagus silvatica L. 
Fagus orientalis Lipsky. 


. Girniţă 


Quercus frainetto Ten. 


Tabela 14. Speciile lemnoase cu raze medulare vizibile sau abia 


Rășşinoase 


„ Arborele vieţii 


Thuja orientalis L. 


. Brad 


Abies alba Mill. 
Chamaecyparis lawsoniana Parl. 


- Chiparos de baltă 


Taxodium distichum Rich. 


+ Duglas 


Pseudotsuga ta xifolia Britton 


. lenupăr 


Juniperus communis |. 


. lenupăr de Virginia 


Juniperus virginiana L.. 


- Jneapăn 


Pinus montana Mill, 


19. Gorun 
Quercus petraea Liebl. 
20. Iederă 
Hedera helix L. 
21. Lămiiţă 
Phyladelphus corronarius L. şi 
Phyladelphus latifolius Schrad. 
22, Măceş 
Rosa canina L,. 
23. Păltior 
Ribes petraeum Wultf, 
24. Paltin de munte 
Acer pseudoplatanus L. 
25.  Phellodendron amurense Rupr. 


20.  Phellodendron japonicum Maxim, 


27. Platan 

Platanus occidentalis L,, 
28. Prun 

Prunus domestica L. 
29. Sălcioară 

Elaeznus angustifolia L. 
30. Salcim galben 

Laburnum anagyroides Med. 
51. Simbovină 

Celtis australis L. 
32. _ Sophora japonica L. 
33. Stejar 

Quercus robur L.. 
34. Stejar de baltă 

Quercus palustris L, 
35. Stejar pufos 

Quercus pubescens Willd. 
36. Stejar roşu american 

Quercus borealis Michx. 
37. Viţă sălbatică 

Vitis silvestris L. 
38. Viţă de vie 

Vitis vinifera L. 


9. Larice 

Larix decidua Mill. 
10. Molid 

Picea excelsa Link. 
11. Pin 

Pinus silvestris L, 
12. Pin negru 

Pinus nigra Arn. 
13. Pin strob 

Pinus strobus L. 


14. Tisă 
Taxus baccata L.. 
15, Tsuga canadensis Carr. 


16.  Tsuga heterophylla Sarg. 
17. Tuie 

Thuja occidentalis L. 
18. Zimbru 

Pinus cembra L, 


vizibile cu ochiul liber 
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Foioase 


1. Acer saccharinum L. 
2. Afin 

Vaccinium myrtillus L. 
3. Agriș 

Ribes grossularia L. 
+. Alun 

Corylus avellana L. 
5. Alun turcesc 

Corylus colurna L. 
6. Anin de munte 

Alnus viridis Lam. et DC. 
î. Arborele Judei 

Cercis siliquastrum L.. 
8. Arţar american 

Acer negundo L.. 
9. Arţar tătăresce 

Acer tataricum L. 
10. Băşicoasă 

Colutea arborescens L. 
11. Bujor de munte 

Rhododendron kotschyi Simk. 
12. Cais 

Armeniaca vulgaris Lam. 
13. Călin 

Viburnum opulus L. 
14. Caprifoi 

Lonicera xvlosteum L. 
15. Caprifoi 

Lonicera nigra L. 
16.  Caragana arborescens L. 
11.  Carya ovata K. Koch. 
18. Castan 

Castanea sativa MIll, 
19. Castan porcese 


20.  Catalpa bignonioides Watt. 
21. Cătină de rîu 

Hippophaă rhamnoides L.. 
22. Cîrmiz 

Symphoricarpus albus Blake 
23. Corn 

Cornus mas L. 
24. Cruşin 

Rhamnus jfrangula L. 
25. Cununiţă 

Spiraea ulmifolia Scop. 
26, Dîrmox 

Viburnum lamana L. 
21.  Forsythia suspensa Vahl. 
28. Frasin 

Fraxinus excelsior L. 
29. Frasin american 

Fraxinus americana L. 
30. Frasin de Pensilvania 

Fraxinus pensylvanica Marsh. 
31. Gutui 

Cydonia oblonga Mill. 
32 Ilex aquifolium L. 


Aesculus hippocastanum L, 


33 


34. 
3. 


36. 
37, 


38. 


39. 
40. 
4l. 
42. 
43. 
44, 
45. 
46. 
+. 
48. 
49, 
50. 


51, 
52, 


53! 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 


60. 


. Jugastru 

Acer campestre L. 
Lemn ciinese 

Ligustrum vulgare L. 
Liliac 

Syringa vulgaris L. 


Liriodendron tulipifera L.. 
Maclură 

Maclura pomifera Schneid. 
Mălin 

Padus racemosa (Lam.) 

C. K. Sehneid. 
Măr 

Malus silvestris Mill. 
Merișor 

Buxus sempervirens L. 
Mesteacăn 

Betula verrucosa Ehrh. 
Mesteacăn pufos 


Betula pubescens Ehrh. 
Migdal 

Amygdalus communis L. 
Migdal pitic 

Amygdalus nana L. 
Mlajă 

Salix viminalis L. 
Mojdrean 

Fraxinus ornus L. 
Nue 

Juglans regia L. 
Nuc american 

Juglans nigra L. 
Nuc american cenușiu 

Juglans cinerea L. 
Oţetar 

Rhus typhina L. 

Ostrya carpinifolia Scop. 
Păducel 

Crataegus monogyna Jacq. 
Păducel 

Crataegus pentagyna Wetk. 
Păducel 

Crataegus oxyacantha L. 
Paltin de cimp 

Acer platanoides L. 
Păr 

Pirus communis L. 
Piersic 

Persica vulgaris Mill. 
Plop alb 

Populus alba L. 
Plop negru 

Populus nigra L. 
Plopi negri hibrizi 

Populus marilandica Bosc 

Populus serotina Hartig 

Populus robusta C. K. Schneid. 

Populus regenerata Henri et Elwes 


Db 


78. 


Tabela 15. Speciile lemnoase cu raze medulare abia vizibile sau nevizibile cu lupa 


1. Acer saccharinum L.. 
2. Alun 

Corylus avellana L.. 
3. Alun turcesc 

Corylus colurna L. 
4. Anin de munte 

Alnus viridis Lam. et DC. 
5. Castan porcesc 

Aesculus hippocastanum L. 
6. Cătină de rîu 

Hippopha€ rhamnoides L. 
7. Dîrmox 

Viburnum lantana L. 
8.  Forsythia suspensa (Thumb.) Vabl. 
9.  Ilex aquifolium L. 
10.  Ostrya carpinifolia Scop. 
11. Plop negru 


CARACTERELE LEMNULUI FULOSITE ÎN LUCRĂRILE DE IDENTIFICARE 


. Plop tremurător 


Populus tremula L. 


. Porumbar 


Prunus spinosa L. 
Ptelea trifoliata L. 


. Răchită 


Salix fragilis L, 


. Răcbhită roşie 


Salix purpurea 


. Salbă moale 


Euonymus europaea L. 


. Salbă riioasă 


Fuonymus verrucosa Scop. 


.. Salcie 


Salix alba L. 


. Salcie căprească 


Salix capraea L. 


. Salcie pletoasă 


Salix babylonica L. 


„ Salcîm 


Robinia pseudacacia L. 


. Saleîm mic 


Amorpha fruticosa L. 


„ Scoruş 


Sorbus domestica L. 


„ Scoruş de munte 


Sorbus aucuparia L. 


„ Scumpie 


Cotinus coggygria Scop. 


. Singer 


Cornus sanguinea L. 


„ Soc 


Sambucus nigra L. 
Soc roșu 
Sambucus racemosa L. 


Populus nigra L. 


79. Sorb 
Sorbus aria Cr. 
80. Sorb 
Sorbus torminalis Cr. 
81. Spinul cerbului 
Rhamnus catharticu L. şi 
Rhamnus saxatilis Jacg. 
82. Spinul lui Christos 
Paliurus spina Christi Mill, 
83. Tavalgă 


Physocarpus opulifolius ([..) Maxim. 


84. Tei alb 

Tilia tomentosa Monch, 
85. Tei cu frunza mare 

Tilia platyphyllos Scop. 
86. Tei cu frunza mică 

Tilia cordata MI. 
87. Tulichină 

Daphne mezereum L.. 
88. Ulm de cîmp 

Ulmus foliacea Gilib. 
89. Ulm de munte 

Ulmus montana Stokes. 
90. Ulm pufos 

Ulmus procera Salisb. 
91. Ulm de Turchestan 

Ulmus pumila L. 
92. Velniș 

Ulmus levis Pall. 
93. Vişin 

Cerasus vulgaris Mill. 
94. Vişinel 

Prunus fruticosa Pall. 
95. Vişin turcese 


Padus mahaleb (L.) Borlh. 


12. Plopi negri hibrizi 
Populus marilandica Bose, 
Populus serotina Hartig. 
Populus robusta C. K. Schneid. 


Populus regenerata Henri et Elwes 


13, Plop tremurător 

Populus tremula L. 
14. Salbă moale 

Euonymus europaea L. 
15. Salbă rîioasă 

Euonymus verrucosa Scop. 
16. Spinul cerbului 

Rhamnus cathartica L, şi 

Rhamnus saxatilis Jacq. 
17. Spinul lui Christos 

Paliurus spina Christi Mill. 
18. Tulichină 

Daphne mezereum L, 


(0 >») 
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Tahela 16. Speciile lemnoase cu raze medulare de două mărimi pe secțiunea transversală 


|. Agriș 11. Girniţă 
Ribes grossularia L. Quercus fraineuo "Ten. 

2. Alun 12. Gorun 
Corylus avellana L. Quercus petraea Liebl. 

4, Anin negru 13. lederă 
Alnus glutinosa Gaertu. Hedera helix L. 

4. Alun turcese 14. lex aquifolium L. 
Corylus colurna L. 15: Paltin de munte 

>. Carpen Acer pseudoplatanus |. 
Carpinus betulus L. 16. Prun 

6. Cărpiniţă Prunus domestica |. 
Carpinus orientalis Mill. 17. Stejar 

1. Cer Quercus robur L. 
Quercus cerris L. 18. Stejar de baltă 

4. Corcoduş Quercus palustris L.. 
Prunus cerasifera Ehrh. 19. Stejar pufos 

9, Fag Quercus pubescens Will 
Fagus silvatica L. 20. Stejar roşu american 

10. Fagus orientalis Lipsky. Quecrcus borealis Michx. 


6. Zone de fibre 


Fibrele lemnoase se găsesc rar izolate în masa lemnului. În general, ele sînt 
grupate în zone de diferite forme și mărimi, uneori caracteristice pentru unele 
specii. Aceste zone se disting cu ochiul liber mai ales la lemnul cu porii așezați 
în inel (stejar — Quercus spp.. ulmi — Ulmus spp.» salcîim — Robinia pseud- 
acacia L.) ca porţiuni dure, compacte, colorate diferit de restul lemnului 
(de obicei mai închis). Cînd sînt tăiate neted apar mai lucioase decît lemnul 
înconjurător. La lemnele cu porii aşezaţi inelar, zonele de fibre sînt mai puternic 
reprezentate în lemnul tirziu, unde în general formează masa lemnului. În 
lemnul timpuriu, ele se intercalează prin vase şi parenchimul lemnos, luînd 
forme foarte variate, uneori însă caracteristice pentru specia respectivă. Spre 
limita exterioară a inelului anual, chiar la unele lemne cu porii împrăștiați, 
sc prezintă unul sau mai multe rînduri de fibre turtite și cu pereţi foarte groși. 
formînd linii dense, mai deschise la culoare, vizibile cu ochiul liber, scoţîndu-se 
astfel în evidenţă limita inelului anual (paltin): zonele de fibre se disting bine 
și pe secțiunile longitudinale ale lemnului, tot prin aspectul lor de material dens 
și prin diferenţa de culoare și luciu. 


1. Zone de parenchim 


Celulele de parenchim lemnos constituie în unele cazuri, prin pre- 
zența şi modul lor de prezentare, un criteriu de identificare foarte valoros. 
Macroscopic parenchimul lemnos grupat, în aşa-numitele zone de paren- 
chim, se distinge de restul masei lemnului prin aspectul său mai poros 
(afînat) și prin culoare, în general mai deschisă. El formează uneori desene 
foarte caracteristice în cuprinsul inelului anual, vizibile cu ochiul liber sau 
cu lupa. 
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Parenchimul lemnos se poate prezenta în următoarele forme (fig. 12): 


difuz 
parenchim apotraheal (independent de vase) metatraheal 
terminal 


| circumvascular (vasicen tric) 
aliform 
confluent. 


parenchim paratraheal (asociat cu vasele) 


Parenchimul difuz (fig, 12, a) se prezintă ca celule izolate sau grupe mici 
de celule, răspindite neregulat, Ele apar pe secțiunea transversală ca puncte 
colorate în general mai deschis, rar mai inchis, decît restul lemnului. Uneori 
prezintă tendinţe de grupare în linii tangenţiaie sau radiale, accentuate în special 
spre limita exterioară a inelului anual, fără a avea însă o grupare caracteristică, 


Fig. 12. Tipuri de parenchim lemnos (mărire 10 x) 
" ienupăr de Virginia; b — ceri ici=inuei; ldişi e = plădiță, 


Parenchimul metatraheal (fig. 12, 6, c) este dispus în formă de linii fine sau 
benzi, de culoare mai deschisă, mai mult sau mai puţin paralele la conturul 
inelului anual, continue sau întrerupte, ondulate sau neondulate. 

Parenchimul terminal se prezintă ca linii sau benzi la limita exterioară a 
inelului anual (salcie — Salix spp+. salcim — Robinia pseudacacia, plop — Populus 
spp.). În cazul cînd este situat la limita interioară a inelului anual, este numit 
parenchim inițial. 


CARACTERELE MACROSCOPICE ALE STRUCTURII LEMNULUI 59 


Parenchimul circumvascular (fig. 12, d) înconjoară total sau parţial vasele 
(porii), ca o coroană cu contur mai mult sau mai puţin rotund. 

Parenchimul aliform (fig. 12, d) se deosebeşte de cel circumvascular prin 
prelungirile sale laterale, în direcţia tangenţială la inelele anuale, de forma 
unor aripi. 

Parenchimul confluent (fig. 12, e) se prezintă ca benzi care leagă între ele 
vasele, înconjurate parţial sau total de parenchim. Aceste benzi au poziţii 
variate, tangenţiale sau radial-oblice (diagonale). 

Lemnul de rășinoase are în general parenchim lemnos difuz, rareori vizibil 
cu ochiul liber sau cu lupa. Spre exemplu la chiparosul de baltă — Taxodium 
distichum (L.) L. C. Rich. se distinge cu lupa și chiar cu ochiul liber, fiind de 
culoare mai închisă. La unele specii, spre exemplu la ienupărul de Virginia (Juni- 
perus virginiana L.), parenchimul lemnos este dispus în linii tangenţiale, care 
se disting mai bine cu ochiul liber în lemnul timpuriu, fiind de culoare închisă. 

Parenchimul lemnos se prezintă la lemnul de foioase în toate tipurile 
arătate mai sus, uneori la aceeași specie găsindu-se asociate mai multe tipuri. 
In general se observă următoarele: porii din zonele de fibre sînt înconjurați 
de parenchim lemnos ; liniile sau benzile de parenchim sînt situate mai mult în 
lemnul tîrziu, la lemnele cu porii așezați în inel iar la lemnele cu porii împrăștiați 
se găsesc în tot inelul anual, fiind mai numeroase către limita sa exterioară. 


8. Pete medulare 


Pe secțiunea transversală a lemnului unor specii de foioase cu porii împrăștiați 
se observă pete, mici, rare, mate, de formă neregulată, patrulateră, semicirculară 
sau de semilună, alungite în direcție tangenţială (de la circa un milimetru pînă 
la 4—5 mm și mai mult). Culoarea lor este diferită de a lemnului înconjurător, 
fiind în general mai închisă, brună, roșiatică sau gălbuie (anin — Alnus spp., 
mesteacăn — Betula spp., sorb — Sorbus spp.. salcie — Salix Spp.» jugastru 
—— Acer campestre L.) ori de culoare albă (plopul negru — Populus nigra L. şi 
plopul tremurător — Populus tremula L.). Aceste pete se numesc pete medulare 
(fig. 13, a,b). 


Tabela 17. Speciile lemnoase cu pete medulare 


Il. Afin 10. Măr pădureț 
Vaccinium myrtillus L. Malus silvestris Mil. 
2. Anin alb 11. Mesteacăn 
Alnus incana Mânch, Betula verrucosa Ehrh. 
3. Anin negru 12, Mesteacăn pufos 
Alnus glutinosa Gaertn. Betula pubescens Ehrh. 
4. Arţar american 13. Mlajă 
Acer negundo L.. Salix viminalis L. 
5. Arţar tătărese 14. Păducel 
Acer tataricum L. Crataegus monogyna Jacq. 
6. Bujor de munte Crataegus pentagyna Wetk. 
Rhododendron kotschyi Simk. Crataegus oxyacantha L. 
1. Corcoduș 15. Paltin de cîmp 
Prunus cerasifera Ehrh. Acer platanoides L. 
8. Jugastru 16. Păr pădureţ 
Acer campestre L. Pirus piraster (L.) Medik. 
9. Lemn cîinesc 17. Plop alb 


Ligustrum vulgare L. Populus alba L. 
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18. Plop negru 25. Salcie căprească 
Populus nigra |. Salix capraea |. 

19. Plopi negri hibrizi 26. Salcie pletoasă 
Populus marilandicu Bosc Salix babvylonica L.. 


Populus serotina Hartig 

Populus robusta Ck. 

Populus regenerata Henri et llwe: 28 
20. Plop tremurător 

Populus tremula |. 
21. Porumbar 

Prunus spinosa |. 


27. Scoruş 
Sorbus domestica |.. 
. Scoruş de munte 
Sorbus aucuparia |. 
29. Sorb 


Sorbus aria Cr. 


22. Răchită 3. Sorb e pt e 
Salix fragilis |.. Sorbus torminalis Ur. 
23. Răchită roșie 31. Vişin AA 
Salix purpurea |. Cerasus vulgaris Mill. 
24. Salcie 32, Vişin turcesc 
Salix alba L. Padus mahaleb (L.) Borkh. 


Petele medulare se prezintă pe secţiunile longitudinale (fig. 13, c). ca linii drepte 
sau curbe neregulate, de lungimi diferite, de la 2—3 mm pînă la cîţiva cm, avînd 


Fig. 13. Pete medulare 
Aspectul pe recţiunea trunsversală: a — răchită roşie (mărime naturală); b — sorb (1U x). Aspectul pe 
secțiunea radială: c — sorb (mărime naturală), 


culorile indicate mai sus. Ele sînt mai bine vizibile pe secţiunile tangenţiale. Pre- 
zenţa petelor medulare, culoarea și abundenta lor servesc la identificarea lemnului 
(tabela 17), fiind un criteriu preţios în unele cazuri, spre exemplu la genul Acer. 
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9. Canale rezinifere 


Lemnul unor specii de rășinoase (molid — Picea excelsa (Lam.) Link, pin 
— Pinus spp., larice — Larix decidua Mill.) prezintă pe secţiunea transversală 
puncte de culoare albicioasă sau gălbui-brună, care rezultă din secţionarea 
canalelor rezinifere longitudinale sau verticale (fig. 14, a, b). La lemnul verde, 
culoarea canalului rezinifer este gălbui- brună datorită rășinii lichide pe care 
o conţine, La lemnul uscat, culoarea este albă sau alb-gălbuie, datorită sfări- 
mării răşinii solide. Punctele albicioase se observă mai bine dacă se umezește 
puţin lemnul, deoarece acesta se închide uşor la culoare, diferențiindu-se mai 
mult de culoarea rășinii sfărimate. În secţiunile longitudinale, canalele rezini- 
tere se prezintă ca linii maimultsau mai puţin drepte, longitudinale, de diferite 
lungimi (fig. 14, c). Se disting cu ochiul liber cînd sînt de culoare galben-brună 
si sînt situate în lemnul timpuriu. 


„d 


Fig. 14 Canale rezinifere 


Aspectul pe secţiunea trunsversală: a — pin negru (mărime naturală); b — larice (10 X). Aspectul pe 
secțiunea tangenţială: c — pin strob (mărime naturală). 


Prezenţa canalelor rezinifere și mărimea, numărul și distribuţia lor 
pe secţiunea transversală servesc ca indici preţioşi pentru identificarea 
lemnului (tabelele 18 şi 19). Canalele rezinifere pot fi mari, vizibile cu ochiul 
liber sau mici, abia vizibile cu ochiul liber sau vizibile numai cu lupa. 
Ele se prezintă izolate, sau grupate, în general, cîte două, sînt rare sau 
numeroase, răspîndite în tot cuprinsul inelului anual, fiind însă mai abun- 
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dente în zona de trecere de la lemnul timpuriu la lemnul tîrziu sau căire 
limita exterioara a inelului anual. Uneori se localizează în șiruri tangen- 
țiale la conturul acestuia. 


Tabela 18. Speciile lemnoase cu canale rezinifere 


1. Duglas 5. Pin 

Pseudotsuga taxifolia (Lamb.) Britton Pinus silvestris L, 
2. Jneapăn 6. Pinul negru 

Pinus montana MII. Pinus nigra Arn. 
3. Larice 7. Pinul strob 

Larix decidua Mill. Pinus strobus L. 
4. Molid 8. Zimbru 

Picea excelsa (Lam.) Link Pinus cembra L. 


Tabela 19. Speciile lemnoase fără canale rezinifere 


1. Arborele vieţii 5. Lenupăr de Virginia 
Thuja orientalis L. Juniperus virginiana L. 
2.  Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) 6. Tisă 
Parl. Taxus baccata L. 
3. Chiparos de baltă 1. Tsuga canadensis (L.) Carr. 
Taxodium distichum (L.) L.C. Rich. 8.  Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 
4. lenupăr 9. Tuie 
„Juniperus communis L. Thuja occidentalis L. 


10. Textură 


Noţiunea de textură a unui material se referă în general la dispoziția în 
spaţiu a părţilor lui componente, deci la structura lui considerată din acest 
punct de vedere. Cu privire la lemn, această noțiune se foloseşte în practică 
într-un sens mai larg și anume, prin textură se indică modul cum apare ochiului 
liber structura lemnului pe o secțiune transversală sau longitudinală, datorită 
naturii, formei, mărimii, proporţiei și dispoziţiei elementelor sale anatomice. 

În unele cazuri, noțiunea de textură se foloseşte ȘI în sensuri mai restrînse, 
referindu-se numai la mărimea şi proporția diverselor elemente anatomice şi 
mai ales la raportul între mărimea lor sau la contrastul dintre lemnul timpuriu 
și tîrzin. Mai rar se folosește acest termen pentru a indica impresia pe care o 
dă la pipăit suprafața nefinisată a lemnului sau modul cum se prezintă la prelu- 
crare cu diverse scule, in special cind se taie cu cuțitul. În fond aceste 
criterii diferite ce se iau în consideraţie conduc cam la aceeași calificare a texturii, 
calitatea suprafeţei ca și comportarea la prelucrare fiind strîns legate de struc- 
tura lemnului. 

Textura poate fi fină, mijlocie şi grosolană. La lemnul de rășinoase, mărimea 
deschiderii iraheidelor, respectiv diametrul lor pe direcţia tangenţială, deter- 
mină caracterizarea ca lemn cu textură fină (tisă — Taxus baccata L., 
ienupăr de Virginia — Juniperus virginiana L.) sau grosolană (chiparosul de 
baltă — Taxodium distichum (L.) L. C. Rich.). De asemenea trebuie considerate 
cu textură fină lemnele de rășinoase cu diferență mică între lemnul timpuriu 
și tîrziu. În asemenea caz, proporţia de lemn tirziu devine un factor secundar. 

ntre aceste două tipuri limită de textură, se apreciază textura mijlocie. 
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La foioase, prin lemne cu textură fină se înțeleg acele lemne la care elemen- 
tele anatomice (vasele, razele medulare, fibrele şi parenchimul lemnos) au 
dimensiuni reduse, aproximativ de aceeaşi mărime şi repartizate uniform, la 
care nici inelele anuale nu apar pronunţate (păr — Pirus piraster (L..) Medik, 
jugastru — Acer campestre L., tei — Tilia spp., plop — Populus spp., corn 
— Cornus mas L.). Textura grosolană reprezintă caractere opuse celor de mai 
sus (stejari — Quercus spp., ulmi — Ulmus spp., frasini — Fraxinus spp., 
salcim — Robinia pseudacacia L., cenuşar — Ailanthus altissima (MIll.) Swingle). 
In special existenţa porilor mari, grupaţi în inel, a razelor medulare mari, care 
se deosebesc mult de restul masei lemnoase, determină calificarea texturii ca 
grosolană. 

Pentru descrierea lemnului se folosesc și termenii de lemne omogene și 
eterogene sau textură omogenă și eterogenă, după cum lemnul prezintă sau 
nu prezintă diferență între lemnul timpuriu şi tîrziu. 

Lemnele de foioase omogene sau cu textură fină sînt, în general, fine și din 
punctul de vedere al comportării lor la prelucrare cu unelte tăietoare și al 
impresiei pe care o dau la pipăirea suprafeţei. În acest caz se foloseşte şi termenul 
de textură moale. 

Lemnele de foioase eterogene sau cu textură grosolană sînt aspre şi mai 
greu de prelucrat. Pentru ele se întrebuințează termenul de textură aspră. 

Lemnele de rășinoase sînt în general fine din punctul de vedere al prelu- 
crării, deși sînt eterogene. 

Termenul de textură uniformă, folosit uneori în practică, se referă mai 
mult la uniformitaitea inelelor anuale. decît la caracterele elementelor anatomice 
din cuprinsul unui inel anual. 

La indicarea texturii lemnului speciilor din această lucrare nu s-au luat 
în considerare decît caracterele structurii și următoarele trepte ale texturii: 
fină, mijlocie și grosolană. 


11. Desen 


Desenul lemnului este format din complexul de particularităţi ale struc- 
turii sale, puse în evidenţă prin secţionare după diferite planuri. EL se dato- 
rește cu deosebire inelelor anuale, diferenţei dintre lemnul timpuriu și tîrziu, 
razelor medulare, vaselor și mersului fibrelor. La valoarea decorativă a lemnului 
contribuie în unele cazuri și nodurile, atît prin forma, mărimea și gruparea lor, 
cît şi prin devierea inelelor anuale în jurul lor (bucle). În reliefarea desenului 
și accentuarea aspectului său estetic, o importanţă deosebită o are poziția 
planului de secționare faţă de inelele anuale. Desenele cele mai tipice și frumoase 
sînt prezentate de secţiunile radiale și mai ales de cele tangenţiale (planşele A—G). 
Desenele de pe secţiunea transversală, deși tipice pentru multe specii, nu sînt 
luate în consideraţie în practică. De altfel, în practică nici nu se înţelege prin 
desenul lemnului decît cel înfățișat de secţiunile longitudinale (radiale, tan- 
genţiale sau după planuri intermediare). Desene deosebite se obţin, din același 
lemn, prin derulare, fiind mai accentuate decât cele realizate prin tăiere plană. 

Lemnul de foioase cu porii împrăștiați nu prezintă desene caracteristice. 
Lemnul de răşinoase are desene simple, caracterizate prin repetarea cu regu- 
laritate a acelorași elemente. Pe secţiunea radială. desenul este format din 
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benzile de lemn timpuriu şi tîrziu, peste care trec transversal, la unele specii, 
liniile fine, scurte, ale razelor medulare abia vizibile. puse în evidenţă mai 
mult prin luciul lor. Pe secțiunea transversală, desenul este format de conturul 
inelelor anuale și de contrastul dintre zonele de lemn timpuriu şi tîrziu, Con- 
turul inelelor anuale în secţiunile tangențiale sau înclinate ușor faţă de axul 
trunchiului este format din linii curbe, din care unele parabolice, regulate 
sau ondulate ori dinţate mai ales în virful parabolelor. Lemnul de foioase cu 
porii așezați în inel prezintă desenele cele mai caracteristice şi decorative. 
Desenul de pe secţiunile radiale este format din benzile mai netede de lemn 
tirziu cu ușoare striațiuni (ca zgirieturi făcute cu vârful acului), datorite secţio- 
nării longitudinale a vaselor și din benzile de lemn timpuriu, mai puternice 
striate, peste care trec transversal razele medulare, ca linii, benzi sau solzi, 
in general cu luciu deosebit de restul masei lemnului. « Oglinzile» lemnului 
dau valoarea decorativă a desenului pe secțiunea radială. Desenul din secţiu- 
nile tangenţiule este foarte variat ca detalii, în general fiind format din liniile 
curbe care reprezintă conturul inelelor anuale și din zonele de lemn timpuriu 
și tirziu, care in acest eaz prezintă striațiuni mai mult sau mai puţin accen- 
îmate și numeroase, după mărimea, numărul şi gruparea vaselor. 

Desenul lemnului de foioase capătă elemente mai caracteristice, datorită 
neregularități fibrelor (fibră ondulată sau fibră creață) și nodurilor foarte 
mici (« ochilor»). Aceste anomalii de structură și de creștere dau un desen 
caracteristic chiar lemnului unor specii care alifel nu prezintă desene remar- 
cabile (de exemplu la mesteacăn —— Betula spp., paltin — Acer spp-. plop — 
Populus spp.). 

Din punctul de vedere al operaţiei de identificare a lemnului, desenul poate 
constitui în unele cazuri un criteriu ajutător de valoare. Spre exemplu, are 
desen caracteristic, normal, lemnul de stejar — Quercus spp- nuc — Juglans 
regia L., ulmi — Ulmus Spp.. frasini — Fraxinus excelsior L., salcîm — 
Robinia pseudacaria L., platan — Platanus spp-, cenușar — lilanthus altis- 
sima  (MIll.) Swingle, fag — Fagus silvatica L., glădiță — Gleditschia tria- 
canthos L., maclură — Maclura pomifera Schneid. Desene caracteristice datorită 
anomaliilor de structură și nodurilor prezintă nucul — Juglans regia L., paitinul 
— Acer spp.. frasinul — Fraxinus Spp.» mesteacănul — Betula spp. și mai putin 
ulmul — Ulmus spp. şi plopul — Populus spp. 

Dintre speciile noastre de foioase au desene caracteristice pe secțiunea 
radială, datorită razelor medulare, stejarii — Quercus spp.. ulmii — Ulmus spp.. 
fagul — Fagus silvatica L., paltinul — Acer spp. şi platanul — Platanus spp. 
În orice caz, pe baza desenului se poate ajunge în general la identificarea 
genului, rareori și a speciei. 

La rășinoase, în general desenul poate conduce cu greu la stabilirea chiar 
a genului. Laricele are însă un desen destul de caracteristic, Fineţea desenului 
în unele cazuri, foarte rare, dă indicaţii destul de sigure asupra speciei, ca spre 
exemplu la tisă — Tazus baccata L. și ienupăr de Virginia — Juniperus virgi- 
niana L. Pe baza desenului se poate face însă cu destulă precizie gruparea 
lemnelor în rășinoase și foioase. La caracterele desenului adăugîndu-se și 
criteriul de culoare, se obţin indicaţii mai sigure, 

Desenele caracteristice ale lemnului diverselor specii sînt greu de clasificat 
și de descris în cuvinte. De aceea, imaginea lor se memorizează în tot ansamblul 
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de linii, benzi, puncte, pete ete. Cu toate acestea, o grupare mare a desenelor 
poate fi următoarea: 

a) desene simple, din linii drepte, paralele, longitudinale (formate din 
liniile de conturare a inelelor anuale); b) desene simple, din benzi paralele, 
longitudinale (formate din zonele de lemn târziu), sau desene riglate ; c) desene 
cu « oglinzi» (înalte, joase, fine) ; d) desene eu striațiuni (urmele vaselor secţio- 
nate longitudinal), mai mult sau mai puțin paralele sau neregulate. fine sau 
zrosolane : e) desene din zone curbe. cu contur mai mult sau mai puțin parabolic 
(rezultate din secţionarea tangenţială a inelelor anuale), 

Aceste desene se formează ca urmare a unei structuri normale și a secţio- 
nărilor obișnuite. 

Desenele rezultate de pe urma anomaliilor de structură (neregularitatea 
fibrelor) și a grupării nodurilor mici se pot împărţi în; 

— desene vălurate (din linii și zone ondulate), cu valuri largi sau înguste 
(fine), regulate sau neregulate; asemenea desene poartă numele și de « fibră 
creaţă »; 

— desene cu ochiuri, spre exemplu desene « ochi de pasăre »: 

— desene penate, spre exemplu desene « coadă de pasăre». 

Identificarea lemnului după desenul lui se poate face, în limitele arătate 
mai sus, numai după ce prin ”xercițiu s-au reținut desenele caracteristice 
ale lemnului cel puțin in cele două secțiuni longitudinale principale, radială 
și tangentțială. 


B. PROPRIETĂȚILE FIZICO-MECANICE ALE LEMNULUI 


Dintre proprietățile fizice și mecanice ale lemnului au importanță pentru 
operația de identificare macroscopică a speciei numai acelea care se pot deter. 
mina rapid, fără încercări pretenţioase, prin apreciere cu ajutorul simțurilor, 
chiar dacă rezultatul este dat în limite mai largi. De aceea, dintre numeroasele 
proprietăți fizico-mecanice ale lemnului. la identificarea lui se iau în conside- 
raţie numai culoarea, luciul, mirosul, rareori gustul, greutatea și duritatea. 


1. Culvare 


Culoarea lemnului este foarte variată, după specie, de la alb pînă la negru, 
ea putind varia chiar la aceeași sperie dar în jurul unei culori caracteristice 
de bază. 

În lucrările de identificare a speciei se ia în considerare culoarea lemnului 
sănătos, nealterat și netratat. deoarece culoarea se modifică prin alterările 
provocate de ciuperci sau de diferitele tratamente termice ori chimice. De 
asemenea, culoarea se schimbă sub acţiunea razelor solare, devenind în general 
cenușie-galbenă sau negricioasă. Culoarea se modifică şi datorită oxidării. La 
unele specii acest fenomen fiind foarte caracteristic, cum este spre exemplu 
la lemnul de anin negru — Alnus glutinosa Gaerin., care imediat după tăiere 
este alb-roșiatic, ca apoi să devină la suprafiiță portocaliu destul de intens, 
pe cînd lemnul uscat are o culoare brun-roșcată. Culoarea lemnului verde diferă 
într-o oarecare măsură de a lemnului uscat. De cele mai inulte ori lemnul uscat 
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dacă se udă recapătă culoarea pe care a avut-o în stare verde, La speciile cu 
alburn și duramen, culorile celor două zone sînt diferite, avînd fie nuanțe ale 
aceleiași culori de bază, fie culori de bază complet deosebite. În mod curent 
cînd se dau indicaţii asupra culorii lemnului unei specii, se consideră aceea 
a duramentului. Pentru identificarea speciei este necesar însă să se ţină seama 
de deosebirea de culoare dintre alburn și duramen, care constituie unul din 
criteriile importante de diferenţiere. Lemnele fără diferenţă de culoare între 
alburn și lemnul matur sînt denumite şi unicolore, iar cele cu alburn și duramen, 
lemne bicolore, ţinîndu-se scama numai de faptul dacă există sau nu deosebire 
de culoare între cele donă zone, nu şi de variaţia de culoare a acestora. 

La lemnele vărgate şi în special la cele de rășinoase, la care există o diferență 
de culoare între lemnul timpuriu și tîrziu, culoarea ce se indică pentru ele 
rezultă din impresia generală pe care o dau ambele zone, cu deosebire zonele 
cele mai dezvoltate. 

Culoarea lemnului poate fi uniformă sau variată, în zone sau benzi de diferite 
nuanţe sau chiar de culori de bază deosebite. 

Culoarea lemnului servește drept un criteriu important pentru identificarea 
speciei, prin indicarea culorii de bază și a nuanțelor acesteia, a uniformităţii 
sale și a diferenţei dintre alburn şi duramen. Deoarece culoarea este una din 


primele caracteristici care se observă la lemn şi mulţi fac în practică o primă 
erupare a lemnelor după culoare. în această lucrare s-a folosit culoarea lemnului 
ca criteriu inițial pentru claborarra unei chei cde derteririnare (pe 132). 
Lerrefe se sorupeazăă Fi rerzeral tdnp trzeătoaarete ccefari che fază. alb, La 


Ben, brun, roșu, cenușiu, verde, violet si negru, 


În mulțimea arborilor exotici se găsesc specii care au lemnul colorat închis 


și viu, ceea ce îi dă o valoare decorativă deosebită, spre exemplu: lemnul de 
santal (Santalum album L..) și de pernambuc (Caesalpinia echinata Lam.) colo- 
rate roșu: de amarant (Peltogyne spp.). violet ; de guaiac (GCuaiacum officinale L.) 
verde-brun ; de abanos de Ceylon (Diospyros ebenum Koen.). negru, 


Lemnele noastre nu au asemenea culori, De aceea, s-au grupat numai după 


următoarele culori de bază ; alb, galben, brun, roșu și cenușiu, În tabelele 20—24 
și în planșele 1— IX sint indicate lemnele speciilor noastre principale după 
culoare, De asemenea, în piansele X — XIV sînt prezentate cîteva din lemnele 
exotice care au o coloraţie caracteristică. 
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Tabela 20. Lemne cu culoarea de bază albă 


a. Lemne alb-aiălbui 8. Caprifoi — alburn 
Acer saccharinum L. — alburn Lonicera xylosteum L., 
Agriș Lonicera nigra L. 
Ribes grossularia L. 9. Castan porcese 
Alun — album Aesculus hippocastanum L. 
Corylus avellana L. 10. Cătină roşie — alburn 
Alun turcesc — alburn Tamarix ramosissima Ldb. 
Corylus colurna L. 1].  Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) 
Arţar american Parl. — alburn 
Acer negundo L. 12. Clocotiş 
Arţar tătărese Staphylea pinnata L. 
Acer tataricum L. 13. Drob — alburn 
Brad Sarothamnus scoparius (L..) 


Abies alba Mill. Wimm. 


34. 


36. 
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38. 
39. 
40. 


41. 
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„ Dud — alburn 


Morus alba L. 


„ Glădiţă —- alburn 


Gleditschia triacanthos L. 


„ Girniţă — alburn 


Quercus frainetto 'Ten. 


„ Gorun — alburn 


Quercus petraea Liebl. 


. Jneapăn — alburn 


„Juniperus communis L. 


. Jugastru 


Acer campesire L. 


„ Lămiiţă 


Philadelphus coronarius L.., 
Philadelphus latifolius Schrad. 


„ Lemn cîinesc — alburn 


Ligustrum vulgare L. 


„ Liliac — alburn 


Syringa vulgaris L. 


Liriodendron tulipifera L. — alburn 
. Maclură — alburn 


Maclura pomifera Schneid. 


. Măr — alburn 


Malus silvestris (L.) Mill. 


. Merişor 


Buxus sempervirens L. 


. Mesteacăn pitic 


Betula nana L. 


. Mlajă — alburn 


Salix riminalis L. 


. Mojdrean — alburn 


Fraxinus ornus L. 


. Molid 
Picea excelsa (Lam.) Link. 
. Moșmon — alburn 


Mespilus germanica L. 


. Paltin de cîmp 


Acer platanoides L. 


„ Paltin de munte 


Acer pseudoplatanus L. 

Pin strob — alburn 
Pinus strobus L. 

Plop negru — alburn 
Populus nigra L. 

Plopi negri hibrizi — alburn 
Populus serotina Hartig 
Populus robusta C. K. Schneid. 
Populus regenerata Henry et 
Elwess. 

Populus marilandica Bosc. 

Răchită roşie — alburn 
Salix purpurea L. 

Salcim — alburn 
Robinia pseudacacia L. 

Salcîm galben — alburn 
Laburnum anagyroides Med. 

Salcîim mic 
Amorpha fruticosa |. 

Salcie — album 
Salix alba L. 


42, 


43. 


44, 
45 


46, 
47, 
48, 


49, 


10. 
II. 


Scoruș de munte — alburn 
Sorbus aucuparia L. 
Spinul cerbului — alburn 
Rhamnus cathartica L., 
Rhamnus saxatilis Jacqg. 
Stejar — alburn 
Quercus robur L. 
Stejar de baltă 
Quercus palustris L.. 
Stejar brumăriu — alburn 
Quercus pedunculiflora C. Koch 
Tisa — alburn 
Taxus baccata L. 
Tuie — alburn 
Thuja occidentalis L. 
Ulm de Turchestan — alburn 
Ulmus pumila L. 


b. Lemn alb-gălbui-roşiatic 


„ Bircoace 


Cotoneaster melanocarpa Lodd., 
Cotoneasier integerrima Medik. 


„ Coacăz de munte — alburn 


Ribes alpinum L. 


. Duglas — alburn 


Pseudoisuga taxifolia (Lamb.) Britt. 


„ Măceş 


Rosa canina L. 


= Păr 


Pirus piraster (L.) Medik. 


. Porumbar — alburn 


Prunus spinosa L. 


. Sorb — alburn 


Sorbus torminalis L. 


. Stejar de baltă — alburn 


Quercus palustris L. 


„ Tei 


Tilia platyphyllos Scop. 

Tilia cordata Mill. 

Tilia tomentosa Mânch. 
Ulm de munte — alburn 

Ulmus montana Stokes 
Vișin turcesc —- alburn 

Padus mahaleb (L.) Borkh. 


ec. Lemn alb-gălbui-roz 


„ Cer — alburn 


Quercus cerris L. 


„ Curpen de pădure 


Clematis vitalba L. 


„ Frasin — alburn 


Fraxinus excelsior LI. 


„ Păducel 


Crataegus monogyna Jacq. 


d. Lemn alb-gălbui-cenuşiu 


„ Plop negru — alburn 


Populus nigra L. 


> 
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. Plopi negri hibrizi — alburu 

Populus serotina Hartig 

Populus robusta C. K. Schneid. 
Populus regenerata Henry et Flwes 
Populus marilandica Bosc. 


e; ien alb-rosiut ie 


„ Anin alb 

Alnus incana Mânch. 

. Anin de munte 

Alnus viridis (Chaix) Lun. et DC. 


3. Anin negru 


Alnus glutinosa Gaertn. 
„ Cais — alburn 
Armeniaca vulgaris Lam. 


5, Cireş — alburn 


Cerasus avium (L.) Much. 

„ Corn — alburn 

Cornus mas L. 

, Cotoneaster tomentosa (Ait.) Lindl. 
„ Fag 
Fagus silvatica L. 

Forsythia suspensa (Thumb.) Valul. 


.. Mesteacăn 


Betula verrucosa Ehrh. 
. Mesteacăn pufos 
Betula pubescens Ehrh. 


2. Mestecănaş 


Betula humilis Schrank 


3. Migdal — alburn 


Amygdalus communis |. 

. Migdal pitic — alburn 

Amygdalus nana L. 

Ostrva carpinifolia Scop. — ulburn 


). Oţetar — alburn 


Rhus typhina L. 


. Păltior 


Ribes petraeum Wult. 

.. Piersic —— alburn 

Piersica vulgaris Mill, 

. Pin — alburn 

Pinus silvestris L. 

. Platan — alburn 

Platanus acerifolia (Ait.) Willd. 
. Plop alb -— duramen 

Populus alba L. 


2. Răchită — alburn 


Salix fragilis L. 
„ Salcie căprească — alburu 
Salix capraea L. 


. Sălcioară — albura 


Elaeagnus ungustifolia |. 
„ Singer 

Cornus sanguinea L. 

. Tavalgă 


Physocarpus opulifolius (1..) Maxin.. 


- Vişin — alburn 
Cerasus vularis Mill. 


> 


ui 


Lăcă 
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f. Lemn alb-roz 


. Călin — alburn 


Viburnum opulus L. 


„ Cârmiz 


Symphoricarpus albus Blake 


. Gutui 


Cydonia oblonga Mill. 


4. Simbovină — alburn 


Celtis australis L. 


„ Sorb — alburn 


Sorbus torminalis |. 


g. Lemn alb-brun 


. Uastan — alburn 


Castanea sativa Mill. 


„ Castan porcese 


Aesculus hippocastanum L.. 


„ lederă 


Hedera helix L. 


1. Velniş — alburn 


Ulmus levis Pall. 


h. Lemn alb-cenuşiu 


. Alun — alburn 


Corylus avellana L. 


. Alun turcesc — alburn 


Corylus colurna L.. 
Caria ovata K. Koch —— alburn 


Carpen 


Carpinus betulus L. 


. Măhn — alburn 


Padus racemosa (Lam.) 


C. K. Schneid. 


. Mojdrean — alburn 


Fraxinus ornus |. 


. Nuc — alburn 


Juglans regia L. 


„ Nuc american cenușiu — alburn 


„Juglans cinerea L. 


. Plop tremurător 


Populus tremula L. 


). Scumpie -— alburn 


Cotinus coggygria (L.) Scop. 


. Sîmbovină — alburn 


Celtis australis L. 


i. Lemn alb-verzui 


. Afin 


Vaccinium myrtillus L. 


. Bujor de munte 


Rhododendron koischyi Simi. 


. Cununiţă 


Spirea ulmifolia Scop. 


. Mlaje -— alburna 


Salix viminalis L. 


. Răchită roşie — alburn 


Salix purpurea L.. 


n 
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Tabela 21. Lemne cu culoare de bază galbenă 


a. Lemn galben 


Phellodendron amurense Rupr.— alburn 
Ptelea trifoliata L. — album 


„ Salbă moale 


Euonymus europaea L. 


„ Salbă riioasă 


Euonymus verrucosa Scop. 
Salcim japonez —— alburn 
Sophora japonica L. 


b. Lemn gălbui 


„ Arborele Iudei — alburn 


Cercis siliguastrum L. 


. Arţar american -— duramen 


Acer negundo L. 


. Băşicoasă 


Colutea arborescens L. 
Caragana arborescens Lam. 


„ Cenuşar — alburn 


Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
Chamaecyparis lawsoniana (Murr.). 
Parl -— alburn și duramen (mai închis) 


. Chiparos de baltă — alburn 


Taxodium distichum (L.) L. C. Rich. 


. Dirmox — alburn 


Viburnum lantana L. 


. Dracilă — album 


Berberis vulgaris L. 


. lenupăr de Virginia — alburn 


Juniperus virginiana L. 


„ Pin — alburn 


Pinus silvestris L. 


. Salbă moale 


Kuonymus europaea L. 


. Salbă riioasă 


Fuonymus verrucosa Scop. 
Soc 
Sambucus nigra L. 


. Soc roșu (de munte) 


Sambucus racemosa |. 


. Spinul lui Christos 


Paliurus spina Christi Mill. 
Tsuga canadensis (L.) Carr. 
Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 


. Tulichină 


Daphne mezereum L.. 


. Zimbru — alburn 


Pinus cembra L.. 


c. Lemn gălbui-portocaliu 


. Cenuşar — duramen 


Ailanthus altissima (MIl.) Swingle 


d. Lemu gălbui-trandafiriu 


. Duglas — duramen 


Pseudotsuga taxifolia (Lamb.) Britton 
Tsuga heterophilla (Raf.) Sarg. 


si 


e. Lemu gălbui-roşiatic-roz 


. Cruşin — alburn 


Rhamnus frangula L. 


. Zimbru — duramen 


Pinus cembra L. 


f. Lemn gălbui-brun 


Arţar american — duramen 
Acer negundo L. 


. Dracilă — duramen 


Berberis vulgaris L, 


.. Merișor 


Buxus sempervirens L. 


„ Pin strob — duramen 


Pinus strobus L. 


. Pin negru — duramen 


Pinus nigra L. 
Tuie — duramen 
Thuja occidentalis L. 


8. Lemn gălbui-bruu deschis 


- Chiparos de baltă —— duramen 


Taxodium distichum (L.) L. C. Rich. 


. Gorun — alburn 


Quercus petraea (Matt.) Liebl. 
Phellodendron amurense Rupr. 
— album 


- Stejar pufos — alburn 


Quercus pubescens Willd. 


. Stejar roşu american — alburu 


Quercus borealis Michx. 


h. Lemn gălbui-brun-roșiatic 


. Larice — alburn 


Larix decidua Mill. 


„ Stejar roşu american — duramen 


Quercus borealis Michx. 


i. Lemn gălbui-cenuşiu 


. Dracilă — duramen 


Berberis vulgaris L. 


. Jneapăn — alburn 


Pinus montana Mill. 
Ilex aquifolium L. 


. Pin negru — alburn 


Pinus nigra Arn. 


. Salcim japonez — alburn 


Sophora japonica L. 


j.Lemn galben-auriu 


. Maclura — duramen 


Maclura pomifera Schneirl. 


. Salcîm —— duramen 


Robinia pseudacacia L. 


. Scumpie — duramen 


Cotinus cogeyeria (L..) Scop. 
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k. Lemn galhben-verzui 


. Arborele ludei — duramen 


Cercis siliquastrum L. 
Liriodendron tulipifera L. — duramen 


Vişinel — alburn 
Prunus fruticosa Pall. 


1]; 


|. Lemn galben-verzui-roz 


„ Cenuşar — duramen 


Ailanthus altissima (MIll.) Swingle 


m, Lemn galben-portocaliu 
Spinul cerbului — alburn 

Rhamnus cathartica L., 

Rhamnus saxatilis Jacq. 


Tabela 22. Lemne cu culoare de bază brună 


a. Lemn brun 


Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) 
Parl. — duramen 


„ Chiparos de baltă — duramen 


Taxodium distichum (L.) L. C. Rich. 


. Ienupăr — duramen 


Juniperus communis L. 


„ Jneapăn —— duramen 


Pinus montana Mill. 
b. Lemn brun deschis 


Acer saccharinum LL. — duramen 


. Castan bun — duramen 


Casianea sativa MIll. 
Catalpa bignonioides Watt. — alburn 


„ Drob — duramen 


Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. 


„ Frasin — duramen 


Fraxinus excelsior L. 


. Lemn cîinese — duramen 


Ligustrum vulgare L. 
Mojdrean — duramen 
Fraxinus ornus L. 


. Nuc american — alburn 


Juglans nigra L. 
Pielea trifoliata L. — duramen 


„ Salcim galben — alburn 


Laburnum anagyroides Med. 


„ Soc roșu de munte 


Sambucus racemosa L. 
Tsuga canadensis (L.) Carr. 


. Ulm de cimp — alburn 


Ulmus foliacea Gilib. 


„ Ulm de munte — duramen 


Ulmus montana Stokes 


„ Ulm pufos — alburn 


Ulmus procera Salisb. 


„ Ulm de Turchestan — duramen 


Ulmus pumila L. 


ec. Lemn brun-gălbui 


. Caprifoi — duramen 


Lonicera xylosteum L., 
Lonicera nigra L. 


„ Gorun — duramen 


Quercus peiraea (Mati.) Liebl. 


„ Prun — alburn 


Prunus domestica L. 


„ Tisă - 


„ Stejar —— duramen 


Quercus robur L. 


„ Stejar de baltă — duramen 


Quercus palustris L. 


„ Tisă — duramen 


Taxus baccata L. 


d. Lemn brun-roșşiatic 


Alun turcesc — duramen 
Corylus colurna L. 


„ Chiparos de baltă — duramen 


Taxodium distichum (L.) L. C. Rich. 


„ Corn — duramen 


Cornus mas L. 


. Fag — inimă roșie 


Fagus silvatica L. 


„ Larice —— duramen 


Larix decidua Mill. 


. Măr — duramen 


Malus silvestris (L.) Mill. 


. Moşmon — duramen 


Mespilus germanica L. 
Ostrya carpinifolia Scop. — duramen 


„ Piersic — duramen 


Persica vulgaris Mill. 


„ Porumbar — duramen 


Prunus spinosa L. 


„ Scoruș de munte — duramen 


Sorbus aucuparia L. 


„ Sorb — duramen 


Sorbus torminalis L. 


„ Stejar — duramen 


Quercus robur L. 

- duramen 

Taxus baccata L. 

Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 


„ Vişin —— duramen 


Cerasus vulgaris Mill. 


„ Vişin turcesc — duramen 


Padus mahaleb (L.) Borkh. 


. Viţă sălbatică — alburn 


Vitis silvestris Gmel. 


„ Viţă de vie —— alburn 


Vitis vinifera L. 


e. Lemn brun-roz 


. Duglas — duramen 


Pseudotsuga iaxifolia (Lamb.) Britton 


> mm 


San pu m 


10. 
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„ Nuc american — duramen 


Juglans nigra L. 


. Sorb — duramen 


Sorbus torminalis L. 


f. Lemn brun-cenușiu 


Catalpa bignonioides Watt.— duramen 
Cer — duramen 
Quercus cerris L. 


. Girniţă — duramen 


Quercus frainetto Ten. 


„ Mălin — duramen 


Padus racemosa (lLam.) 


C. K. Schneid. 


+ Nuc american — duramen 


Juglans nigra L. 


. Stejar brumăriu — duramen 


Quercus pedunculiflora C. Koch 


. Stejar pufos — duramen 


Quercus pubescens Wild. 


gş. Lemn brun-ciocolatiu 


„ Arborele Judei — duramen 


Cercis siliquastrum L. 


„ Cătină de rîu — duramen 


Hippopha& rhamnoides L. 
Corn — duramen 
Cornus mas L. 


. Dirmox — duramen 


Viburnum lantana L. 


„ Dud alb — duramen 


Morus alba L. 


. Girniţă — duramen 


Quercus frainetto Ten. 

Nuc american cenușiu — duramen 
Juglans cinerea L. 
Phellodendron amurense Rupr. 
— duramen 


„ Salcîm galben — duramen 


Laburnum anagyroides Med. 
Salcîm japonez — duramen 
Sophora japonica L. 


II. 
12) 
13, 
14. 


= 
ZA 


Sălcioară — duramen 
Elaeagnus angustifolia L. 
Stejar brumăriu — duramen 
Quercus pedunculiflora C. Koch 
Stejar pufos — duramen 
Quercus pubescens Wild. 
Ulm de cîmp — duramen 
Ulmus foliacea Gilib. 


. Ulm pufos — duramen 


Ulmus procera Salisb. 
Viţă sălbatică — duramen 
Vitis silvestris L. 


. Viţă de vie — duramen 


Vitis vinifera L. 


h. Lemn brun-auriu 


. Cătină mică 


Miricaria germanica (L.) Desv. 


. Dud alb — duramen 


Morus alba L. 


i. Lemn brun-verzui 


. Călin — duramen 


Viburnum opulus L. 


. Caprifoi — duramen 


Lonicera xylosteum L., 
Lonicera nigra L. 


. Oţetar — duramen 


Rhus typhina L. 


„ Salcîm — duramen 


Robinia pseudacacia L. 


j. Lemn brun-negricios 


. Chiparos de baltă — duramen 


Taxodium distichum (L.) L. C. Rich. 
Porumbar — duramen 
Prunus spinosa L. 


. Salcim galben — duramen 


Laburnum anagyroides Med. 


.. Sălcioară — duramen 


FElaeagnus angustifolia L. 


Tabela 23. Lemne cu culoare de bază roşie 


a. Lemn roșiatic 


„ Coacăz de munte — duramen 


Ribes alpinum L. 


„ Salcie — duramen 


Salix alba L. 


. Tei cu frunza mică 


Tilia cordata Mill. 


b. Lemn roșiatic-roz 


. Cătină roșie — duramen 


Tamarix ramosissima Ldb. 


„ Frasin — duramen 


Fraxinus excelsior L. 


3, 
4. 


3. 


a 


Glădiţă — duramen 
Gleditschia triachantos L. 
lenupăr — duramen 
Juniperus communis L. 
Pin — duramen 
Pinus silvestris L, 


„ Sîmbovină — duramen 


Celtis australis L. 


. Vişinel — duramen 


Prunus fruticosa Pall. 


e. Lemn roşiatic-brun 


„ Cais — duramen 


Armeniaca vulgaris Lam. 
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2.  Carva ovata K. Koch duramen 13. Salcie — duramen 
3. Cires — duramen Salix alba L. 
Cerasus avium (L.) Mnch. 14. Salcie căprească —— duramen 
4. Migdal — duramen Salix capraea L. 
Amygdalus communis L. 15. Spinul cerbului — duramen 
5. Migdal pitic — duramen Rhamnus cathartica L. 
Amygdalus nana L. Rhamnus saxatilis Jaeq. 


6. Pin — duramen 


Pinus silvestris L. d. Lemn roşu-ciocolatiu 


7. Pin negru — duramen 1. Prun — duramen 

Pinus nigra Arn. Prunus domestica L,. 
8. Pin strob —— duramen 

Pinus strobus L. e. Lemn roșu-violacen sau 
9. Platan -—— duramen purpuriu-violaceu 


Platanus acerifolia (Ait.) Willd. 


10. Plop alb —— duramen l, lenupăr de Virginia — durameu 


Populus alba L. Juniperus virginiana L. 
11. Prun : 
Prunus domestica L. t. Lemn roșşu-portocaliu 
12. Răchită — duramen 1. Crușin, paţachină 
Salix fragilis L. Rhamnus frangulu L. 


Tabela 24. Lemne cu culoarea de bază cenușie 


a. Lemn cenușiu. cenușiu- ec. Lemn cenușiu-brun 
albicios I. Alun — duramen 
Corylus avellana L. 
. Plop negru —— duramen 
Populus nigra L,. 
3. Plop negru hibrid 
Populus marilandica Bosc. 


1. Mojdrean — duramen 
Fraxinus ornus L. 2 
2. Nuc — duramen 
Juglans regia L. 
3. Plop negru — duramen 


Populus nigra L. d. Lemn cenuşiu-verzni 
4. Plop negru hibrid — durameu 1 Simon ase 

Populus marilandica Bosc, (Ci Cereri BL, 

b. Lemn cenușiu-gălbui e. Lemn cenușiu-negricius 

]. Arborele ludei — alburn 1. Alun — duramen 

Cercis siliquastrum L. Corylus avellana L.. 
2. Plopi negri hibrizi —- duramen 2. Alun turcesc — duramen 

Populus serotina Hartig Corylus colurna L. 

Populus robusta C. K. Schneid. 3. Nuc -— duramen 

Populus regenerata Henry et Elwes „Juglans regia L. 

2. Luciu 


Luciul lemnului este determinat de proprietatea lui de u reflecta lumina. 
Luciul depinde de structura lemnului (natura celulelor care îl constituie şi 
calitatea pereților lor (substanţele incrustante și golurile celulare), poziţia 
secţiunii prin lemn (respectiv faţă de elementele anatomice), calitatea netezirii 
suprafeței și unghiul sub care cade lumina pe ea. Razele medulare sînt elemen- 
tele anatomice care contribuie cel mai mult la formarea luciului lemnului. 
deoarece secţiunea radială reflectă foarte bine lumina (excepţie fac doar razele 
medulare ale cîtorva specii, spre exemplu cele de anin — A4lnus spp., carpen — 
Carpinus betulus L. şi plop tremurător — Populus tremula L. În al doilea rînd, 
fibrele lemnului, prin așezarea lor compactă în zone, în anumite poziţii de 
secţionare dau un luciu caracteristic. 
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Lemnul este foarte puţin lucios pe secţiunea transversală, este uneori lucios 
pe secțiunea tangenţială (în special datorită lemnului tîrziu) şi prezintă luciul 
cel mai caracteristic pe secțiunea radială. De aceea, în lucrările de identificare 
a lemnului, cînd se ia în considerare acest criteriu, se examinează cu deosebire 
secțiunea radială a materialului, despicat sau netezit prin tăiere cu cuțite, 
nu prin șlefuire. Pentru identificarea lemnului se arată dacă materialul are 
luciu sau nu, gradul de intensitate şi de ce este determinat, pe ce secţiuni se 
prezintă, dacă este uniform sau zonal (ca pete lucioase sau ca « ape»). Spre 
a se sugera felul luciului lemnului, acesta se indică prin comparaţie cu al unor 
materiale bine cunoscute (spre exemplu luciu mătăsos, luciu gras, luciu auriu, 
argintiu etc.). Luciul lemnului este în general un criteriu secundar de identi- 
ficare. În unele cazuri capătă însă o valoare deosebită, spre exemplu la deose- 
birea lemnului de molid de cel de brad, a lemnelor de foioase albe între ele 
(exemplu carpenul de tei și plop). 


3. Miros 


Lemnul verde de orice specie are miros, datorită volatilizării unora din 
substanţele incrustate în pereţii celulelor sau depozitate în golurile acestora. 
Numai unele din lemne au însă miros caracteristic, prin care pot fi uşor de 
identificat. În general prin uscarea lemnului mirosul dispare sau se schimbă. 
Prea puţine specii își păstrează mirosul în timp (exemplu: zîmbrul — Pinus 
cembra L., ienupărul de Virginia — Juniperus virginiana L.) iar unele îl degajă 
de indată ce sînt tăiate proaspăt, chiar dacă s-au uscat. Mirosul pe care îl pre- 
zintă lemnul este de cele mai multe ori un criteriu secundar în lucrările de iden- 
tificare a speciei. În unele cazuri. el devine însă un criteriu principal, spre 
exemplu la lemnul de rășinoase fără canale rezinifere (vezi cheia de determinare), 
la care mirosul aromatic constituie indicele de grupare a ienupărului — Juni- 
perus communis L.. ienupărului de Virginia — Juniperus virginiana L., tuia — 
Thuja occidentalis L., arborele vieţii — Thuja orientalis L., Chamaecyparis lau- 
soniana (Murr.) Parl. într-o categorie și a tisei — Taxus baccata L., chiparo- 
sului de baltă — Taxodium distichum (L.) L.C.Rich, Tsuga canadensis (L.) 
Carr şi Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. în alta. 

n lucrările de identificare a lemnului, se menționează existenţa sau lipsa 
mirosului, felul, intensitatea și gradul lui de persistență. În ceea ce priveşte 
felul mirosului, se indică dacă este plăcut sau neplăcut și, spre a se sugera mai 
bine, se invocă mirosul caracteristic al unui corp bine cunoscut (spre exemplu 
miros de rășină, de terebentină, aromatic, acru, de tanin, dulceag, de trandafir, 
de vanilie etc.). Relativ la intensitatea mirosului se folosesc următoarele indi. 
caţii: miros puternic, slab, înțepător. 

La fixarea unor astfel de indicaţii se va avea grijă ca lemnul să fie sănătos, 
fiindcă alterarea conduce la schimbarea mirosului. de exemplu mirosul lem- 
nului putred sau al lemnului « atacat». 


4. Gust 


Lemnul unor specii, cu deosebire în stare verde, are gust caracteristic, 
datorită anumitor substanţe solubile în apă, incrustate în pereţii celulari sau 
înmagazinate în golurile celulelor. 
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Prea puţine dintre speciile noastre lemnoase au lemn cu gust deosebit 
(spre exemplu, dintre rășinoase, tuia — Thuja occidentalis L. — arborele vieţii — 
Thuja orientalis L., ienupărul de Virginia — Juniperus virginiana L. — Chamaecy- 
paris lawsoniana (Murr.) Parl. — iar dintre foioase Ptelea trifoliata L., dracila 
— Berberis vulgaris L. De aceea, gustul lemnului are o importanţă secundară 
in operaţiile de identificare a speciei. În general, gustul lemnului este carac- 
terizat ca: plăcut, neplăcut, persistent, puternic, slab, dulce, amar, acru, 
aromatic, astringent, sau se exprimă prin indicarea gustului unui material 
bine cunoscut. 


5. Greutate specifică 


Greutatea specifică a lemnului — ca rapori între greutatea și volumul 
unei piese, ambele determinate la aceeași umiditate a lemnului — constituie 
un criteriu de identificare a speciei destul de preţios. Greutatea specifică 
a lemnului (%) diferă de la o specie la alta. Ea este influenţată de condiţiile 
de vegetaţie din timpul dezvoltării arborilor, variază chiar în cuprinsul aceluiaşi 
arbore şi este foarte mult dependentă de umiditatea lemnului. Mărimea greu- 
tăţii specifice a lemnului aceleiași specii variind deci între limite destul de 
largi, pentru identificarea lemnului, precum și pentru clasificarea lui după 
greutate, se ia în consideraţie valoarea medie rezultată dintr-un număr mare 
de determinări. 

În această lucrare lemnele s-au împărţit în cinci clase după greutatea speci- 
fică medie +, determinată pentru lemnul uscat la aer (20 == 11504) 


foarte uşoare cu Y < 0,30 g/emt 
uşoare cu Yy =— 0,31—0,55 g/em3 
potrivit de grele cu Y = 0,56—0,65 g/emă 
grele cu Y = 0,66—1,00 g/em3 
foarte grele cu y > 1,00 g/em? 


În tabela 25 sînt grupate, după greutatea specifică a lemnului în stare 
uscată la aer, speciile lemnoase care sînt luate în considerare în cheile de 
determinare. Se vede că nici unul din lemnele noastre nu intră în categoria 
foarte uşoare şi foarte grele. 


Tabela 25. Gruparea după greutate a lemnelor de diferite specii 


a. Lemne ușoare 8.  Catalpa bignonioides Watt, 
1. Afi 9. Chiparos de baltă 
p, dea ca Taxodium distichum (L.) L. C. Rich. 
accinium myrtillus L,. 10. Duglas 
2. Anin alb y nugi 
Alnus incana (L..) Monch. eu io iruea taxifolia (Lamb.) 
3. Anin negru 11. Ienupăr de Virginia 


Alnus glutinosa Gaertn. 


Ea Juniperus virginiana L. 
4. Arborele vieții | 


2,  Liriodendron tulipifera L. 


Thuja orientalis L. 13. Miajă 

5. Brad Salix viminalis L. 
Abies alba MII. 14, Molia sade 

6. Bujor de munte Picea excelsa (Lam.) Link. 
Rhododendron kotschyi Simk. 15. Nuc american cenușiu 

1. Castan porcese Juglans cinerea L.. 


Aesculus hippocastanum L. 16.  Phellodendron amurense Rupr. 


17. 
18. 
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Pin 

Pinus silvestris L. 
Pin strob 

Pinus strobus L. 


„ Plop alb 


Populus alba L. 


„ Plop negru 


Populus nigra L. 


. Plop negru hibrid 


Populus marilandica Bosc. 
Populus serotina Hartig 

Populus regenerata Henry et Elwes 
Populus robusta C. K. Scehneid. 


22. Plop tremurător 
Populus tremula L. 
23. Răchită 
Salix fragilis L. 
24. Saleie 
Salix alba L. 
25, Salcie căprească 
Salix caprea L. 
26. Salcie pletoasă 
Salix babylonica L. 
21. Tavalgă 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 
28. Tei alb 
Tilia tomentosa Mânch. 
29. Tei cu frunza mare 
Tilia platvphyllos Scop. 
30. Tei cu frunza mică 
Tilia cordata Mill. 
31 Tsuga canadensis (L.) Carr. 
32. Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 
33. Tuie 
Thuja occidentalis L. 
34. Tulichină 
Daphne mezereum L. 
35. Zimbru 


10. 


Pinus cembra L. 


b. Lemne potrivit de grele 


„ Alun 


Corylus avellana L. 


„ Alun turcesc 


Corylus colurna L. 


„ Arţar american 


Acer negundo L. 


„ Băşicoasă 


Colutea arborescens L. 
Caragana arborescens Lam. 


„ Castan 


Castanea sativa Mill. 


„ Cătină de rîu 


Hippophag rhamnoides L. 


„ Cătină mică 


Miricaria germanica (L.) Desv. 
Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) 
Parl. 

Cireș 
Cerasus avium (L.) Mânch. 


11. Crușin 

Rhamnus frangula L. 
12. Curpen de pădure 

Clematis vitalba L. 
13. Drob 

Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. 
14. Dud alb 

Morus alba L. 
15. Dud negru 

Morus nigra L. 
16.  Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. 
17. lederă 

Hedera helix L. 
18. Ilenupăr 

Juniperus communis L. 
19. Jneapăn 

Pinus montana Mill. 
20. Lămiiţă 

Philadelphus coronarius L. 

Philadelphus latifolius Schrad. 
21. Larice 

Larix decidua Mill. 
22. Mălin 

Padus racemosa (Lam.) 

C. K. Schneid. 
23. Mesteacăn pitic 

Betula nana L. 
24. Mesteacăn 

Betula verrucosa Ehrh. 
25. Mesteacăn pufos 

Betula pubescens Ehrh. 
26. Mestecănaş 

Betula humilis Schrank. 
2%. Migdal 

Amygdalus communis L. 
28. Migdal pitic 

Amygdalus nana L. 
29. Nuc american 

Juglans nigra L. 
30. Oţetar 

Rhus iyphina L. 
31. Paltin de munte 

Acer pseudoplatanus L. 
32. Pin negru 

Pinus nigra Arn. 
33. Platan 

Platanus orientalis L. 

Platanus occidentalis L. 

Platanus acerifolia (Ait.) Willd. 
34.  Ptelea trifoliata L. 
35. Răchită roșie 

Salix purpurea L. 
36. Salcim mic 

Amorpha fruticosa L. 
37. Sălcioară 

Elaeagnus angustifolia L. 
38. Scumpie 

Cotinus cogevygria (L.) Scop. 
39. Soc 


Sambucus nigra L. 


41. 


42, 
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„ Vişin 


Cerasus vulgaris Mill. 
Vişin turcesc 

Padus mahaleb (L.) Borkh. 
Vişinel 

Prunus fruticosa Pail. 
e. Lemne grele 


Acer saccharinum L. 


. Agriș 


Ribes grossularia |. 


. Anin de munte 


Alnus viridis (Chaix) Lam. et DC. 


„ Arborele Judei 


Cercis siliquastrum L. 


. Arţar tătăresc 


Acer tataricum L. 


6. Bircoace 
Cotoneaster melanocarpa Lodd. 
Cotoneaster integerrima Medik. 
1. Cais 
Armeniaca vulgaris Lam. 
8. Călin 
Viburnum opulus L. 
9. Caprifoi 
Lonicera xylosteum L.. 
Lonicera tatarica L. 
10. Carpen 
Carpinus betulus L. 
11. Cărpiniţă 
Carpinus orientalis MIll. 
12.  Carya ovata K. Koch 
13. Cătină roșie 
Tamarix ramosissima Ldb. 
14. Cenuşar 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
15. Cer 
Quercus cerris L. 
16. Cîrmiz 
Symphoricarpus albus Blake 
17. Clocotiș 
Staphylea pinnata L. 
18. Corcoduş 
Prunus cerasifera Ehrh. 
19. Corn 
Cornus mas L. 
20.  Cotoneaster tomentosa (Ait.) Lindl. 
21. Cununiţă 
Spiraea ulmifolia Scop. 
22. Dirmox 
Viburnum lantana L. 
23. Dracilă 
Berberis vulgaris L. 
24. Fag 
Fagus silvatica L. 
25.  Fagus orientalis Lipsky 
26. Frasin 
Fraxinus excelsior L. 
27. Frasin american 


Fraxinus americana L. 
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28. Frasin de Pensilvania 

Fraxinus pensylvanica Marsh. 
29. Girniţă 

Quercus frainetto Ten. 
30. Glădiţă 

Gleditschia triacanihos L. 
31. Gorun 

Quercus petraea Liebl. 
32. Gutui 

Cydonia oblonga Mill. 
33. lex aquifolium L. 
34. Jugastru 

Acer campestre L. 
35. Lemn cîinesc 

Ligustrum vulgare L. 
36. Liliac 

Syringa vulgaris L. 
37. Măceş 

Rosa canina L. 
38. Maclură 

Maclura pomifera Schneid. 
39. Măr 

Malus pumila Mill. 
40. Măr pădureţ 

Malus silvestris (L.) Mill. 
41. Merişor 

Buxus sempervirens L. 
42. Mojdrean 

Fraxinus ornus L. 
43. Moşmon 

Mespilus germanica L.. 
44. Nuce 

Juglans regia L. 
45. Ostrya carpinifolia Scop. 
46. Păducel 

Crataegus monogyna .Jacq. 

Crataegus pentagyna W. et k 

Crataegus oxyacantha L. 
47. Paltin de cîmp 

Acer platanoides L. 
48. Păltior 

Ribes petraeum Wult. 
49. Păr 

Pirus sativa Lam. et DC. 
50. Păr pădureţ 

Pirus piraster (L.) Medik. 
51. Piersic 

Persica vulgaris Mill. 
52. Porumbar 

Prunus spinosa L. 
53. Prun 

Prunus domestica L. 
54. Salbă moale 

Euonymus europaea L.. 
55. Salbă riioasă 

Euonymus verrucosa Scop. 
56. Salcîm 

Robinia pseudacacia L. 
57. Salcîm galben 


Laburnum anagyroides Med. 
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58. Salcim japonez 69. Stejar de baltă 

Sophora japonica |.. Quercus palustris |. 
59. Simbovină 70. Stejar brumăriu 

Celtis australis L. Quercus pedunculiflora (. Koch 
60. Singer 71. Stejar pufos Si 

Cornus sanguinea L. Quercus pubescens Willd. 


72. Stejar roşu american 
Quercus borealis Michx. 
73. Ulm de cimp 
Ulmus foliacea Gilib. 


61. Scoruş 
Sorbus domestica L.. 
62. Scoruş de munte 
Sorbus aucuparia |.. 


63. 3 d G 74. Ulm de munte 
d, DOC EOSURO GI RI Limus montana Stoke: 
Samburus racemosa Ii. -- 


35. Ulm pufos 


61. Sorb Ş Ulmus procera Salizb. 
„AA Sorbus aria (L.) Cr. 36. Tilm de Turchestan 
65. Sorb - . Ulmus pumila |.. 
Sorbus torminalis (L.) Cr. a isa 
66. Spinul cerbului Taxus baccata L. 
Rhamnus cathartica L. 18. Velnis 
Rhamnus saxatilis Jucy. Ulmus levis Pall. 
67. Spinul lui Christos 19. Viţă de vie 
Paliurus spina Christi Mill. Vitis vinifera L. 
68. Stejar 80. Viţă sălbatică 
Quercus robur |. Pitis silvestris Gmel. 


Greutatea specifică a lemnului diverselor specii fiind cuprinsă între limite 
foarte restrînse — pentru speciile noastre între 0,35 și 0,98 g/em* —, în opera- 
ţiile curente de identificare a lemnului, greutatea specifică serveşte drept 
criteriu mai precis numai celor care prin exercițiu devin sensibili la greutăți 
mici și cu diferenţe reduse între ele, greutatea apreciindu-se în general prin 
cîntărire în mînă, rar fiind determinată prin măsurători exacte. În toate 
aprecierile cu privire la greutatea specifică este necesar să se ţină seama de 
umiditatea lemnului, comparaţia făcîndu-se între lemnele cu aceeaşi umidi- 
tate, de obicei cea corespunzătoare uscării la aer. 


0. Duritate 


Duritatea sau tăria lemnului, definită ca rezistenţa pe care o opune lemnul 
impotriva pătrunderii în el a altui corp, poate servi ca un criteriu aproximativ 
de identificare a speciei. 

Determinarea exactă a durității se face prin diferite procedee, din care 
cel mai uzual este procedeul Janka, care constă din măsurarea forţei ce trebuie 
aplicată asupra unei bile de oţel cu diametrul de 11,284 mm, spre a pătrunde 
jumătate în lemn. Luînd în consideraţie duritatea Janka determinată în direcţie 
paralelă cu fibrele, lemnele s-au grupat în următoarele clase: 


foarte moi cu duritatea Janka < 250 kg/em? 
moi ) ) ) 251-— 500 kg/em? 
potrivit de tari ) » » 501-— 650 kg/em? 
tari ) ) ) 651—1 000 kg/em? 
foarte tari 5 . ă >1 000 kg/em? 


Tabela 26 cuprinde clasificarea speciilor noastre lemnoase în aceste grupe 
de duritate. Numai puţine din lemnele noastre intră în clasele extreme, foarte 
moi şi foarte tari. 


[ici 


1. Castan porcese 
Aesculus hippocastanum |. 
8.  Catalpa bignonioides Watt. 
9.  Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl. 
10. Chiparos de baltă 
Taxodium distichum (L.) L. C. Rich. 
11. Duglas 
Pseudotsuga taxifolia (Lamb.) Britt. 
12. Ienupăr 
„Juniperus communis L. 
13. lenupăr de Virginia 
Juniperus virginiana L. 
14. Jneapăn 
Pinus montana Mill. 
15. Larice 
Larix decidua MI. 
16.  Liriodendron tulipifera L. 
17. Mălin 
Padus racemosa (Lam.) 
C. K. Schneid. 
14. Mesteacăn 
Betula verrucosa Ehrh. 
19. Mesteacăn pufos 
Betula pubescens Ehrh. 
20. Mestecănaș 
Betula humilis Schrank. 
21. Mlajă 
Salix viminalis L. 
22. Molid 


23, 
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În practica identificării macroscopice a lemnului, duritatea se apreciază prin 
apăsarea unghiei pe lemn sau indirect prin tăierea lemnului cu un cuţit bine ascu- 
ţit, nefăcîndu-se uz de încercarea durității prin vreunul din procedeele standardi- 
zate şi care necesită aparataj special. Aprecierea mai exactă se poate face numai 
după un exercițiu mai îndelungat, prin compararea lemnului de diferite specii și 
controlarea impresiei pe care o lasă, cu datele rezultate din determinări exacte. 


Tabela 26. Gruparea după duritate (tărie) a lemnelor de diferite specii 


a. Lemne foarte moi 


Pin strob 
Pinus strobus L. 


b. Lemne moi 
Afin 


Vaccinium myrtillus L. 


„ Anin alb 


Alnus incana (L.) Mânch. 


. Anin negru 


Alnus glutinosa Gaertn. 


„ Arborele vieţii 


Thuja orientalis L. 


. Brad 


Abies alba Mill. 


. Bujor de munte 


Rhododendron koischyi Simk. 


Picea excelsa (Lam.) Link. 
Nuc american 


Juglans nigra L. 


24. 


25. 
26. 


21. 
28. 
29, 


30. 


Nuc american cenușiu 
„Juglans cinerea |. 
Phellodendron amurense Rupr. 
Pin 
Pinus silvestris |. 


Pin negru 

Pinus nigra Arn. 
Plop alb 

Populus alba L. 
Plop negru 

Populus nigra L. 
Plop negru hibrid 


Populus marilandica Bosc. 

Populus serotina Hartiig 

Populus regenerata Henry ct Elwes 
Populus robusta C. K. Schneid. 


. Plop tremurător 


Populus tremula L. 


. Răchită 


Salix fragilis L. 


.„ Salcie 


Salix alba L. 


„ Salcie căprească 


Salix capraea L. 


„ Saleie pletoasă 


Salix babylonica L. 


„ Sălcioară 


Filaeagnus angustifolia L. 


. Scumpie 


Cotinus coggygria (L.) Scop. 


„ Tavalgă 


Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 


. Tei alb 


Tilia tomentosa Mânch. 


„ Tei cu frunza mare 


Tilia platyphillos Scop. 


„Tei cu frunza mică 


Tilia cordata Mill. 


Tsuga canadensis (L.) Carr. 
Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 
. Tuie 
Thuja occidentalis L. 
. Tulichină 
Daphne mezereum L. 
„ Zâmbru 


Pinus cembra L. 


ec. Lemne potrivit de tari 


Acer saccharinum L. 
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. Bășicoasă 


Colutea arborescens L. 


. Arțar american 


Acer negundo L. 

Călin 
Viburnum opulus L. 
Caragana arborescens Lam. 


„ Castan 


Castanea sativa Mill. 
Cătină de riu 
Hippophat rhamnoides L. 


. Curpen de pădure 


Clematis vitalba L. 


. Drob 
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. 
„ lederă 


Hedera helix L. 


. Lămiiţă 


Philadelphus coronarius L. 
Philadelphus latifolius Schrad. 


. Mesteacăn pitic 


Betula nana L. 


. Oţetar 


Rhus iyphina L. 


. Platan 


Platanus orientalis L. 

Platanus occidentalis L. 
Platanus acerifolia (Ait.) Willd. 
Pielea trifoliata L. 


. Răchită roşie 


Salix purpurea L. 


„ Salcim mic 


Amorpha fruticosa L. 


„ Stejar roșu american 


Quercus borealis Michx. 


. Ulm de cîmp 


Ulmus foliacea Gilib. 


„ Ulm de munte 


Ulmus montana Stokes 


. Ulm pufos 


Ulmus procera Salisb. 


« Ulm de Turchestan 


Ulmus pumila L. 


. Velniş 


Ulmus levis Pall. 


„ Vişin 


Cerasus vulgaris Mill. 


. Vişin turcesc 


Padus mahaleb (L.) Borkh. 


. Vişinel 


Prunus fruticosa Pall. 


. Viţă de vie 


Vitis vinifera L. 


. Viţă sălbatică 


Vitis silvestris L. 


d. Lemne tari 


. Arborele Iudei 


Cercis siliquastrum L. 


2, 


da 


4. 


Arţar tătărese 

Acer tataricum L. 
Alun 

Corylus avellana L. 
Alun turcesc 

Corylus colurna L, 


. Agriș 


Ribes grossularia L. 


„ Anin de munte 


Alnus viridis (Chaix.) Lam. et DC. 


. Biîrcoace 


Cotoneaster melanocarpa Lodd.. 
Cotoneaster integerrima Medik. 


„ Cais 


Armeniaca vulgaris Lam. 
Carya ovata K. Koch 


. Carpen 


Carpinus betulus L. 


. Cărpiniţă 


Carpinus orientalis Mill. 


„ Cătină roşie 


Tamarix ramosissima Ldb. 


„ Cenuşar 


Ailanthus altissima (MIll.) Swingle. 


„ Cer 


Quercus cerris L. 


„ Cireş 


Cerasus avium (L.) Mânch. 


. Cârmiz 


Svmphoricarpus albus Blake 


. Clocotiş 


Staphylea pinnata L. 


„ Cruşîn 


Rhamnus frangula L. 


. Cununiţă 


Spiraea ulmifolia Scop. 


. Dirmox 


Viburnum lantana L. 


. Dud alb 


Morus alba L. 


. Dud negru 


Morus nigra L. 


. Fag 


Fagus silvatica L. 
Fagus orientalis Lipsky 


Forsyihia suspensa (Thunb.) Vahl. 


„ Frasin 


Fraxinus excelsior L. 


„ Frasin de Pensilvania 


Fraxinus pensylvanica Marsh. 


„ Girniţă 
Quercus fraineito Ten. 
. Gorun 
Quercus petraea Liebl. 
. Gutui 
Cydonia oblonga MIll. 
Ilex aquifolium L. 
. Jugastru 


Acer campestre L. 
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33. Măceş 57. Stejar 
Rosa caninu L. Quercus robur L. 
34. Măr 58. Stejar de balti 
Malus pumila Mil. Quercus pclustris L. 
35. Măr pădureţ 50. Stejar brumăriu 
Malus silvestris (L.) Mill. Quercus pedunculiflora C. Boch 
36. Migdal pitic 60. 'Tisă 
Amwgdalus nana L. Taxus baccata L. 
31. Mojdrean 
Fraxinus ornus L. e, Lemne foarte tari 
38. Nue 
Jugluns regia L. 1. Caprifoi 
39.  Ostryu carpinifolia Scop. Lonicera xylosteum L. 
40. Păducel Lonicera tatarica |. 
Crataegus monogyna Jacq. 2, Corcoduș 
Crataegus pentagyna W. et K. Prunus cerasifera Ehrh. 
Crataegus oxyacantha L. 3. Corn 
41, Paltin de munte Cornus mas L. 
Acer pseudoplatanus L. 4.  Cotoneaster tomentosa (Ait.) Lindl. 
42, Paltin de cimp 5. Dracilă 
Acer platanoides L. Berberis vulgaris L. 
43, Păltior 6. Frasin american 
Ribes petraeum Wult. Fraxinus americana L. 
44. Păr 7. Glădiţă 
Pirus sativu Lam. et DC. Gleditschia triacanthos |. 
45. Păr pădureţ 8. Lemn cîinesc 


Pirus piraster (L.) Medik. 


Ligustrum vulzare L. 


416. Porumbar 9. Liliac 
Prunus spinosa L. Syringa vulgaris L. 
47. Pruu 10. Maclură 
Prunus domestica L. Maclura pomifera Schneid. 
48. Salbă moale 1]. Merișor 
Euonymus europaea L. Buxus sempervirens L. 
49. Salcim 12. Migdal j 
Robiniu pseudacacia L. Amygdalus communis L. 
50. Scoruş de munte 13. Moşmon A 
Sorbus aucuparia L. „Mespilus germanica [e 
a fi pdl 14, Piersic 
51. Simbovină Borsiou mutati NUI 
Celtis australis L. GIS Gisela ui 
52. 8 det 15, Salbă riioasă 
32:06 rOu dem ue Euonymus verrucosa Scop. 
_ Sambucus racemosa L. 16. Salcim galben 
53. Sorb Laburnum anagyroides Med. 
Sorbus torminalis (L.) Cr. 17. Scoruş 
54. Sorb Sorbus domestica L. 
Sorbus aria (L.) Cr. 18. Singer 
55. Spiuul cerbului Cornus sanguinea L. 
Rhamnus cathartica L. 19, Soc 
Rhamnus saxatilis Jacq. Sambucus nigra L. 
56. Spinul lui Christos 20. Stejar pufos 


Paliurus spina Christi Mill. 


Quercus pubescens Will. 


C. ASPECTUL MACROSCOPIC AL LEMNULUI 


1. Aspectul macroscopic al lemnului de rășinoase 


Lemnul de rășinoase se caracterizează prin inele anuale vizibile pe toate 
secțiunile, limita inelelor anuale fiind bine distinctă datorită deosebirii de 
culoare si densitate dintre lemnul tîrziu şi timpuriu. Conturul inelelor anuale 
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este în general regulat. În secţiunea radială creşterile anuale apar ca benzi 
succesive de culoare închisă și deschisă iar în secţiunea tangenţială formează 
un desen caracteristic din linii curbe, mai mult sau mai puțin parabolice. 

Trecerea de la lemnul timpuriu la lemnul tirziu este treptată (molid — 
Picea excelsa (Lam.) Link, prin strob — Pinus strobus L.) sau bruscă (pin 
— Pinus spp., larice — Larix decidua L.). 

Lemnul. neavînd vase, nu prezintă o structură poroasă. Pe secțiunea trans- 
versală nu se disting porii (găurile fine), rezultați din secţionarea vaselor iar 
pe secţiunile longitudinale, radiale sau tangenţiale, nu se observă zgirieturile 
(striaţiunile) fine, daterite vaselor tăiate în lung. 

Privit cu lupa. se observă că celulele (traheidele) sînt dispuse radial, cu 
regularitate, avind deschiderile mai mari în lemnul timpuriu şi din ce în 
ce mai miti în lemnul tirziu. 

Razele medulare sint invizibile sau abia vizibile cu ochiul liber pe secţiu- 
mile transversale și tangenţiale. Ele sînt distinete pe secțiunile radiale, ca 
benzi fine, scurte, lucioase, în general mai închise la culoare. 

Unele specii prezintă duramen închis la culoare (pin — Pinus spp.» larice 
__ Larix decidua Mill., tisă — Taxus baccata L.; alte specii au lemnul matur 
la fel ca alburnul (brad — Abies alba Mill.) uneori deosebindu-se imediat după 
doborirea arborelui printr-un grad de umiditate mai redus decit alburnul 
(molid — Picea excelsa (Lam.) Link). 

La unele specii lemnul are canale rezinifere (molid — Picea excelsa (Lam.) 
Link, pin — Pinus spp» larice — Larix decidua Mill.), care apar pe secţiunea 
transversală ca puncte de mărime și desime diferită, avind culoarea gălbuie- 
brună în lemnul verde și gălbuie-albicioasă la lemnul uscat (nu pot fi confun- 
date cu vasele de la foioase). 

Culoarea alburnului este albicioasă, alb-gălbuie sau alb-roșiatică iar a 
duramenului gălbui-brună, roșiatică pînă la roșiatie-brună, rar roşiatic-violacee 
sau purpuriu violacee (ienupărul de Virginia — Juniperus virginiana L.). În 
general culoarea este uniformă, cu alternanţele de nuanţă dintre lemnul timpu- 
riu şi tîrziu; rareori prezintă pete. 

Lemnul de rășinoase este în general uşor și moale, cu textură uniformă, 
lucios, mai rar mat. 

Impresia generală pe care o dă structura lemnului de rășinoase este de 
simplitate şi uniformitate. 


2. Aspectul macroscopic al lemnului de foioase 


Aspectul lemnului de foioase este foarte variat, datorită naturii, formei 
și mărimii deosebite a elementelor anatomice, precum și grupării și dispoziţiei 
lor diferite. 

În toate cazurile, lemnul avind vase, prezintă pe secţiunea transversală 
pori cu deschideri de mărimi variabile, de la foarte mari, bine vizibile cu 
ochiul liber, pînă la foarte mici, abia vizibile sau chiar nevizibile cu lupa. Mări- 
mea, gruparea și distribuţia porilor determină formarea a trei grupe deosebite 
de lemne de foioase, cu aspect caracteristic. Porii mari sînt în general grupaţi 
la limita inelului anual, în lemnul timpuriu. formînd un inel caracteristic 
(specii cu porii aşezaţi inelar: stejar — (Juercus spp» ulm — Ulmus spp.. frasin 
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— Fraxinus spp.), rareori sînt împrăștiați în tot cuprinsul inelului anual (nuc 
—- Juglans regia L.). La lemnele cu porii din lemnul timpuriu așezați inelar, 
porii din lemnul tîrziu sînt mai mici și pot fi așezați în zone radiale, descres- 
cînd ca «flăcări» spre limita exterioară a inelului anual (stejar — Quercus 
robur L..), în șiruri sau benzi concentrice, întrerupte sau continue, regulate sau 
ondulate, formînd desene caracteristice (ulm — Ulmus spp.) sau pot fi împrăş- 
tiaţi (frasin — Fraxinus excelsior L.). Unele specii au toţi porii mici și împrăș- 
tiați mai mult sau mai puțin uniform în tot inelul anual — lemne cu porii 
împrăștiați (tei — Tilia spp.» paltin — Acer spp., mesteacăn — Betula spp.). 
Puţine specii au porii așezați mai mult sau mai puţin inelar, constituind grupa 
lemnelor cu porii aşezaţi semiinelar (cireşul — Cerasus avium (L.) Mnch., prunul 
— Prunus domestica L..). 

Lemnele cu porii mari, vizibili, prezintă zgârieturi (striaţiuni) mai mult sau 
mai puţin fine pe secţiunile longitudinale. 

Inelele anuale sînt bine distincte, în special la speciile cu porii așezați în 
inel, datorită diferenţei de structură dintre lemnul timpuriu și tîrziu, pînă 
la abia distincte sau chiar nedistincte, la unele din speciile cu porii foarte 
mici, împrăștiați. 

La unele specii, pe secțiunea transversală, porii apar închiși, cu un con- 
ținut albicios sau colorat divers, lucios sau mat, deoarece sînt umpluji cu tile 
(exemplu tipic la salcîim —— Robinia pseudacacia L.). 

Razele medulare se prezintă pe secţiunea transversală, după specie, de 
la foarte late, bine vizibile cu ochiul liber, pînă la foarte înguste, abia vizibile 
sau distincte numai cu lupa, de culoare mai închisă, la fel sau mai deschisă 
decît restul masei lemnului și în număr variat. La unele specii razele medulare 
sînt de două mărimi. Pe secţiunea radială, razele medulare se prezintă ca benzi 
în general lucitoare, de la foarte fine pînă la foarte înalte (« oglinzi »), lungi sau 
scurte, avînd uneori aspectul unor solzi mici, lucioși. Pe secţiunea tangenţială, la 
unele specii se disting ca linii fine, la altele nu sînt vizibile cu ochiul liber. 

La lemnul unor specii, cu deosebire din cele care au porii așezați inelar, 
pe secțiunea transversală netedă se disting bine zonele de fibre (stejar — 
Quercus spp.), prin culoarea lor diferită şi prin aspectul mai compact şi mai 
lucios decît al ţesuturilor din jur. 

De asemenea, se pot deosebi şi zonele de parenchim lemnos ca grupe în 
jurul vaselor sau ca linii ori benzi concentrice, continue sau întrerupte, drepte 
sau ondulate, cu aspect mai afînat şi de culoare în general mai deschisă. 

Lemnul unor specii de foioase cu porii împrăștiați prezintă pe sec- 
ţiunea transversală și longitudinală pete medulare de culoare în general mai 
închisă, brună-roșiatică (mesteacăn — Betula spp., anin — Alnus spp., sorb — 
Sorbus spp.). 

Unele specii de foioase au duramen și alburn diferit colorat (stejar — Quer- 
cus spp., ulmi — Ulmus spp., salcîm — Robinia pseudacacia L.), altele au 
lemnul matur de culoarea alburnului (mesteacăn — Betula spp.. paltin — Acer 
spp.. tei — Tilia spp.). Lemnul de foioase prezintă culori de la alb pînă la negru. 
majoritatea avînd ca bază culorile alb, galben, brun și roşu. 

De asemenea lemnul de foioase prezintă o gamă foarte largă de texturi, 
greutate şi duritate, de la texturile cele mai fine la cele mai grosolane, de la 
foarte uşor la foarte greu şi de la foarte moale la foarte dur. 


Li molid. Picea excelsa (Lam.) Link. (t 
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Plansa 1 


LEMN DE RĂȘINOASE: 
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Planşa B 


LEMN DE FOIOASE: 
1 şi 2 — stejar, Quercus robur L. (rad.); 3 — stejar, 


Quercus robur L. (semiraa,) ; 4 — stejar, Quercus robur L. (te.), 
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Plansa D 


LEMN DE FOIOASE: 


!—muc. Juglans regia L. (tg.); 2—mahon, Stwietenia mahagoni Jacq. (tg.); I- suleint. Itobinia psenulacarcia I.. (tg.); 
“4 — »alcîm, Robinia pseudacacia L. (rd.). 


+ Platanus occidentali L. (tg.); 3- Ing, 
Fagus silvatica L. (tg.). 
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Fagus silvatica L. (rd.); 4— fag, 


i — platan occidental Platanus oceidentalis L. 


Planşa F 


LEMN DE FOIOASE: 
Acer pseudoplatanus L. (rd.); 2 — paltin creț; 
ochiuri mari. 


1 — paltin de munte, 3 — paltin cu ochiuri mici: 4 — paltin cu 


Planșa G 


LEMN DE FOIOASE; 


1 — cireş, Cerasus avium (L.) Mach. (rd.); 2— carpin, Carpinus betulus L. (rd.); 3— plop negru, Populus nigra L. (tg.); 
4 — anin negru, Alnus glutinosa Gaerta. (tg.). 
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D. CARACTERELE MICROSCOPICE ALE STRUCTURII LEMNULUI 


Lemnul este constituit din celule variate ca formă, mărime și poziție, după 
tuncţiile pe care le îndeplinesc în arbore. Cea mai mare parte a celulelor din 
arbore mor încă din timpul cînd arborele este în viaţă. Din aceste celule, 
în lemn rămîn numai pereţii sau membranele celulare și uneori o parte 
din conţinutul celular, în special unele din substanţele de rezervă și 
de secreție. 

Pentru identificarea lemnului prin observare la microscop, pe lîngă forma, 
mărimea și poziția celulelor, prezintă importanță particularităţile pereţilor 
celulari, care pot fi distinse cu microscopul 
(grosimea pereţilor celulari, îngroșările, 
punctuaţiile) şi uneori resturile conţinutu- 
lui celular. prin prezența și natura lor. 


1. Caractere ale pereților celulari 


a. Îngroșările pereților celulari. La unele 
specii lemnoase, pereţii celulelor prosenchi- 
matice (traheide, elemente de vase, fibre 
libriforme etc.), atît verticale, cît şi orizon- 
tale, prezintă îngroşări în peretele secundar, 
pe partea dinspre interiorul celulei (înspre 
lumen). Îngroșările au un mers elicoidal, 
în general de la dreapta la stînga și poartă 
numele de îngroșări spiralate. Cînd în prepa- 
ratul microscopic se disting îngroșările de 
pe pereţii celulelor alăturate, prin supra- 
punerea lor apare o rețea de îngroșări 
(fig. 15). Îmclinarea îngroșărilor este în 
general mai mare cînd pereţii celulari sint 
mai groși. încît această caracteristică nu 
poate fi decît în limite foarte largi folosită 
pentru identificarea lemnului. Prezenţa sau 
Fig. 15. Îngroşări spiralate la lemnul absența lor este însă o indicație valoroasă 

de tisă (300 » : ap.n. = 0.65). pentru identificare și într-o oarecare măsură 

numărul spiralelor și distanţa între liniile 
îngroşărilor. Ele nu trebuie confundate cu crăpăturile fine, microscopice, tot 
spiralate, din interiorul membranei celulare, care se formează datorită uscării, 
dar de care se deosebesc prin înclinarea lor mai mică (sub 45") faţă de orizon- 
tală. Uneori îngroșările apar ca inelare, fiind foarte puţin înclinate sau se 
ramifică în 2-—3 braţe, care rămîn pe anumite porţiuni mai mult sau mai 
puţin paralele. 

b. Punctuaţiile sînt locuri neîngroșate în membrana celulară (fig. 16) care 
au rolul de a înlesni schimbul de substanţe între celulele vecine. În general 
punctuaţiile prezintă două cavităţi, care iau naștere în pereţii celulelor înve- 
cinate şi care corespund ca poziţie, fiind separate numai prin lamela mijlocie 
(constituită din stratul de lipire și pereţii primari ai ambelor celule). 
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Numai punctuaţiile oarbe (fig. 17,a) au o singură cavitate care se 
deschide într-un spaţiu intracelular (meat). Asemenea punctuaţii se formează 
în celulele parenchimatice. 

Punctuaţiile sînt un criteriu preţios de identificare a lemnului, prin 
tipul, forma, mărimea, numărul, gruparea şi distribuţia lor în pereţii 
diverselor celule. Tipul punctuaţiilor este deter- 
minat în special de forma cavităţii din mem- 
brana celulară. Din acest punct de vedere se deo- 
sebesc punctuaţii simple, areolate și semiareolate. 

Punctuaţiile simple sînt caracteristice celule- 
lor de parenchim și unor celule fibroase. 

Punctuaţiile areolate sînt caracteristice ele- 
mentelor de vase iar punctuaţiile semiareolate 

“A d (fig. 16, D) se găsesc între celulele de parenchim 

Fig, 17. Punctuaţii oarbe și ramifor- și elementele de vase. 
me (d. Brown, Panshin, Forsaith): La punctuaţiile simple se disting următoa- 
=> Poli) GENIA e pancadAgă a părți: membrana (diafragma), cavitatea 
(canalul) și deschiderea (fig. 16, A) la punctu- 
aţiile areolate din pereţii celulari subțiri: membrana punctuaţiei cu cele 
două zone: torus şi membrana de închidere, inelul, cavitatea şi  deschi- 
derea (fig. 16, B), iar la punctuațiile din pereţii celulari groși: camera, 
canalul, deschiderea interioară, deschiderea exterioară, inelul, torusul și 

membrana de închidere (fig. 16, C). 

În pereţii celulelor pietroase sau ai tilelor sclerozate, canalele mai multor 
punctuaţii simple din acelaşi plan orizontal se unesc astfel că în golul celular 
ajunge un singur canal. Asemenea punctuaţii se numesc punctuaţii rami- 
forme, deoarece au forma ramificată (fig. 17,6). 


Fip. 18. Punctuaţii franjurate (d. Bailey — Record, Brown... .). 


Punctuaţiile simple sînt foarte variate ca formă, mărime și distribuţie în 
pereții celulari. În general sînt mai mari în porțiunile de contact dintre celulele 
parenchimatice și prosenchimatice. Punctuaţiile simple sînt distribuite destul 
de uniform pe peretele celular sau sînt concentrate în anumite zone. În cazul 
celulelor disjunctive, astfel de zone apar ca ciuruite, de unde şi numele de 
Punctuaţii în ciur. 

Punctuaţiile areolate sau semiareolate, la unele specii (salcîm — Robinia 
pseudacacia L.), prezintă unele prelungiri ale peretuiui secundar în jurul deschi- 
derilor interioare şi exterioare, încît văzute din față dau impresia a fi ciuruite 
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sau îmbrăcate cu franjuri (fig. 18). Ele se numesc punctuaţii franjurate sau 
îmbrăcate. La punctuaţiile semiareolate, prelungirile se află numai în partea 
areolată. Punctuaţiile franjurate sînt caracteristice celulelor prosenchimatice 
ale unor specii lemnoase, mai ales ale unor specii exotice. 


Fig. 19. Tipuri de așezare a punctuațţiilor în pereţii elementelor de vase 
. (300 x ; ap.n.= 0,65): 


a— izolate rare (alun turcesc); b— izolate dese (alun turcesc); c— grupate în zid (singer); 
d — grupate în fagure (răchită roşie). 


Deci tipurile de punctuaţii sînt schematic următoarele: 


ab | simple tipice ramiforme 
Punctuaţii la areolate tipice franjurate 
| semiareolate tipice franjurate 
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Forma generală a punctuaţiilor (a conturului exterior) puate fi circulară, 
ovală, lenticulară, liniară (foarte alungită și cu capetele rotunjite) sau poli- 
gonală (de obicei exagonală). 

Poziţia deschiderii interioare a punctuaţiilor areolate, în cazul cînd au 
o formă alungită (lenticulară sau liniară), poate fi orizontală, verticală sau 
oblică. Dacă deschiderile ambelor cavităţi ale punctuaţiei sînt oblice și se 
văd, apar încrucișate datorită suprapunerii lor (fig. 16, E, F). În cazul cînd 
deschiderea interioară se află în interiorul conturului camerei punctuaţiei, 


Fig. 20. Punctuaţii şi crasule (d. Record-Bailey): 


1. 2, 3 — punetuaţii cu crasule; 4 — punctuaţii în ciorchine (Cedrus spp.). 


se numește deschidere inclusă (fig. 16, E), iar cînd depășește conturul acesteia, 
poartă numele de deschidere extinsă (fig. 16, F). Deschiderile extinse ale punc- 
tuaţiilor alăturate au tendinţa de a fuziona, astfel că dau striaţiuni în diferite 
poziţii (orizontale, înclinate sau spiralate). Deci deschiderile interioare pot 
avea schematic următoarele forme și poziţii: 


| circulare 
) FI incluse ; ovale 
| ebutcile | alungite | lenticulare vszputale 
interioare 1 lini verticale 
ale punctuaţiilor A | orizontale A liniare oblice 
extinse 2 verticale 
| oblice 


În ceea ce privește gruparea şi distribuţia punctuaţiilor (fig. 19), cu deose- 
bire a celor areolate, se disting următoarele cazuri: izolate (rare sau dese) și 
grupate. Gruparea poate fi: în zid, în fagure, scalariformă sau în ciorchină 


sau cuiburi. 
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Schematic gruparea şi distribuţia punctuaţiilor este următoarea: 


iezila sa rare  f cu deschideri nefuzionate 
dese | cu deschideri fuzionate 


Punctuaţii i 


în zid 
în fagure 
grupate scalariform 
Ş cuib sau ciur 
in ciorchină 
După mărime, în general, punctuaţiile se împart în două categorii: mari 
și mici. 
c. Crasule sint ingroșări transversale ale stratului intercelular în jurul 
punctuaţiilor de pe pereţii radiali ai traheidelor verticale și apar ca dungi mai 
închise la culoare (fig. 20), 


2. Elementele anatomice ale lemnului 


După forma lor, celulele din lemn sînt de două tipuri: parenchimatice si 
prozenchimatice. Celulele parenchimatice sînt izodiametrice sau puțin alun- 
gite, iar celulele pro- N 
senchimatice sînt alun- N 
gite_ și înguste. fi n) 

În lemnul de răși- N JE . IN 
noase sînt următoarele N / ; 
celule parenchimatice: | 
celulele de parenchim = | 
din razele medulare şi | GI IS 
celulele epiteliale ale 3 =) (373) 
canalelor rezinifere lon- pă 
gitudinale și transver- | S | 
sale (radiale), iar în || 75 
lemnul de foioase: ce- | 
lulele de parenchim din 
razele medulare, paren- 
chimul lemnos longi- 
tudinal,  parenchimul 
lemnos fusiform, celu- 
lele epiteliale ale cana- 
lelor gumifere longitu- 
dinale și transversale 
(radiale). | 

Ca celule prosenchi- -| 
matice, în lemnul de [LI S | 
rășinoase sînt următoa- = 4) V 

A 


| 


rele: traheidele longi- d 

tudinale, marginale şi 3 

radiale, iar în lemnul Fig. 21. Traheide din lemnul de răşinoase şi foioase: 
2 


= -_» . ra, b — după A. Dengler; d, J— după K. Wilhelm) a — din lemn tireiu de pin; 
de toioase : elementele k, e — din lemn timpuriu de pin; d şi e — din lemn de stejar; f — din lemn de guaiae, 
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de vase, traheidele vasculare şi circumvasculare, fibrotraheidele și fibrele 
libriforme. 

a. Traheide. Traheidele sînt celule alungite, închise, cu punctuaţii areolate 
pe percţii radiali (foarte rar pe pereţii tangenţiali). La unele specii pereţii 
prezintă ingroșări spiralate. Capetele traheidelor sînt mai ascuţite în lemnul 
tirziu şi mai rotunjite în lemnul timpuriu (fig.21). 

Traheidele formează volumul cel mai mare (aprox. 90%) al lemnului de 
rășimoase și se găsesc în lemnul multor specii de foiocse. După poziţia şi funcţia 
lor, la lemnul de rășinoase se deosebesc trei tipuri principale de traheide şi 
anume: traheide longitudinale, sau traheide obișnuite ori traheide verticale, 
traheide marginale și traheide radiale sau traheide de rază (medulară), 

Traheidele longitudinale sint cele care constituie masa principală a lemnului 
de rășinoase, De aceea, în mod curent prin termenul traheide se înțeleg aceste 
celule. Datorită funcțiunii lor principale de conducere în lemnul timpuriu şi 
«|» susținere (rezistenţă) în lemnul tîrziu, traheidele din lemnul timpuriu au 
lumenul mare și pereţii subțiri, iar cele din lemnul tîrziu. lumenul mic şi pereții 
groși, caracteristică ce se observă foarte bine pe secțiunea transversală. Trahei- 
dele au un contur poligonal. în general dreptunghiular și sînt aranjate în şiruri 
radiale, mărimea lor pe direcţia radială scăzînd continuu, de la limita iniţială 
la cea finală a inelului anual iar grosimea pereților crescînd pe această direcţie. 
Traheidele din ultimele rînduri sînt foarte turtite, cu pereţi puternic îngroșați 
și cu lumenul redus, faţă de traheidele din primele rînduri ale lemnului timpu- 
riu. Traheidele din lemnul tîrziu prin forma lor sînt foarte asemănătoare cu 
fibrele din care cauză sint numite uneori fibrotraheide, denumire care trebuie 
insă reţinută numai pentru tipul de traheide din lemnul de foioase. Lăţimea 
traheidelor reprezintă dimensiunea lor pe direcție tangenţială iar grosimea, 
dimensiunea pe direcție radială. În mod curent se folosește încă pentru ambele 
mărimi termenul de diametru, respectiv diametru tangenţial și radial, termeni 


Tabela 27. Dimensiunile traheidelor principalelor specii de rășinoase 


Dimensiunile traheidelor 


Specia lemnoasă Lungimea Lăţimea ACE ca (Eatexani) 
. (mm) (microni) în lemnul | în lemnul 
| timpuriu | tîrziu 
Pin (Pinus silvestris L.) ......,... |: le a FE) 15—35 25—50| 5—19 | 
Pin negru (Pinus nigra PARI) eee - 15—25 15—20| 6-—10 
Jneapăn (Pinus montana MIL.) — 15—20 15—30 | 5—-10 
Duglas ( Pseudotsuga taxifolia Lamb.) 
BEIULON neoane ara d aa e 2:533-3.6)...-1140 35—55 — - 
Molid (Picea excelsa Lam.) Link . 151.2. 3,4630 21...31...40| 20—40 
Larice (Larix decidua MII) e [48.325 36.2 — 20—60 — 
Zimbru (Pinus cembra TES) ae 2,2....2.0 3926 30—40 30—50 | 10—20 
Pin strob (Pinus strobus i))o ao ic 1,4]..2;28343)32) 30—35 35—40 | 10—20 
Tisă (Taxus baccata [,.) ........., 252.240, A 480 6—20 — — 
Brad (Abies alba Mill.)............ 146095, — 25—65 | 10—925 
Tuie (Thuja occidentalis A E) E goe 13.5 2202210 20—30 — — 
Ienupăr de Virginia (Juniperus virgi- 
pian E)... G 2,15 20—35 — — 
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care trebuie evitaţi, nefiind corespunzători. Lăţimea traheidelor se păstrează 
în cuprinsul inelului anual aproximativ constantă. 

Dimensiunile traheidelor pot servi ca indicaţii aproximative pentru identi- 
ficarea lemnului de rășinoase, cu deosebire lungimea și lățimea. Lungimea 
poate avea mărimi de la L,l la 7,l mm, în general 3—5 mm, iar lăţimea, 
de la 15 la 60u, frecvent 30—15u. Grosimea traheidelor poate servi de asemenea 
ca indicație, ea exprimîndu-se prin valorile medii pentru traheidele din primele 
și ultimele rînduri ale inelului anual. Pen- 
tru principalele specii de rășinoase. unele 
din aceste date sînt cuprinse în tabela 23. 

Punctuaţiile de pe pereţii radiali ai tra- 
heidelor diferă ca mărime, număr și distri- 
buţie după natura celulelor învecinate către 
care conduc. Punctuaţiile de pe pereţii 
dintre traheide sînt mari, de formă gene- 
rală frecvent circulară în lemnul timpuriu 
şi ovală în lemnul târziu, cu deschiderile 
exterioare ovale, lenticulare sau liniare, 
oblice, în general incluse, afară de cele 
liniare, care sînt de obicei extinse. Punc- 
tuaţiile de la capetele traheidelor sînt dese, 
pe cînd cele de la mijloc sînt rare. Ele 
sînt dispuse pe un şir longitudinal sau, 
pe anumite porţiuni de la mijloc, în două 
pînă la patru șiruri, după specie, prima 
aşezare fiind frecventă la traheidele din 
lemnul tîrziu iar a doua la cele din lemnul Fig. 22. Traheide cu trabecule la lemnul 
timpuriu. Șirurile de punctuaţii din grupa- de pin (400 x ; ap. n. = 0,65). 
rea pe rînduri transversale a cîte două, trei 
sau patru punctuaţii, destul de caracteristice pentru unele specii (Pinus spp., 
Taxodium distichum (L.) L. C. Rich). 

Punctuaţiile de pe pereţii tangenţiali, care apar la lemnul coniferelor la 
traheidele din primul rînd şi din ultimele rînduri ale inelului anual, sînt mai 
mici și mai distanțate decît cele de pe pereţii radiali, circulare ca formă gene- 
rală şi cu deschideri exterioare în general liniare, oblice, neavînd niciodată 
crasule. 

Îngroșările spiralate, prezente atît la traheidele obișnuite cît şi la trahei- 
dele de rază ale unor specii (duglas — Pseudoisuga taxifolia (Lamb.) Britt., 
tisă — Taxus baccata L.), pot fi folosite la identificarea lemnului. Numărul 
spiralelor variază de la 1 la 4 și uneori nu este același în toată lungimea 
unei traheide. De asemenea, ele sînt bine vizibile la traheidele din tot cuprin- 
sul inelului anual (tisă — Taxus baccata L.) sau sînt vizibile la traheidele din 
lemnul timpuriu, mai puţin vizibile la cele din lemnul tirziu, dispărînd chiar 
la cele de la limita inelului anual (duglas — Pseudoisuga taxifolia (Lamb.) 
Britt.). Totodată unghiul de înclinare al îngroșărilor crește. 

Unele traheide longitudinale ale lemnului de rășinoase şi mult mai rar 
de foioase prezintă o formaţie specială în cuprinsul golului celular, denumită 
trabeculă, sub forma unei bare care uneşte pereţii tangenţiali, fiind mai subţire 
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în lemnul timpuriu și mai groasă în lemnul tîrziu. De cele mai multe ori apare 
la mai multe traheide însă la același nivel (fig. 22). Trabeculele au o impor- 
tanţă secundară pentru identificarea lemnului. 

De asemenea, la unele specii de rășinoase, rar la conifere, în lumenul unor 
traheide se acumulează rășină secretată de celulele de parenchim învecinate, 
apărînd în. secţiuni longitudinale ca plăci transversale  asemănătcare unor 
pereţi despărțitori sau ca depuneri pe pereții celulei. Pe secţiunea transver- 


Fig. 23. Traheide rășinoase la lemnul Fig. 24. Traheide marginale la 
de pin (400 x; ap. n. = 0,65). larice (d. Brown. Panshin și 
Forsaith) 60 x. 


sală traheidele de rășinoase apar cu lumenul umplut parţial sau total cu rășină. 
Culoarea lor este roşie-brună pînă la negricioasă. Asemenea traheide sînt nu- 
mite traheide rășinoase (fig. 23). Ele au o importanță secundară pentru iden- 
tificarea lemnului. 

Traheidele marginale se deosebesc de cele obișnuite prin faptul că sînt mult 
mai scurte și au unul sau ambii pereți de la capete aproape perpendiculari pe 
cei longitudinali, prevăzuţi cu punctuaţii ca şi pereţii radiali (fig. 24). Ele 
sînt formaţiuni de tranziţie între traheidele obișnuite şi parenchimul longi- 
tudinal sau parenchimul epitelial, elemente anatomice cu care se prezintă 
împreună. Ele apar la unele specii (larice — Larix decidua Mill. şi duglas 
— Pseudoisuga taxifolia (Lamb.) Britt) în țesuturi traumatice sau în vecină- 
tatea acestora, pe lingă canalele rezinifere sau la limita exterioară a inelului 
anual și prezintă o importanţă redusă pentru identificarea lemnului. 

Traheidele radiale sînt situate numai în razele medulare ale lemnului de 
răşinoase, în asociere cu parenchimul de rază (fig. 25). La unele specii de 
pin ele formează chiar raze medulare, întregi. Poziţia lor este orizontală, cu 
axa longitudinală în direcţie radială, fiind așezate în marginile de sus și de 
jos ale razelor medulare și mai rar în cuprinsul acestora (pin — Pinus spp.)- 
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Ele constituie un caracter distinct al lemnului speciilor din genul Pinus, Picea, 
Larix, Pseudotşuga şi Tsuga, sînt sporadice la unele specii din genul Abies. 
La speciile din genul Thuja, „Juniperus, Chamaecyparis, Taxodium şi Sequoia 
sint aşezate neregulat. Pereţii traheidelor radiale au punctuaţii areolate. În 
porțiunile de contact cu parenchimul longitudinal sau cu parenchimul de 
rază, pereții sînt prevăzuţi 
cu punctuaţii semiareolate. 

La unele specii lemnoase 
(duglas — Pseudotsuga taxi- 
folia (Lamb.) Britt.), pereţii 
traheidelor radiale prezintă 
îngroșări spiralate asemănă- 
toare cu ale traheidelor lon- 
gitudinale. 

La majoritatea speciilor 
din genul Pinus, pereţii 
traheidelor radiale sînt în- 
groșaţi neregulat pe partea 
lor interioară, astfel că, sec- 
ționați longitudinal (în sec- 2 
țiuni radiale prin lemn), 
prezintă un contur dentat 
caracteristic, care servește 
drept un prețios criteriu de 
identificare a lemnului (fig. 
25). Dentaţia poate fi pro- 
nunțată, cu viîrfuri ascuţite 
(Pinus silvestris L.) sau slab 
pronunţată, cu viîrfuri mai 
mult sau mai puţin rotun- 
jite, înalte pînă la circa 8 Wu 
(la Pinus nigra Arn. sau la | 


ş ME ET lua! 
Saal eg! Au! 


ÎȚI 3 


Pinus montana MIill.). b 
N În lemnul de foioase tra- Fig. 25. Traheide radiale (7): 
heidele se găsesc în propor- a — la pin; b — lu pinul negru. 


ţii foarte reduse. După for- 
ma, poziția și funcţia lor se disting trei tipuri principale: traheide vasculare, 
traheide circumvasculare (vasicentrice) și fibrotraheide. 

Traheidele vasculare (fig. 26,a) sînt scurte, asemănîndu-se ca formă şi 
mărime cu elementele de vase, dar neavînd pereţii transversali perforaţi. În 
secțiunea transversală se deosebesc greu de vase. Pereţii laterali ai trahei- 
delor vasculare prezintă numeroase punctuaţii areolate și frecvente îngroşări 
spiralate (ulmi — Ulmus spp. şi simbovină — Celtis australis L.). Pereţii trans- 
versali au punctuaţii la fel ca cele de pe pereţii laterali. Traheidele vasculare 
sînt așezate cap la cap, în șiruri regulate longitudinale, asociate cu vasele, 

Traheidele circumvasculare (fig. 26, b) sînt mai lungi decît elementele de 
Vase și nu sint dispuse în şiruri longitudinale regulate. Ele sînt numeroase 
mai ales în jurul vaselor mari din lemnul cu porii în inel (stejar — Quercus 
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robur L.), castan — Castanea sativa Mill. şi mai puţin numeroase în jarul 
porilor mici din lemnul tîrziu al acestor specii, fiind asociate „cu parenchimul 
longitudinal, cu care se aseamănă destul de mult în secțiune transversală. 
Traheidele circumvasculare constituie un element de legătură între vase şi 
fibre. Pereţii laterali sînt prevăzuţi cu numeroase punctuaţii areolate (cînd 
se învecinează tot cu traheide sau trahee) uneori prezentînd și crasule ca la 
rășinoase (castan — Castanea sativa Mill.). Din cauza dezvoltării vaselor, 


Fig. 26. Traheide vasculare şi circumvasculare la lemnul de toioase: 


m 4raheide vasculare (]) la Ulmus procera Salisb. (15 x); b — traheide circumvasculare (1) la Castanea 
dentata (Mars:h.) Rorkh. (240 x) după Brown. Panshin și Forsaith. 


traheidele circumvasculare apar turtite în secțiune transversală sau se des- 
prind lateral, în care caz poartă numele de traheide disjunctive. 

Fibrotraheidele sînt foarte asemănătoare ca formă cu fibrele, avînd pereţi 
groși, capete ascuţite și lumen destul de mic (în general mai mare decît la 
fibre şi mai mic decît la traheide), fiind însă prevăzute cu punctuaţii areolate, 
cu deschiderea exterioară lenticulară sau liniară, extinsă, orizontală sau oblică 
(fig. 27). De asemenea, la unele specii, spre exemplu din genurile Ilex şi Euony- 
mus, pereţii prezintă îngroșări spiralate. 

La unele specii fibrotraheidele prezintă în interiorul lemnului pereţi trans- 
versali despărțitori (mahon — Swietenia mahagoni Jacq.), de unde li s-a dat 
numele de fibrotraheide septate. La alte specii, segmentarea lumenului este 
falsă, ea apărînd numai datorită depunerii unor plăci transversale de materii 
gumoase sau rășinoase, care dispar prin dizolvare în anumiți solvenţi organici. 
De asemenea, în lemnul unor specii se formează fibrotraheide cu pereţi foarte 
groși, care se alterează şi rețin apa diferit de celelalte fibrotraheide și 
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se contractă foarte puternic prin uscare. 


gelatinoase. 


Ele sînt numite fibrotraheide 


b) Vase. Vasele sau traheele din lemn sînt formate prin fuzionarea unui 
număr mare de celule prosenchimatice cu pereţi relativ subţiri și lumen mare 


— elemente de vase — aşezate cap 
la cap în direcție longitudinală 
și ai căror pereţi intermediari 
au dispărut total sau parţial, 
rezultînd astfel tuburi de dife- 
rite lungimi. Acestea servesc la 
conducerea în arbore a sevei bru- 
te la speciile de foioase. Elemen- 
tele de vase la maturitate sînt 
celule deschise, perforate. Ele 
sînt foarte variate ca formă, di- 
mensiuni, îngroşări ale pereților, 
punctuaţii, perforaţii şi incluzi- 
uni. Aceste caractere sînt cri- 
terii foarte prețioase pentru iden- 
tificarea lemnului. 

Forma elementelor de vase 
poate fi cilindrică sau bombată 
la mijloc (ea un butoi), uneori 
prismatică, dacă secţiunea trans- 
versală este poligonală. Ele sînt 
scurte sau alungite, avind un 
capăt sau ambele capete ascuţite 
sau rotunjite, prin înclinarea pe- 
reţilor transversali faţă de cei 
longitudinali (fig 28). 

Pereţii înclinați de la capete 
poi fi mai mult sau mai puţin 
paraleli sau în diverse alte poziţii. 

Lungimea elementelor de va- 
se variază foarte mult de la o 
specie la alta şi chiar la aceeași 
specie. Asociaţia internaţională 
a anatomiștilor pentru lemn 
a stabilit următoarele categorii 


extrem de scurte 


foarte scurte 


potrivit de scurte 


mijlocii 


potrivit de lungi 


foarte lungi 


extrem de lungi 


r) 


= 
5 
= 


Fig. 27. Fibrotraheide (d. P. Greguss): 


a — la Ribes alpinum L.; b — la Betula nana L.; e — la Rosa canina L..; 
d — la Crataegus oxyacantha L.; e — la Cornus sanguinea |. 


de lungimi ale elementelor de vase: 


pînă la 175 u 


250 un 
350 u 
800 yu 


801—1 100 yu 
1101—1 900 u 
peste 1900 u 


Dimensiunea elementelor de vase în secțiune transversală (a porilor) este 
de asemenea foarte variabilă. Dimensiunea pe direcție tangenţială fiind în 
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general mai constantă, serveşte ca indicație pentru elementele de vase. După 
această dimensiune, porii s-au împărţit în următoarele categorii de către Aso- 
ciaţia internaţională a anatomiștilor pentru lemn: 


extrem de mici sub 25 yu, 
foarte mici 26— 50u 
potrivit de mici 51—100 u 
mijlocii 101—200 u 
potrivit de mari 201—300 u 
foarte mari 301—400 u 
extrem de mari peste 400 u 


Desimea vaselor se indică 
prin numărul lor pe unita- 
tea de suprafaţă în secțiune 
transversală (mm2). La lem- 
nele cu porii așezați în inel 
este mai util ca numărul va- 
selor să se indice separat 
peniru lemnul timpuriu și 
tîrziu. 

Grosimea pereţilor ele- 
mentelor de vase variază în 
general de la 1,5 la 3u. Din 
acest punct de vedere se 
formează numai două cate- 
gorii: vase cu pereţi subţiri 
sau groși. 

Forma elementelor de 
vase în secțiune transver- 
sală depinde și de modul de 
grupare al vaselor. După 
cum se observă în secţiunea 
transversală (fig. 29), vasele 
pot fi unitare (singulare, in- 
dividuale) sau grupate, for- 
mînd vase multiple, lanțuri 
(şiruri radiale) sau cuiburi ori 
ciorchine (vase în cuiburi sau 
în ciorchine). Vasele unitare 
sînt rotunde sau ovale, cu 
axa mare în direcţie radială. 
Conturul lor este poligonal în special cînd sînt înconjurate de celule cu 
pereţi groși, cum sint fibrele. Vasele multiple sînt formate prin alăturarea în 
general radială a mai multor vase (frecvent 2—7) şi prin turtirea pereţilor 
intermediari dau impresia unui singur vas divizat prin pereţi transversali. 

Lanţurile de vase (pori) sînt formate prin alăturarea mai multor vase (în 
general peste 7) în direcţie radială, fiecare vas păstrindu-și individualitatea. 
Cuiburile sau ciorchinele de vase sînt formate prin îngrămădirea acestora astfel 
că iau forma generală pe care o indică numele. 


Fig. 28. Elemente de vase (d. P. 
Greguss): 

a — la Corylus avellana L.; b— la Ilex aqui- 

folium L.; c — la Tilia cordata. Mill.; d — la 

Quercus cerris L.; e — la Padus mahaleb (L..) 

Borkb.; f — la Populus nigra L.; g — la Fra- 


xinus americana L. 


Fig. 29. Forma şi gruparea vaselor 
în secțiunea transversală a lemnului 


(15 x): 
a — pori unitari (Lonicera xylosteum L.); 
b — pori multipli radiali (4inus glutinosa 


Gaertn.) ; e— pori în lanţuri (Corylus aveliana L.); 

d — pori în ciorchine (Sarothamnus scoparius 

(L.) Wimm.); e — pori în cuiburi (Daphne 
mezereum L.). 
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Distribuţia vaselor în cuprinsul inelelor anuale și în lemnul tîrziu (la lem- 
nele cu porii așezați în inel), a fost arătată în capitolul privitor la structura 
macroscopică a lemnului (fig. 9.). 

Resorbţia pereţilor transversali ai elementelor de vase poartă numele de 
perforaţie şi poate fi simplă (unitară), sau multiplă (fig. 30). Perforaţia simplă 
are forma circulară sau ovală (uneori mult alungită). Restul din peretele trans- 
versal (placa perforaţiei) este numit marginea perforaţiei, care poate fi mai 


Fig. 30. Perforaţii ale elementelor de vase (270 X ; ap. n. = 0,65): 


a -- perforație simplă (Acer negundo L.); b — perforaţie scalariformă cu bare putine (Corylus colurna L.): c — perfo- 
rațe scalariformă cu bare numeroase (Alnus ziridis (Chaix) Lam. et DC.). 


mult sau mai puţin lată. Perforaţiile multiple sînt formate din goluri limi- 
tate de bare intermediare, în poziţie transversală față de axa longitudinală a ele- 
mentului de vas. Perforaţia acestora are forma unei scări cu treptele consti- 
tuite din barele despărţitoare, încît a luat numele de perforaţie scalariformă. 
La unele specii barele sînt ramificate sau găurite astfel că perforaţiile 
au forma unor rețele, purtînd denumirea de perforaţii reticulate sau ciuruite. 
forma perforaţiei, numărul barelor și caracterele acestora constituie criterii 
de identificare a lemnului uneori hotărîtoare, speciile putînd fi clasificate în 
două mari grupe, după cum prezintă perforaţii simple sau scalariforme. 
Punctuaţiile de pe pereţii laterali, prin natura, numărul, gruparea şi distri- 
buția lor, au de asemenea o valoare deosebită în operația de identificare a 
lemnului (fig. 19). Tipul de punctuație depinde de felul celulelor cu care se 
invecinează elementul de vas. 
Punctuaţiile sînt areolate față de alte celule prosenchimatice (traheide, 
fibre ; între elementele de vase și traheidele vasculare punctuaţiile sînt la fel 
cu cele intervasculare) şi areolate, semiareolate sau simple în zonele de contact 
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cu celule parenchimatice. Punctuaţiile din zonele de contact cu razele medulare 
au forme destul de diferite de ale elementelor dispuse longitudinal. Punctuaţiile 
intervasculare de pe pereţii tangenţiali au o importanţă mai mare pentru 
identificarea lemnului. Punctuaţiile intervasculare pot fi izolate dar mai ales 
grupate în zid, în fagure, scalariform, în ciorchină sau cuib. Punctaţiile dinspre 
fibre (dacă există) sau fibrotraheide sînt în general dispuse într-un singur șir 
longitudinal, mai mult sau mai puţin înclinat. 


Fig. 31. Tile în elementele de vase la lemnul de salcim (300 x ; ap.n. = 0,65): 


a — în secțiune transversală: b în secțiune longitudinală. 


Îngroșările spiralate ale pereţilor lipsesc la elementele de vase ale unor 
specii, pe cînd la altele, prin înclinarea și desimea lor dau indicaţii preţioase 
pentru identificarea speciei (fig. 15). La lemnele cu porii înprăștiaţi, în cazul 
cînd au îngroșări spiralate, ele se prezintă la toate elementele de vase din inelul 
anual, pe cind la cei cu porii aşezaţi inelar, ele sînt prezente în general la 
elementele de vase din lemnul tîrziu. 

Incluziunile din vase, care au ca scop să reducă sau să oprească circulaţia 
apei în lemn, sînt fie tile, fie depuneri de substanţe diverse (gume, materii 
calcaroase — spre ex. fosfat de calciu —. rar grăunţi de amidon sau cristale). 

Tilele sînt excrescențe ale celulelor de parenchim (parenchim lemnos sau 
parenchim de rază) din jurul elementelor de vas în cuprinsul acestuia, prin 
punctuaţii (fig. 31). Tilele pot avea pereţi subțiri sau pereţi groși, prevăzuţi 
cu punctuaţii. În unele cazuri pereţii se îngroașă extrem de mult și prezintă 
punctuaţii ramiforme. Asemenea formaţiuni se numesc tile sclerozate. La unele 
specii tilele sînt abundente, se formează în masă și umplu complet vasele 
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(salcîim — Robinia pseudacacia L.) iar la altele sînt rare, închizind numai parţial 
vasele (nuc — Juglans regia L.). Uneori tilele sînt colorate caracteristic. 

Incluziunile de gume în elementele de vase se prezintă în diferite forme, 
ca masă care închide vasul, grămezi pe pereţi sau plăci transversale, în special 
în apropierea perforaţiilor și în culori de obicei roşii-brune (glădiță — Gledi- 
tschia triacanthos L.). 

Existenţa tilelor şi gumelor în elementele de vase, cum și modul lor de pre- 
zentare constituie un criteriu preţios pentru identificarea lemnului. În schimb 
incluziunile de materii calcaroase au o valoare secundară, fiind rare (dud— 
Morus spp., mahon — Swietenia mahagoni Jacq., teak — Tectona grandis L. f.). 


ANAYAY, 


AYAY, 


= ai 
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Fig. 32. Diferite tipuri de fibre (d. P. Greguss): 


a— la Fagus silvatica L.; b— la Quercus cerris L.; c— la Juglans regia L.; d— la Castanea 
sativa L.; e — la Corylus avellana L.; f — la Liriodendron tulipifera L.; g — la Ciematis 
vitalba L.; h — Ficus elastica Roxb.; i — fibre septate la Punica granatum L. 


c. Fibre. Fibrele libriforme, fibrele lemnose sau pe scurt fibrele, constituie 
elementele de rezistenţă ale lemnului de foioase. Ele sînt celule foarte alungite 
şi subțiri, cu pereţi groși (foarte rar subțiri) și lumen mic (uncori aproape 
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liniar), cu punctuaţii mici, avînd deschidere liniară (aspect de mici crăpături 
sau butoniere), oblică, mai abundente pe pereţii radiali, decît pe cei tangen- 
țiali; rareori au punctuaţii areolate mici. Fibrele au contur de obicei poli- 
gonal în secţiune transversală iar la capete sînt uneori dentate sau bifurcate, 
spre a se ancora mai bine unele de altele (fig. 32). Fibrele de la limita exte- 
rioară a inelului anual sînt foarte turtite la unele specii (ex. la paltin) și 
cu pereți groși, astfel că, prin contrast 
cu restul masei lemnului, marchează bine 
conturul inelului anual. 

Lungimea și grosimea fibrelor (la mij- 
loc), cum şi raportul între aceste două 
mărimi, variază de la o specie lemnoasă 
la alta și chiar la aceeași specie, dar în 
limite mai restrînse. Asociaţia internaţio- 
nală a anatomiștilor pentru lemn împarte 
fibrele după lungime în următoarele ca- 
tegoru: 


extrem de scurte sub 500 yu 
foarte scurte 501— 700 u 
potrivit de scurte 701— 900 u 
mijlocii 901—1 600 u 
potrivit de lungi 1 601—2 200 yu 
foarte lungi 2 201—3 000 u 
extrem de lungi peste 3 000 u 


Grosimea pereţilor fibrelor poate fi 
de 3— 6,5 u şi chiar mai mult. Diametrul 
fibrelor la mijloc depinde de specie și are 
valori de la 10 la 60 u, rareori mai mult. 
Proporția fibrelor în lemn variază foarte Fig. 33. Fibre gelatinoase la Quercus alba 
mult de la o specie la alta, putînd ajunge  L.,310 x (d. Brown, Panshin și Forsaith), 
pînă la 70%; şi mai mult. 

Fibrele sînt distribuite foarte variat în lemn, de la împrăștiate uniform pînă 
la grupări caracteristice (benzi, zone sub forma de flăcări, zone insulare cu 
contur neregulat ctc.), aşa cum se vede în secţiunile transversale prin lemnul 
diverselor specii (planşele 1—159). La lemnele cu porii așezați inelar sînt 
concentrate mai mult în lemnul tîrziu. 

Unele specii lemnoase exotice au fibre cu lumenul divizat prin pereţi 
transversali — fibrele septate (fig. 32, i) — , care îndeplinesc în alburn func- 
ţia de depozitare a amidonului sau a cristalelor de oxalat de calciu în 
duramen. Septarea poate fi falsă, ca și la fibrotraheide, datorită plăcilor 
transversale de substanțe inmagazinate în golul celular. De asemenea, unele 
specii (salcim — Robinia pseudacacia L., dud — Morus spp. simbovină — 
Celtis australis L.) au în mod normal fibre gelatinoase (fig. 33), care au 
caracteristici asemănătoare cu fibrotraheidele gelatinoase. Fibrele gelatinoase 
apar şi în lemnul anormal, cum este lemnul de tensiune. Ca forme deose- 
bite de fibre, trebuie menționate fibrele scurte și cu pereţi subțiri (asemă- 
nătoare cu celulele de parenchim fusiform), care se găsesc la unele specii de 
foioase cu lemn foarte ușor. 
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Fig. 34. Aspectul microscopic al parenchimului lemnos longitudinal (75 x ); 


a — parenchim difuz (Juniperus tirginiana L.); b — parenchim metatraheal (Juglans regia L.); c — parenchinu 

metatraheal in benzi (Celtis australis L.); d — parenchim circumyvascular (Miricaria germanica (L.) Desv.): 

e — parenchim confluent (Laburnum anagyroides Med.); f-— parenchim paratraheal, metatraheal și terminal 
(Robinia pseudacacia L..). 
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d. Parenchim. Parenchimul din lemn, după poziţia pe care o are, este de două 
tipuri: parenchim axial sau vertical, numit parenchim lemnos şi parenchim trans- 
versal, orizontal, radial sau parenchim de rază, întrucît se află în razele medulare. 

Parenchimul lemnos (fig. 34) este format din celule parenchimatice dis- 
puse paralel cu axa arborelui. După forma celulelor, modul de asociere a 
lor și poziţia pe care o ocupă, se disting patru categorii: parenchim lemnos 
longitudinal, parenchim lemnos 
fusiform, parenchim lemnos epi- 
telial şi parenchim traumatic. 

Parenchimul lemnos  longi- 
tudinal este constituit din şi- 
ruri de celule parenchimatice 
puse cap la cap, formînd un 
cordon de lungimi diferite. Vă- 
zute în secţiune longitudinală, 
celulele de la capetele şirului 
sint ascuţite şi plate la bază 
iar cele din mijloc au formă 
rectangulară. Numărul celule- 
lor dintr-un şir este foarte va- 
riat, ajungînd pînă la 10 și 
mai mult. La lemnele cu struc- 
tură etajată, şirurile sînt com- 
puse în general din 2—4 celule. 
Şirurile sînt mai lungi la răși- 
noase decit la foioase dar în 
lemnul de rășinoase se găsesc 
destul de rar. Uneori celulele Fig. 35. Parenchim lemnos longitudinal și fusiform 


J 


au conţinut de culoare închisă (d. P. Greguss): 

ă aj [i ke a — la Alnus incana (L.) Mânch.; b — la Fagus silvatica L.; e — la 
la TăȘInOase GENU cristale“ la fo Imorpha fruticosa L.; d — la Clematis vitalba L.; e — la Juglans 
ioase. La cordoanele alăturate cea ÎN 


de parenchim longitudinal sau 
la cele în contact cu raze medulare, apar destul de frecvent celule disjunctive. 
Pereţii celulelor au grosime egală sau cei radiali sînt ceva mai groşi. Punctua- 
ţiile de pe pereţii în contact cu alte celule parenchimatice sînt în general simple, 
mici, numeroase, grupate de obicei în ciorchină. Pe pereţii dinspre elementele 
de vase, punctuaţiile au aceeași formă și dimensiune cu ale acestora şi sînt dispuse 
liniar sau scalariform. Pereţii dinspre fibre uneori nu au punctuaţii. 

Distribuţia parenchimului lemnos longitudinal în cuprinsul inelelor anuale 
a fost descrisă în capitolul privitor la structura macroscopică a lemnului. 

Parenchimul lemnos fusiform este format din celule asemănătoare ca formă 
cu fibrele, avînd însă pereţii subţiri și lungime mai redusă (fig. 35). Acestea 
sînt mai puţin frecvente decît cele de parenchim lemnos longitudinal, găsin- 
du-se mai mult în lemnul arbuștilor decît în al arborilor. În secţiune trans- 
versală nu se deosebese de parenchimul lemnos longitudinal. 

Celulele de parenchim fusiform care sînt mult alungite şi subţiri, cu capetele 
ascuţite, poartă și numele de parenchim fibros. Uneori lumenul acestor celule 
este divizat (septat) prin pereţi transversali foarte fini. 
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Parenchimul epitelial mărginește canalele rezinifere și gumifere (v. fig. 39). 
Celulele respective sînt de două tipuri, după grosimea pereților: celule epiteliale 
cu pereţi subțiri (pin — Pinus spp.) şi celule epiteliale cu pereţi groși (larice — 
Larix decidua MILll., molid — Picea excelsa (Lam.) Link. șiduglas — Pseu- 
dotsuga taxifolia (Lamb.) Britt.). 

Parenchimul traumatic sau de cicatrizare se formează datorită rănirii 
cambiului și este format din celule neregulate ca formă şi mărime, cu pereţi 
groși și punctuaţii numeroase. Petele medulare constituie un caz special 
de asemenea formaţie de parenchim, care ia naștere spre a închide galeriile 
formate în cambiu de larva unor insecte 
din genul Agromiza (fig. 36). 

Celulele de parenchim din lemn conţin 
uneori cristale de diferite substanţe ; în unele 
cazuri destul de rare, prezenţa cristalelor 
lor poate servi la identificarea speciei (ex. 
Juglans nigra L. are cristale, pe cînd Juglans 
cinerea L. nu are). 

e) Parenchimul de rază este format din 
celule parenchimatice dispuse radial, în 
formă de benzi, constituind, în unele cazuri, 
Fig. 36. Pată medulară la Sorbus tor- împreună cu celulele de parenchim epitelial 

minalis |. (73 >). și celulele prosenchimatice (iraheidele radia- 
le), razele medulare ale lemnului. 

Razele medulare formate numai din celule așezate orizontal, cu axa longi- 
tudinală în direcție radială, poartă numele de raze medulare omogene (la răși- 
moase și foioase) iar cele care cuprind și celule așezate cu axa longitudinală 
vertical (în general celulele de la marginile razelor), se numesc raze medulare 
eterogene (la unele specii de foioase). Celulele orientate vertical se pot afla 
pe un rînd sau mai multe rînduri la ambele margini ale razei medulare, une- 
ori şi în cuprinsul acesteia. Sînt cazuri cînd razele medulare sînt formate nu- 
mai din celule așezate vertical, spre exemplu razele medulare înguste de la 
Ile spp. La unele specii de rășinoase (din genul Pinus, Picea, Larix,  Pseudo- 
isuga, Tsuga, mai rar Abies, Juniperus, Thuja, Chamaecyparis) razele me- 
dulare cuprind și traheide radiale, aşezate în general la margine, mai rar și 
în mijlocul lor. 

n razele medulare ale unor specii de rășinoase se pot afla canale rezi- 
nifere (unul, foarte rar două) iar la foioase, canale gumifere, canale taninifere, 
celule uleioase sau rășinoase, celule cu cristale de substanţe calcaroase (oxalat 
sau carbonat de calciu etc.). În acest caz, la celulele parenchimatice de bază 
se adaugă și cele specifice acestor formaţiuni (parenchim epitelial, celule 
secretoare etc.). 

Razele medulare care sînt formate din celule așezate într-un singur şir 
vertical poartă numele de raze medulare uniseriate. Cele formate din celule 
aşezate în două șiruri sînt numite raze medulare biseriate, iar cele cu celule dis- 
puse în mai multe şiruri, raze medulare pluriseriate (poliseriate). La cele din 
urmă se indică numărul șirurilor de celule de la mijloc (exemplu 3-seriate, 
-seriate, l5-seriate etc.), la capete numărul șirurilor reducîndu-se, astfel că 
marginea este formată dintr-un singur rînd de celule. Canalele rezinifere sau 
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seriate (Aces platanoides):; L.) e 


a — uniseriate (Taxus baccata L. 
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gumifere se află totdeauna în raze medulare pluriseriate, încît acestea sînt 
foarte ingroşate la mijloc, devenind fusiforme în secțiune tangenţială (raze 
medulare fusiforme). 

În lemnul de rășinoase predomină razele medulare uniseriate, cele bise- 
rate sint sporadice și foarte puţine cele pluriseriate. Razele medulare fusi- 
forme sint mai frecvente la speciile din genurile Pinus, Picea. Larix şi 
Pseudotsuga. 

Numărul de şiruri de celule şi numărul de celule pe direcție verticală (pe 
inălțimea razei) pot servi ca indicaţii pentru identificarea lemnului. În general, 
numărul celulelor pe înălțimea razelor medulare variază în limite mai largi la 
aceeași specie, decit numărul de celule, respectiv de şiruri, în lăţime la mijloc. 
Inălțimea şi lățimea razelor medulare la mijloc se indică și în microni. După 
lăţimea maximă a razelor medulare, s-au format următoarele categorii: 


extrem de înguste sub 15 u potrivit de late 101—200p 
foarte înguste 16-— 25 ș foarte late 201—400 pu 
potrivit de inguste  26— 50 U extrem de late peste 400 4 
mijlocii 51-—100 u 


Celulele parenchimatice care formează razele medulare au dimensiuni foarte 
Variate de la o specie lemnoasă la alta, în general avînd între 10 şi 30 u în 
secțiune. 

Distribuția razelor medulare se indică în determinările microscopice, prin 
numărul lor pe milimetru în secțiunea transversală a lemnului. La Tăşinoase 
acest număr variază în limite restrînse, în general de la 6 la 9 pe mm. La foioase 
numărul este foarte diferit de la o specie la alta, pentru speciile cuprinse în 
cheia de determinare fiind de obicei mai mic de 10 pe mm. Brown-Panshin- 
Forsaith indică următoarele categorii de desime a razelor medulare la lemnele 
de foioase: 


rare pinp la 5 pe mm dese 14—20 pe mm. 
normale 6— 9 pe mm foarte dese peste 21 pe mm. 
potrivit de dese 10-—13 pe mm 


Numărul razelor medulare se indică şi pe mm? în secţiune tangenţială. 

Punctuaţiile celulelor din razele medulare sînt caracteristice la unele specii 
prin forma, numărul şi aşezarea lor. În special la rășinoase, caracterele punctua- 
țiilor din cimpul de încrucișare al celulelor de parenchim de rază cu traheidele 
longitudinale constituie unul din preţioasele criterii de identificare. Aceste 
caractere se determină foarte bine pe secţiunile radiale în lemn. După 
E.W.J. Philhps şi Brown-Panshin-Forsaith, punctuaţiile în cîmpul de încruci- 
sare din lemnul timpuriu se pot prezenta în următoarele tipuri, ilustrate 
în fig. 38: 

— Punctuaţii poligonale (« ferestre»), largi, cu contur patrulater avind 
colțurile rotunjite (frecvente la pin — Pinus silvestris L.). 

— Punctuaţii pinoide, mai mici decît cele poligonale, ovale, areolate sau 
simple, numeroase. Cind este una singură în cîmpul de încrucișare, deschiderea 
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=» mai largă într-o parte a ovalului. Sînt caracteristice speciilor din genul 
Pinus. 

— Punctuaţii piceoide, eliptice,  areolate, cu deschiderea interioară 
-xtinsă. liniară. Sînt caracteristice speciilor din genurile Picea, Larix și 
Psudotsuga. 

— Punctuaţii taxodioide, de formă ovală sau circulare, mari, areolate, cu 
deschidere interioară inclusă. Sînt caracteristice genurilor Taxodium și Sequoia, 
precum și la Abies şi Thuja. 

— Punctuaţii cupresoide, ova- 
le. larg areolate, cu deschiderea 
interioară eliptică inclusă (carac- 
ter care le deosebește de punc- 
tuaţiile piceoide). Sînt caracteri- a 
stice cupresaceelor (genurile Ju- 
niperus, Chamaecyparis) cu excep- 
ţia genului Thuja. Se găsesc și la 


genul T'suga şi Taxus. (2) 
e 
- 


Numărul  punctuaţiilor din 
cimpul de încrucișare variază în 
general de la 1 la 4. = 

Punctuaţiile dintre traheidele 
radiale și traheidele verticale sînt 
areolate şi semiareolate către pa- 
renchimul lemnos longitudinal și 
parenchimul de rază. 


f. Canale intercelulare. Canalele A il P. A 
intercelulare sînt reprezentate prin  Eig- 38. Tipurile de punctuaţii în cimpul de ineru- 
= cisare dintre celulele de parenchim de rază și tra- 


canalele rezinijere (fig. 39) lu răși-  peidele verticale (d. E.W.V. Phillips din Brown. 
noase și canaleie gumifere (deşi ele Panshin și Forsaith): 
conţin substanțe de diferite naturi, a — punctuaţii poligonale (« ferestre »; b —punctuaţii pinoide 
pari E areolate; c — punctuaţii pinoide simple; d — punctuaţii piceoide; 
gumoase, rașinoase, uleioase etc.) e — punctuații taxodioide; f — punctuaţii cupresoide. 3 
la foioase. Canalele intercelulare 
sînt mărginite de parenchim epitelial. Primul rînd de celule marginale 
secretă substanţa respectivă în canal. Celulele secretoare sînt înconjurate 
parţial sau total de celule parenchimatice plate (celule separatoare) în general 
pline cu aer și apoi de un alt rînd de celule de parenchim longitudina! (celule 
însoţitoare). 

Atît canalele rezinifere, cît şi cele gumifere, pot fi verticale (cele mai frec- 
vente) şi orizontale (mai rare). Canalele orizontale sînt mult mai mici decît 
cele verticale şi sînt situate în cuprinsul razelor medulare pluriseriate. Canalele 
verticale se unesc din loc în loc cu cele orizontale, astfel că formează o reţea 
complexă și continuă. Secţiunea transversală a canalelor are forma circulară 
sau ovală, în general mai alungită în direcţie tangenţială. Mărimea (diametrul) 
variază la canalele rezinifere în general de la 80 la 200 u, diametrul cel mai 
frecvent fiind între 100 şi 150 u. Canalele rezinifere traumatice sînt mai mari 
decît cele normale. 

Uneori canalele rezinifere, mai ales cele din duramen, sînt închise de 
tilosoizi, care sînt formaţiuni asemănătoare cu tilele, fiind excrescenţe 
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ale celulelor de parenchim epitelial în cavitatea canalelor, fără a trece prin 
punctuaţii. Prezenţa sau absenţa canalelor rezinifere, mărimea, numărul, 
gruparea şi dispoziţia lor în cuprinsul inelului anual, pot servi ca indicații pentru 
identificarea lemnului. Canalele gumifere au o importanţă mai redusă în lucră- 
rile de identificare a lemnului, decît canalele rezinifere. 


Fig. 39. Canale rezinifere (300 x; ap. n. = 0,65): 


a — canal rezinifer vertical izolat; b, c — canale rezinifere verticale grupate; d — canal rezinifer orizontal. 


Fig. 40. Aspectul microscopic 

general al lemnului de răși- 

noase (d. Forest Products La- 
boratory, Madison): 


ir — secțiune transversală; rd — sec- 
țiune radială ; tg — secţiune tangenţială ; 
ia — inel anual; ltp — lemn timpuriu: 
Is — lemn tîrziu ; irh — traheidă; 
rm — rază medulară; crl — canal rezi- 
nifer longitudinal; cro — canal rezinifer 
orizontal; ps — punctuație simplă; 
pa — punctuație areolată. 
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Fig. 4]. Aspectul microscopic 

general al lemnului de foioase 

(d. Forest Products Labora- 
tory, Madison): 


ir — secţiune transversală; rd — sec- 
țiune radială ; fg — secţiune tangenţială ; 
ia — inel anual; ltp — lemn timpuriu; 
lz — lemn tîrziu; v — vas; vs — vas cu 
perforaţie  scalariformă ; f — fibră; 
rm — rază medulară; pl — parenchira 
lemnos; ps — punctuaţii simple. 
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3. Aspectul general al structurii microscopice a lemnului 
de rășinoase şi de foioase 


Structura lemnului de răşinoase, aşa cum s-a arătat și în capitolul 
privitor la aspectul macroscopic al lemnului, este mult mai simplă și 
mai uniformă decît a lemnului de foioase, care se caracterizează prin 
complexitate. 

Aceste diferenţe sînt puse în evidență 
sugestiv în fig. 40 şi 41, în care sînt 
prezentate mărit cite un cub de lemn de 
răşinoase şi de foioase, spre a se vedea 
aspectul general al structurii microscopice. 

Unele foioase indigene (spre ex. specii 
din genurile Tilia, Aesculus, Sophora, Cy- 
tisus, Laburnum, Cercis) şi mai ales exo- 
tice (spre ex. mahon, guaiac), prezintă o 
structură caracteristică, la care elementele 
anatomice (total sau parţial) sînt așezate 
foarte regulat în straturi orizontale (fig. 
42). Asemenea structură a lemnului esie 
denumită de aceea structură etajată. Limi- 
tele straturilor (etajelor) sînt uneori vizi- 
pile cu ochiul liber sau cu lupa pe sec- 
ţiunea tangenţială, ca linii transversale, 
la distanţe destul de egale, mai distincte 
în duramen decît în alburn. Numărul eta- 
jelor pe cm înălțime (longitudinal) este 
L fete foarte diferit de la o specie la alta (de 
Fig, 4, Surenră mentin lemnul Ja 15, la 120, eecvent 90 — 60) și Variază 

Schum. (d. Boulton, Record). destul de mult la aceaşi specie. 
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Fig. 43. Structura lemnu- 
lui de  monocotiledonate 
(bambus, 75 X). 
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4. Aspectul general al structurii microscopice a lemnului 
de monocotiledonate 


Lemnul de monocotiledonate (palmieri, bananieri, agave, bambuşi etc.). 
specii lemnoase exotice din zonele tropicale şi subtropicale, este foarte puţin 
folosit în țara noastră. Mai cunoscut este lemnul de bambus. 

Structura lemnului de monocotiledonate este foarte caracteristică, funda- 
mental deosebită de aceea a răşinoaselor şi foioaselor. Lemnul lor este format 
din fascicule liberolemnoase bine distincte, dispuse neregulat într-o masă de 
țesut parenchimatic, mai moale (fig. 43). 

Flementele de xilem (lemn) sînt situate spre mijlocul fasciculului iar cele 
de tloem (coajă) spre margine, vasele fiind înconjurate de țesut de susținere 
format din fibre. Fasciculele sînt mai numeroase spre periferia trunchiului. 
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MODUL DE ÎNTOCMIRE ȘI UTILIZARE A CHEILOR DE IDENTIFICARE 


La identificarea speciei botanice din care provine materialul lemnos, se 
face uz de așa-numitele chei de identificare, întocmite după mai multe prin- 
cipii. Cheile adoptate aproape unanim sint cheile dichotomice. Acestea se 
utilizează în lucrările care se referă la un număr restrîns de specii și se carac- 
terizează prin aceea că au 0 singură intrare, respectiv un singur criteriu 
iniţial. 

În afară de acestea, în cazul unui număr mare de specii, se tolosesc chei 
cu mai multe intrări, al căror mod de întocmire şi utilizare diferă de al cheilor 
dichotomice. 

Cheia de identificare dichotomică se bazează pe principiul prezentării în 
anțiteză a caracterelor comune unor specii sau unor grupe de specii și prin 
eliminarea caracterelor nespecifice materialului respectiv. Opoziția caracte- 
velor lemnului se poate referi la prezenţa sau absenţa unui caracier, spre exemplu: 
cu vase — fără vase, cu canale rezinifere — fără canale rezinifere, sau la aspec- 
tele specifice ale caracterelor considerate, spre exemplu: cu raze medulare 
late — cu raze medulare înguste; lemn moale — lemn tare ete. Același prin- 
cipiu este valabil și pentru caracterele microscopice, deosebirea datorindu-se 
numai faptului că examinarea caracterelor menţionate se face la microscop, 
cu o optică mai puternică, pentru a se putea identifica aspectele lor specifice: 
raze medulare uniseriate — raze medulare pluriseriate, perforaţii simple — 
perforaţii scalariforme etc. 

Cheile bazate pe acest principiu se desfăşoară prin ramificarea dichotomică 
(împărţirea în două) a poziţiei care cuprinde caracterele comune grupului 
de specii. Criteriul inițial, cît şi criteriile imediat următoare de grupare a spe- 
ciilor se aleg din cele comune grupelor cît mai mari, rămînînd ca criteriile finale 
să fie caracteristice speciei însăși, sau speciilor care nu pot fi deosebite din punc- 
tele de vedere considerate. De aceea, la sfîrșitul unei ramuri din lanțul dicho- 
tomic poate să apară o specie sau mai multe specii. 

Respectarea integrală a principiului dichotomic la întocmirea cheilor de 
identificare este posibilă numai în cazul în care criteriul iniţial, respectiv carac- 
terul cu care se intră în cheie, permite gruparea speciilor în două. În cazul în 
care criteriul considerat nu permite acest lucru, ca de exemplu culoarea lem- 
nului, cheia pierde inițial caracterul său dichotomic. În asemenea situații, 
speciile se grupează iniţial în mai multe grupe sau subgrupe, fiecare din 
acestea avind în continuare o cheie de identificare dichotomică proprie. 

Exemple de utilizare a cheilor de identificare. 

]. Se examinează macroscopic piesa de lemn şi se constată următoarele 
caractere: lemn cu o structură complexă, cu vase, respectiv cu pori mari, nume- 
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xoşi, frecvent multipli (în ciorchină), aşezaţi în inel; cu porii din lemnul tîrziu 
împrăștiați, cu tendinţe de grupare tangenţială la limita inelului ; cu parenchim 
paratraheal confluent ; cu tile abundente care închid complet vasele; cu raze 
medulare foarte fine, abia vizibile sau nevizibile cu ochiul liber, alburn alb-găl- 
bui îngust, duramen galben-auriu: lemn tare și greu. 

Aplicarea cheii de identificare (pag. 120) se face după cum urmează: se 
citesc ambele paragrafe de sub punctul 1 și se alege cel care corespunde carac- 
teristicilor speciei. La caracterele determinate specifice lemnului de foioase 
corespunde paragraful al doilea de la punctul 1, care trimite la punctul 18 
(pag. 124). Se citesc din nou ambele paragrafe de sub punctul 18 şi se alege 
cel care corespunde noului caracter. În exemplul dat fiind o specie cu pori 
așezați în inel, înseamnă că se încadrează în primul paragraf de la punctul 18, 
care trimite la punctul 19. Examinînd mai în detaliu modul de așezare al porilor 
lemnului, se constată că aspectul acestora de pe secţiunea transversală cores- 
punde primului paragraf al poziţiei 19, care trimite la 20. Aplicînd același 
principiu și ţinînd seama că porii sînt bine vizibili cu ochiul liber, se face trimi- 
terea la 21. La paragraful 21 se face apel la razele medulare, care fiind foarte 
înguste, abia vizibile sau nevizibile cu ochiul liber, încadrează piesa de lemn 
la grupa celor de sub punctul 35 (pag. 127), la care se face trimiterea în conti- 
nuare. La acest punct se examinează modul de prezentare al porilor în lemnul 
tîrziu și, fiindcă la materialul examinat se prezintă împrăștiați cu tendințe 
de grupare tangenţială spre limita inelului, se încadrează în paragraful al doilea, 
care trimite la punctul 10 (pag. 128). 

Din citirea primului paragraf al punctului 10 rezultă că nu corespunde 
acestuia datorită mai multor caractere care nu-i sînt proprii (pori rari, paren- 
chim metatraheal, tile rare etc.), dar corespunde paragrafului al doilea, care 
face trimiterea la punctul 41. Fiind un lemn greu, cu duramen distinct, cores- 
punde paragrafului care trimite la 42. Dată fiind culoarea alburnului și dura- 
menului, cît și abundența tilelor, lemnul cercetat se încadrează în paragraful 
care indică mai departe punctul 43. Citirea atentă a paragrafelor de sub 43 
conduce în final la concluzia că proba examinată este un lemn de salcîm 
(Robinia pseudacacia L.). 

În mod analog se aplică cheia de identificare a principalelor specii fores- 
tiere bazată de la început pe caracterele structurii lemnului (pag. 143), cheia 
de identificare macroscopică a lemnului principalelor specii forestiere, care 
are drept criteriu inițial aspectul vărgat sau nevărgat al lemnului (pag. 171), 
precum şi cheia de identificare microscopică (pag. 180), toate avind structură 
dichotomică. 

2. Identificarea lemnului luînd ea criteriu inițial culoarea acestuia. La cheia 
la care criteriul iniţial, respectiv caracterul cu care se face intrarea în cheie, 
îl constituie culoarea lemnului. este necesar să se facă în prealabil o încadrare 
a piesei în una din grupele de specii constituite în funcție de culorile de bază 
ale lemnului: albă, galbenă, roșie, brună și cenușie. În cadrul culorii de bază 
aleasă, se examinează nuanţa culorii secundare sau de combinaţie și se urmă- 
rește încadrarea piesei în subgrupa imediat următoare, de ex.: la culoarea 
de bază albă, subgrupele sînt: alb, alb-gălbui, alb-roșşiatic, alb-roz, alb-brun 
şi alb-cenușiu. Din combinaţia a 3 culori rezultă nuanţe care se exprimă prin 
menţionarea culorilor participante în ordinea intensității culorii, de ex.: alb- 
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gălbui-roșiatic, alb-cenuşiu-roşiatic etc, Prin această încadrare a probei într-o 
grupă sau subgrupă de culori, drumul pînă la precizarea speciei este mult 
scurtat față de acela din cheile bazate pe alte criterii iniţiale. 

Exemplu. Caracterele lemnului: culoare alb-gălbuie, nevărgai, cu pori mici, 
împrăștiați, nevizibili cu ochiul liber, cu raze medulare foarte fine, uneori 
nevizibile cu lupa, lemn ușor moale, cu pete medulare rare, alb-roșiatice. 

Cheia se aplică în felul următor: Piesa se încadrează în grupa lemnelor 
cu culoarea de bază albă (pag. 153), subgrupa lemnelor alb-gălbui. Fiind 
nevărgat, intră în paragraful al doilea de sub punctul ], care trimite la 13, 
Din citirea ambelor paragrafe de sub punctul 13, se constată că piesa se 
încadrează, datorită prezenţei razelor medulare inguste, la poziţia care trimite 
la punctul 14. Dat fiind faptul că razele medulare sînt greu vizibile cu lupa. 
proba corespunde poziţiei care conduce mai departe la punctul 17, la care, 
prin prezenţa petelor medulare, se încadrează în paragraful al doilea. Acest 
paragraf trimite în continuare la punctul 18. Din examinarea atentă a poziţiei 
18 și din confruntarea conţinutului acestuia cu caracterele determinate pe 
material, rezultă că piesa provine dintr-un lemn de salcie albă (Salix alba L,) 
şi anume este o porțiune de alburn. 


A. CHEIE DE IDENTIFICARE MACROSCOPICĂ A LEMNULUI 


(după caracterele vizibile cu ochiul liber sau cu lupa 10x) 


1. Lemn fără pori, cu structură simplă și uniformă, cu inele anuale în general 
distinct delimitate, cu diferență între lemnul timpuriu și târziu, cu raze 
medulare nevizibile sau abia vizibile cu ochiul liber, fără parenchim lemnos 
sau cu parenchim lemnos puţin, rareori distinct, 

Lemn de TOPREEINEI SE pat atu ee Au aa co Du a ina a eo Velea a aa DIE 

1, Lemn cu pori, cu structură complexă, neuniformă. cu inele anuale de la 
clar distinct la nedistinet delimitate, cu sau fără diferență între lemnul 
timpuriu și tîrziu, cu raze medulare de la foarte înguste la foarte late, cu 
sau fără zone vizibile de parenchim lemnos. 


Die stţle foiBaear a ut RR RE a, 18 


LEMN DE RĂȘINOASE 


2. Cu canale rezinifere freci ente în zona de trecere de la lemnul timpuriu 

la lemnul tîrziu sau spre limita exterioară a lemnului tîrziu, prezentîndu-se 

ca puncte diferit colorate de restul a a. E ERROR ee Aa ai m 

2. Fără canale rezinitere (cu canale rezinifere longitudinale numai în țesuturi 
de cicatrizare — canale reziuifere traumatice —, așezate în general tan- 
genţial la limita exterioară a inelului anual)... sasa 10 

3. Cu canale rezinifere destul de mari, vizibile cu ochiul liber, numeroase. . 4 
3. Cu canale rezinifere mici. nevizibile sau foarte greu vizibile cu ochiul liber, 
uneori greu de distins cu lupa, puţin numeroase... = bretele va RN Rl 


4, Cu trecere treptată de la lemnul timpuriu lu lemnul tirziu 50 Ea 


ci 


y, 
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4. Cu trecere bruscă de la lemnul timpuriu la lemnul Cirgtu.. . ce 6 


Duramen gălbui-roșiatic-roz, uneori mai închis spre alburn, culoarea dura- 
menului este mai deschisă la lemnul verde: alburn îngust, gălbui. Inele 
anuale în general înguste. Lemnul tirziu slab dezvoltat. Canale rezinifere 
evidente pe secțiunea longitudinală ca linii fine, de culoare ceva mai închisă 
decit restul lemnului. Lemn ușor și moale, cu miros puternic, fin, aromatice 
de rășină), persistent chiar la lemnul uscat şi perceptibil pe tăieturile 
proaspete. 

Zimbru, tisar — Pinuş cembra L. Pl. 15 PISTA 
Duramen gălbui-brun sau roșiatic-hrun, închizîndu-se prin expunere la 
lumină. Alburn alb-gălbui. Lemnul târziu nepronunțat, slab colorat. Canale 
rezinifere izolate, distincte în special în inelele anuale late; pe secțiunea 
tangențială apar ca linii gălbui sau brun-deschise. Lemn ușor, foarte moale, 
cu luciu pronunţat mătăsos ; în stare verde cu miros dulceag de rășină. 

Pin strob — Pinus strobus |. Pl. 2, 


6. Cu duramen slab colorat, puțin distinct de alburn, Duramen gălbui-brun 
pînă la brun-roșiatic; alburn foarte lat, gălbui-cenușiu. Lemnul tirziu 
destul de dezvoltat, Canale rezinifere mari, pină la foarte mari, numeroase, 
așezate de multe ori în grupe de cite 2—3, Pe secțiunea longitudinală 
formează linii evidente de culoare brună. Lemn potrivit de greu, moale, 
bogat în rășină, cu miros puternic. 

Pin negru — Pinus nigra Arn. (Pinus austriaca Hâss) Pl. 3, 
6. Cu duramen intens colorat, clar distinct de alburn 


Duramen roz-roşiatic pina la roşiatie-brun, închizindu-se prin expunere la 
lumină. Alburn lat, gălbui sau alb-roșiatic. Lemnul tirziu puternic dezvoltat 
și bine delimitat față de lemnul timpuriu, În duramen. lemnul timpuriu 
alb-roșiatic-roz, lemnul tirziu roșiatic-brun. În alburn, deosebirea de culoare 
dintre lemnul timpuriu și lemnul tîrziu slab pronunțată. Canale rezinifere 
de mărime mijlocie, izolate, sau în grupuri de cite două, frecvente în 
lemnul tirziu și la limita dintre lemnul timpuriu și lemnul tîrziu. Lemn cu 
textură medie, ușor, moale, bogat în rășină, 

Pin — Pinus silvestris L. PL4A 2, PL iz. 
Duramen brun, alburn ingust sălbui-cenușiu. Inele anuale foarte inguste, 
uneori ondulate; frecvent cu creșteri excentrice. Lemn potrivit de greu, 
moale, bogat în rășină, cu miros pronunțat, La lemnul verde Tăşina exsudează 
puternic, 

Jneapăn. jep — Pinus montana Mil, PL 5, PL. ia. 


5. Cu trecere treptată de la lemnul timpuriu la lemnul tîrziu. Lemn fără 
duramen, slab vărgat, de culoare alb-călbuie, cu lemn mătăsos, în special 
pe secțiunea radială. Lemnul timpuriu alb-gălbui deschis ; lemnul târziu 
gălbui-brun deschis. La lemnul verde, alburnul se distinge de lemnul 
matur prin nuanţa de culoare mai Închisă, datorită diferenței de umi- 
ditate. Lemn uşor, moale, puţin rășinos, cu miros slab. 

Molid, brad roşu — Picea excelsa (Lam.) Link. Pl, 6, PL. A1, PI]. 
Cu trecere bruscă de la lemnul timpuriu la lemnul dâiziu „n eg.o aa 9 


Cu duramen bine distinct, brun roșiatic. Alburn relativ îngust, gălbui- 
brun-roşiatic. Lemnul tîrziu al duramenului pronunțat, bine delimitat de 
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lemnul timpuriu, dens, roşu-brun sau roşu-brun inchis. Lemnul timpuriu 
alb-roşiatic. Diferenţa de culoare dintre lemnul timpuriu şi lemnul tirziu 
în alburn este mai mică decît în duramen. Canale rezmifere rare, izolate 
sau în grupe (de obicei cîte două), aşezate tangenţial, în general la trecerea 
dintre lemnul timpuriu și cel tirziu sau spre limita exterioară a lemnului 
târziu. Lemn cu textură fină și uniformă, dens, potrivit de greu, moale, cu 
miros de rășină. 

Larice, zadă — Larix decidua Mill. (Larix europaea Hort.) Pl. î, Pl. 

A3, Bl. 13. 
Cu duramen distinct, de culoare variabilă, de la galben trandafiriu pînă la 
brun-roz-roşcat. Alburn îngust, alb-gălbui-roşiatie. Lemn tirziu pronunţat 
şi dens; variabil în proporţie cu lăţimea inelului anual, fiind în proporție 
mai mare în inelele late. Lemnul timpuriu foarte moale, de culoare inchisă. 
Canale rezinifere de mărime mijlocie. în general rare : cind sint mai numeroase, 
se prezintă grupate (două sau mai multe) în şiruri tangenţiale. frecvent 
în jumătatea exterioară a inelului anual. Lemn uşor. moale. cu textură 
neuniformă, de la fină la grosolană, slab rășinos. cu miros caracteristic 
de rășină. 

Duglas — Pseudoisuga taxifolia (Lamb.) Britt. (Pseudoisuga douglasii 

Carr.) Pl. 8, Pl. [12. 


10. Fără duramen. 
Lemn de culoare alb-gălbuie, cu nuanță albăstrui-cenuşie. Inele anuale 
distincte, uneori cu contur ondulat. Lemn tîrziu pronunţat, cu trecerea 
dinspre lemnul timpuriu mai mult sau mai puţin bruscă. Lemn ușor 
şi moale, cu textură fină pînă la mijlocie, mat (cu luciu slab pe sectiunea 
radială), nerășinos, fără miros (cu miros slab acrișor in stare verde). 


Prezintă uneori canale rezinifere traumatice. 


Brad — Abies alba Mill. (Abies pectinata Lam.) Pl. 9, PI. 12 


10. Cu duramen > + = sisu acei alinia e ie aa ma) aia Aa RR 1 
1]. Cu duramen clar distinct faţă dea albie E 0 te 1 Ia 
11. Cu duramen slab distinct față Fe PER auo 15 

12. Cu miros aromatic E une aiolo cuci e E e TOD 

PR 14 


13. Duramen de culoare variată şi neuniformă, roșu-violacee pînă la purpuriu- 


violacee, cu contur neregulat. pe alocuri cu dungi gălbui. Prin expunere 
la lumină şi uscare, culoarea se închide treptat. Alburn îngust, gălbu. 
Inele anuale distincte, cu contur neregulat, de lăţime neuniformă (uneori 
cu inele anuale false). Lemnul tirziu nepronunțat, slab diferențiat de lemnul 
timpuriu, cu trecere treptată. Parenchim lemnos vizibil cu lupa şi uneori 
cu ochiul liber, ca linii tangenţiale mai intens colorate. Lemn cu textură 
fină şi uniformă, ușor și moale, cu miros plăcut, aromat. 
lenupăr de Virginia — Juniperus virginiana L. Pl. 1U, PASTA O. 


13. Duramen roşiatic-roz sau brun cu contur neregulat, uneori cu dungi vio- 


lacee. Alburn îngust, alb-gălbui. Inele anuale înguste, ondulate. Lemnul 
tîrziu nepronunţat. Lemn cu textură fină, potrivit de greu, moale, cu miros 


aromat (deosebit de mirosul lemnului de Juniperus tirginiana). 
lenupăr — Juniperus communis L. Pl. 11, Pl. 16. 


14. 


14. 
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Duramen brun-roşiatic sau brun-gălbui, uneori cu dungi mai închise 
(negricioase). Alburn foarte îngust, alb-gălbui, uneori verzui către du- 
ramen. Inele anuale în general foarte înguste, ondulate, bine delimitate. 
Lemn cu textură fină şi uniformă, dens, tare și greu, puţin lucios, fără 
miros, în stare proaspătă cu gust amar. 
Tisă — Taxus baccata L. Pl. 12, Pl. A VS PIETII 45 55 

Duramen de culoare variabilă, de la gălbui-brun deschis la brun închis, 
brun-roşiatic sau brun negricios, Alburn gălbui-alb. Inele anuale di- 
stincte, cu contur ondulat, uneori discontinue la arborii bătrîni. Inelul 
anual cu lățime variabilă. Lemnul timpuriu variabil ca lăţime în același 
inel anual, cu trecere bruscă spre lemnul tirziu. Parenchim lemnos 
destul de abundent, închis la culoare, vizibil cu lupa sau cu ochiul liber 
(cînd este grupat). Raze medulare destul de evidente pe secțiunea trans- 
versală. Lemnul de culoare deschisă, fără miros; cel de culoare mai 
închisă cu miros rînced. Textură de la grosolană la medie, lemn uşor 
şi moale. 


Chiparos de baltă — Taxodium distichum (L.) L.C.Rich. PL. 13. 


ÎN fiiuilirosi dromaație see ee ae e eee e neaa a ea aa Ra a aa a aa a 16 


16. 


16. 


Duramen gălbui-brun ; alburn îngust alb-gălbui puţin distinct de duramen. 
Inele anuale în general înguste, distincte. Lemn tîrziu îngust, mai închis 
la culoare. ceva mai dens decît lemnul timpuriu. Trecerea de la lemnul 
timpuriu la lemnul tirziu treptată. Parenchim lemnos rareori vizibil 
cu lupa. Lemn cu textură fină. uşor. moale. fragil. cu miros caracteristic 
(miros de cedru). cu gust amărui. 

Tuie — Thuja occidentalis L. PL. 14, Pl. 13. 

Arborele vietii — Thuja orientalis L. (Biota orientalis Endl.) Pl. 15 
Duramen galben închis pînă la brun, în general puţin distinct de alburn. 
Alburn alb pînă la galben deschis. Inele anuale neevidente. Lemnul 
tîrziu îngust, puţin distinct față de lemnul timpuriu, cu trecere treptată. 
Parenchimul lemnos abundent, uneori abia vizibil cu lupa. Lemn cu 
textură mijlocie, potrivit de greu, moale, cu miros caracteristic puternic, 
înțepător la lemnul verde, persistent la lemnul uscat, cînd devine plăcut. 
Gust neplăcut, amărui, de rășină. 

Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl. Pl. 16. 


17. Lemn de culoare galbenă deschisă pînă la brun deschisă. Duramen puţin 
distinct. Inelul anual variabil în lăţime, cu contur ondulat. Trecerea de la 
lemnul timpuriu la lemnul tîrziu bruscă. Lemn cu textură de la grosolană 


17. 


la 


medie, uşor, moale, fără miros sau cu miros slab, acru, neplăcut cînd 


este proaspăt tăiat, fără gust caracteristic. 


Tsuga canadensis (L.) Carr. Pl. 17. 


Lemn de culoare galben-deschisă, uneori trandafirie sau brun-roșcată. 
Duramen slab distinct. Inelul anual uniform ca lățime, cu contur ondulat. 
Diferenţă slabă între lemnul timpuriu și lemnul tîrziu, cu trecere treptată, 
Canale rezinifere traumatice în rînduri tangenţiale mai închise la culoare. 
Lemn cu textură medie, ușor și moale. 


Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. 
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LEMN DE FOIOASE 


18. Lemn cu porii așezați inelar .. ........c..... 3 Gipa/E:d 0-80, SI NO 
18. Lemn cu porii împrăștiați ........c..... Cca ea ea, aaa tea aa . 81 


Lemn cu porii așezați inelar 


19;ăl'eran cusporiifasezațitipieminelar:. e e eee ee eo ore eee lee it e ad 
19. berencu porii așezați semiimelar .... mec cmmeen eee aa oameni 74 


Lemn cu porii aşezaţi tipic inelar 


20. Porii bine vizibili cu Ochiul IDEL a ea e oa etate oa 2 
20. Porii abia vizibili sau nevizibili cu ochiul liber .........c.cc..... 46 
21. Raze medulare clar vizibile cu ochiul liber... o... 22 
21. Raze medulare abia vizibile sau nevizibile cu ochiul liber .......... 35 


22. Raze medulare de două mărimi; raze medulare late, foarte bine vizibile 
cu ochiul liber și raze medulare înguste, foarte fine, abia vizibile cu lupa. 
Porii și parenchimul lemnos din lemnul tîrziu în zone cu aspect de 


lesco ori MI o e RE PE eter ni ic e aa ta locu sala aia aleaga ae o etala 00058 
22. Raze medulare de o singură mărime, destul de late, vizibile cu ochiul 
|iilixzee Boso ca coca Du RI AI E 20 RER a Ra Ea IRI sat aacaetag ae a 20. RDI 


23. Porii din lemnul timpuriu, în duramen cu tile, dispuși în puţine rînduri 
tangenţiale (1 pînă la 3 rînduri). Porii din lemnul tîrziu vizibili pînă la 
nevizibili cu lupa. Trecere bruscă de la mărimea porilor din lemnul timpuriu 
spre aceea a porilor din lemnul tîrziu. Raze medulare de înălțimi variabile, 
frecvent între 10 și 30 mm (uneori depășesc 30 mm)........ ssoooa du 

23. Porii din lemnul tîrziu, în duramen fără tile, aşezaţi în mai multe rînduri 
tangenţiale. Porii din lemnul tirziu bine vizibili cu lupa, uneori vizibili 
cu ochiul liber, dispuşi în benzi sau şiruri radiale sau radial oblice. Trecere 
treptată de la mărimea porilor din lemnul timpuriu spre aceea a porilor 
Gia ezita Toi 3 a coca ceea ua RIO a cuci o otua0 GOD BI ea 20 

24. Porii din lemnul tîrziu cu pereţi groși, bine vizibili cu lupa, grupaţi 
în zone mici, rare, aşezate neregulat (frecvent în benzi radiale). Raze 
medulare puţin înalte, pînă la 25 mm. frecvent de circa 10 mm, groase, 
dese. 

Porii din lemnul timpuriu mari, rotunzi, în unul, rar două rînduri tangen- 
ţiale. Alburn alb-gălbui-roz; duramen brun-cenușşiu-roșiatic. Textura 
grosolană. Lemn tare și greu. 

Cer — Quercus cerris IL. Pl. 18, Pl. VI 6. 

24. Porii din lemnul tirziu mici, vizibili pînă la nevizibili cu lupa, dispuși 
în zone late. Raze medulare de înălțimi variabile, frecvent înalte.. 25 

25. Conturul inelelor anuale în general regulat. Parenchimul lemnos fin, în 
rînduri tangenţiale subţiri, vizibile cu lupa. Între zona de lemn timpuriu 
şi cea de lemn tîrziu, frecvent o zonă de fibre mai mult sau mai puţin între- 
ruptă. Alburn alb-gălbui, pînă la gălbui-brun deschis; duramen brun- 
gălbui pînă la brun-slab roșcat, uniform colorat. Raze medulare înalte. 
Textură destul de uniformă. lemn tare și greu. 
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Gorun — Quercus petraea (Matt.) Liebl. (Quercus  sessilis Ehrh,, 
Quercus sessiliflora Salisb.) Pl. 19, Pl. VI 20 
Stejar, tufan — Quercus robur L. (Quercus pedunculata Ehrh.) PI. 20, 
PL. B1-—4. Pl. VI1 
25. Conturul inelelor anuale ondulat, mai mult sau mai puţin pronunţat (în 
dreptul razelor medulare retras). Parenckimul lemnos abundent, în linii 
tangenţiale mai mult sau mai puțin late. vizibile cu ochiul liber. Alburn 
alb-gălbui pină la gălbui-brun deschis: duramen brun-cenușiu pînă la brun: 
ciocolatiu, neuniform colorat. Raze medulare late. dese. de înălțimi neuni- 
forme. Lemn greu şi tare, pină la foarte tare. 
Stejar pufos, tufă riioasă — Quercus pubescens Willd. Pl. 21, 
Girniță — Quercus frainetto Ten. (Quercus conferta Rit.) Pl. 22, PL. VI 3. 
Stejar brumăriu — Quercus pedunculiflora C. Koch. Pl. 23, Pl. VI 4. 


26. Porii din lemnul timpuriu mari, ovali, formînd o zonă poroasă lată, 
descrescînd ireptat ca mărime și număr spre lemnul tîrziu. Porii din 
lemnul tirziu formează şiruri radiale înguste, uneori bifurcate. Paren- 
chimul lemnos în linii tangenţiale, fine, relativ rare. Razele medulare 
late destul de subțiri. Alburn gălbui-brun deschis; duramen gălbui- 
brun-roșiatic, slab delimitat de alburn. Elementele anatomice clar 
conturate pe secţiunea transversală. Lemn greu, potrivit de tare. 
Stejar roșu american — Quercus borealis Michx. PL. 24, Pl. VI 5, 

26. Porii din lemnul timpuriu rotunzi, ingrămădiţi, formînd o zonă slab 
ondulată. Porii din lemnul tîrziu vizibili cu lupa, așezați în benzi radiale 
sau radial oblice. Trecere relativ bruscă de la mărimea porilor din 
lemnul timpuriu spre aceea a porilor din lemnul tirziu. Parenchimul 
lemnos vizibil cu lupa ca linii tangenţiale numeroase. Razele medulare 
late, evidente, Joase (pină la 30 mm înălțime). Alburn lat, alb-gălbui- 
roşiatic; duramen brun-gălbui, clar delimitat. Lemn tare și greu. 

Stejar de baltă — Quercus palustris L. PI. 25. 


27. Zona de lemn tirziu îngustă sau foarte îngustă. Raze medulare late, 
i due a AER Mpa MINE ac 00 cozii 28 
27. Zona de lemn tirziu lată. Raze medulare înguste ............„..u.. 29 


28. Lemn alb-gălbui-roz, fără duramen, poros. Porii din lemnul timpuriu 
goi, rotunzi, cu tendință de grupare în ciorchină. Porii din lemnul tîrziu 
nevizibili cn ochiul liber, numeroși. Razele medulare late, drepte, formează 
oglinzi mate, înalte. Elementele anatomice cu dispoziţie regulată, 
simetrică pe secţiunea transversală. Lemn potrivit de greu şi de tare. 

Curpen de pădure, viţă albă — Clematis vitalba L. PL. 36. 

28. Lemn cu duramen brun-ciocolatiu : alburn brun-roșiatic. Porii din lemnul 
timpuriu mari, ovali, goi, numeroși, formînd o zonă poroasă lată, Porii 
din lemnul tirziu în lanțuri radiale continue. despărțiți prin pereți foarte 
subțiri. Raze medulare dese, ondulate, așezate la distanțe egale cn 
deschiderea tangenţială a porilor. Lemn cu textura neomogenă, potrivit 
de greu și de tare. 

Viţă sălbatică — Vitis silvestris Gmel. Pl. 27. 
Viţă de vie — Vitis vinifera L. Pl. 28. 
29. Cu tile sau cu gume  ... 
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29. Fără tile sau gume........ ao fue Paola cea ce cat aci Pa INENI IRI 32 


30. Duramen slab distinct de alburn, dungat. 

Duramenul galben-verzui-roz pînă la galben-portocaliu dungat; alburn 
gălbui-alb. 

Porii cu pereţi groși, frecvent multipli, cu gume portocalii-roșcate. Porii 
din lemnul timpuriu mari, așezați neregulat. Porii din lemnul tîrziu 
mari, parţial vizibili cu ochiul liber, împrăștiați sau în rînduri tangenţiale 
continue, mai dese spre limita exterioară a inelului. Pe secțiunea radială 
benzi lucioase, gălbui. Lemn cu luciu pronunţat, tare şi greu. 


Cenușar sau oțetar — ilanthus altissima (Mill.) Swingle (Ailanihus 
glandulosa Desf.) Pl. 29, Pl. V 5. 
30. Duramen clar distinct de alburn, unifrom colorat ............ 3] 


31. Duramen brun-auriu sau brun-ciocolatiu. Alburn îngust (2—3 inele), alb- 
gălbui. Porii în majoritate multiplii, grupaţi radial sau în ciorchină, parțial 
cu tile. Porii din lemnul timpuriu formează o zonă poroasă lată; cei din 
lemnul tirziu imprăștiaţi, cu tendință de așezare în benzi tangențiale drepte 
spre limita exterioară a inelului anual. Lemn cu luciu pronunțat, benzi 
lucioase, numeroase, pe secțiunea radială; potrivit de tare şi de greu. 

Dud alb — Morus alba L. Pl. 30 
Dud negru — Morus nigra L. PL. 31, Pl. IX 3, 4. 

31. Duramen brun-ciocolatiu pînă la brun-negricios. Alburn îngust (2—3 inele), 
alb-roşiatic. Porii unitari, parţial cu tile; cei din lemnul timpuriu mici 
formează o zonă poroasă lată. Porii din lemnul tîrziu împrăștiați, cu slabă 
tendință de așezare în şiruri tangenţiale ; la limita inelului anual uneori 
absenţi. Raze medulare inguste, gălbui. Lemn cu textură mijlocie, moale, 
potrivit de greu. 

Sălcioară, răchiţică — Elaeagnus angustifolia L. Pl. 32. 


32. Alburn lat (10—15 inele) alb gălbui, alb-roșiatic sau alb-cenușiu.... 33 
32. Alburn îngust (2—6 inele), galben sau galben-cenușiu............ 34 


33. Alburn alb-gălbui, duramen roşiatic-roz, cu dungi brune, clar distinct de 
alburn. Porii frecvent multipli, cu pereţi groși. Porii din lemnul timpuriu 
în mai multe rînduri tangenţiale : cei din lemnul tirziu cu parenchim para- 
traheal. răspîndiţi. spre limita exterioară a inelului în benzi scurte, groase. 
neregulate. Raze medulare dese. oglinzi joase (sub 1 mm). Lemn tare şi 

eu. 

Glădiţă — Gleditschia triacunthos L. Pl. 33, PL. [X 2. 

33. Alburn alb-roz-roșiatic sau alb-cenușiu; duramen roz-roșiatic sau cenușiu- 
verzui, slab dungat. Porii frecvent multipli; cei din lemnul timpuriu 
ingrămădiți, formînd o zonă poroasă lată. Porii din lemnul târziu împrăștiați ; 
spre limita exterioară a inelului grupaţi în benzi oblice şi tangenţiale (unele 
inele cu benzi terminale late). Lemn cu luciu pronunţat, cu benzi lucioase 
(pînă la 2 mm) pe secțiunea radială, tare și greu. 

Sîmbovină — Celtis australis L. Pl. 34. 

34. Alburn galben pînă la galben-cenușiu, duramen brun-ciocolatiu dungat. 
Porii din lemnul timpuriu, în general multipli, formează o zonă poroasă 
lată. Cei din lemnul tîrziu frecvent multipli, împrăștiați, cu slabe 
tendinţe de aşezare în șiruri tangenţiale ; parenchim paratraheal nevizibil 


34, 
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cu ochiul liber, vizibil cu lupa. Raze medulare inguste, ondulate, for- 
mează pe secțiunea radială oglinzi joase (pînă la 1 mm). Lemn tare și 
greu. 

Salcim japonez — Sophora japonica L. PL. 35, 


Alburn îngust (2—4 inele), galben pînă la galben-brun deschis ; duramen 
brun-ciocolatiu cu nuanţe negricioase, Porii din lemnul timpuriu în puţine 
rînduri tangenţiale, rari, rotunzi, unitari (rareori multipli). Porii din 
lemnul tirziu cu pereți subțiri, împrăștiați, Parenchim lemnos spre limita 
inelului anual în linii tangențiale caracteristice, înguste, mai mult sau 
mai puţin ondulate. Oglinzi foarte joase (pină la 0.5 mm înălțime). 
Lemn ușor și moale, 

Phellodendron amurense Rupr. Pl. 36, 


35. Porii din lemnul tîrziu mici, numeroşi, în șiruri, benzi sau zone de culoare 
mai deschisă, bine definite |. E Ducaetuc! eee PRI e ed RR ae Sr de, 36 
35. Porii din lemnul tirziu puțini, unitari sau in grupe mici, împrăștiați, uneori 
cu slabe tendințe de aşezare în benzi tangențiale terminale. ......... 40 


36. 


36, 


Porii din lemnul tirziu în zone alungite, radiale sau radial oblice, inguste, 
uneori bifurcate. Porii din lemnul timpuriu ovali, în unul pînă la trei 
rinduri tangenţiale, cu tile, cu trecere treptată spre mărimea celor din 
lemnul tirziu. Raze medulare vizibile cu lupa. foarte fine și numeroase. 
Alburn alb-brun deschis. duramen brun deschis, Pe secțiunea radială 
cu oglinzi mici, lucioase, numeroase. Lemn cu textură mijlocie, potrivit 
de tare si de greu. 

Castan — Castanea satira Mill. (Castanea resca Gaertn.) Pl. 37, PI. V 2. 
Porii din lemnul tirziu în benzi tangențiale, mai mult sau mai puţin 
porc dinar ju a ADD e DETA ai 37 


37. Benzile de pori din lemnul tirziu late. formate din mai multe rînduri de 
ș PU ouale i 
eg eat ea a ERIN e ceacdi a 2 38 
37. Benzile de pori din lemnul tirziu în ste, formate dintr-un număr redus 
L Bi . su . . 
de pori (1 pînă la 3), mai mult sau mai puțin întrerupte... 39 


38, 


38 


Porii din lemnul tirziu în benzi tangenţiale, drepte sau slab ondulate, 
continue, Porii din lemnul timpuriu frecvent multipli, grupaţi în cior- 
chină, dispuşi în 2—3 rînduri tangenţiale, cu tile. Raze medulare relativ 
evidente. Alburn lat alb-brun: duramen spălăcit, brun deschis, Oglinzi 
brune, numeroase, lucioase, pină la | mm înălțime, formînd un desen 
caracteristic, Lemn cu textură neuniformă, potrivit de tare, greu. 
Veiniș, vinj — Ulmus levis Pall, (Ulmus effusa Willd.) Pl. 38. 

Porii din lemnul tirziu în benzi tangenţiale în general ondulate, uneori 
întrerupte. Porii din lemnul timpuriu în 1—3 rînduri tangenţiale. parțial 
cu tile, unitari (rar multipli), rotunzi sau slab poligonali. Alburn lat 
(20—25 inele), alb-gălbui-reșiatic; duramen brun deschis cu nuanţe 
brun-ciocolatii. Raze medulare numeroase, slab vizibile cu ochiul liber. 
Oglinzi brun-roșcate, joase, numervase. Lemn greu, potrivit de tare. 
Ulm de munte — Ulhus montana Stokes PL. 39, Pl. C ESD SPI VAR 


39. Alburn brun-deschis, îngust (8—10 inele), duramen brun-ciocolatia, cu 
nuanțe slab violacee, neuniform colorat. Benzile tangenţiale de pori din 
lemnul tîrziu înguste, ondulate, mai mult sau mai puţin întrerupte, formate 
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din 2—3 rînduri de pori. Porii din lemnul timpuriu în mai multe rînduri 

tangenţiale, unitari, uneori multipli, cu tile. Raze medulare foarte fine, 

Oglinzi joase (sub 1 mm), lucioase, brune. Lemn greu, potrivit de tare, 

de cimp — Ulmus foliacea Gilib. (Ulmus campestris L.) PL. 40, 
Ulm pufos — Ulmus procera Salisb. (Ulmus campestris L,) 

39. Alburn alb-gălbui. îngust (circa 5 inele), duramen brun deschis, cu contur 
neregulat. Porii din lemnul timpuriu ovali, relativ rari, frecvent unitari, 
Porii din lemnul tirriu bine vizibili cu lupa pînă la iimita inelului, aşezaţi 
în şiruri tangenţiale, Oglinzi mici, lucioase. Lemn greu, potrivit de tare, 

Ulm de Turchestan — Ulmus pumila L. PL. 41. 

40. În lemnul tirziu parenchim metatraheal şi terminal, în linii foarte Fine 
tangenţiale, slab vizibile cu lupa. Porii lemnului timpuriu unitari și 
multipli, rari, parţial cu tile: cei din primul rînd distanţați tangențial. 
Porii din lemnul tirziu rari, vizibili cu lupa, împrăștiați, frecvent multipli 
(grupe radiale). Raze medulare nevizibile cu ochiul liber: privite cu 
lupa apar mai evidente decit liniile de parenchim metatrabeal. Alburn alb- 
cenușiu, lat; duramen roșiatic-brun, adesea dungat. Lemn tare şi greu. 
„Carya ovata K. Koch (Carya alba Nuit. non K. Koch) Pl. 42, Pl. Iv 6, 

40. În lemnul tirziu parenchim paratraheal confluent sau terminal... 41 


41. Lemn moale și ușor; duramen brun deschis-cenușiu, puţin distinct de 
alburn. Alburn îngust (2—3 inele). brun deschis. Parenchim paratraheal 
puţin. Porii grupaţi radial sau în ciorchină, cu tile abundente, lucioase. 
Porii lemnului timpuriu mari formează o zonă poroasă lată, Porii lemnului 
tirziu mici, împrăștiați. Raze medulare fine. Oglinzi foarte mici (sub 
0,5 mm), lucioase. 

Catalpa bignonioides Watt. (Bignonia catalpa L.) Pl. 43, 
41. Lemn tare și greu; duramen distinct colorat față de album........ 42 


42, Lemn cu duramen galben-auriu sau brun-verzui. Tile abundente, 
lucioase. oo aa Cupă OR e SI RD Rar Eco CNA ci ae o a a . 43 
42. Lemn cu duramen brun-roșcat sau brun-cenușiu, Tile de la puţine la 
numeroase, mate Pepin ala ae ia sisis e-aă e vaita d ant o a a ea 


43. Porii din lemnul tîrziu nu sînt cu mult mai mici decit cei din lemnul tim- 
puriu ; împrăștiați, cu purenchim paratraheal slab confluent. Porii în majo- 
ritate multipli (în ciorehină). Alburn ingust (2—5 inele), alb-gălbui ; duramen 
galben-auriu (brun-verzui la arborii tineri). Raze medulare foarte fine. 
Lemn greu și tare. 

Salcim — Robinia pseudacacia L. Pl. 44, PL. D3, 4, PI. Vă, 

43, Porii în general mici: cei din lemnul tirziu cu puţin mai mici ca cei din 
lemnul timpuriu, cu parenchim paratraheal aliform, Porii unitari (rar în 
grupe radiale de cite 2). Alburn ingust (5—7 inele), alb-gălbui ; duramen 
gulben-auriu cu nuanțe brune, Ruze medulare foarte fine. Limitele inelelor 
anuale demareate prin linii fine albe. Lemn greu, foarte tare, 

Maclură — Maclura pomifera Schneid. (Maclura aurantiaca Nutt.) PI. 45, 
PIX 1. 

44. Parenchim paratraheal, slab confluent. Porii dia lemnul tirziu rari, 

vizibili cu lupa, cu excepţia celor dinspre limita exterioară a inelului, 

care la unele inele anuale sînt dispuși în șiruri tangenţiale, puţin evi- 


45 


45 
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dente. Porii din lemnul timpuriu relativ mici, în unul sau mai multe 
rînduri tangenţiale, rotunzi, unitari (rar multipli). Alburn destul de lat 
alb-gălbui, duramen gălbui-brun. Raze medulare foarte înguste, abia 
vizibile cu lupa. Lemn tare sau foarte tare. 
Frasin american — Fraxinus americana L. Pl. 46. 
Frasin de Pensilvania —— Fraxinus pensylvanica Marsh. Pl. 47. 

44. Parenchim paratraheal, care la porii dinspre exteriorul inelului devine 
uneori confluent, formînd benzi continui, neregulate, ondulate.... 45 


. Alburn lat (18—20 inele), alb-gălbui-roz, duramen puţin deosebit de alburn, 
roşiatic-roz, uneori brun-deschis. Porii din lemnul tirziu în grupe radiale 
(2—5), cu parenchim paratraheal, formînd spre limita exterioară a inelului 
benzi neregulate, mai mult sau mai puţin întrerupte. Porii din lemnul 
timpuriu mari, frecvent multipli (grupe radiale), cu tile rare pînă la nume- 
roase. Raze medulare fine, albe. Lemn lucios. 

Frasin — Fraxinus excelsior L. Pl. 48, PL. C 3,4, PL. VI. 
Alburn îngust (5—8 inele), alb-gălbui pînă la alb-cenușiu; duramen bine 
distinct, brun-deschis sau cenușiu, vărgat. Porii din lemnul tîrziu cu paren- 
chim, formează benzi tangenţiale evidente, drepte sau alb ondulate. Porii 
din lemnul timpuriu relativ mici și rari, în 1-—3 rînduri tangenţiale, cu 
tile rare. Raze medulare fine. 

Mojdrean — Fraxinus ornus L. Pl. 49. 


46. Porii din lemnul tirziu în zone sau benzi formînd desene caracteristice 
pe secţiunea transversală. vizibile cu ochiul liber sau cu lupa. Lemn 
de la potrivit de greu şi tare pînă la greu și tare (uneori foarte tare), 
cu textura mai mult sau mai puţin uniformă... cc... 47 

416. Porii din lemnul tirziu imprăştiaţi. nu formează desene caracteristice 
pe secțiunea transversală. Lemn foarte variabil ca greutate şi tărie.. 97 


47. Raze medulare imizibile cu ochiul liber...,..........c.cccceeoroeaee 48 
47. Raze medulare înguste, abia vizibile sau nevizibile cu ochiul liber.... 53 
48. Raze medulare evidente, numeroase, egal de late, echidistahte.... 49 
48. Raze medulare destul de late, mai mult sau mai puţin evidente, de 


lățimi variabile, așezate la distanţe inegale............. eee 


49. Fără duramen distinct; lemn de culoare brun-deschis-auriu. Porii din 


lemnul timpuriu bine vizibili cu lupa, cu tendințe de grupare în ciorchină, 
aşezaţi în mai multe rînduri tangenţiale. Porii lemnului tîrziu cu puţin 
mai mici decît cei din lemnul timpuriu, relativ rari, în benzi targenţiale 
slab distincte cu ochiul liber, mai dese spre limita exterioară a inelului 
anual. Porii fără tile. Secţiunea radială foarte lucioasă, cu oglinzi numeroase, 
pînă la | mm înălţime, dînd un aspect de piele de șarpe. Lemn potrivit 
de tare şi de greu. 

Cătină mică — Miricaria germanica (L.) Desv. (Tamarix germanica L.) 

PI. 50. 


49. Cu duramen distinct roz-roșiatic, cu dungi gălbui și brune, frumos colorat; 


4 


alburn alb-gălbui, cu dungi alternative, gălbui și gălbui-cenușii. Porii din 
lemnul timpuriu nevizibili cu ochiul liber, formează o zonă poroasă lată. 
Porii din lemnul tîrziu unitari sau în grupe radiale de cîte doi, dispuși 
în şiruri tangenţiale, drepte, evidente, rare, mai dese spre limita exterioară 


— 2. 1071 
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5. 


53, 


53. 


55. 
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a inelului. Parenchim aliform sau confluent. Oglinzi de înălțimi egale, de 
circa 2 mm, foarte lucioase. Lemn tare, potrivit de greu. 
Cătină roșie — Tamarix ramosissima Ldb. (Tamarix pallasii Auct. 
ross. et non rom., Desv.) Pl. 51. 


50. Duramen distinct colorat, clar delimitat de alburn........... il 
50. Duramen slab colorat, cu trecere treptată dinspre alburn....... . 92 
Alburn îngust (5—6 inele), alb-gălbui pînă la brun-deschis; duramen brun- 


ciocolatiu închis pînă la negru, cu contur mai mult sau mai puţin regulat. 
Porii din lemnul timpuriu vizibili cu lupa, în 1—2 rînduri tangenţiale. 
Porii din lemnul tîrziu în şiruri tangenţiale întrerupte, frînte, mai deschise 
la culoare, vizibile cu ochiul liber. Lemn greu, foarte tare. 

Salcîm galben — Laburnum anagyroides Med. (Cytisus laburnum L.) 

pliu 522 

Alburn foarte îngust (2—3 inele), alb-gălbui; duramen brun-deschis cu 
contur regulat. Porii din lemnul timpuriu mici, vizibili cu lupa, formează 
o zonă poroasă destul de lată; porii din lemnul tîrziu nevizibili cu lupa, 
în benzi caracteristice, evidente, întrerupte, neregulat așezate (radial, tan- 
genţial-oblic sau tangenţial). Raze medulare de două mărimi: cele late 
vizibile cu ochiul liber, cele înguste vizibile cu lupa. Lemn potrivit de 
greu şi de tare. 

Drob — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. (Spartium scoparium L.) 

PIB 53: 

52, Alburn lat (20 inele), galben intens; duramen galben-cenușiu sau galben- 
brun, slab delimitai. Porii din lemnul timpuriu vizibili cu lupa. Porii 
din lemnul tîrziu în benzi confluente, slab distincte cu lupa. Raze medu- 
lare de lăţime uniformă, destul de dese. Lemn greu, foarte tare. 

Dracilă — Berberis vulgaris” L. Pl. 54. 

52. Alburn lat, alb-gălbui-roşiatic; duramen slab roșcat. Porii din lemnul 
timpuriu nevizibili cu lupa, formează o zonă albicioasă îngustă. Porii 
dire lemnul tîrziu în benzi întrerupte, neregulate, albicioase, vizibile cu 
lupa. Raze medulare slab vizibile cu ochiul liber, mate. Lemn greu şi tare. 

Coacăz de munte — Ribes alpinum L. Pl. 55. 

Porii lemnului târziu în lanţuri radiale, lungi, caracteristice. Porii din 
lemnul timpuriu mici, vizibili cu lupa, ovali, unitari sau în grupe, dispuşi 
în mai multe rînduri tangenţiale, cu tile. Alburn alb-cenușiu, foarte îngust 
(2—3 inele); duramen galben-auriu, cu dungi brune, vărgat. Raze medulare 
numeroase. Oglinzi mici, sub 1/2 mm, brune, lucioase. Lemn potrivit de 
greu, moale. 

Scumpie — Cotinus coggeygria (L.) Scop. (Rhus cotinus L.) Pl. 56. 
Porii din lemnul tîrziu în benzi tangenţiale sau tangenţial-oblice, continue 
sau întrerupte, deschise la culoare, evidente........... cc... 54 

54. Cu duramen 

CAREI Ta CUL ATI eee o) 2 e (stoicii 1 39 oa loa e eta ouale aa ea e O 56 


Duramen galben-verzui pînă la ciocolatiu, bine delimitat, cu contur regulat; 
alburn îngust (5—6 inele), galben-alburiu sau cenușiu-gălbui. Porii din 
lemnul timpuriu vizibili cu lupa, frecvent în două rînduri tangenţiale. 
Porii din lemnul tîrziu nevizibili cu lupa, în benzi mai mult sau mai puțin 


55, 


57. 
57. 
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ondulate și continue, fine, abia vizibile cu ochiul liber. Fără tile. Raze 
medulare numeroase. Oglinzi mici (sub 1 mm). Lemn cu textură fină, 
greu și tare. 

Arborele ludei — Cercis siliguastrum L. Pl. 37. 
Duramen brun-deschis, ușor vărgat, cu trecere treptată dinspre alburn ; 
alburn galben sau galben șters. Porii din lemnul timpuriu bine vizibili 
cu lupa, fără tile, neuniformi ca mărime, unitari. în 1—3 rînduri tangen- 
ţiale. Porii din lemnul tîrziu nevizibili cu lupa, în benzi tangenţiale nere- 
gulate, frecvent oblice, distincte cu ochiul liber. Lemn cu gust amărui. 
Lemn potrivit de greu şi de tare. 

Pielea trifoliata L. Pl. 58. 

56. Lemn de culoare alb-gălbuie, uniformă. Porii din lemnul timpuriu mici, 
în mai multe rinduri tangenţiale. Porii din lemnul tîrziu în benzi distincte 
cu ochiul liber, neregulate, tangenţiale spre limita inelului, unde sînt 
mai late decît zonele alternante de fibre. Fără tile. Lemn potrivit de 
greu și de tare. 

Caragana arborescens Lam. Pl. 59. 

56. Lemn galben-alburiu. Porii din lemnul timpuriu mici, rari, grupaţi în 
zone întrerupte. Porii din lemnul tîrziu în zone punctiforme sau în benzi 
întrerupte, neregulate, mai mult sau mai puţin tangenţiale. Limitele 
inelelor anuale întrerupte. Lemn potrivit de greu şi de tare. 

Băşicoasă — Colutea arborescens L. Pl. 60. 


Raze medulare abia vizibile sau nevizibile cu ochiul liber............ 59 

58. Porii din lemnul timpunu bine vizibili cu lupa, goi, rari, unitari, în 
1—2 rinduri tangenţiale, formind dungi albicioase bine conturate. Porii 
din lemnul tîrziu foarte mici, pînă la nevizibili cu lupa, împrăștiați, 
rari. Raze medulare evidente, late. Lemn fără duramen, de culoare 
alb-gălbui-roșiatică, mai închisă spre centru, cu structură neuniformă, 
mat, tare și greu. 
Măceş — Rosa canina L. Pl. 61. 

58. Porii din lemnul timpuriu mici, slab pînă la nevizibili cu lupa, într-un 
singur rînd tangenţial, formînd dungi subțiri, albicioase. Porii din lemnul 
tirziu foarte mici, apar ca puncte fine, albe, vizibile cu lupa. Raze medu- 
lare albe, mate, rare, distincte. Lemn fără duramen, alb-roșiatie, mai 
închis spre centru, omogen, tare şi greu. 

Păltior — Ribes petraeum Wulf Pl. 62. 


59. Cu duramen ......... pf RE nearse fe a CaEa N ora Fo 2 C0Riă Re a 160 
59. Barasluramen ............. ici: AER SR oa a d a Sia o. o duo Pau ci RR îl 
Co a idulane „+ muta a ni aa a a oala e e ante a a oa ol 
60 Niki ieamedulare. ... eee aa nene e ate e eee a aa e aaa aaa 63 


61. Duramen brun-deschis, uniform colorat, cu trecere treptată dinspre 


alburn. Alburn alb-gălbui, uniform. Porii din lemnul timpuriu îngră- 
mădiţi. bine vizibili cu lupa. Porii din lemnul tîrziu slab vizibili cu lupa. 
Raze medulare numeroase, dese. Pete medulare mari, dese. Lemn greu, 
foarte tare. 

Lemn cîinesc — Ligustrum vulgare L. Pl. 63. 
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61. Duramen brun-roșcat, vărgat, cu contur mai mult sau mai puțin stelat. 

Lemn omogen, potrivit de greu şi de tare......... cc cnc cn.. 62 

62. Duramen brun-roşcat deschis ; alburn lat (10—12 inele), alb-gălbui-roșcat. 
Porii din lemnul timpuriu vizibili cu lupa, nu cu mult mai mari ca cei 
din lemnul tîrziu, formează o zonă poroasă îngustă. Porii din lemnul 
tirziu rari. Razele medulare apar ca linii fine numeroase pe secțiunea 
transversală. Oglinzi mici (sub 1 mm). Pete medulare gălbui-roșcate, 
numeroase, slab distincte. Lemn potrivit de greu şi de tare. 
Vişin turcese —- Padus mahaleb (L.) Borkh. (Prunus mahaleb L.) Pl. 614. 

62. Duramen brun-roşcat, cu nuanţe ciocolatii-negricioase, sau ciocolatiu- 
negricios, stelat. Alburn lat (17—20 inele), alb-gălbui-roşeat, dungat. 
Porii din lemnul timpuriu slab vizibili cu lupa, numeroși, aproximativ 
la fel de mari ca cei din lemnul tîrziu. Raze medulare de două mărimi, 
cele late vizibile cu ochiul liber. Pete medulare gălbui-roșcate, slab 
distincte, frecvent alungite tangenţial. Lemn greu și tare. 
Porumbar — Prunus spinosa LI. Pl. 65. 


63. Cu tile dese, lucioase. 
Alburn foarte îngust (1—2 inele), alb-roşiatic. Duramen brun-verzui. 
Porii din lemnul timpuriu abia vizibili cu ochiul liber, frecvent în grupe 
radiale de 2—5, în mai multe rînduri tangenţiale. Porii din lemnul tîrziu 
nu cu mult mai mici decît cei din lemnul timpuriu, rari, în grupe radiale. 
Oglinzi foarte fine (sub | mm). Lemn omogen, potrivit de greu şi de tare. 


Oţetar — Rhus typhina L. Pl. 66. 


63. Fără tile 64 
64. Alburn lat (10—25 inele)... cecene 65 
64. Alburn îngust (2—6 inele)... cc... SR - 7 


65. Alburn alb-roșiatic. 
Duramen roșiatic-brun închis. Porii din lemnul timpuriu vizibil mai mari 
decît cei din lemnul tîrziu, în 2—3 rînduri tangenţiale, formînd o zonă 
poroasă, distinctă cu ochiul liber. Raze medulare fine. Oglinzi mici pînă 
la 1,5 mm înălţime, dînd un aspect de piele de șarpe. Lemn tare şi greu. 
Cais, zarzăr — Armeniaca vulgaris Lam. (Prunus armeniaca L.) 

Pl. 0; 

65. Alburn alb-gălbui mosu oeeeeemeeeeeeemeenaeooneeeeeneneee 66 

66. Alburn alb-gălbui, foarte lat (32 inele); duramen cu contur neregulat, 
brun cu dungi violacee. Porii nevizibili cu lupa. Vizibili cu lupa numai 
cei din primul rind tangenţial. În lemnul tîrziu porii apar ca puncte 
fine, albe, nedefinite. Lemn omogen, greu, foarte tare (« ca osul»). 
Liliac — Syringa vulgaris ÎL. Pl. 69. 

66. Alburn alb-gălbui (devine verzui prin expunere la aer), lat (13 inele); 
duramen brun-galben sau brun-verzui. Porii din lemnul timpuriu slab 
vizibili cu lupa, formează o zonă poroasă, îngustă, albicioasă. Porii 
din lemnul tîrziu foarte fini, împrăștiați. Lemn omogen, greu, foarte 
tare. 

Caprifui — Lonicera xylosteum [PI 69. 
Caprifoi — Lonicera tatarica Ii Pl 0: 
67. Duramen roz-portocaliu sau roz-roșcat. . „cc... 68 


CHEIE DE IDENTIFICARE MACROSCUPICA A LEMNULUE 133 


67. Duramen roşu-brun sau brun-ciocolatiu, (e ÎTI 2 50 e Ma E OR RR OR i 69 


68. Duramen roz-portocaliu pînă la portocaliu-roșcat. Alburn gălbui-ro- 
șiatic, îngust (3—4 inele). Porii din lemnul timpuriu vizibil mai mari 
ca cei din lemnul tîrziu, în special cei din primul rînd tangenţial. Porii 
din lemnul tîrziu slab vizibili cu lupa, rari, în grupe radiale de 2—3 
(uneori în lanţuri). Lemn omogen, potrivit de greu și tare, 

Crușîn, patachină — Rhamnus frangula L. PL. 71. 

68. Duramen roz-roşcat, slab pronunţat; alburn galben-verzui. Porii mici, 
abia vizibili cu lupa; cei din lemnul timpuriu în mai multe rînduri 
tangenţiale, formînd o zonă poroasă lată. Raze medulare abia vizibile 
cu ochiul liber, mai mult sau mai puţin echidistante. Lemn omogen. 
potrivit de greu și de tare. 

Vişinel (cireș pitic de Bărăgan) — Prunus fruticosa Pall. Pl. 72. 
69. Raze medulare nevizibile cu lupa. 
Alburn foarte îngust (2—3 inele) galben-alburiu sau portocaliu-alb. Duramen 
brun-ciocolatiu, puternic vărgat, prin deosebirea de culoare dintre lemnul 
timpuriu şi tîrziu. Porii din lemnul timpuriu abia vizibili cu ochiul liber, 
formează o zonă poroasă lată. La mijlocul zonei, porii prezintă deschiderea 
cea mai mare. Lemn moale, potrivit de greu şi de tare. 
Cătină de rîu — Hippopha€ rhamnoides L. Pl. 73, PL. V 3. 
69. Raze medulare bine vizibile cu ot et e RR i 8 asa SEE 2.3 3 70 

70. Alburn alb-roşiatic, dungat; duramen roșiatic-brun, puternic dungat. 
Porii din lemnul timpuriu mari, bine vizibili cu lupa, formează o zonă 
poroasă destul de lată. Raze medulare numeroase, de lățimi neuniforme. 
Lemn potrivit de greu, tare, pînă la foarte tare. 
Migdal — Amygdalus communis L. (Prunus communis Fritsch) Pl. 74. 
Migdal pitic — Amygdalus nana L. (Prunus nana Stokes) Pl. 75. 

70. Alburn îngust (2—3 inele), alb-roșiatic; duramen brun-roşiatic, uneori 
verzui. Porii din lemnul timpuriu slab vizibili cu lupa, formează o zonă 
poroasă, îngustă. Cei din primul rînd tangenţial vizibili mai mari ca 
ceilalți. Lemn omogen, greu, foarte tare. 

Piersic — Persica vulgaris Mill. (Prunus persica Sieb. et Zucc.) Pl. 76. 


71. Porii din lemnul timpuriu bine vizibili cu NI ice e ABD e ae 00 
71. Porii din lemnul timpuriu abia vizibili sau nevizibili cu Mapai. sea 19 


72. Porii din lemnul timpuriu rari, frecvent în grupe radiale pînă la patru, 
formează o zonă care ocupă circa jumătate din lățimea inelului anual. 
Lemn de culoare uniformă, alb-gălbuie, omogen, potrivit de tare şi de 
greu. 

Salcim mic — Amorpha fruticosa L. PL. 77. 

72. Porii din lemnul timpuriu deși, îngrămădiţi, formează o zonă poroasă 
destul de îngustă. Lemn de culoare albă, slab-roză, uniformă ; omogen, 
tare și greu. 

Cîrmiîz — Symphoricarpus albus Blake (Symphoricarpus  racemosus 
Michx.) PI. 78 

73. Primul rînd de pori abia vizibili cu lupa, în rest nevizibili. Lemn alb-verzui 

sau verzui-roșiatic. Raze medulare bine distincte cu lupa, mai mult sau 

mai puţin echidistante. Măduva mare, albă, ocupă 2/3 pînă la 1/2 din dia- 
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metrul secțiunii. Pete medulare brunc-roșcate, mari și numeroase. Lemn 
tare şi greu. 
Cununiţă — Spiraea ulmifolia Scop. Pl. 79. 
73. Lemn alb-gălbui, slab roșiatic, cu porii din lemnul tirziu prezentind ten- 
dinţe de aranjare tangenţială. Raze medulare de două mărimi; cele late 
bine vizibile cu lupa, rare. Lemn cu textură fină, tare și greu, 


Agriș — Ribes grossularia L. Pl. 80, 


Lemn cu porii așezați semi-inelar 


74. Cu duramen Rs i ai a a ea e De e IE, i 
74. Fără duramen * eee accelera ao NONEDER e ES a aa aveati a tra VOI 


75. Cu pete medulare 9 ERIE n a oR GIB de a na ar 0 oo a ea Rea | 
75. Fără pete medulare BG zi DE Critica 5 Abia a duâi0 0 0 0. o cimuai E ee e 77 


76. Porii vizibili cu lupa. Cei din lemnul timpuriu în mai multe rînduri 
tangenţiale (pînă la 7), numeroși, formînd o zonă poroasă distinctă. 
Raze medulare late, de 2—3 ori deschiderea porilor, albe. bine vizibile 
cu lupa. Pete medulare mici, rare. Alburn alb, slab rosiatie (prin expu- 
nere la aer devine portocaliu): duramen brun-roșcat. Lemn cu textură 
fină, potrivit de greu și de tare. 
Vişin — Cerasus vulgaris Mill. (Prunus cerasus 15) Pl 9g 
76. Porii, în prima jumătate a inelului mai mari și mai numeroși, vizibili 
cu lupa. Raze medulare de două mărimi, vizibili cu lupa, dese. Alburn 
alb-roşiatie, duramen roșiatic-brun. Lemn omogen, greu, foarte tare. 
Corcoduș — Prunus cerasifera Ehrh. PL. 82 
77. Duramen roșu-brun, pînă la roşu-ciocolatiu, cu dungi și nuanțe variate, 
dîndu-i un aspect vărgat, 
Alburn îngust (4—5 inele), brun-gălbui. Porii vizibili cu lupa, mai mari 
și mai numeroși în prima jumătate a inelului. Raze medulare de două 
mărimi ; cele late vizibile cu ochiul liber. Oglinzi foarte lucioase, numeroase, 
joase (sub 2 mm). Lemn greu şi tare, 
Prun — Prunus domestica L. Id f5 
77. Duramen şters, brun-cenușiu sau roşiatic-brun.........., 28 


78. Duramen brun-cenușiu, cu dungi ciocolatii; alburn lat (7—10 inele), 
alb-cenușiu-roșiatic, slab dungat. Porii vizibili cu lupa, îngrămădiţi la 
limita inelului anual, unde formează o zonă poroasă îngustă, Pori frec- 
vent multipli. Raze medulare neuniforme ca lățime, cele mai late abia 
vizibile cu ochiul liber. Lemn potrivit de greu, moale, 

Mălin — Padus racemosa (Lam.) C.K. Schneid. (Prunus  padus L.) 
PL. 84. 

78. Duramen roșiatic-brun, cu dungi verzui-roz sau violacee ; alburn îngust, 
alb-roșiatic. Porii vizibili cu lupa, mai mari și mai numeroși în prima 
parte a inelului. Raze medulare fine. numeroase, vizibile încă cu ochiul 
liber, ca linii fine numeroase pe secțiunea transversală. Lemn omogen, 
potrivit greu, tare. 

Cireș — Cerasus avium (L.) Mnch. (Prunus avium L.) Pl. 85, Pl. G 15 
PL. VIE 
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79. Lemn de culoare galbenă uniformă. Porii vizibili cu lupa, unitari, rar mul- 
tipli, mai deşi în prima parte a inelului. Raze medulare foarte fine şi 
numeroase, abia vizibile cu lupa. Fără pete medulare. Lemn cu textură 
fină, greu şi tare. 


29. Lemn alb-gălbui sau alb-roşiatic......., Sea arie IP e sai av 80) 


Lămiîiţă, sirinderică — Philadelphus coronarius L. PI. 87. Phyladelphus 


80. Lemn alb-roşiatie (portocaliu prin expunere), cu inele anuale de lățimi 
neuniforme, uneori discontinue, puse în evidenţă prin dungi înguste, 
mai deschise la culoare. Pori abia vizibili cu lupa, mai mari şi mai 
numeroși in prima parte a inelului, unde formează zone albicioase, distincte 
cu ochiul liber. Raze medulare foarte fine, numeroase, distincte cu lupa 
ca dungi albicioase. Pete medulare rare, brun-roşiatice. Lemn cu textură 
fină, greu, foarte tare. 

Cotoneaster tomentosa (Ait.) Lindl. Pl. 88. 


Lemn cu porii împrăștiați 


81. Pori uniform îMPraSilati ae PESE E tc ARE, Daca OMRON au i eco 82 
81. Pori neuniform zise joi. cu iba III III e 125 
82. Pori mari, bine vizibili cu ochiul liber. ...... cot ae e aaa 83 
82. Pori mici, nevizibili cu ochiul liber A, 5 E Matei Ec da e mo af 85 


83. Lemn tare, greu. 
Alburn destul de lat, alb-cenușiu sau alb-brun deschis; duramen brun-închis, 
cu dungi negricioase. Pori cu iile lucioase, unitari sau în grupe radiale 
(24), cu tendinţe de aşezare semiinelară. Raze medulare fine, bine vizi- 
bile cu lupa, formează pe secţiunea radială oglinzi mici, lucioase. Parenchim 
metatraheal, vizibil cu lupa ca linii fine tangenţiale. Lemn omogen. 

Nuce — Juglans regia L. Pl. 89, Pl. DI. Pl. 1X6 
83. Lemn de la ușor la potrivit de E o 000 oi baie aaa ta arata aaa VĂ 


81. Duramen brun-cenușiu-roșcat sau brun-roz, cu nuanțe purpurii, uneori 
Vărgat. Alburn ingust (7 inele), brun-deschis-cenușiu. Pori unitari sau 
in grupe radiale de 2—5. Raze medulare bine vizibile cu lupa, formează 
oglinzi joase sub 0,8 mm, lucioase. Porii cu tile lucitoare, verzui sau 
violacee. Parenchim metatraheal tangenţial, vizibil cu lupa. Lemn 
potrivit de greu, moale. 

Nuc american — Juglans nigra L. Pl. 90, Pl. IX5. 

84. Duramen şters, castaniu-brun, cu dungi cenuşii-verzui. Alburn îngust, 
alb-cenușşiu. Porii mai mult sau mai puţin circulari şi împrăştiaţi, cu 
tendinţe de aşezare semiinelară, unitari sau în grupe radiale de 2—5, 


136 IDENTIFICAREA MACROSCOPICA A LEMNULUI 


cu tile numeroase argintii, lucitoare. Raze medulare fine, numeroase, 
bine vizibile cu lupa, de grosimi variabile. Parenchim metatraheal, 
tangenţial, în dungi înguste, mai dese spre limita exterioară a inelului. 
Lemn ușor şi moale. 

Nuc american cenușiu — Juglans cinerea L. Pl. 91. 


85. Raze medulare late, bine distincte cu ochiul liber.............. il 
85. Raze medulare înguste, slab distincte sau nedistincte cu ochiul liber. . 92 


86. Raze medulare uniform de late, echidistante, dese, bine distincte. Pe 
secţiunea radială formează desene caracteristice (« piele de șarpe»). Pe 
secțiunea tangenţială razele medulare formează un desen fin, pestriţ. 
În dreptul limitei inelelor anuale, razele medulare ușor lăţite. Alburn 
alb-roşiatic, duramen roşiatic-brun. neuniform colorat. Lemn potrivit 
de greu și de tare. 

Plaian oriental — Platanus orientalis L. 
Platan occidental — Platanus occidentalis L. Pl. 92, Pl. E 1.2, Pl. 
VIII 5,6, Platanus acerifolia (Ait.) Willd. 


86. Raze medulare de două mărimi, late și înguste.......cccccc... 87 
87. Raze medulare late, mari, uneori rare; razele medulare înguste bine vizi- 
alese ul NEC O Se o RO e. Petit 
87. Razele medulare late mici, dese; razele sediile înguste abia vizibile 
sau nevizibile cu lupa............ E oua caca o Cata a RI a a a 91 
88. Razele medulare late normale, lucioase, evidente................ 89 
88. Razele medulare late false, mate, neevidenie.........c cc... „90 


89. Lemn alb-roșiatic, fără duramen (frecvent cu duramen fals, brun-roşiatic)- 
Razele medulare se prezintă pe secțiunea radială ca oglinzi în benzi lungi 
de circa 3—4 mm înălţime, iar pe secțiunea tangenţială, ca lenticele carac- 
teristice. Pori numeroși, descrescînd uneori ca mărime spre limita exterioară 
a inelului anual. Inele anuale bine distincte, uneori fin ondulate. Lemn 
omogen, tare și greu. 

Fag — Fagus silvatica L. Pl. 93, Pl. E 3,4, PL. VIII 3,4. 
— Fagus orientalis Lipsky PL. 94. 

89. Lemn alb-gălbui-brun. Limita inelelor anuale nedistincte cu ochiul liber. 
Pori mici, vizibili cu lupa. Porii din primul rînd tangenţial ceva mai mari 
decât cei din restul inelului. Razele medulare late sînt rare; cele înguste 
de lățimi variabile, așezate distanțat la intervale inegale, abia vizibile 
cu ochiul liber. Lemn potrivit de greu și de tare. . 

lederă — Hedera helix L. Pl. 95. 

90. Lemn fără duramen, alb-cenuşiu deschis (alb murdar). Pori nevizibili 
cu lupa, relativ rari, unitari sau multipli (cîte 2). Inele anuale grosolan 
și fin ondulate. Razele medulare îngrămădite uneori înspre crestele 
canelurilor. Parenchim metatraheal în benzi tangenţiale înguste. Lemn 
omogen, greu și tare. 

Carpen — Carpinus betulus L. Pl. 9, PL. G2, PL.IV5. 
Cărpiniţă — Carpinus orientalis Mill. PL. 97. 

90. Lemn fără duramen, alb-roșiatic (prin expunere la aer devine porto- 
caliu intens). Inele anuale destul de evidente, uşor ondulate, retrase 
în dreptul razelor medulare late ; uneori grosolan ondulate. Razele medu- 
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lare late uneori rare. Pori mici, vizibili cu lupa, unitari sau în grupe 
radiale (lanţuri scurte), Pete medulare brun-roșeate, frecvente, Lemn 
moale și uşor, 

Anin negru — Alnus glutinosa Gaertn. Pl. 98, PL. GA. Pl. VIII 1, 
Anin alb — Alnus incana (L.) Mânch Pl. 99, Pl. VIII2, 

91. Lemn fără duramen, alb. Porii vizibili cu lupa, relativ rari, unitari sau 
în grupe radiale, Raze medulare albe. distanțat așezate, formează oglinzi 
numeroase și foarte lucioase, joase (suh 1.2 mm). Fără pete medulare, 
uneori cu dungi negre-cenușii, evidente pe secțiunea longitudinală. Lemn 
omogen potrivit-de greu și tare. 

Paltin de munte — cer pseudoplatanus L. Pl. 100. Pl. F 1-4. PL III ilă 

- 91. Lemn fără duramen. alb-gălbui. Porii foarte mici. abia vizibili cu Tupa. 

Raze medulare distincte, numeroase, albe. Fără pete medulare. Oglinzi 
joase, lucioase. Lemn tare şi greu. 


Clocotiș — Staphylea pinnata L. Pl. 101. 


92. Raze medulare clar vizibile cu Iapa se iza 0 Bo Cazi lei 23 0 ca cata 93 
92. Raze medulare foarte fine, greu vizibile sau nevizibile cu lupa.... 115 
Y3. Pori nevizibili cu [je og a ă APRIORE IRR D aaa Pic aaa a 94 
93. Pori vizibili cu Luc. ae A A PORNIRE SARI aie beila oile e ca SER za a 96 


94. Raze medulare de o singură mărime, fine, numeroase, albe. Lemn fără 
duramen, pe secțiunea transversală cu zone alternante alb-gălbui și 
gălbui-brun deschis, corespunzătoare lemnului timpuriu şi tîrziu, Ele- 
mente anatomice foarte fine. Lemn omogen, greu, foarte tare. 
Merișor, cimișir — Buxus sempervirens L. Pl. 102. 

94 Raze medulare de două mărimi. Cele înguste nedistinete cu lupa.. 95 


95. Razele medulare late, rare, albe, vizibile cu lupa. Lemn cu o slabă for- 
mație de duramen alb-roșcat. Alburn v erzui, îngust. Pete medulare alungite, 
brun-roșeate, mici. Lemn omogen, cu textură foarte fină, de dimensiuni 
mici (10—15 mm diametru), ușor şi moale. 

Bujor de munte — Rhododendron kotschyi Simk. Pl. 103. 

95. Razele medulare late, albe, rare, distincte numai cu lupa. Lemn fără dura- 
men, alb-verzui, uniform. Pete medulare mici, alungite, lemn de dimensiuni 
mici (2 sub 1V mm), cu textură foarte fină, uşor şi moale. 

Ain — Vaccinium myrtillus L. PL. 104. 


96. Porii cu deschiderea mai mare decît lățimea razelor medulare.... 97 
96. Porii cu deschiderea mai mică sau cel mult egală cu lăţimea razelor 
medulare DR en etalate ocultă oa mau a 9 


97. Raze medulare de două mărimi. Lemn fără duramen, alb-gălbui, uniform. 
Inele anuale înguste, cu contur regulat, neevidente. Porii slab vizibili cu 
lupa, unitari sau multipli (în grupe radiale de 2-3 pori). relativ rari, 
destul de neuniformi ca deschidere, cei mari fiind așezați neregulat în 
cuprinsul inelului anual. Razele medulare late rare, neuniforme ca lăţime 
și repartiție, albe, mate (se disting cu oarecare greutate cu ochiul liber). 
Razele medulare inguste slab vizibile cu lupa. Pete medulare absente sau 
foarte rare; frecvent formaţiuni cicatriciale. Lemn omogen, potrivit de tare 
şi de greu. 

Mesteacăn pitic — Betula nana L. PI. 105. 
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97. Raze medulare de o singură DE PR e „98 


98. Lemn fără duramen, alb sau alb-roşiatic, cu luciu de sidef pe secţiunile 
longitudinale. Pori rotunzi, unitari și multipli (în grupe radiale), relativ 
rari, fără tile. Raze medulare fine, gălbui. Pete medulare brun-roșcate, 
de la puţine pînă la numeroase. Lemn cu textură fină, omogen, potrivit 
de greu, moale. 
Mesteacăn — Betula verrucosa Ehrh. (Betula alba L.) PL. 106, Pl. IV 4. 
Mesteacăn pufos — Betula pubescens Ehrh. (Betula alba L,) PL. 1048 
Mestecănaș — Betula humilis Schrank Pl. 108. 

98. Lemn cu o slabă formaţie de duramen, brun-roşcat, cu contur nere- 
gulat. Alburn lat, alb-roşiatic-brun. Pori numeroşi, fără tile. Raze medu- 
lare numeroase, albicioase fără pete medulare. Lemn uşor şi moale. 
Tavalgă — Physocarpus opulifolius (L.-) Maxim. (Spiraea opulifolia L.) 

PI. 


109. 
99. Raze medulare relativ rare, aşezate la distanţe egale cu de mai multe ori 
pice ei > RN Na DO O ET LLC alui ea Acu 
99. Raze medulare dese, numeroase, PAS PRE At POI 0 007 nască 106 
pe ge i alt impor Trăe re mu INIMA 101 
i Pe bi aaa aa a ama ae ca cae a e da CA 103 


101. Lemn moale și uşor. 
Alburn alb-gălbui, lat (circa 20 inele), duramen verde-gălbui, şters. Limita 
inelelor anuale marcată prin dungi albe, evidente. Pori numeroși, în grupe 


radiale, cu deschiderea aproximativ egală cu lăţimea razelor. Fără pete 
medulare. Oglinzi pină la 2 mm înălțime, lucioase, 
Liriodendron tulipifera L- P). 110: 


101. Lemn greu, pute Mc it IND CER ra 0 A sii e 102 


102. Duramen brun-roşiatic sau brun-ciocolatiu, cu contur neregulat ; alburn 
alb-roșiatic. Pori numeroși, unitari. Raze medulare evidente. Fără pete 
medulare. Lemn dens, omogen» foarte tare. 
Corn — Cornus mas L. p!. 11. 
102. Lemn alb-roşiatic, cu o slabă formaţie de duramen, foarte neregulată, 
brun-închisă. Pori mici, unitari, relativ rari, mai deși în prima parte 
a inelului. Fără pete medulare. Raze medulare numerouse, formează 
pe secţiunea radială oglinzi mici (sub 1 mm înălțime), roz-roșiatice. 
Lemn dens, omogen, foarte tare. 
Singer — Cornus sanguinea L. Pi. 12. 
103. Lemn moale, uşor .::.-- kk: ÎN E DOR ou aia e aut 104 
103. Lemn greu, tare, sau foarte tare ..-....:: Do o Iara a aapae 105 
104. Lemn de culoare alb-gălbuie-roșiatică, Inele anuale slab delimitate. 
Pori cu deschiderea aproximativ egală cu lățimea razelor medulare. 
ei alb — Tilia tomentosa Mânch (Tilia argentea Dest.) Pl. 113. 
PI. III 4. 
Tei cu frunza mare — Tilia platyphyllos Scop. (Tilia grandifolia 
Ehrh.) PL. 114. 
104. Lemn alb-gălbui, roșiatic-brun spre centrul secțiunii transversale. 
Porii din primul rind tangenţial ceva mai mari ca cei din restul ine- 
lului. Raze medulare mai late ca deschiderea porilor. 
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Tei cu frunză mică — Tilia cordaia Mill. (Tilia parvifolia Ehrh.) 
PL. 115. 

105. Lemn de culoare gălbuie. Inele anuale clar delimitate. Porii în majoritate 
multipli (2—4). Oglinzi lucioase, nedistinct colorate. Măduva mare. Lemn 
foarte tare. 

Soc — Sambucus nigra L. Pl. 116. 

105. Lemn de culoare alb-gălbuie sau brun-deschisă. Pori frecvent multipli 

(2—4). Raze medulare distincte cu ochiul liber, inegal distanţate. Lemn tare, 
Soc roșu, soc de munte — Sambucus racemosa L. Pl. 117. 


106. Fast CARE ANR pa e De a INI N... 107 
106. Cu detii e a. ... a 
107. Lemn alb sau alb-călbi emo eta ee e meta e a ovare ta aa 108 
107. Lemn alb-roz san alb-roșiatic ...... eee ceea 109 


108. Lemn alb-gălbui. Oglinzi foarte mici, numeroase, lucioase. Foarte 
rar cu pete medulare. Inele anuale bine distincte. Lemn greu şi tare. 
Paltin de cîmp, arțar — Acer platanoides L. Pl. 118. 
Arţar tătărese, gladiș — Acer tataricum L. Pl. 119 Pl. III 3. 
108. Lemn alb-eălbui, slab roșiatic, cu pete medulare rare. Inele anuale 
distincte. Oglinzi fine, lucioase, nedistinct colorate. Lemn greu și tare. 
Jugastru — Acer campestre L. PL. 120, PL. III 2. 
109. Fără pete medulare. 
Lemn alb-roz, uniform. Limitele inelelor slab demareate. Lemn omogen, 
greu și tare. 
Gutui — Cydonia oblonga Mill. Pl. 12]. 
109. (Gu poe N DN N ae con o arat n ee aa 118 
110. Lemn alb-gălbui-roz, cu pete medulare frecvente, albe-roz. Pori și 
raze medulare fine, dese, numeroase. Lemn omogen, greu şi tare. 
Păducel, gherghinar — Crataegus monogyna Jacq Pl. 122. 
— Crataegus pentagyna W. et K. 
— Crataegus oxyacantha L. Pl. 123, PL. IV 3, 
110. Lemn alb-gălbui-roșiatic, cu pete medulare rare, omogen, greu şi tare 
Păr pădureț — Pirus piraster (L.) Medik. PL. 124, Pl. III 6. 
Păr — Pirus sativa Lam. et DC. (Pirus communis L.) 
Bîrcoace — Cotoneaster integerrima Medik. Pl. 125. 
Bircoace — Cotoneasier melanocarpa Lodd. 

1ll. Fără pete medulare. Duramen brun-verzui. Alburn foarte lat, alb-roz 
(devine gălbui-brun prin expunere). Porii şi razele medulare foarte fine. 
Lemn omogen, greu, moale, uneori cu miros neplăcut. 

Călin — Viburnum opulus L. Pl. 126. 


Ve Cu E lare eee e ce ema ata oale datata n a do aa a a aa 112 
112. Duramen slab distinct de album ........ ca 113 
112. Duramen bine distinct de alburn .........c, cu cau RIDE tă 114 


fină, potrivit de tare şi de greu. 
Arţar american — Acer negundo L. Pl. 127. 
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113. Duramen brun-deschis, uneori cu nuanţe verzui sau cenușii, alburn albi- 
cios. Pori slab vizibili cu lupa, mai numeroși în prima parte a inelului 
anual. Raze medulare slab distincte cu lupa, albicioase, numeroase. Pete 
meduiare frecvente. Lemn cu textură fină, greu, potrivit de tare. 

Acer saccharinum L. Pl. 128. 


114. Inele anuale distincte datorită numărului mare de pori din lemnul tim- 
puriu. Alburn alb-gălbui (prin expunere la aer devine trandafiriu) ; 
duramen brun-roşiatic uniform. Pete medulare dese. Lemn greu şi tare 
(lemnul de moșmon foarte tare). 

Măr pădureţ — Malus silvestris (L.) Mill. Pl. 129, Pl. VII 4. 
Măr — Malus pumila MII. 

Scoruș de munte — Sorbus aucuparia L. PL. 130. 
Sorb — Sorbus aria (L.) Cr. PL. 131. 

Moșmon — Mespilus germanica L. Pl. 132. 

114. Inele anuale slab distincte. Alburn alb-roz sau alb-gălbui-roşiatic, 
îngust ; duramen brun-roşiatic. Pete medulare dese. Lemn greu. tare 


3 


(lemnul de scoruș foarte tare). 
Sorb — Sorbus torminalis (£.) Cr PL. 133, PI. VII 5. 
Scoruș — Sorbus domestica L. 


115. Lemn greu, tare sau foarte tare  ......... e e E aro dea a „116 
115. Lemn moale şi ușor ......,...... in Aa Ta A ap aget ata Pe Soia euageuleta 118 


116. Cu duramen. Formaţie slabă de duramen brun-ciocolatiu. Alburn 
foarte lat, galben-alburiu, uniform (prin expunere la aer devine alb- 
roşiatic). Pori mici, relativ rari. Razele medulare fine, greu de distins 
cu lupa (aproape nevizibile). Lemn omogen, greu, tare, cu miros neplăcut 
(în stare umedă). 

Dîrmox — Viburnum lantana L. Pl. 134. 
116. Fără duramen........... a aa aaa Mea o, oiga sder a onaede preia) aaa 117 


117. Lemn alb-roşiatic, mai închis spre centru. Inele anuale slab distincte. 
Pori foarte mici, vizibili cu lupa numai cei din imediata apropiere a limitei 
interioare a inelului anual. Raze medulare foarte fine, foarte greu de 
distins cu lupa. Măduva goală. Lemn omogen, potrivit de greu, tare. 

Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl PL. 135. 

117. Lemn galben sau galben-alburiu, uniform colorat. Limitele inelelor anuale 
marcate prin dungi albicioase destul de late. Pori şi raze medulare foarte 
fine, abia distincte cu lupa. Lemn omogen, textură fină, greu, tare și 
foarte tare (Salba riioasă). 

Salbă moale, voniceriu — Euonymus europaea L. Pl. 136. 

Salbă rîioasă — Euonymus verrucosa Scop. Pl. 137. 
118. Fără duramen............ Sade oo aeira reala N ae or LEE oa ratia „ 119 
BR u dramei o oo e oo aaa ia aa a ISRA e eee aa aaa 120 

119. Lemn alb-gălbui sau alb-brun deschis. Pori foarte mici, abia vizibili cu 
lupa, numeroși. Raze medulare foarte fine, aproape nevizibile cu lupa. 
Lemn fără pete medulare, moale şi ușor. 

Castan porcesc — esculus hippocasianum LI. Pl. 138, Pl. III 5. 

119. Lemn alb-cenuşiu, lucios. Inele anuale delimitate prin zonele de lemn 
tîrziu mai închise, dînd un aspect slab vărgat secţiunii radiale. Pori bine 
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vizibili cu lupa, numeroși. Raze medulare aproape nevizibile cu lupa, 
ondulate după conturul porilor. Cu pete medulare albe, rare. 
Plop tremurător — Populus tremula |. Pl. 139, 


120. Cu duramen Toşiatic sau al III 121 
120. Cu duramen cenușiu, slab distinct de 1 RI 125 
121. Cu duramen slab distinct de ................. 122 
121. Cu duramen clar O cci----....-. 123 


122. Cu porii bine vizibili cu lupa; în lemnul timpuriu mai mari şi mai 
numeroși decît în lemnul tirziu; partial cu ţile. Alburn îngust (24 
inele), alb-roşiatic; duramen roșiatic-brun. Pete medulare alb-gălbui 
sau alb-roșiatice, mari şi numeroase, 

Salcie căprească, iovă — Salix caprea L. Pl. 140, PL. VII9 

122. Cu porii mici, greu de distins cu lupa, relativ rari, uniform răspândiți, 
unitari. Alburu alb-gălbui sau alb. erzui; duramen roșiatic-brun, 
Pete medulare mari, numeroase, gălbui sau brun-roşiatice. (În unele 
cazuri răchita roșie prezintă un lemn potrivit de greu şi de tare). 


123. Cu pete medulare albe. 
Petele medulare uneori mari și numeroase. Alburn lat (18—20 inele), 
alb-gălbui; duramen alb-roşiatie său roșiatic-brun, Pori unitari Sau în 
grupe radiale de 2—5, parţial cu tile. Inele anuale slab ondulate. 
Plop alb — Populus alba L. Pl, 143, PI. 1v 2 
123. Cu pete ar ăn. DORNEI II 124 


124. Alburn alb-gălbui sau alb-roșiatie ; duramen roșiatic sau roșiatic-brun. 
Pori vizibili cu lupa, rari, cu tile. Pete medulare rare, alb-roşiatice. 
Răchită, salcie fragedă — Salix Pragilis L. PL, 144, 

Saleie, răchită albă — Salix alba L. Pl. 145, Pl. VII] 

124. Alburn îngust, alb-gălbui; duramen roșiatic-brun. Inele anuale slab 
distincte. Pori frecvent multipli. fără tile. Pete medulare foarte rare, 
de culoare roșiatică. 

Salcie pletoasă, salcie plingătoare — Salix babylonica L. Pl. 146 


125. Duramen brun-albicios sau cenușiu-brun ; alburn alb-cenușiu, destul de 
lat. Pori vizibili cu lupa. evident mai Mari și mai numeroși în lemnul 
timpuriu. Raze medulare foarte fine, greu de distins cu lupa. Pete me- 
dulare albe, mari și numeroase. 

Plop negru, plută — Populus nigra L. Pl, 147, PI. G3, Pl. IV] 
Plop negru hibrid — Populus marilandica Bose. Pl. 148. 

125. Duramen cenușiu-gălbui: alburn alb-gălbui sau alb-gălbui-cenuşiu, de 
lățime mijlocie (8—12 inele). Inele anuale clar distincte, ușor ondulate, 
Porii în general în 8rupe radiale de 2—4, sensibil egali ca mărime pe toată 
lățimea inelului anual. Pete medulare Tare, uneori absente, 

Plop negru hibrid — Populus serotina Hartig PL. 149, 
— Populus robusta C.K.Schneid. PL. 150. 
— Populus regenerata Henry et Elwes Pl. 151, 
126. Pori în zone neuniform distribuite, izolate sau confluente 
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126. Porii dispuși în benzi sau şiruri (lanţuri) radiale......,....... 129 

127. Pori în grupe mici, izolate. 

Pori în grupe neconfluente, apărind ca puncte mici, galbene, pe secţiunea 
transversală, cu slabă tendință de orientare radială. Porii din primul 
rind tangenţial ceva mai mari decît cei din restul inelului anual. Raze 
medulare foarte fine şi numeroase, abia vizibile, pînă la nevizibile cu 
lupa. Lemn fără duramen, gălbui-alb, moale şi uşor. 

Tulichină — Daphne mezereum L. Pl. 152. 

127. Pori în zone Ccenifijera fe ae 30 n dai d eta E a Era E Cale aalaiaă 128 

128. Pori în zone radial-oblice, cu aspect de flăcări pe secțiunea transver- 
sală. Porii sînt vizibili cu lupa, mai numeroşi la limita interioară a 
inelului anual, unde sint dispuşi într-o bandă continuă, delimitînd 
evident inelele anuale. Raze medulare abia vizibile cu lupa, albicioase, 
formează pe secţiunea radială oglinzi foarte fine, lucioase, foarte puţin 
diferit colorate de restul lemnului, Duramen roşiatic-roz; alburn alb- 
gălbui sau galben-portocaliu (6—10 inele), Lemn cu textură uniformă. 
potrivit de greu, sau greu (Rhamnus saxatilis Jack). tare. 

Spinul cerbului, verigariu — Rhamnus cathartica L. Pl5 153 
Spinul cerbului, verigariu — Rhamnus saxatilis Jack. Pl. 154. 

128. Pori în zone neregulat distribuite, cu tendință de aşezare tangen- 
țială, apărind ca peie albe. Pori mici, nevizibili cu lupa. Raze medulare 
inguste, slab vizibile cu ochiul liber, de lățimi neuniforme. Lemn fără 
duramen, de culoare gălbui-cenușiu, cu textură fină, tare şi greu. 

Ilex aquifolium L. Pl. 155. 

129. Cu raze medulare de două mărimi — late şi înguste. Razele medulare 
foarte late. mari (false), evidente pe secțiunea umezită ; razele medulare 
înguste, abia vizibile eu lupa. Pori vizibili cu lupa, dispuşi în lanţuri 
lungi. radiale, uncori mai numeroşi în prima jumătate a inelului. Inele 
anuale ondulate, slab evidente (retrase în dreptul razelor medulare late). 
Oglinzi roșcate foarte mici și numeroase şi oglinzi mari, mate, rare, Al- 
burn  alb-gălbui (alb-cenușiu) ; duramen cenușiu-negricios sau brun- 
roșiatic. Lemn cu textură fină. potrivit de greu și de tare, pină la 
tare (Alunul turcesc). 

Alun — Corylus avellana L. Pl. 1565 "BE SMIII 6 
Alun turcesc — Corylus colurna L. Pl. 157. 

129. Cu raze medulare de o singură mărime, foarte ÎN ilie ra nete cata a 130 

130. Cu duramen brun-roșiatic; alburn deschis alb-roşiatic. Inele anuale 
evidente, cu contur ondulat. Pori mici, vizibili cu lupa, aşezaţi în lan- 
țuri radiale, distincte cu ochiul liber. Raze medulare foarte fine, abia 
vizibile cu lupa, numeroase. Lemn fără luciu, tare și greu 


130. Fără duramen. Lemn de culoare alb-roșiatică (prin expunere la aer 
devine roșcat portocaliu). Inele anuale neevidente. Pori greu vizibili 
cu lupa, în srupe scurte radiale (3-—5), relativ rare. Raze medulare 
foarte fine. numeroase, abia vizibile cu lupa; pe secţiune radială 
formează oglinzi lucioase, nedistinct colorate. Lemn greu, potrivit 


Anin de munte — 1/nus viridis (Chaix) Lam. et DC. Pl. 159, 
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B. CHEIE DE IDENTIFICARE PE BAZA STRUCTURII 
ANATOMICE A LEMNULUI 


t.heie pentru principalele specii forestiere cu criteriul iniţial (intrarea în 


cheie) structura anatomică 


Lemn fără pori, cu structură simplă și uniformă, cu inele anuale în general 
distinct delimitate, cu diferență între lemnul timpuriu și lemnul tîrziu, cu 
ruze medulare nevizibile sau abia vizibile cu ochiul liber, fără parenchim 
lemnos sau cu parenchim puţin, rareori distinct, 


Lemn de răşinoase sbfeszdeN Tolea) IO 2, DAE PN N acitaatei 008 cama o 0 RER 


Lemn cu pori, cu structură complexă, neuniformă, cu inele anuale de la 
clar distinct pină la nedistinet delimitate, cu sau fără diferenţă între lemnul 
timpuriu și tîrziu, cu raze medulare de la foarte înguste la foarte late, cu 
sau fără parenchim vizibil, 

BETI IPLOG SG ca asa 0 at a gi BD) BIO Azul o Oro CHER 2 0, cu pl 14 


..... 


LEMN DE RĂȘINOASE 


2. Cu canale rezinifere 
iesi ARIPA ps + Mal oa al RR ANN DI e 10 


Fără duramen, Lemn alb-găibu, slab vărgat, cu formaţia de lemn tirziu 
nepronunțată, cu trecere treptată de la lemnul timpuriu la lemnul tirziu, 
Canale rezinifere mici. nevizihile san foarte greu vizibile cu ochiul liber. 
Lemn cu miros slab de rășină, moale, ușor, cu luciu mătăsos, în special 
pe secțiunea radială. 

Molid — Picea excelsa (Lam.) Link. Pl. 6, PI. AL, PL. II. 


Cu duramen ....,...... SE E Gri a a = ZRT NETarO, AA Aa aa oa aa 4 
4. Cu canale rezinifere mari, vizibile cu ochiul liber... 5 
4. Cu canale rezinifere mici, greu vizibile cu [za sarata oa SPRIE ate 9 


Cu duramen slab distinct de alburn. Albara gălbui-cenușiu, duramen găl- 
bui-brun sau roşiatic-brun, Lemn Vărgat, cu formațiunea de lemn tîrziu 
destul de pronunţată, cu trecerea de la lemnul timpuriu la lemnul tîrziu 
bruscă. Canale rezinifere mari şi foarte mari, bine distincte cu ochiul liber, 
dispuse de cele mai multe ori în grupe de 2—3. Lemn hogat în rășină, 
potrivit de greu, moale, în general fără luciu. 

Pin nezru — Pinus nigra Arn. (Pinus austriaca Hâss) PI. 3 


Duramen clar distinct de albiTe e e AO cugir a aaI NR 6 
6. Zona de lemn tirziu pronunțată, Lemn puternic PORNEA 7 
6. Zona de lemn tirziu nepronunţată, lemn slab vărgat,.....,,...... 8 


Alburn gălbui sau alb-roșiatic, duramen roşiatic-roz sau roşiatic-brun. 
Trecerea de la lemnul timpuriu Ja lemnul târziu bruscă. Canale rezinifere 
de mărime mijlocie, izolate sau în grupuri de cîte două, destul de numeroase, 
Lemn bogat în rășină, moale și ușor, 


Pin — Pinus silvestris L. PL. 4, PL. A 22 NI] 
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7. Alburn gălbui-cen ușiu, duramen brun. Imele anuale foarte înguste, uneori 
ondulate. Canale rezinifere destul de numeroase. Lemn bogat în Tăşină, 
cu miros pronunţat, potrivit de greu, moale. 


Incapăn — Pinuş montana Mill. Pl. 5, Pl, [a 


8. Alburn ingust, gălbui, duramen gălbui-roșiatic-roz, Inele anuale înguste, 
Trecerea de la lemnul timpuriu la lemnul tirziu treptată, Canale rezinifere 
distincte pe secțiunea longitudinală cu dungi fine mai inchise la culoare. 
Lemn mat. moale, Usor, cu miros puternic aromatic, persistent la lemnul 
uscat. 


Zimbru — Pinus cembra L. Pl. 1 PI 154 


8. Alburn alb-gălbui, duramen gălbui-brun sau roşiatic-brun. Trecerea de 
la lemnul timpuriu la lemnul tirziu treptată. Canale rezinifere numeroase, 
bine distincte, izolate. Lemn uşor, foarte moale, cu luciu mătăsos, în stare 
verde cu miros dulceag de rășină. 


Pin strob — Pinus strobus L. pl 2 


9. Aiburn gălbui-brun-roșiatic, duramen brun-roşiatic. Lemn Vărgat, cu zona 
de lemn tirziu pronunțată şi distinet colorată, cu trecerea bruscă de la lemnul 
timpuriu la lemnul tirziu. Canale rezinifere izolate sau în grupe de cîte două. 

*mu potrivit de greu, moale, cu miros de rășină, 


Larice — Larix decidua Mill. (Larix europaea Hurt.) PL. îș PA a 
PI UI, 3 


9. Alburn alb-gălbui-roșiatic, duramen de culoare variabilă de la galben-tran- 
dafirie pînă la brun-roz-roșeată, Formațiunea de lemn tirziu pronunțată, 
cu trecere bruscă de la lemnul timpuriu la lemnul tirziu. Canale rezinitere 
în general rare, izolate. Lemn ușor și moale, cu miros slab de rășină. 
Duglas — Pseudotsuga taxifolia ( Lamb.) Britt, (Pseudotsuga douzlasii 
Carr.) Pl. 8, PI. [12 

10. Fără duramen, Lemn alb-gălbui (uncori cu o nuanţă albăstrui-cenusie), 
slab vărgat, cu formațiunea de lemn tirziu mai mult sau mai puţin pro- 
nunțată și cu trecerea de la lemnul timpuriu la lemnul tîrziu mai mult 
sau mai puţin bruscă. Inele anuale slab ondulate, Lemn fără miros, 
uşor și moale, cu luciu slab pe secţiunea radială. Uncori prezintă canale 
rezinifere traumatice. 
Brad — 4bies alba Mill. (Abies pectinata Lam.) Pl. 9, pl: 12 

10. Cu duramen e ST ERIE GI Ela e ara e ata anaua ll 

Il. Fără miros aromatic, 

Alburn alb-gălbui, duramen brun-gălbni sau brun-roşcat, uneori cu dungi 
negricioase. Lemnul tirziu evident, distinct colorat, | nele anuale în general 
foarte inguste, ondulate. În stare proaspătă cu gust amar. Lemn. tare, 
greu, cu textură fină, 

Tisă — Taxuş baccata L. Pl], 12, PI. A45 PI JI 4.5 

LL, Cu miros aromatic toiul del = duca NR IRI Sao Il 
12. Duramen slab distinct de alburn, 

Alburn alb-gălbui, îngust, duramen gălbui-brun. Lemnul tirziu nepro- 
nunțat, cu trecere treptată dinspre lemnul timpuriu, Parenchimul 
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lemnos rareori vizibil cu lupa. Lemn moale şi uşor, cu miros caracte- 
ristie (de cedru) și cu gust amărui. 
Tuie — Thuja occidentalis L. Pl. 14, Pl. 15 

12. Duramen clar distinct de alburn... 2... îedia lo hro ea ie o oi e <a Popi ca 0 13 


13. Alburn îngust gălbui, duramen de culoare variată şi neuniformă de la 
roșu-violaceu pînă la purpuriu-violaceu, uneori cu dungi galbene. Zona 
de lemn tirziu neevidentă, puţin distinctă de zona lemnului timpuriu, 
Parenchim lemnos vizibil uneori cu ochiul liber. Lemn cu miros plăcut 
aromat, moale, UȘor, cu textură omogenă. 

lenupăr de Virginia — Juniperus virginiana L. Pl. 10, PL. 116 

13. Alburn îngust alb-gălbui, duramen roşiatic-roz sau brun, uneori cu dungi 
violacee. Inele anuale înguste, ondulate. Zona de lemn tîrziu îngustă, 
nepronunțată. Lemn potrivit de greu, muale, cu miros aromat. 

lennpăr — Juniperus communis L. Pl. Il PI 176 


LEMN DE FOIOASE 


14. Lemn cu porii die OZN UTE A pna cr 80 a a a a a Aa aaa 15 
14. Lemn cu porii i pasat 02 DORI E e ODO Ni N Mt oale e ac 32 


Lemn cu porii așezați inelar 


15. Lemn cu porii mari, vizibili cu ochiul liber, aşezaţi tipic inelar...,.. 16 
15. Lemn cu porii mici, vizibili cu lupa, așezați semiinelar.. 30 


Lemn cu porii așezați tipic inelar 


16. Porii din lemnul tîrziu în zone, benzi sau șiruri, radiale sau tangențiale, 
bine distincte, caracteristice ..... E A E SET ai et a praz fetite mei 7: 


16. Porii din lemnul tîrziu împrăștiați, cu sau fără tendințe de grupare 
în şiruri tangențiale la limita exterioară a inelului anual....,... 25 

17. Porii din lemnul tîrziu dispuși în zone, benzi sau șiruri radiale sau radial- 
oblice, dind un aspect de flăcări pe secțiunea transversală, ......,.. 18 


17. Porii din lemnul tirziu în benzi sau şiruri tangenţiale mai mult sau mai 
puțin ondulate și continue „,...., cana. DOC NA ac aaa pi 22 


18. Raze medulare de o singură mărime, înguste, vizibile cu lupa. Porii 
din lemnul timpuriu mari, ovali. cu tile, dispuși în 1—3 rînduri tan- 
gențiale, Porii din lemnul tirziu mici, vizibili cu lupa, în benzi radiale 
sau radial-oblice, adesea bifureate. Alburn alb-brun deschis; duramen 
brun deschis, Lemn potrivit de tare și de greu, 

Castan bun — Castanea sativa Mill. (Castanea vesca Gaertn.), Pl. 37, 


PL. Ya. 
18. Raze medulare de două mărimi, unele foarte late, bine vizibile cu 
ochiul liber și altele foarte înguste, abia vizibile cu lupa. ass „19 


19. Porii lemnului timpuriu din duramen fără tile, mari, ovali, în mai multe 
rinduri tangențiale, formînd o zonă poroasă lată. Porii din lemnul tîrziu 
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19. 


21. 


21. 
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în şiruri radiale înguste, uneori bifurcate. Razele medulare late destul 
de subțiri. Album gălbui-brun deschis; duramen gălbui-brun-roșiatic. 
Parenchim lemnos în şiruri tangenţiale fine, relativ rare. Lemn greu, po- 
trivit de tare. 
Stejar roșu american — Quercus borealis Michx. Pl. 24, PL. VI 5. 
Porii din lemnul timpuriu al duramenului cu tile...... PI oa Pi) 
20. Porii din lemnul tirziu cu pereţi groși, bine vizibili cu lupa, grupaţi 
în zone mici rare, de formă neregulată, frecvent în benzi radiale. Raze 
medulare groase, dese, înalte (pînă la 25 mm). Porii din lemnul 
timpuriu în unul, rar două rînduri tangenţiale. Alburn alb-gălbui-roz, 
duramen brun-cenușiu-roşiatic. Lemn tare, greu, cu textură grosolană. 
Cer — Quercus cerris L. Pl. 18, Pl. VI 6. 
20. Porii din lemnul tîrziu mici, abia vizibili pînă la nevizibili cu lupa, în 
zone late. Raze medulare frecvent înalte, pînă la 25 mm și peste.. 21 
Parenchimul lemnos în linii tangenţiale fine, vizibile cu lupa. Între porii 
din lemnul timpuriu și porii din lemnul tîrziu o zonă de fibre mai mult 
sau mai puţin evidentă. Alburn alb-gălbui pînă la brun deschis; duramen 
brun-gălbui sau brun slab roșiatic. Conturul inelelor anuale mai mult 
sau mai puţin regulat. Lemnul tare, greu, cu textură mai mult sau mai 
puţin uniformă. 
Stejar — Quercus robur L. (Quercus pedunculata Ehrh.) Pl. 20, Pl. B1—4, 
PISSV/RI: 
Gorun — Quercus petraea (Matt) Liebl. (Quercus sessilis Ehrh., Quercus 
sessiliflora Salisb.) Pl. 19, Pl. VI 2. 
Parenchimul lemnos abundent, în benzi tangenţiale destul de late, vizibile 
cu ochiul liber. Alburn alb-gălbui; duramen brun-cenuşiu sau brun-cio- 
colatiu, neuniform colorat. Conturul inelelor anuale în general ondulat. 
Raze medulare de înălțimi neuniforme. Lemn tare și greu (foarte tare 
stejarul pufos). 
Stejar brumăriu — Quercus pedunculiflora C. Roch Pl. 23, Pl. VI 4. 
Giîrniţă — Quercus frainetto Ten. (Quercus conferta Rit.) Pl. 22, 
BIESWIS3S 
Stejar pufos — Quercus pubescens Willd. Pl. 21. 
22. Porii din lemnul tîrziu în benzi late, mai mult sau mai puţin continue 23 
22. Porii din lemnul tîrziu în benzi înguste, mai mult sau mai puţin 
BEE RU LEI e 0630900550 0p0lă 0-0ici mara Sieu 


23. Porii din lemnul tirziu în benzi drepte sau slab ondulate, continue. Porii 


din lemnul timpuriu în 1—3 rînduri tangenţiale, parţial cu tile, frecvent 
multipli. Raze medulare înguste, abia vizibile cu ochiul liber. Alburn lat, 
alb-brun; duramen brun deschis spălăcit. Lemn potrivit de tare, greu, 
cu textură neuniformă. 


Velniș — Ulmus levis Pall. (Ulmus effusa Willd.) PL. 38. 
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23. Porii din lemnul tirziu în benzi ondulate, uneori întrerupte. Porii din lemnul 
timpuriu unitari (rar multipli), în 1—3 rinduri tangențiale, rotunzi sau 
slab poligonali. Raze medulare înguste. Alburn iat, alb-gălbui-roșiatic: 
duramen brun-deschis cu nuanţe ciocolatii. Lemn potrivit de tare, greu. 

Ulm de munte — Ulmus montana Stokes PI. 39. PL IT 2, PL Vu, 
24. Alburn ingust, brun-deschis ; duramen brun-ciocolatiu, cu nuanţe slab 
violacee, neuniform colorat. Benzile din lemnul tirziu formate din 2—3 
pori. Porii din lemnul timpuriu cu tile, unitari sau multipli, în mai 
multe rinduri tangenţiale. Raze medulare foarte înguste. Lemn potrivit 
de tare, greu. 
Ulm de cîmp — Ulmus foliacea Gilib. (Uimus campestris L.) PL. 40. 
Ulm pufos — Ulmus procera Salisb. (Ulmus campestris L,). 


214. Alburn îngust (4—Ș5 inele), alb-gălbui: duramen brun deschis, cu contur 


inelului anual. Raze medulare înguste, vizibile cu lupa. Lemn potrivit 
de tare şi greu. 


Ulm de Turchestan — Ulmus pumila L. Pl, 41, 
25. Ruze medulare clar vizibile cu ochiul liber...... Rp e o Sai e apa 26 
25. Raze med ulare abia vizibile sau nevizibile cu ochiul za II 28 


26. Fără tile sau gume, 
Alburn alb-gălbui: duramen rosiatic-ruz cu dungi brune, clar distinct 
de alburn. Porii din lemnul timpuriu în mai multe rînduri tangenţiale ; 
cei din lemnul tirziu răspîndiţi, cn parenchim paratraheal; spre limita 
imelului anual porii formează benzi late. scurte, neregulate. Raze me- 
dulare dese. Lemn foarte tare, greu. 


Glădiţă — Greditschia triacunthos LL. Pl. 33, PL IX 3, 
26. Cu tile sau gume I-a pie Bien arsa a Da etgsaiar a Preia E PL ri 
27. Duramen brun-ciocolatiu sau brun-auriu, uniform colorat, clar distinct 


de alburn, Alburn îngust (2—3 inele), alb-gălbui. Pori în majoritate mul- 
tipli. Cei din lemnul timpuriu cu tile în mai multe rînduri tangenţiale. for- 
mind o zonă poroasă lată. Porii din lemnul tîrziu cu tendință de gru- 
pare in benzi tangențiale. Lemn cu luciu Pronunțat, potrivit de tare și 
de greu. 


Dud alb — Morus alba L. Pl. 30 
Dud negru — Morus nigra L. Pl. 31. Pl. IX 3, 4. 

27. Duramen galben-verzui-roz sau galben-portocaliu dungat: alburn sălbui- 
alb, puţin distinet de duramen. Porii cu sume portocalii. Porii din lemnul 
timpuriu, foarte evidenţi. Porii din lemnul tîrziu parţial vizibili cu ochiul 
liber, imprăștiaţi sau în șiruri tangenţiale continue spre limita exterioară 
a inelului anual. Lemn cu luciu pronunțat, tare și greu. 


Cenușar sau Ojetar — 4ilanthus altissima (Mill.) Swingle. Ailanthus 
glandulosa Desf.) Pl. 29, pl. v 5. 
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28. Lemn cu duramen galben-auriu sau brun-verzul. 

Alburn foarte îngust (3—5 inele), alb-gălbui. Porii din duramen umpluţi 
complet cu tile. Porii din lemnul târziu nu cu mult mai mici ca cei din 
lemnul timpuriu, cu parenchim paratraheal aliform, cu tendințe de 
așezare în şiruri tangențiale terminale. Raze medulare foarte fine, greu 
vizibile cu ochiul liber. Lemn greu, și tare. 

Saleîm — Robinia pseudacacia L. Pl. 44, Pl. D3,4,PL.Vo. 

28. Lemn cu duramen brun deschis sau roşiatic-brun.......- kk: 29 
Duramen brun deschis sau roșiatic-roz; alburn lat, alb-gălbui-roz. Porii 
din lemnul tîrziu în grupe mici (2—3), cu parenchim confluent, formind 
spre limita inelului benzi neregulate mai mult sau mai puţin întrerupte. 
porii din lemnul timpuriu mari, cu tile de la rare la numeroase. Raze me- 
dulare ondulate în lemnul timpuriu. Lemn lucios, vărgat, tare și greu. 


Frasin — Fraxinus excelsior L. Pl. 48, PL. (053. 4, BI Vl 


29. Duramen roșiatic-brun, adesea dungat; alburn alb-cenuşiu, lat. Porii din 


lemnul timpuriu rari, aşezaţi distanțat, cu tile rare, lucioase. Porii din 
lemnul tîrziu vizibili cu lupa rari, frecvent în grupe radiale (2—3). Paren- 
chim metatraheal și terminal în benzi fine tangenţiale, slab vizibile cu lupa. 
Raze medulare nevizibile cu ochiul liber. Lemn tare şi greu, 


Carya ovata K. Koch. (Carya alba Nuit. non K. Koch.) PL. 42, PL. 1V 6. 


Lemn cu porii așezați semiinelar 


30, Duramen roșu-brun sau roșu ciocolatiu, clar distinct de alburn. 
Alburn îngust brun-gălbui. Porii mai mari și mai numeroşi în prima 
jumătate a inelului formează o zonă poroasă. Raze medulare de două 
mărimi ; cele late clar vizibile cu ochiul liber. Lemn fără pete medulare, 
greu şi tare. 

Prun — Prunus domestica L. Pi. 83. 
30. Duramen puţin distinct (şters), brun-cenușiu sau roșiatic-brun. .. 3 


31. Duramen brun-cenuşiu cu dungi; alburn îngust, alb-cenușiu-roșiatic. Porii 


din lemnul timpuriu vizibili mai mari și mai numeroşi decit cei din 
lemnul tîrziu. Raze medulare neuniforme ca lăţime, cele mai late slab 
distincte cu ochiul liber. Lemn fără pete medulare, potrivit de greu 
moale și ușor. 


Mălin — Padus racemosa (Lam.) C.K.Schneid. (Prunus padus L.) Pl. 84 


31. Duramen roșiatie-brun, cu dungi verzui-roz sau violacee; alburn îngust 


alb-roşiatic. Porii mai mari şi mai numeroşi în prima jumătate a inelului 
anual. Raze medulare numeroase, fine, abia vizibile cu ochiul liber. Lemn 
fără pete medulare, potrivit de greu, tare. 
Cireş — Cerasus avium (L.) Mneh. (Prunus avium L.) Pl. 8%, PL. GI, 
Pl. VII 3. 
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Lemn cu porii împrăștiați 


32. Pori mari vizibili cu i RR 33 

32. Pori mici vizibili pct OEI III 34 
33. Lemn tare, greu. destul de dens. Alhurn alb-cenușiu ; duramen cenușiu 

sau cenuşiu-negricios, uneori cu dungi brun-negricioase. Pori unitari sau 

în grupe radiale (2—4), uneori cu tendințe de așezare semiinelară, parțial 

cu tile. Raze medulare fine, vizibile cu Inpa. Parenchim metatraheal tan- 

gențial. liniar, vizibil cu lupa. Lemn cu textură fină. 

Nuc comun — Juglans regia L. Pl. 89, Pl. D 1 PI, 15 6, 

33. Lemn moale. potrivit de greu, destul de poros. Album brun-desehis- 
cenușiu : duramen brun-cenușiu-rosiatie sau bran-roz cu nuanţe violacee. 
pori destul de uniform ca mărime, unitari sau în grupe radiale de 2—5, 
cu tile lucioase de diferite culori, Ruze medulare numeroase, vizibile cu lupa. 
Parenchim metatraheal tangențial vizibil cu lupa. 

Nuc american — Juglans nisra L, PI. 90, Pl, IX 5. 
34. Raze medulare late, bine vizibile cu ochiul liber................ 35 
34. Raze medulare inguste, abia vizibile sau nevizibile cu ochiul liber... 40 

35. Raze medulare de o singură mărime, 

Razele medulare bine vizibile cu vchiul liber, dese, egal de late. echidistante, 
ușor lățite în dreptul limitei inelelor anuale. Alburn alb-roșistic, duramen 
roşiatic-brun, dungat. Ineie anuale demarcate prin dungi albe, inguste. 
Pori mici, vizibili cu lupa, numeroși. Pe secţiunea radială cu aspect de 
piele de șarpe. Lemn potrivit de greu și de tare, 

Platan oriental — Platanus orientalis |, 

Platan oceidental-— Platanus occidentalis L. PI. 92, Pl. £ 1,2,P1. VIII 5,6. 

Platanus acerifolia (Ait.) Willd. 


35. Raze medulare de două mărimi: late iii ate. anca e sua 36 
36. Raze medulare late, evidente, lucioase, aia LCR 0 RN MIA 37 


36. Raze medulare late, neevidente, mate, false. e e e) 09IS Pe 38 
37. Hazele medulare late, mari, lucioase, evidente, bine vizibile cu ochiul 
liber, relativ rare. uşor îngroșate la limita inelelor anuale. Razele medu- 
lare înguste slab vizibile cu lupa. Lemn fără duramen, alb-roşiatic (frecvent 
cu duramen fals. brun-roşiatic), Pori miri, slab vizibili cu lupa. uneori 
mai numeroşi în prima parte a inelului. Pe secțiunea tangenţială cu len- 
ticele caracteristice, iar pe secțiunea radială cu oglinzi destul de înalte 
(circa 4 mm). Lemn omogen. tare şi greu. 
Fag — Faous silvatica |. Pl. 93, PL. E 3,4, Pl. VIII 3, 4, 

37. Razele medulare late, de lățime mijlucie, numeroase, albe, drepte. Ruzele 
medulare înguste, greu de distins cu Inpa. Lemn alb (rareori alb-roșiatic), 
lucios, uneori cu dungi anormale cenușii-negricioase. Pori vizibili cu lupa, 
relativ rari, unitari sau în grupe radiale. Oglinzi joase (pină la 1,5 mm), 
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numeroase, foarte lucioase, albe. Fără pete medulare. Lemn cu textură 

fină, potrivit de greu, tare. 
Paltin de munte — Acer pseudoplatanus L. PL. 100, Pl. FE 1—4, 

ă PUSTII SIE 

38. Cu duramen. 
Duramen cenușiu-brun sau cenușiu negricios; alburn alb-gălbui. Pori 
mici, vizibili cu lupa, dispuși în lanțuri radiale. Inele anuale ondulate. 
Razele medulare late, false, relativ rare, neevidente; razele medulare 
înguste destul de bine vizibile cu lupa. Pe secţiunea radială cu oglinzi 
mari, mate şi oglinzi fine, lucioase (sub 0,5 mm). Lemn potrivit de tare 


şi de greu. 
Alun — Corylus arellana IL. Pl. 156, Pl. VIL6. 
38. Fără duramen.......... PO oca A fo RN Pra 39 


39. Lemn moale, uşor, alb-roșiatic (portocaliu prin expunere la aer). Inele 
anuale destul de evidente, fin sau uneori grosolan ondulate. Pori mici, 
vizibili cu lupa, uneori în lanţuri scurte radiale. Pete medulare brun- 
roșiatice irecvente. 

Anin negru — Alnus glutinosa Gaertn. Pl. 9, PL. G 4, Pl. VIII 1. 
Anin alb — Alnus incana (L.) Mânch Pl. 99, Pl. VIII 2. 

39. Lemn tare și greu, alb-cenușiu deschis (alb murdar). Inele anuale grosolan 
şi fin ondulate. Pori vizibili cu lupa, relativ rari, unitari sau în grupe de 
cîte doi. Parenchim metatraheal în benzi tangenţiale înguste. 

Carpen — Carpinus betulus Ii. Pl-96. PIERG 25 PI 5: 
40. Raze medulare clar vizibile cu lupa..........-- Po caca e LEAR „4 
40. Raze medulare greu vizibile sau nevizibile cu lupa......... 49 

41. Pori mai mari ca lăţimea razelor medulare, unitari sau multipli, relativ 
rari, fără tile. Lemn alb-roșiatic, cu luciu de sidef pe secţiunea longitudinală. 
Pete medulare brun-roșcate. Lemn omogen, cu textură fină, potrivit de 
greu, moale. 

Mesteacăn — Betula verrucosa Ehrh. (Betula alba L.) Pl. 106, Pl. IV 4. 
Mesteacău pufos — Betula pubescens Ehrh. (Betula alba L.) PL. 107. 


41. Pori mai mici sau cel mult egali cu lăţimea razelor medulare...... 42 
42. Raze medulare rare, așezate distanțat... .. cocon... 43 
42. Raze medulare numeroase, aşezate neregulat....... cc... 44 


43. Lemn foarte tare şi greu. Alburn alb-roşiatic și duramen brun-roşiatic sau 

brun-ciocolatiu. Pori numeroși. Raze medulare evidente. Fără pete medulare. 
Corn — Cornus mas L. Pl. 1ll. 

43. Lemn moale, uşor, mat, alb-gălbui-roşiatie, fără duramen (uneori culoarea 
se închide spre centrul secţiunii transversale). Pori vizibili cu lupa, nume- 
roși, cu deschiderea aproximativ egală cu lăţimea razelor medulare. Inele 
anuale slab delimitate. Raze medulare slab vizibile cu ochiul liber, așezate 
distanțat la 2—4 ori deschiderea porilor. 


CHEIE DE IDENTIFICARE PE BAZA STRUCTURII ANATOMICE A LEMNULUI 151 


Tei cu frunza mare — Tilia platyphillos Scop. (Tilia grandifolia Ehrh.) 


PI. 124. 

Tei cu frunza mică — Tilia cordata Mill. (Tilia parvifolia  Ehrh.) 
= A îi 
Tei pucios — Tilia tomentosa Mânch (filia argentea Desf.) PI. 113, 
PI. III 4, 

Pi 7970 Mee cm RI A II 45 
Pe i NN 48 
i en CORNER e e 46 
45. Lemn alb-roz sau CRDRDOSIOURNIE Pata aa ca ua Ie... 7 


146. Lemn alb-gălbui, lucios. omogen. Pori mici, vizibili cu lupa, unitari, 
goi, uniform răspindiţi în tot inelul anual, Raze medulare fine, abia 
vizibile cu ochiul liber, inegal distanțate, Pete medulare foarte rare. 
Lemn tare și greu. 

Paltin de cîmp — Acer Platanoides L.Pl. 118, 

46. Lemn alb-gălbui (uneori alb-roșiatic), omogen, dens. Pori mici, abia 
vizibili cu hapa, numerosi, uniform împrăștiați. Raze medulare fine, 
distincte cu lupa, slab neuniforme ca lăţime. Lemn greu și tare, uneori 
cu pete medulare, 

Jugastru — Acer campestre L. Pl. 120, PI. III 2. 

17. Lemn alb-gălbui-roz, omogen, dens, greu și tare. Pori ȘI raze medulare 
fine şi numeroase, abia vizibile pină la vizibile cu lupa. Pori ceva mai 
numeroși în prima parte a inelului. Pete medulare albe-roz, frecvente. 

Păducel, gherghinar — Crataegus monozyna Jacq. Pl. 122. 

47. Lemn alb-gălbui-roșiatic, greu și tare, cu pete medulare rare, Pori miei, 
abia vizibili cu lupa, numeroși, Raze medulare foarte fine, abia vizibile 
cu lupa. 

Păr păduret — Pirus piraster (L.)  Medik (Pirus communis var. 
5 piraster) Pl. 124, Pl. III 6. 
Păr — Pirus sativa Lam. et DC. (Pirus communis L.) 

48. Album alb-gălbui: duramen brun-roşiatic, uniform. Limitele inelelor 
anuale evidente. Pori mici vizibili cu lupa, numeroşi. Raze medulare 
foarte fine, numeroase, vizibile cu lupa. Oglinzi nedistinet colorate, 
lucioase, Pete medulare brun-roşiatice, dese. Lemn omogen, tare 
şi greu. 

Măr pădureț — Malus silvestris (L.) Mill. Pl. 129, Pl. VII 4, 

Scoruș de munte — Sorbus aucuparia L. PI. 130. 

Alburn alb-roz sau alb-gălbui-roşiatic ; duramen brun-roșiatic. Inele 

anuale slab delimitate. Pori miei. abia vizibili cu lupa, uniformi ca 

mărime şi distribuţie. Raze mednlare înguste, albicioase, dese, vizibile 
cu lupa. Pete medulare albe-roz sau alb-brune, numeroase. Lemn omogen, 
greu şi tare. 


Sorb — Sorbus torminalis (L.) Cr. Pl. 1335 PL Vs 


00 za ana II DADA 07 i NR ea ORI 50 
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Lemn alb-gălbui sau alb-brun deschis (frecvent cu duramen patologic 
brun-roșiatic). Pori mici, destul de bine vizibili cu lupa, numeroși, cu 
deschiderea ceva mai mase ca lăţimea razelor medulare. Raze medulare 
foarte fine și numeroase, greu de distins cu lupa. Fără pete medulare. 
Lemn moale și ușor. 

Castan porcese — esculus hippocastanum IL. Pl. 138, PL. III 5. 
Lemn alb-cenușiu, omogen, lucios, ușor și moale, cu pete medulare 
albe, rare. Pori bine vizibili cu lupa, numeroși. Raze medulare aproape 
nedistincte cu lupa, ondulate, numeroase. Inele anuale clar delimitate, 
dînd un aspect slab vărgat secţiunii radiale. 


Plop tremurător — Populus tremula L. Pl. 139. 


51. Cu duramen cenușiu-alb sau cenușiu-gălbui, slab distinct de alburn.. 52 
51. Cu duramen roșiatic sau roșiatic-brun, clar distinct de alburn........ 53 


52. 


52. 


Duramen cenușiu-albicios sau cenușiu-brun ; alburn alb-cenușiu, destul 
de lat. Pori destul de mari, vizibili cu lupa cei din prima parte a inelului 
evident mai mari și mai numeroși. Raze medulare foarte fine, greu 
vizibile cu lupa. Pete medulare albe, mari și numeroase. Lemn poros, 
ușor și moale. 


Plop negru — Populus nigra, L. PL. 14%, PL. G 3, PL. IVI. 
Plop negru hibrid — Populus marilandica Bosc. Pl. 148. 


Duramen cenuşiu-gălbui; alburn alb-gălbui sau alb-gălbui-cenușiu, de 
lăţime mijlocie. Limitele inelelor anuale distincte, ușor ondulate. Pori 
numeroşi, relativ mari, frecvent grupaţi radial, sensibil egali ca mă- 
rime pe toată lăţimea inelului anual. Pete medulare albe, rare. Lemn 
poros, ușor și moale. 
Plopi negri hibrizi: 

— Populus serotina Hartig, Pl. 149. 

— Populus robusta C. K. Schneid. Pl. 150. 

— Populus regenerata Henry et Elwes PISRISE 


53. Cu pete medulare albe, uncori mari și numeroase. 
Alburn lat, alb-gălbui ; duramen alb-roșiatic sau roșiatic-brun. Pori vizibili 
cu lupa, unitari sau în grupe radiale, mai mari în prima parte a inelelor 
anuale. Spre limita exterioară a inelului, frecvent o zonă mai densă. 
Raze medulare fine, distincte cu lupa. Lemn moale și uşor. 


Plop alb — Populus alba L. Pl. 143, 2]. 40% 2. 


53. Cu pete medulare alb-roşiatice sau brun-roşiatice..... cn... 54 


54. 


Alburn îngust, alb-roşiatic; duramen roșiatie-brun. Pori bine vizibili 
cu lupa, mai mari şi mai numeroși în prima parte a inelului, parţial cu 
tile. Pete medulare numeroase, alb-gălbui sau alb-roșiatice, mari şi 
numeroase. Raze medulare foarte mici şi numeroase. Lemn moale și ușor. 


Saleie căprească — Salix caprea L. Pl. 140, PL. VIII 2, 


54. Alburn alb-gălbui sau alb-roșiatic ; duramen roșiatic sau roșu-brun. Pori 


vizibili cu lupa, relativ rari, cu tile. Pete medulare rare, alb-roşiatice. 
Lemn moale și ușor. 

Răchită — Salix fragilis L. Pl. 144. 

Salcie — Salix alba L. Pl. 145, PL. VII 1. 
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C. CHEIE DE IDENTIFICARE PE BAZA CULORII LEMNULUI 


Cheie pentru principalele specii forestiere cu criteriul inițial (intrarea în cheie) 
culoarea lemnului 


LEMN CU CULOAREA DE BAZĂ ALBĂ 


LEMN ALB 


Lemn nevărgat, uniform colorat, cu porii împrăștiați, mici, vizibili cu lupa, 
relativ rari, unitari sau grupaţi radial. Raze medulare late Și înguste; cele 
late numeroase, lucioase, drepte, cele înguste slab vizibile cu lupa. Lemn 
lucios, potrivit de greu, tare, fără pete medulare, cu textură fină. 


Paltin de munte — Acer pseudoplatanus L.. PL. 100, PL. F1—4,PL.I11 1. 


LEMN ALB-GĂLBUI 


LD DORO e ee cae e aa ae aa a ata a ai a a | 

1. Vinete RR e iu erat a a a RE ta 2 
1. Neyărgat „sie EI ia ic a 13 
2. Fără poi e aa OO ea a... 3 
2. Cu pori mari vizibili cu ochiu! liber, ENE (Uli all up, Pa apa Dee a e 8 
3. Fără canale oi RR e Ea e aa aaa 4 
e puii iii lei omperunr ae gt iat RN i NI Zi 
4 DARA RUE DOINa Dl Ca 300 00 a ii a 5 
4 (Cu ai os ao IA al 0 e eg 90 a cata E a a a aa Iau aa 6 


5. Lemn slab vărgat, cu v nuanță cenușiu-albăstruie, moale și ușor. Lemnul 
tîrziu mai mult sau mai puţin pronunţat, cu trecerea de la lemnul timpuriu 
la lemnul tîrziu, mai mult sau mai puţin bruscă. Prezintă uneori canale 
rezinifere traumatice. 

Brad — Abies alba Mill. (Abies pectinata Tian) Pl; Pal 2, 

5. Lemn puternic vărgat, cu inele anuale în general foarte înguste, de obicei 

ondulate, tare şi greu. Lemnul tîrziu pronuntat. Lemn cu textură fină, 

în stare verde cu gust amărui. 
Tisă (alburn) — Taxus baccata L. Pl. 12, PL. A 4, PL. II 4. 

6. Lemn potrivit de greu, tare, slab vărgat, cu lemnul tîrziu nepronunţat, 

cu inele anuale înguste, ondulate. Parenchim lemnos nevizibil. 
Ienupăr (alburn) — „Juniperus communis L. Pl. 11, Pl. 16. 

6. Lemn moale, ușor, slab vărgat, cu lemnul tîrziu nepronunțat, cu miros 
caracteristic (de cedru), cu gust amărui. Parenchim lemnos slab vizibil 
cu lupa. 

Tuie (alburn) — Thuja occidentalis L. Pl. 14, Pl. 1 5. 
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7. Canale rezinifere mici nevizibile sau foarte greu vizibile cu ochiul liber. 
Lemn moale, ușor, cu miros slab de rășină, slab vărgat, cu luciu mătăsos 
pe secţiunea radială. 

Molid — Picea excelsa (Lam.) Link. Pl. 6 AI, PL.II. 

7. Canale rezinifere mari, numeroase, bine distincte, izolate. Lemn slab vărgat, 

ușor, foarte moale, cu luciu mătăsos, cu miros dulceag de rășină. 
Pin strob (alburn) — Pinus strobus L. Pl. 2. 

8. Cu raze medulare foarte late şi foarte înguste... cc... 9 

8. Cu raze medulare înguste .......... sa N oa geti taie a eat a catea tocata a tool 10 

9. Conturul inelelor anuale în general ondulat, cu parenchim lemnos vizibil 
cu lupa ca linii tangenţiale fine. Lemn tare și greu. 

Stejar (alburn — Quercus robur L. (Quercus pedunculata Ehrh.) Pl. 20. 
Pl. B1—4, PL VIL. 

Gorun (alburn) — Quercus petraea (Matt.) Liebl. (Quercus sessiiis Ehrh.; 
Quercus sessiliflora Salisb.) Pl. 19, Pl. VI 2. 

9. Conturul inelelor anuale în general ondulat. Parenchim lemnos abundent, 

în linii mai mult sau mai puţin late, vizibil cu ochiul liber. Lemn tare și greu. 
Stejar brumăriu (alburn) — Quercus pedunculiflora C. Koch. Pl. 23. 
Gîrniţă (alburn) — Quercus frainetto Ten. (Quercus conferta Kit.) Pl. 22. 

Pl: VALE 

10. Cu porii lemnului tîrziu în benzi tangenţiale, de obicei într-un singur 
rînd, vizibili bine cu lupa pînă aproape de limita inelului. Porii din 
lemnul timpuriu mari, ovali, fără tile. Lemn greu, potrivit de tare. 

Ulm de Turchestan (alburn) — Ulmus pumila L. Pl. 41. 

10. Cu porii lemnului împrăștiați, cu slabe tendinţe de așezare tangen- 
țială spre limita exterioară a inelului anual... u 

1]. Raze medulare înguste, greu de distins cu ochiul liber. Porii din lemnul 

tîrziu destul de mari, cu parenchim paratraheal aliform, cu tendințe de 
grupare în şiruri tangenţiale terminale. 
Salcîm (alburn) — Robinia pseudacacia L. Pl. 44, Pl. D3,4, Pl. V6. 

1]. Raze medulare clar distincte cu ochiul liber.........c accese 12 
12. Porii din lemnul timpuriu în mai multe rînduri tangențiale, frecvent 

multipli. Porii din lemnul tîrziu cu tendinţă de grupare tangenţială. 
Lemn cu luciu pronunţat. 

Dud alb (alburn) — Morus alba L. Pl. 30. 

Dud negru (alburn) — Morus nigra L. Pl. 31, Pl. IX 3. 

12. Porii din lemnul timpuriu frecvent în grupe de cîte doi, în mai multe 
rînduri tangenţiale, formînd o zonă poroasă lată. Porii din lemnul târziu 
cu parenchim paratraheal răspîndiţi; spre limita exterioară a inelului 
în benzi late, tangenţiale, scurte. 


Glădiţă (alburn) — Glediischia triacanthos L. Pl. 33, PL. IX 2. 
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13. Cu raze medulare late, mate, false și raze medulare înguste. Pori nevizibili 
cu lupa, în lanţuri radiale, distincte. Inele anuale ondulate. 


Alun (alburn) — Corylus arellana L. Pl. 156, Pl. VII 6. 


13. Cu raze medulare înguste 0 .................... 14 
14. Cu raze medulare clar vizibile cu lupa...........c ea 15 
14. Cu raze medulare greu vizibile cu lupa......... „cec 17 


15. Cu pete medulare brun-roşiatice, dese. Pori mici. numeroşi, vizibili cu lupa, 
raze medulare fine, numeroase. Lemn omogen, tare şi greu. 
Măr pădureț (alburn) — Malus sileestris (L.) Mill. Pl. 129,Pl. VII4. 
Scoruș de munte (alburn) — Sorbus aucuparia L. PL. 130. 
15. Cu pete medulare rare și foarte rare........ ca, 16 
16. Pori mici numeroși abia vizibili cu lupa, raze medulare fine, distincte 
cu lupa, destul de neuniforme ca lățime. Lemn tare şi greu. 
Jugastru — Acer campestre L. Pl. 120, Pl. III 2. 
16. Pori mici vizibili cu lupa, unitari, goi, uniform răspîndiţi în inelul anual. 
Raze medulare inegal distanţate. Lemn omogen, lucios, tare şi greu. 


Paltin de cîmp — Acer platanoides L. Pl. 118. 


17. Fără pete medulare. Lemn moale, ușor, mat, cu porii mici, destul de bine 
vizibili cu lupa, numeroşi, cu deschiderea ceva mai mare ca lăţimea razelor 
medulare. Raze medulare numeroase. 

Castan porcesc — esculus hippocastanum L. Pl. 138, Pl. III 5. 
17, Cupe cae a aa ca aa 18 


18. Cu pete medulare alb-roşiatice, rare. Pori vizibili cu lupa, relativ rari. 


Raze medulare foarte fine şi numeroase. Lemn moale și uşor. 


Salcie (alburn) — Salix alba L. Pl. 145, PL. VII 1. 
Ig. Gu pete medulare “ale, ceace eee aia E ua aaa a a tul a aia 19 


19. Pori destul de mari vizibili cu lupa, mai mari şi mai numeroși în prima 

parte a inelului anual. Raze medulare foarte fine şi foarte numeroase. 
Pete medulare numeroase. Lemn poros, moale și uşor. 
Plop negru (alburn) — Populus nigra L. Pl. 147, Pl. G3, PL. IVI. 
Plop negru hibrid — Populus marilandica Bosc. Pl. 148. 

19. Pori numeroşi, relativ mari, frecvent grupaţi radial, destul de uniformi 
ca mărime în tot cuprinsul inelului anual. Pete medulare rare. Lemn poros, 
ușor şi moale. 

Plopi negri hibrizi (alburn): 
— Populus serotina Hartig Pl. 149. 
— Populus robusta C.K. Schneid. Pl. 150. 
— Populus regenerata Henry et Elwes Pl. 15]. 


A IBSEN OSIA TIC nn oa aaa oa 1 


1. Fără pori. Lemn puternic vărgat, cu trecere bruscă de la lemnul timpuriu 
la lemnul tirziu, cu canale rezinifere în general mici, izolate, rare. Lemn moale 
şi uşor, cu miros slab de rășină. 

Duglas (alburn) — Pseudotsuga taxifolia (Lamb.) Britt. (Pseudotsuga 
duglasii Carr.) Pl. 8, Pl. 112. 


1. 


3. 
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RIDU e căi A a Sa pu a ia e Oac aa aa BOA aa aa e a ea 2 
2. Cu porii așezați inelar. Porii din lemnul timpuriu unitari, rotunzi sau slab 
poligonali (rar multipli) în 1—3 rînduri tangenţiale. Porii din lemnul 
tîrziu în benzi late, ondulate, uneori întrerupte. Lemn potrivit de tare, 
greu. 
Ulm de munte (alburn) — Ulmus montana Stokes Pl. 39, PI. C1,2, PL. V4. 
2; Gu porii îinprăpila ție so e io ee oa nos a a a coaie aaa o Ioa UE 3 
Lemn moale şi ușor, mat. Porii vizibili cu lupa, numeroși, cu deschiderea 
aproximativ egală cu lăţimea razelor medulare. Raze medulare slab vizibile 
cu ochiul liber, așezate distanțat la 2—4 ori deschiderea porilor. 
Tei cu frunza mare — filia platyphyllos Scop. (Tilia grandijolia Ehrh.) 
Pl. 114. 
Tei cu frunza mică — Tilia cordata Mill. (Tilia parvifolia Ehrh.) PL. 115. 
Tei pucios — Tilia tomentosa Mânch. (Tilia argentea Desf.) Pl. 113. 
Pl. 1114. 


[er n SARE SINOD. 4 


4. Lemn omogen, cu pete medulare rare. Pori mici abia vizibili cu lupa. 
Raze medulare numeroase, foarte fine, abia vizibile cu lupa. Limitele 
inelelor anuale evidente. 

Păr pădureţ — Pirus piraster (L.) Medik. (Pirus communis var. 
Spiraster L.) Pl. 124, PI. III 6. 
Păr — Pirus sativa (Pirus communis L.) 

4, Lemn omogen, cu pete medulare numeroase, dînd uneori un desen carac- 
teristic secțiunii longitudinale. Pori mici abia vizibili cu lupa ; raze medulare 
înguste, albicioase, dese, vizibile cu lupa. 


Sorb (alburn) — Sorbus torminalis L. PL. 133, PL. VII 5. 
AIB-CĂTLBULIROZ 


Lemn cu porii împrăștiați, omogen, dens, greu și tare. Pori și raze medulare 
fine și numeroase, abia vizibile pînă la nevizibile cu lupa. Pete medulare 
albe-roz, frecvente. 

Păducel — Crataegus monogyna Jacq. Pl. 122. 

Lemn cu porii aşezaţi inelar. .......... Ec set a a Roc PD a RO a 2) 

2. Cu raze medulare late şi înguste. Porii din lemnul timpuriu în unul, rar 
două rînduri tangenţiale; porii din lemnul tîrziu bine vizibili cu lupa, 
grupaţi în zone mici rare, de formă neregulată, frecvent în șiruri radiale. 
Raze medulare joasc. textură grosolană, lemn tare şi greu. 

Cer (alburn) — Quercus cerris L. Pl. 18. 

2. Cu raze medulare înguste, vizibile cu lupa. Porii din lemnul timpuriu 
mari, unitari sau multipli, în mai multe rînduri tangenţiale, cu tile. Porii 
din lemnul tîrziu cu parenchim confluent, în grupe mici (2—3) împrăștiați 
sau grupați în benzi tangenţiale mai mult sau mai puţin întrerupte. Lemn 
cu textură mijlocie, tare şi greu. 


Frasin (alburn) — Fraxinus excelsior L. Pl. 48, PL. ei di, Le le 


ALB-GĂLBUI-CENUŞIU,. ..........._. eee 


LE 
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Lemn poros, ușor și moale, cu pete medulare albe. mari şi numeroase, Pori 
destul de mari, vizibili cu Iapa, mai numeroși în prima parte a inelului. 
Raze medulare foarte fine şi numeroase, greu de distins cu lupa. 

Plop negru (alburn) — Populus nigra L. Pl. 147, Pl. G3. PL.IV 1, 
Plop negru hibrid (alburn) — Populus marilandica Bosc. Pl. 148. 
Lemn poros, ușor și moale, cu pete medulare albe, rare. Pori relativ mari, 
numeroşi, frecvent grupaţi radial, sensibil egali ca mărime pe toată lățimea 
inelului anual. Raze medulare foarte fine şi numeroase, greu de distins 

cu lupa, 
Plopi negri" hibrizi (alburn): 
— Populus serotina Hartig, Pl. 149. 
— Populus robusta C. K. Schneid., Pl. 150. 
— Populus regenerata Henry et Elwes Pl. 151. 


LEMN ALB — ROLE ee ORI iti lee aaa. ză cu RR E azi Ra E] 


Fără pori. 
Lemn puternic vârgat, cu miros de rășină, cu canale rezinifere destul de 
numeroase, de mărime mijlocie, izolate sau în grupuri de cite două. Lemnul 
tirziu pronunțat, cu trecere bruscă dinspre lemnul timpuriu. Lemn moale 
şi ușor. 
Pin (alburn) — Pinus silvestris L. Pl. 4, PL. A 2; PE ME 
su ci IE za o O NIRO ară 2 
2. Cu porii aşezaţi semiinelar. Porii mici vizibili cu lupa, mai mari și mai 
numeroşi în prima parte a inelului. Raze medulare numeroase, fine, 
abia vizibile cu ochiul liber. Fără pete medulare, potrivit de greu, tare. 
Cireș (alburn) — Cerasus avium (L.) Mach. (Prunus avium L.) Pl. 8, 
Pl. G1, Pl. VII3, 
2. Cu pori împrăștiați „vc. Eta 
Raze medulare late .........,...... 
Raze medulare înguste .. 


4, Cu raze medulare de o singură mărime, egal de late, echidistante. Pori 
mici vizibili cu lupa, numeroși ; inele anuale delimitate prin dungi înguste, 
Pe secțiunea radială cu desen caracteristic « piele de șarpe». Lemn po- 
trivit de tare și de greu, 

Platan oriental (alburn) — Platanus orientalis L. 
Platan occidental (alburn) — Platanus occidentalis L. PI 92, PLEI,2. 
Pl. Vili 5, 6 Platanus acerifolia (Ait.) Willd, 

4. Cu raze medulare de două mărimi: late şi înguste....... a aa 5 

Lemn usor şi moale (de culoare portocalie prin expunere la aer), cu razele 

medulare late, false, mate, bine vizibile cu vechiul liber şi razele medulare 
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înguste vizibile cu lupa. Pori mici vizibili cu lupa, uneori în lanturi scurte 
radiale. Pete medulare brun-roșiatice frecvente. 
Anin negru — Alnus glutinosa Gaertn. Pl. 98, Pl. G4, PL. VIII. 
Anin alb — Alnus incana Mânch Pl. 99, Pl. VIII 2. 


Lemn greu și tare. Razele medulare late, evidente, lucioase, ușor îngroșate 
in dreptul limitei inelelor anuale ; razele medulare înguste numeroase, vizibile 
cu lupa. Pori mici, slab vizibili cu lupa, uneori mai numeroși în prima parte 
a inelului anual. Oglinzi destul de înalte, drepte, lucioase. 

Fag — Fagus silvatica L. PL. 955 Pl. E 34. Pl. Vali 34. 


6. Raze medulare bine vizibile cu Ii je isp te pe 9MRR, E pl MOR II TRE 
6. Raze medulare greu vizibile cu In 1 RIO RAD IRI RR e oda oa a) 
Pori mai mari ca lăţimea razelor medulare, unitari sau multipli, relativ 
rari, fără tile. Lemn cu textură fină, potrivit de greu, moale, cu pete medulare 
brun-roşiatice, cu luciu de sidef pe secțiunea longitudinală. 
Mesteacăn — Betula verrucosa Ehrh. (Betula alba L.) Pl. 106, Pl. IV 4. 
Mesteacân pufos — Betula pubescens Ehrh. (Betula alba T.) "Pl. 107 


Pori numeroși, unitari, vizibili cu lupa. Raze medulare evidente, aşezate 

distanțat. Fără pete medulare. Lemn omogen, foarte tare, greu. 

torn (alburn) — Cornus mas L. PL. UI]. 

8. Pete medulare albe, uneori mari şi numeroase. Pori vizibili cu lupa, mai 
mari și mai numeroși în prima parte a inelului, unitari sau în grupe 
radiale. Raze medulare foarte fine şi numeroase. Lemn moale şi ușor. 

Plop aib (duramen) — Populus alba L. Pl. 143, PL. IV 3. 

8. Pete medulare roşiatice....... coca, afet Danae 9 

Pete medulare uneori alb-gălbui, mari și numeroase. Pori bine vizibili 

cu lupa, mai mari și mai numeroși în prima parte a inelului. Raze medulare 

foarte înguste și numeroase. Lemn moale și ușor. 
Salcie căprească (alburn) — Salix caprea L. Pl. 140, PL. VII 2. 
Pete medulare rare. Pori vizibili cu lupa, relativ rari. Raze medulare foarte 


fine și numeroase. Lemn ușor și moale. 
Răchită (alburn) — Salix fragilas L. PL. 144 


LEMN ALB-ROZ 


Lemn cu pori imprăștiați, mici, abia vizibili cu lupa, cu raze medulare 

inguste, albicioase, dese, vizibile cu lupa. Pete medulare brun-roşiatice dînd 

secțiunii longitudinale desene caracteristice. Lemn omogen, tare şi greu. 
Sorb (alburn) — Sorbus torminalis L. Pl. 133, Pl. VII 5. 


LEMN ALB-BRUN 


Alb-brun, Lemn Vărgat, cu porii așezați inelar; cei din lemnul timpuriu 
mari, vizibili cu ochiul liber, în 1—3 rînduri tangenţiale, frecvent multipli ; 
cei din lemnul tirziu în benzi late, drepte, mai mult sau mai puţin continue. 
Haze medulare înguste abia vizibile cu ochiul liber. Lemn potrivit de 
tare, greu. 

Velniș (alburn) — Ulmus levis Pall. (Ulmus effusa Wild.) PL. 38. 
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1. Alb-brun deschis... Dc e cae POOR oa aa aaa 
2, Lemn vărgat, cu pori așezați inelar: cei din lemnul timpuriu mari în 1—3 
rinduri tangenţiale, cu tile; cei din lemnul tirziu mici, vizibili cu lupa, 
în benzi radiale sau radial-oblice alungite, uncori bifureate. Raze medu- 

lare înguste, vizibile cu lupa. Lemn potrivit de tare și de greu. 
Castan bun (alburn) — Castanea sativa Mill. (Castanea resca Gaertn.) 

. 4 
2. Lemn nevărgat, cu pori mici, uniform împrăștiați, destul de bine vizibili 
cu lupa, cu deschiderea ceva mai mare ca lățimea razelor edulare, care 
sînt fine și numeroase. Fără pete medulare. usor și moale, 

Castan porcesc — fesculus hippocastanum L. Pl. 138, PIE Il 3. 


LEMN ALB.CENUȘIU 


ALB-CENUȘIU e a Etapa See ina iauite ta arte A tat eta a a IRI 1 
1. Pori mari, vizibili cu GClata) IDE ee teza a aaa, ca Si ecue CaeCee 2 
1. Pori mici, vizibili eu NEI Bf da 0 a ea 0 (al) IC BD O era cut Bi a e: 


2. Lemn cu pori așezați inelar; porii din lemnul timpuriu rari, așezați dis- 
tanțat; porii din lemnul tirziu în grupe radiale de 2—3, rare. Parenchim 
metatraheal în benzi fine tangențiale, slab vizibile cu lupa. Raze medu- 
lare nevizibile cu ochiul liber. Lemn tare și greu. 

Carva ovata K. Koch (alburn) (Carva alba Nutt. non K. Koch) Pl. 42, 
le IN & 

2. Lemn cu pori împrăștiați (uncori semiinelari), unitari sau în grupe radiale 
(24). parțial cu tile. Raze medulare fine, vizibile cu Inpa. Parenchim 
metatraheal tangenţial, vizibil cu lupa. Lemn tare și greu. 

Nue (alburn) — Jugians resia L. PI. 89, Pl. DI.PL IX, 
5. Pori mici, vizibili cu lupa, neuniform împrăștiați, dispuşi în lanţuri radiale. 

Raze medulare late, neevidente, mate, false: raze medulare fine destul 

de bine vizibile cu lupa. Lemn potrivit de tare și de greu. 


Alun (alburn) — Corylus avellana LI. PL. 156, Pl. VII 6. 


3. Pori mici, vizibili cu lupa, numeroși. Raze medulare fine, aproape nedistincte 
cu lupa, numeroase. Inele anuale clar distincte (uneori cu un aspect slab văr- 
gat pe secțiunea radială). Lemn moale și ușor, cu pete medulare albe, rare. 

Plop tremurător — Populus tremula |. Pl. 139 


ALB-CENUŞIU-DEscHIs 
Cu pori mici împrăștiați, vizibili cu lupa, relativ rari, cu raze medulare 
de două mărimi: late și înguste. Razele medulare late, mate, false: razele 


medulare înguste numeroase, vizibile cu lupa. Lemn tare și greu. 
Carpen — Carpinus betulus L. Pl, 9%. PL. G 2, PL.IV5 


ALB-CENUȘIU-R OşIATIC 
Lemn cu pori mici, vizibili cu lupa, mai mari și mai numeroși în prima 
jumătate a inelului anual. Raze medulare neuniforme ca lăţime, cele mai 
late slab vizibile cu ochiul liber. Lemn potrivit de greu, moale. 
Mălin (alburn) — Padus racemosa (Lam.) C.K.Sehneid. (Prunus padus 
L.) PL. 84. 
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1 


LEMN CU CULOAREA DE BAZĂ GĂLBUIE 


AEM GATABIUT n pate sa a aaa ASTI cae. 


Lemn fără pori, cu structură uniformă, vărgat........... ap c ab 2 


1. Lemn cu pori așezați inelar ; cei din lemnul timpuriu mari, foarte evidenţi; 


„cei din lemnul tîrziu nu diferă prea mult ca mărime de cei din lemnul tim- 
puriu, împrăștiați sau în șiruri tangenţiale continue, mai dese spre limita 
exterioară a inelului. Lemn cu luciu pronunţat, greu şi tare. 
Cenușar sau oțetar (alburn) — 4ilanthus altissima (Mill.) Swingle 
(A4ilanthus glandulosa Desf.) Pl. 29, PL. V 5. 

2. Fără canale rezinifere, slab vărgat, lemn cu miros plăcut aromat, uşor 
şi moale. Zona de lemn tîrziu neevidentă, puţin distinctă. Parenchim lem- 
nos vizibil uneori cu ochiul liber pe secţiunea transversală. 

lenupăr de Virginia (alburn) — Juniperus virginiana L. Pl. 10, PL. I1 6. 

2. Cur eănălesrezinițere oa ae RO 3 

Lemn slab vărgat, cu distincţie slabă între lemnul timpuriu și lemnul tîrziu, 

cu canale rezinifere mari, numeroase, foarte evidente pe secţiunea longitu- 

dinală. Lemn ușor, moale, cu miros puternic aromat, persistent la lemnul 
uscat. 
Zimbru (alburn) — Pinus cembra L. Pl. 1, Pl. 14. 

Lemn puternic vărgat, cu trecere bruscă de la lemnul timpuriu la lemnul 

tîrziu. Canale rezinifere de mărime mijlocie, izolate sau în grupuri. Lemn 

bogat în rășină, ușor şi moale. 


Pin (alburn) — Pinus silvestris L. PL. 4, PL. A2, PL. II1. 


LEMN GĂLBUI-PORTOCALIU 


Lemn vărgat, cu dungi, cu pori aşezaţi inelar; cei din lemnul timpuriu 
mari, foarte evidenţi, frecvent cu gume portocalii. Porii din lemnul tîrziu 
mari, parțial vizibili cu ochiul liber, împrăștiați sau în rînduri tangențiale 
continue, mai dese spre limita exterioară a inelului anual. Lemn cu luciu 
pronunţat, tare şi greu. 
Cenușar sau oțetar (duramen) —filanthus altissima (Mill.) Swingle 
(4ilanthus glandulosa Desf.) Pl. 29, PL. v 5, 


LEMN GĂLBUI-TRANDAFIRIU 


Lemn fără pori, cu structură uniformă, regulată, puternic vărgat, cu miros 
slab de rășină. Trecerea de la lemnul timpuriu la lemnul tirziu bruscă. 
Canale rezinifere mici, în general rare, izolate. Lemn uşor și moale. 
Duglas (duramen) — Pseudotsuga taxifolia (Lamb.) Britt. (Pseudotsuga 
douglasii Carr.) Pl. 8, Pl. [1 2. 


LEMN GĂLBUI-ROȘIATIC-ROZ 


Lemn fără pori, cu structură simplă, uniformă, cu miros puternic aromat, 
cu distincție slabă între lemnul timpuriu și lemnul tîrziu. Canale rezinifere 
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mari. numeroase, foarte evidente pe secțiunea longitudinală. Lemn uşor 
si moale. 


Zîmbru (duramen) — Pinus cembra LO PLOI PL 4. 


LEMN GĂLBUI-BRUN 


GĂLBUI- BRUN ÎN e e vaita voua o ste solida sala Datare: -Î 
Lemn fără pori. fără cunale rezinifere, slab vărgat, cu trecere treptată de 
la lemnul timpuriu la lemnul tirziu. Parenchim rareori vizibil cu lupa. Lemn 
uşor și moale, cu miros caracteristic (de cedru), cu gust amărui, 

Tuie (duramen) — Thuja oceidentalis L. PL 4, PL. 15, 

Lemn fără pori, cu canale aurie CREARE eee mare, me ema 2 

2, Lemn slab Vărgat, cu zona de lemn tirziu nepronunțată, ușor şi moale, 
cu miros dulceag de răşină. Canale rezinifere mari, vizibile cu ochiul 
liber. numeroase. 

Pin strob (duramen) — Pinus strobus L,. D132: 

2. Lemn puternic Vărgat, cu zona de lemn tirziu ronunţată, cu trecerea 
de la lemnul timpuriu la lemnul tirziu bruscă, Canale rezinifere mari și 
foarte mari, bine distincte cu ochiul liber. Lemn bogat în rășină, potrivit 
de greu, moale. 

Pin negru (duramen) — Pinus nigra Arn. (Pinus austriaca H6ss.) PL. 3 


GăLBUI-BRUN-DESCHIS 750 aaa ue:o-a iara vaţia n a aa sis bunatate 3 se A 
Lemn cu pori așezați inelar; porii din lemnul tirziu bine vizibili cu lupa, 
în siruri radiale înguste; porii din lemnul timpuriu mari, bine vizibili cu 
ochiul liber, în mai multe rînduri tangențiale late. Raze medulare late şi 
inguste. Parenchim lemnos în şiruri tangenţiale fine. relativ rare. Lemn 
potrivit de tare, greu, 

Stejar roșu american (alburn) — Quercus borealis Michx. Pl. 24 
Lemn cu pori mari, așezați inelar: porii din lemnul tîrziu mici, vizibili pînă 
la nevizibili cu lupa, în zone late...... CI DIC e RR A OR cec ee 
2. Parenchimul lemnos în linii tangențiale fine, vizibile cu lupa. Raze medu- 

lare late, bine vizibile cu ochiul liber și raze medulare inguste, vizibile 

cu lupa. Între porii din lemnul timpuriu și cei din lemnul tirziu, frecvent 

o zonă de fibre. Lemn greu și tare, 

Gorun (alburn) — Quercus petraea (Matt.) Liebl. (Quercus sessilis Ehrh., 

Quercus sessiliflora Salisb.) PL. 19. Pl, VI 2. 

2. Parenchimul lemnos abundent. în linii tangenţiale mai mult sau mai 
puțin late, vizibile cu ochiul liber. Raze medulare late, dese, de înălțimi 
neuniforme și raze medulare înguste, vizibile cu lupa. Lemn foarte tare, 
greu. 

Stejar pufos (alburn) — Quercus pubescens Willd. 159 6 PAIE 


GăLBu-BRUX-ROŞIATIC DE eee Be af uoriul OO aiAca i aa ] 
Lemn fără pori, puternic Vărgat, cu zona de lemn tirziu pronunțată, cu 
trecere bruscă de la lemnul timpuriu la lemnul tîrziu. Canale rezinifere mici, 
greu vizibile cu lupa. izolate sau în grupe (cîte 2). Lemn cu miros de răşină, 
potrivit de greu. moale. 


11 — c, 1071 
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Larice (alburn) — Larix decidua Mill. (Larix europaea Hart.) Pl. ?, 
Pl. A53, PL. 113. 

1. Lemn cu pori, vărgat, cu porii din lemnul timpuriu mari, aşezaţi inelar în 
mai multe rînduri tangenţiale. Porii din lemnul tîrziu bine vizibili cu lupa 
în șiruri tangenţiale înguste. Parenchim lemnos în șiruri tangenţiale fine, 
relativ rare. Lemn greu, potrivit de tare. 


Stejar roşu american (duramen) — Quercus borealis Michx. Pl. 24. 
BI VILS5 


LEMN GĂLBUI.GENUȘIU 


1. Lemn fără pori, potrivit de greu, moale, vărgat, cu inele anuale de lățimi 
neuniforme, cu lemnul tîrziu destul de dezvoltat şi cu trecere bruscă dinspre 
lemnul timpuriu. Canale rezinifere mari și foarte mari, numeroase, frecvent 
în grupe de 2—3. Lemn bogat în rășină. 

Pin negru (alburn) — Pinus nigra Arn. (Pinus austriaca Hâss.) Pl. 3. 

1. Lemn fără pori, potrivit de greu, moale, vărgat, cu inele anuale foarte 
înguste, uneori ondulate, frecvent cu creşteri excentrice. Canale rezinifere 
numeroase, evidente pe secţiunea longitudinală. Lemn bogat în rășină cu 
miros pronunţat. 

Jneapăn (alburn) — Pinus montana Mill. Pl. 5. 


LEMN GALBEN.-AURIU 


Lemn cu pori, vărgat; porii din lemnul timpuriu mari, bine vizibili cu 
ochiul liber, așezați inelar, umpluţi complet cu tile; porii din lemnul tîrziu 
împrăștiați, cu tendinţe de grupare tangenţială spre limita inelului, cu 
parenchim paratraheal aliform. Raze medulare înguste, greu vizibile cu 
ochiul liber. Lemn greu, tare. 


Salcîm (duramen) — Robinia pseudacacia L. Pl. 44, Pl. D 3, 4, PI. V 6. 


LEMN GALBEN.VERZUI-ROZ 


Lemn cu pori, vărgat, cu dungi portocalii. Porii din lemnul timpuriu mari, 
evidenţi, așezați inelar, frecvent cu gume portocalii; cei din lemnul tîrziu 
relativ mari, parţial vizibili cu ochiul liber, împrăștiați sau în şiruri tangen- 
țiale, mai dese spre limita inelului anual. Lemn cu luciu pronunţat, tare și greu. 

Cenușar sau oţetar (duramen) — filanthus aluissima (Mill.) Swingle 


(Ailanthus glandulosa Desf.) Pl. 29, Pl. V. 5. 


LEMN CU CULOAREA DE BAZĂ ROȘIE 
IAMINBR OSTATICI nea etate eee PPE NR a e Pe a aaa aa 1 


1. Lemn cu pori împrăștiați, omogen, uşor și moale, mai închis spre centrul 
secțiunii transversale. Pori mici vizibili cu lupa, cu deschiderea aproximativ 
egală cu lăţimea razelor medulare. Raze medulare evidente, slab distincte 
cu ochiul liber, aşezate distanțat. Fără pete medulare. 


Tei cu frunza mică — Tilia cordata MIll. (Tilia parvifolia Ehrh.) Pl. 115. 
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1. Lemn cu pori împrăștiați, omogen, ușor și moale. Pori mici, vizibili cu lupa, 
evident mai mari ca lățimea razelor medulare, relativ mari, cu tile. Raze 
medulare foarte inguste, slab vizibile sau nevizibile cu lupa. Pete medulare 
alb-roşiatice, rare. 


Salcie (duramen) — Salix alba L. Pl. 145, Pl. VII 1. 


LEMN ROȘIATIC.ROZ............c. 5 e ac B O BEI Daia, Eta RI LIN) NORI IRIREIRI 
1. Fără pori iiidieisue doo e aaa aab'oaip 3 oa o ci uzi o Gu AER a a RI - 
1. Cu pori ic Lia 00 uauaioaoca cori doamna a on co Bocu ARE, AN cura cu a 


2. Cu canale rezinifere de mărime mijlocie, izolate sau în grupuri de cîte 
două. Lemn puternic vărgat, cu zona de lemn tirziu pronunțată, cu trecere 
bruscă de la lemnul timpuriu la lemnul tirziu. Lemn bogat în rășină, 
ușor și moale. 

Pin (duramen) — Pinus silvestris L. Pl. 4, PL. A2, PL. II 1. 

2. Fără canale rezinifere. Lemn cu inele anuale înguste, uneori ondulate, 
cu zona de lemn tirziu nepronunțată, slab vărgat, prezintă uneori dungi 
de nuanţe violacee, Lemn potrivit de greu, moale, cu miros aromatic. 

ienupăr (duramen) — Juniperus communis L. Pl. 11, Pl. 1 6. 


3. Lemn cu pori așezați inelar. Porii din lemnul timpuriu mari, bine vizibili 
cu ochiul liber, cu tile de la rare la numeroase. Porii din lemnul tîrziu unitari 
sau în grupe mici, împrăștiați, cu parenchim confluent avînd tendinţa de 
grupare tangenţială. Raze medulare înguste, nevizibile cu ochiul liber. 
Lemn tare și greu. 

Frasin (duramen) — Fraxinus excelsior L. Pl. 40 DIN ONSSASPI AV. 1, 

3. Lemn cu pori așezați inelar, uneori cu dungi brune. Porii din lemnul timpuriu 
mari, vizibili cu ochiul liber, în mai multe rînduri tangenţiale, goi; cei din 
lemnul tirziu împrăștiați, cu parenchim paratraheal, la limita inelului anual 
in benzi late, scurte, neregulate. Raze medulare neuniforme ca lăţime; 
unele evidente, bine vizibile cu ochiul liber, altele slab vizibile cu lupa. 
Lemn foarte tare, greu. 

Glădiţă (duramen) — Gleditschia triacanthos L. Pl, 33, PL. IX 2. 


E ARN AA RUDA 6 PRIN pa a ga RES aa 1 
1, Fără E m. 2 
1. Cu pori openaanonooa van ot oo iii aiGIBIORDI a aus ENE MIRI E | 


3. Cu canale rezinifere de mărime mijlocie, izolate sau în grupuri de cîte două, 
cu trecere bruscă de la lemnul timpuriu la lemnul tîrziu. Lemn bogat în 


Pin (duramen) — Pinus silvestris L. Pl. 4, Bl AN20 PI. III. 
3. Cu canale rezinifere mari și foarte mari, bine distincte cu ochiul liber, pe 
secțiunea longitudinală foarte evidente, ca dungi brune. Trecerea de la 
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lemnul timpuriu la lemnul tîrziu bruscă. Lemn bogat în rășină, potrivit 
de greu, moale. 
Pin negru (duramen) — Pinus nigra Arn. (Pinus austriaca Hoss.) Pl. 3. 
4. Cu porii mari, bine vizibili cu ochiul liber, așezați inelar ; porii din lemnul 
timpuriu rari, așezați distanțat, cu tile lucioase, rare ; porii din lemnul 
tirziu rari, vizibili cu lupa, frecvent în grupe radiale de 2—3. Parenchim 
metatraheal și terminal în benzi fine, tangenţiale, slab vizibile cu lupa. 
Raze medulare nevizibile cu lupa. Lemn tare și greu. 
Carva ovata K. Koch (duramen) — (Carva alba Nutt. non K. Koch.) 


Pl. 42. 
1. Cu pori mici, vizibili eta După, e ci sc a a a a sei 5 
Cu pori așezați BORERl Delia engl a el moral, Ale 008 aa G 
Cu pori -îrnprătătțiitrusssc «- a ate a e Aaa ie Sc 0% | 


6. Raze medulare fine, numeroase, abia vizibile cu ochiul liber. Pori mici 
vizibili cu lupa, mai mari şi mai numeroşi în prima parte a inelului. Fără 
pete medulare. Lemn potrivit de greu, tare. 

Cireș (duramen) — Cerasus avium (L.) Mnch (Prunus avium L.) PL. 85, 
PL. GI,PL. VII 3. 

6. Raze medulare de lățimi neuniforme; cele late vizibile cu ochiul liber. 
Pori mici vizibili cu lupa, formează în prima parte a inelului o zonă 
poroasă lată. Lemn fără pete medulare, greu și tare. 

Prun (duramen) — Prunus domestica L. Pl. 83. 

Raze medulare mari, bine vizibile cu ochiul liber, egal de late, echidistante ; 

pe secţiunea radială formează un desen caracteristic de « piele de şarpe». 

Pori mici împrăștiați, vizibili cu lupa, numeroși. Lemn potrivit de tare 

și de greu. 

Platan oriental (duramen) — Platanus orientalis L. 
Platan occidental (duramen) — Platanus  occidentalis (Platanus aceri- 
folia (Ait.) Willd). PI. 92, PL. E 1,2, PLAI 55 6. 
Raze medulare abia vizibile sau nevizibile cu ÎI ati cc Paa o Aa 8 


LEMN ROȘU-CIOCOLATIU 


Lemn cu pori mici, vizibili cu lupa, așezați semiinelar, formînd în prima 
parte a inelului o zonă poroasă lată. Raze medulare de lățimi neuniforme ; 


3. 
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unele mai late, vizibile cu ochiul liber, altele înguste, vizibile cu lupa. Fără 
pete medulare. Lemn tare şi greu. 
Prun (duramen) — Prunus domestica L. Pl. 83. 


LEMN ROȘU-VIOLACEU sau PURPURIU-VIOLACEU 


Lemn fără pori, slab Vărgat (uneori cu dungi gălbui), cu miros plăcut aromat, 
Zona de lemn tirziu nepronunțată, puțin distinctă de lemnul timpuriu. 
Parenchim lemnos vizibil uneori cu ochiul liber. Lemn omogen, ușor şi moale. 

Ienupăr de Virginia (duramen) — Juniperus virginiana L. Pl. Li, Pl, II 6. 


LEMN CU CULOAREA DE BAZĂ BRUNĂ 


Lemn fără pori, potrivit de greu, moale, Vărgat, cu inele anuale foarte inguste, 
uneori ondulate, frecvent cu creșteri excentrice, Canale rezinifere numeroase, 
evidente pe secţiunea longitudinală. Lemn hogat în rășină, cu miros pronunţat, 
Jneapăn (duramen) — Pinus montana Mill. PI. 5, PL. 13. 
Lemn fără pori, fără canale rezinifere. slab Vărgat, cu inele anuale înguste, 
uncori undulate, cu lemnul tîrziu nepronunțat. Lemn potrivit de greu, moale. 
cu miros aromatic, uneori cu nuanțe de culori violacee. 
lenupăr (duramen) — Juniperus communis L. Pl. II, PL. 6. 


LEMN in cc RI E. 1 


Lemn cu pori împrăștiați, mari, vizibili cu ochiul liber, unitari sau în grupe 
radiale de 2—4, cu tendinte de asezare semiinelară. Raze medulure fine, 
vizibile cu lupa. Parenchim metatraheal tangențial vizibil cu lupa. Lemn 
potrivit de greu, moale. 
Nuc american (alburn) — Juglans nigra L. PI. 90, PL. IX 5. 
Lemn Cu POR aşezaţi inelar... 5 deus, 0 0/0 cae Ce n casca aaa) 
2. Porii din lemnul tirziu mici, în benzi radiale sau radial-oblice, alungite, 
uneori bifurcate. Porii din lemnul timpuriu mari, vizibili cu ochiul liber. 
ovali, în 1—3 rînduri tangenţiale, cu tile. Raze medulare înguste, vizibile 
cu lupa. Lemn potrivit de tare şi de greu. 
Castan hun (duramen) — Castanea sativa Mill. (Castanea vesca ( saertn.) 
Y 


2. Porii din lemnul tirziu imprăștiați sau în benzi tangențiale........ 3 
Porii din lemnul târziu în grupe mici, cu parenchim confluent. împrăștiați 
sau în benzi tangenţiale spre limita inelului. Porii din lemnul timpuriu 
mari, în mai multe rinduri tangențiale, unitari sau în grupe radiale, cu 
tile. Raze medulare fine, albe. Lemn tare și greu, 

Frasin (duramen) — Fraxinus excelsior L. Pl. 48, Pl. 3.4, Pl Va 
Porii din lemnul tirriu în benzi O NOR ape eee... d 4. 
4. Benzile de pori din lemnul tirziu late, mai mult sau mai puțin continue.. 5 
4. Benzile de pori din lemnul tirziu înguste, mai mult sau mai puţin în- 

irerupiie vis. MIRROR a a. oo 0 Aaa oa Ba Da bo 6 
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e 


d. 


Porii din lemnul tîrziu în benzi tangenţiale drepte sau slab ondulate, con- 
tinue. Porii din lemnul timpuriu frecvent multipli. în ciorchină, în 2—3 
rinduri tangenţiale, cu tile. Raze medulare relativ evidente. Lemn potrivit 
de tare, greu. 

Velniș (duramen) — Ulmus levis Pall. (Ulmus effusa Willd.) PL. 38. 
Porii din lemnul tîrziu în benzi tangenţiale, în general ondulate, uneori 
întrerupte. Porii din lemnul timpuriu în 1—3 rînduri tangenţiale, parţial 
cu tile, unitari (rar multipli). Raze medulare slab vizibile cu ochiul liber. 
Lemn potrivit de tare, greu. 

Ulm de munte (duramen) — Ulmus montana Stokes. PL. 39, PL. C1, 2, 

PL. V 4. 


6. Porii din lemnul tîrziu în benzi tangențiale înguste, ondulate, mai mult 
sau mai puţin întrerupte, formate din 2—3 rînduri de pori. Porii din lemnul 
timpuriu în mai multe rînduri tangenţiale, unitari, uneori multipli, cu 
tile. Raze medulare fine. Lemn potrivit de tare, greu. 

Ulm de cîmp (alburn) — Ulmus foliacea Gilib. (Uilmus campestris L.) 
Pl. 40 


6. Porii din lemnul tirziu în şiruri tangenţiale înguste, vizibili cu ochiul 
liber pină la limita exterioară a inelului. Porii din lemnul timpuriu ovali, 
relativ rari, frecvent unitari, parţial cu tile. Raze medulare vizibile cu 
lupa. Lemn potrivit de tare, greu. 


Ulm de Turchestan (duramen) — Ulmus pumila L. Pl. 41 


ID ENI IETEOUANAEIN LE NURI aia 5 ere e Saar auciane BROREI a. Ge Da o 9 BEER BILL cati Li 


Fără pori. Lemn puternic vărgat, fără canale rezinifere, cu lemnul tirziu 
pronunțat. Inele anuale în general foarte înguste, ondulate. Lemn cu textură 
fină şi uniformă, dens, greu și tare, fără miros. 


Cu pori... acea 09 O pe e. a i, ANN Ia 2 


2. Cu pori mari vizibili cu ochiul liber, așezați inelar, cu tile. Porii din lemnul 
tirziu în zone late, radiale sau radial-oblice (flăcări). Parenchimul lemnos 
în rînduri tangențiale subţiri, vizibile cu lupa. Raze medulare late și 
înguste. Lemn tare şi greu. 

Stejar (duramen) — Quercus robur L. (Quercus pedunculata Ehrh.) 
P15920, "PI BI PE VII. 

Gorun (duramen) — Quercus petraea (Matt.) Liebl. (Quercus sessilis 
Ehrh., Quercus sessiliflora Salsb.) Pl. 19, Pl. VI2. 

2. Cu pori mici, vizibili cu lupa, așezați semiinelar, formînd în prima parte 
a inelului o zonă poroasă lată. Raze medulare de lățimi neuniforme; 
cele late vizibile cu ochiul liber. Lemn fără pete medulare, greu și tare. 

Prun (alburn) — Prunus domestica L. Pl. 83 


Dc ae coc Mala o NN e 3 
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2. Lemn puternic vărgat, cu canale rezinifere mici, rare, izolate sau grupate 
cîte două. Lemnul tîrziu pronunțat, intens colorat, cu trecere bruscă 
dinspre lemnul timpuriu. Lemn cu textură fină, dens, potrivit de greu, 
moale, cu miros de rășină. 

Larice (duramen) — Larix decidua Mill. PL. d Pl. A3,PL 113, 

2. Lemn puternic vărgat, fără canale rezinifere, cu lemnul tîrziu pronunţat, 
Inele anuale în general foarte inguste, ondulate. Lemn cu textură fină 
şi uniformă, dens, greu și tare, fără miros, 

Tisă (duramen) — Taxus baccata L. PI.12, Pl. A 4, Pl. 114,5. 

Cu pori mari, bine vizibili cu ochiul liber, așezați în inel, cu tile. Porii din 

lemnul tirziu în zone radiale sau radial-oblice. Raze medulare late și înguste. 

Lemn cu textură destul de uniformă, tare și greu. 

Stejar (duramen) — Quercus robur L. (Quercus pedunculata Ehrh.) Pl. 
20, PL. B1—4PL. VII. 

Cu pori împrăștiați a, BOABE. oBd.d bal 0 2 pi 4 

4. Raze medulare late și înguste; cele late bine vizibile cu ochiul liber, 
lucioase, ușor îngroșate în dreptul limitei inelelor anuale. Razele medulare 
înguste, numeroase, vizibile cu lupa. Pori mici, slab vizibili cu lupa, 
uneori mai mari și mai numeroși în prima parte a inelului. Oglinzi destul 
de înalte, drepte, lucioase. Lemn greu şi tare. 


Raze medulare rare, evidente, vizibile cu lupa. Pori numeroși, vizibili cu 
lupa. Fără pete medulare. Lemn foarte tare, greu. 


Raze medulare numeroase, SIDE DN vocii uite tata a oa Ne SPIRE „6 
6. Inele anuale evidente, pori mici, vizibili cu lupa, numeroși. Raze me- 
dulare foarte fine, numeroase, vizibile cu lupa. Pete medulare brun-ro- 
şiatice, dese. Lemn omogen, tare şi greu. 
Măr pădureţ (duramen) — Malus sihestris (L.) Mill. PL. 129, PL. VII 4, 
Scoruș de munte (duramen) — Sorbus aucuparia L. Pl. 130 
6. Inele anuale slab delimitate. Pori mici, abia vizibili cu lupa, uniformi 
ca mărime și distribuţie. Raze medulare înguste, albicioase, dese. Pete 
medulare alb-roze sau alb-brune, numeroase. Lemn omogen, greu și tare. 
Sorb (duramen) — Sorbus torminalis (1) Ge Pl. 133, Pl. VII 5, 


LEMENI PNR NO a ca aaa te. 1 


Fără pori, puternic vărgat, cu canale rezinifere în general mici, rare, izo- 
iate. Lemnul tirziu pronunţat și dens, cu trecere bruscă dinspre lemnul 
timpuriu. Lemn potrivit de greu, moale, cu miros caracteristic de răşină. 
Duglas (duramen) — Pseudotsuga taxifolia (Lamb.) Britt. ( Pseudotsuga 
duglasii Carr.) PL. 8, Pl. II 23. 
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CuGponi e Daia e A e ooaunoca a etate 2 

2. Cu pori mari, vizibili cu ochiul liber, împrăștiați, unitari sau în grupe 
radiale de 2—5; cu tile lucioase, verzui sau violacee. Raze medulare 
înguste, bine vizibile cu lupa. Parenchim metatraheal, tangenţial, vizibil 
cu lupa. Lemn potrivit de greu, moale. 

Nuc american (duramen) — .Juglans nigra L. Pl. 90, Pl. LX 5. 

2. Cu pori mici, abia vizibili cu lupa, uniformi ca mărime și distribuţie. 

Raze medulare înguste, albicioase, dese. Pete medulare alb-roz sau alb- 


brune, numeroase. Lemn omogen, greu și tare. 
Sorb (duramen) — Sorbus torminalis (L.) Cr. Pl. 133, PL. VII 5. 


LEMN BRUN-CENUȘIU + n ete le ON ENI SA Se Ac N e e Da aie oa 1 
Cu pori aşezaţi inelar...........-cn-k. cn... soia ua cei RAD pia tea 2 
Cu pori împrăștiați ......csooe-aooose pci Ea IERT Eta e ar 3 


2. Cu porii din lemnul timpuriu în 1—3 rînduri tangențţiale, cu tile; porii 
din lemnul tirziu bine vizibili cu lupa, în zone mici sau șiruri neregulate, 
frecvent radiale. Raze medulare late şi înguste. Cele late puţin înalte, 
groase, dese. Lemn cu textură grosolană, tare şi greu. 

Cer (duramen) — Quercus cerris L. Pl. 18, PL. VI6. 

2. Porii din lemnul timpuriu în 1—3 rînduri tangenţiale, cu tile; porii din 
lemnul tîrziu mici, abia vizibili cu lupa, în zone late. Raze medulare 
late şi înguste ; cele late de înălțimi neuniforme. Conturul inelelor anuale 
ondulat. Parenchim lemnos abundent, în benzi tangenţiale, vizibile cu 
ochiul liber. Lemn tare și foarte tare, greu. 

Stejar brumăriu (duramen) — Quercus pedunculiflora C. Koch. Pl. 23, 
PL VI 4. 

Gîrniţă — Quercus frainetto Ten. (Quercus conferta Kit.) PL. 22, Pl. VI3. 
Stejar pufos — Quercus pubescens Willd. Pl. 21. 

Cu pori mari, vizibili cu ochiul liber, împrăștiați; unitari sau în grupe 

radiale de câte 2—5, cu tile lucioase, verzui sau violacee. Raze medulare 

înguste, bine vizibile cu lupa. Parenchim metatraheal, tangenţial. vizibil cu 
lupa. Lemn potrivit de greu, moale. 
Nuc american (duramen) — Juglans nigra L. Pl. 90, Pl. IX 5. 

Cu pori mici vizibili cu lupa, aşezaţi semiinelar. Raze medulare neunilorme 

ca lăţime, cele mai late slab distincte cu ochiul liber. Fără pete medulare, 

potrivit de greu, moale. 
Mălin (duramen) — Padus racemosa (Lam.) C.K.Schneid. (Prunus 
padus L.) Pl. 84. 


CEMNOBRUN-CIOCOLATIU ee eee eee e eee ea 1 


Cu pori aşezaţi inelar..... E eso oucucia ou Laron GA Dati 00 bi O E De clei 2 
Cu pori împrăștiați, numeroși, vizibili cu lupa. Raze medulare vizibile cu 
lupa, evidente, aşezate distanțat. Fără pete medulare. Lemn foarte tare, 


greu. 
Corn (duramen) — Cornus mas L. PL. 11]. 
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2. Porii din lemnul timpuriu în 1—3 rînduri tangențiale, cu tile; porii din 
lemnul tîrziu mici, abia vizibili cu lupa, în zone late. Raze medulare late 
şi înguste; cele late de înălțimi neuniforme. Conturul inelelor anuale 
ondulat. Parenchim lemnos abundent, în benzi tangentțiale, vizibile cu 
ochiul liber. Lemn tare sau foarte tare. greu. 

Stejar brumăriu (duramen) — Quercus pedunculiflora C. Koch. Pl. 23, 
IE Val 

Gîrniţă — Quercus frainetto Ten. (Quercus conferta Rit.) Pl. 22, PL. VI 3. 

Stejar pufos — Quercus pubescens Willd. Pl. 21. 

2. Porii din lemnul tîrziu împrăștiați sau în benzi tangenţiale..,..... 3 

Porii din lemnul tîrziu în benzi tangenţiale înguste, ondulate, mai mult 

sau mai puţin întrerupte, formate din 2—3 rînduri de pori. Porii din lemnul 

timpuriu în mai multe rînduri tangenţiale, unitari, uncori multipli, cu 
tile. Raze medulare fine. Lemn potrivii de tare, greu. 
Ulm de cîmp (duramen) — Ulmus foliacea Gilib. (Ulmus  campestris 
L.) Pl. 40 
Ulm pufos (duramen) — Ulmus procera Salisb. (Ulmus campestris L.) 

Porui din lemnul tîrziu împrăștiați, cu tendinţe de grupare tangenţială 

spre limita inelului anual. Porii din lemnul timpuriu mari, vizibili cu ochiul 

liber, în majoritate multipli (grupe radiale sau ciorchină), parţial cu tule. 

Lemn lucios, potrivit de tare şi de greu. 

Dud alb (duramen) — Morus alba L. Pl. 30 
Dud negru (duramen) — Morus azere Ie Pl 3 PITIS 3 AS 


LEMN BRUN-AURIU 


Cu pori așezați inelar. Porii din lemnul timpuriu mari, bine vizibili cu ochiul 
liber, în majoritate multipli (grupaţi radial sau în ciorchină), parţial cu 
uile. Porii din lemnul tîrziu împrăștiați, cu tendință de grupare tangenţială 
spre limita exterioară a inelului anual. Lemn lucios, potrivit de tare 
şi de greu. 

Dud alb (duramen) — Morus alba L. Pl. 30. 

Dud negru (duramen) — Morus nigra L. Pl. 31, PL. IX 3, 4. 


LEMN BRUN-VERZUI 


Cu pori așezați inelar. Porii din lemnul timpuriu mari, bine vizibili cu ochiul 
liber, umpluți complet cu tile; porii din lemnul târziu relativ mari, împrăş- 
tiați, cu parenchim paratraheal aliform, cu tendință de grupare tangenţială 
spre limita exterioară a inelului anual. Raze medulare foarte înguste, greu 
vizibile cu ochiul liber. Lemn greu și tare. 

Salcîm (duramen) — Robinia pseudacacia L. Pl. 44, Pl. D3,4,Pl. V6. 


170 IDENTIFICAREA MACROSCOPICĂ A LEMNULUI 


m 


_. 
. 


LEMN CU CULOAREA DE BAZĂ CENUȘIE 
LEMN CENUȘIU 


Lemn greu şi tare, eu pori mari, bine vizibili cu ochiul liber, împrăștiați, 
unitari sau în grupe radiale de 2—5, cu tile lucioase verzui sau violacee. 
Raze medulare înguste, bine vizihile cu lupa. Parenchim metatraheal, tan- 
gențial, vizibil cu lupa. 

Nuc (duramen) — Juglans regia L. Pl. 89, PL. D 1 PL. IX 6; 


LEMN CENUȘIU-ALBICIOS 


Lemn poros, ușor și moale. cu pori mici vizibili cu lupa, împrăștiați, mai 
numeroși și mai mari în prima parte a inelului anual. Raze medulare foarte 
fine și numeroase, greu de distins cu lupa. Pete medulare albe, mari și 
numeroase. 
Plop negru (duramen) — Populus nigra L. PL. 147, PL.G3, PLIV], 
Plop negru hibrid (duramen) — Populus marilandica Bosc. PL. 148 


LEMN CENUȘIU.GĂLBUI 


Lemn poros, uşor şi moale, cu pori împrăștiați relativ mari. sensibil cgali 
ca mărime pe toată lățimea inelului anual, frecvent grupați radial. Raze 
medulare foarte fine și numeroase, Pete medulare albe, rare, uneori absente. 
Plopi negri hibrizi (duramen) 
— Populus _serotina Hartig Pl. 149 
— Populus robusta C.K.Schueid. Pl. 150 


— Populus regenerata Henry et Elwes. Pl. 151 


LEMN CENUŞIU.BRUN 
Lemn poros, uşor şi moale, cu pori mici, vizibili cu lupa, împrăștiați, mai 
numeroşi și mai mari în prima parte a inelului anual. Raze medulare foarte 
fine şi numeroase, greu de distins cu lupa. Pete medulare albe, mari și 
numeroase. 
Plop negru (duramen) — Populus nigra L. Pl. 14, Pl. G3, PL. IV1. 
Plop negru hibrid (duramen) — Populus marilandica Bosc. Pl. 148 
Lemn cu pori mici, vizibili cu lupa. neuniform împrăștiați, dispuși în lan- 
țuri radiale. Raze medulare late, neevidente, mate, false; raze medulare 
fine, destul de bine vizibile cu lupa. Lemn potrivit de tare și de greu, 
Alun (duramen) — Corylus avellana L. Pl. 156, PI. VII6, 


LEMN CENUȘIU-NEGRICIOS 


Lemn greu şi tare, cu pori mari, bine vizibili cu ochiul liber, împrăștiați 
unitari sau în grupe radiale de 2—5, cu tile lucioase, verzui sau violacee. 
Raze medulare înguste, bine vizibile cu lupa. Parcenchim metatraheal, tan- 
gențial, vizibil cu lupa. 

Nuc (duramen) — Juglans regia L. Pl. 39, Pl. D 1, PL. IX 6. 
Lemn cu pori mici, vizibili cu lupa, neuniform împrăștiați, dispuși în lan- 
țuri radiale. Raze medulare late, necvidente, mate, false; raze medulare 
fine, destul de bine vizibile cu lupa. Lemn potrivit de tare şi de greu. 

Alun (duramen) — Corylus avellana L.. Pl, 156, PL VII 6. 


ID» 
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CHEIE DE IDENTIFICARE PE BAZA ASPECTULUI LEMNULUI 


Cheie pentru principalele specii forestiere cu criteriul inițial (intrarea în cheie) 


l. 


7. 


aspectul vărgat sau nevărgat al secţiunii 


Lemn vărgat, datorită alternanţei culorii sau structurii zonelor de lemn 


timpuriu și PRR te alo OR oa e tote eta eee ceea ueaa 2 
Lemn nevărgat, colorat neuniform sau DER OREI eee. 29 
2. Fără pori ada oo naos săanao ga. dăă-a- a o'cauo cin ca CI 
2. Cu pori SD a Re RP RED RD... 15 
Fără duramen ..... e Cuoueeuiacoruziieuaar sei SE ui, 4 
Cu duramen ........ sfata a oaia leiatele n n OS a ae ce... BR 


4. Fără canale rezinifere. Lemn alb-gălbui, uneori cu nuanţă albăstrui- 
cenușie, slab vărgat, cu trecerea de la lemnul timpuriu la lemnul tîrziu 
mai mult sau mai puţin bruscă. Lemn ușor, moale, cu luciu slab pe sec- 
țiunea radială. Prezintă uneori canale rezinifere traumatice. 

Brad — Abies alba Mill. (Abies pectinata Lam.) Pl. 9, PI. 12. 

4. Cu canale rezinifere mici, nevizibile sau foarte greu vizibile cu ochiul liber. 
Lemn alb-gălbui, slab Vărgat, cu trecere treptată de la lemnul timpuriu 
la lemnul tirziu, ușor, moale, cu miros slab de rășină, cu luciu mătăsos 
pe secţiunea radială. 

Molid — Picea excelsa (Lam.) Link. PL. 6, Pl. AIE PI II 


Fără canale rezinifere ................ N 
Cu canale rezinifere ................ pent se 


6. Fără miros aromatic. Alburn alb-gălbui, duramen brun-gălbui sau brun- 
roșcat, uneori cu dungi negricioase. Inele anuale în general foarte înguste, 
ondulate. Lemnul tîrziu evident distinct colorat. Lemn puternic vărgat, 
greu, tare, în stare proaspătă cu gust amar. 

Tisă — Taxus baccata L. Pl. 12, Pl. A4, PL. 1145. 


6. Cu miros aromatic EI DIoIo e aici Biboi DS iso ate, Otto a Pa aa aa Ra 7 


Cu duramen slab distinct de alburn. 
Alburn alb-gălbui, îngust, duramen gălbui-brun. Lemnul tîrziu nepronunţat, 
cu îrecere treptată dinspre lemnul timpuriu, slab vărgat. Parenchim lemnos 
slab vizibil cu lupa. Lemn moale şi ușor, cu miros caracteristic (de cedru) 
cu gust amărui. 

Tuie — Thuja oceidentalis L. Pl. 14, Pl. 15. 
Cu duramen clar distinct de îi ocs, ANII III 


8. Alburn îngust gălbui, duramen roșu-violaceu pînă la purpuriu-violaceu, 
cu dungi gălbui. Lemn slab Vărgat, cu lemnul tîrziu puţin distinct de 
iemnul timpuriu. Parenchim lemnos vizibil uneori cu ochiul liber pe secţiu- 
nea transversală. Lemn moale, ușor, cu miros plăcut aromat. 

lenupăr de Virginia — Juniperus virginiana L. Pl. 10, Pl. I16. 

5. Alburn îngust alb-gălbui, duramen roşiatic-roz sau brun, uneori cu dungi 
violacee. Inele anuale înguste, ondulate. Lemn slab vărgat, cu lemnul 
tirziu puţin pronunțat, potrivit de greu, tare, cu miros aromat. 


lenupăr — Juniperus communis L. Pl. 11. P. 16. 
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9. Cu canale rezinifere mari şi numeroase, vizibile cu ochiul liber... sa 110 
9. Cu canale rezinifere mici, rare, vizibile cu Îi ae NR 14 


10. Cu duramen slab distinct de alburn. 
Duramen gălbui-brun sau roșiatic-brun. Alburn gălbui-cenuşiu. Lemn 
puternic vărgat, cu lemnul tîrziu pronunţat. Canale rezinifere mari. 
bine distincte cu ochiul liber, uneori în grupe de 2—3. Lemn bogat în 
rășină, potrivit de greu, moale, în general fără luciu. 
Pin negru — Pinus nigra Arn. (Pinus austriaca Hâss) Pl. 3. 


10. Cu duramen clar distinct de alburn........ SD bibe oa cazul Sl! 
11. Cu lemnul tirziu pronunțat; lemn puternic vărgat ................ 12 
11. Cu lemnul tîrziu nepronunțat, lemn slab vărgat........,....... Soup Al) 


12. Alburn gălbui sau alb-roşiatic, duramen roșiatic-roz sau roşiatic-brun. 

Trecerea de la lemnul timpuriu la lemnul tîrziu bruscă. Canale rezinifere 

de mărime mijlocie; izolate sau în grupuri de cîte două. Lemn uşor 

și moale, bogat în răşină. 
Pin — Pinus silvestris L. Pl. 4 PI. 42, PI. II 

Alburn gălbui-cenușiu, duramen brun. Inele anuale foarte inguste. 

uneori ondulate. Canale rezinifere destul de numeroase. Lemn bogat 

in rășină, cu miros pronunțat, potrivit de greu, moale. 
Jneapăn — Pinus montana MII. Pl. 55 IP II3. 

13. Alburn îngust gălbui. duramen galben-roşiatic-roz. Inele anuale înguste, 
ncevidente. Trecerea de la lemnul timpuriu la lemnul tîrziu treptată. Lemn 
ușor, moale, cu miros puternic aromatic, pe secțiunea longitudinală cu 
dungi fine datorită canalelor rezinifere. 


Zimbru — Pinus cembra L. Pl. RISE: 


13. Alburn alb-gălbui, duramen gălbui-brun, sau roșiatic-brun. Trecerea de 
la lemnul timpuriu la lemnul târziu treptată. Canale rezinifere numeroase. 
bine distincte, izolate. Lemn ușor, foarte moale, cu luciu mătăsos, cu miros 
dulceag de rășină. 

Pin strob — Pinus strobus I.. Pl. 2, 

14. Alburn gălbui-brun-roșiatic, duramen brun-roşiatic. Lemn puternic 
vărgat, cu lemnul tîrziu pronunţat, cu trecere de la lemnul timpuriu 
bruscă. Lemn potrivit de greu, moale, cu miros de rășină. 

Larice — Larix decidua MII. (Larix europaea Hort.) Pl. 7, PL. A 3, 
le IE 3 

14. Alburn alb-gălbui-roșiatic, duramen de la galben-trandafiriu pînă la. 
brun-roz-roșiatic. Lemn puternic Vărgat, cu lemnul tîrziu pronunțat. 
cu trecerea dinspre lemnul timpuriu bruscă. Lemn ușor şi moale, cu 
miros slab de rășină. 

Duglas — Pseudotsuga taxifolia (Lamb.) Britt. (Pseudotsuga  douglasii 


Carr.) PL. 8, PL. [1 2. 


15. Cu raze medulare de două mărimi: foarte late şi foarte înguste ..... „16 


12 


16. Porii lemnului timpuriu din duramen fără tile. Porii mari, ovali, în 
mai multe rinduri tangenţiale, formînd o zonă poroasă lată. Porii din 
lemnul tirziu în șiruri radiale înguste, uneori bifurcate. Razele medulare 
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late destul de subțiri, Parenchim lemnos în linii fine tangenţiale, relativ 
Tare.  Alburn alb-gălbui-roz, duramen zălbui-brun-roșiatic. Lemn 
potrivit de tare, greu. 
Stejar roșu american — Quercus borealis Michx. Pl. 24, Pl, VI 5, 
16. Porii din lemnul timpuriu din duramen. cu SO... 17 
17. Porii din lemnul tirziu cu pereți groși, dispuși în zone inguste (șiruri) rare, 
de forme neregulate, frecvent radiale. Porii din leranul timpuriu în unul, 
rar două rînduri tangenţiale. Raze medulare groase, dese, joase (pină la 
25 mm). Alburn alb-gălbui-roz: duramen brun-cenușiu-roșiatic. Lemn 
tare, greu. cu textură grosolană. 
Cer — Quercus cerris L. Pl. 18, Pl. VI6. 
17. Porii din lemnul tirziu mici, nevizibili, in zone late. = Oe 0 eoee "Ta 


18. Parenchimul lemnos în linii tangențiale fine, nevizibile cu lupa. Între 

porii din lemnul timpuriu şi cei din lemnul tîrziu frecvent interpusă 

o zonă de fibre. Alburn alb-gălbui sau brun-deschis, duramen brun- 

gălbui, sau brun-slab-roșiatic. Conturul inelelor mai mult sau mai 

puțin regulat. Raze medulare înalte, de 1-—10 cm. Lemn cu textură 

uniformă, tare şi greu. 

Stejar — Quercus robuy L. (Quercus pedunculata Ehrh.) Pl. 20, pl, 
B1-—4P1. VII, 

Gorun — Quercus petraea (Matt.) Liebl. (Quercus sessilis Ehrh. Quercus 
sessiliflora Salisb.) Pl. 19, Pl. VI 3, 


18. Parenchimul lemnos abundent în șiruri tangențiale mai mult sau mai 
puțin late, vizibile cu ochiul liber. Alburn alb-gălbui, duramen brun- 
cenușiu sau brun-ciocolatiu neuniform colorat, conturul inelelor anuale 
mai mult sau mai puțin pronunțat ondulate. Raze medulare de înăl- 


țimi neuniforme. Lemn tare şi greu (foarte tare stejarul pufos). 
Girniţa — Quercus frainette Ten. (Quercus conferta Kit.) PI. 22, pl, VI 3, 
Stejar putos — Quercus pubescens Willd. PI. 21 
Stejar brumăriu — Quercus Pedunculiflora C. Koch. Pl. 23, PI. VIq. 
19. Cu porii din lemnul tîrziu în benzi Sau Șiruri, caracteristice... e 00) 
19. Cu porii din lemnul tîrziu împrăștiați, cu sau fără tendinţa de grupare 
tangenţială, terminală ...,..... stadii avale mag osă oaia. Ap 
20. Porii din lemnul tirziu in benzi sau șiruri radiale, sau radial-oblice, 
uneori bifurcate. Porii din lemnul timpuriu mari, ovali, în 1—3 rinduri 
tangenţiale. Raze medulare înguste vizibile cu lupa. Alburn alb-brun- 
deschis, duramen brun-deschis. Lemn potrivit de tare și de greu. 
Castan bun — Castanea sativa Mill. (Castanea vesca Gaertn.) PL. 37, 
BI... V 3, 
20, Porii din lemnul tirziu în benzi tangențiale mai mult sau mai puţin 
ondulate și continue Aare e e et Soia ia Ga Aistatai atat Cca CI | 
21. Porii din lemnul tirziu în benzi late mai mult suu mai puţin continue 22 
21. Porii din lemnul tirziu în benzi înguste mai mult sau mai puțin întrerupte 23 
22. Alburn lat, alb-brun, duramen brun “eschis spălăcit. Porii din lemnul 
timpuriu frecvent multipli, în 1—-3 rânduri tangențiale, parțial cu tile. 
Porii din lemnul tîrziu în benzi drepte, sau slab ondulate continue. 


IDENTIFICAREA MACROSCOPICĂ A LEMNULUI 


Raze medulare abia vizibile cu ochiul liber. Lemn greu, potrivit de tare. 


Velniş — Ulmus levis Pall. (Ulmus effusa Willd.) Pl. 38 


22. Alburn lat alb-gălbui-roşiatic, duramen brun-deschis cu nuanţe cioco- 
latii. Porii din lemnul timpuriu unitari (rar multipli), în 1—3 rînduri tan- 
genţiale, rotunzi sau poligonali. Porii din lemnul tîrziu în benzi ondulate 
uneori întrerupte. Raze medulare înguste. Lemn greu potrivit de tare. 


Ulm de munte — Ulmus moniana Stokes. Pl. 39, Pl. C1,2,PL. V4. 


23. Alburn îngust, brun-deschis, duramen brun-ciocolatiu, cu nuanţe slab 


violacee, neuniform colorat. Porii din lemnul timpuriu cu tile, unitari 
sau multipli, în mai multe rînduri tangenţiale. Porii din lemnul tîrziu 
în benzi tangenţiale înguste (formate din 2—3 pori). Raze medulare foarte 
înguste. Lemn greu, potrivit de tare. 


Ulm de cîmp — Ulmus foliacea Gilib. (Ulmus campestris L.) Pl. 40 
Ulm pufos — Ulmus procera Salisb. (Ulmus campestris L.) 


23. Alburn îngust (4—5 inele) alb-gălbui, duramen brun-deschis cu contur 


neregulat. Porii din lemnul timpuriu ovali, relativ rari, frecvent unitari. 
Benzile de pori din lemnul tirziu foarte înguste, formate de obicei dintr-un 
singur rînd de pori, vizibili cu lupa pînă aproape de limita inelului. Raze 
medulare înguste. Lemn greu, potrivit de tare. 

Ulm de Turchestan — Ulmus pumila |. Pl. 41. 
24. Raze medulare clar vizibile cu ochiul liber..........ccccsc... 25 


25. Fără tile sau gume. 


Alburn alb-gălbui, duramen roşiatic-roz cu dungi brune. Porii din lemnul 
timpuriu în mai multe rînduri tangenţiale. Porii din lemnul tîrziu împrăș- 
tiaţi, cu parenchim paratraheal, spre limita exterioară a inelului anual 
în benzi scurte, tangenţiale. Raze medulare dese. Lemn greu, foarte tare. 


Glădiţă — Gleditschia triacanthos L. Pl. 33, Pl. IX 2. 


25, Cu iile: sau spume e «i oo IE one ASR Iota) ta E aaa RD o 26 


26. Alburn gălbui-alb, duramen galben-verzui-roz, sau galben-portocaliu. 
Porii din lemnul timpuriu mari, evidenţi, cei din lemnul tirziu parțial 
vizibili cu ochiul liber, împrăștiați sau în șiruri tangenţiale continue 
la limita inelului anual. Porii cu gume portocalii. Lemn cu luciu pro- 
nunţat, tare şi greu. 

Cenușar, oţetar — Ailanthus altissima Mill (Swingle) (Ailanthus glan- 
dulosa Desf.) Pl. 29, Pl. V5. 

26. Alburn îngust, alb-gălbui, duramen brun-ciocolatiu. Porii frecvent mul- 
tipli; cei din lemnul timpuriu cu tile, în mai multe rînduri tangenţiale. 
Porii din lemnul tîrziu cu tendinţe de grupare tangenţială. Lemn cu 
luciu pronunţat, potrivit de tare și de greu. 

Dud alb — Morus alba L. PL. 30. 
Dud negru — Morus nigra L. Pl. 31, Pl. IX 3,4. 


27. Duramen galben-auriu sau brun-verzui; alburn îngust (3—5 inele) alb- 


gălbui. Porii din duramen complet umpluţi cu tile. Porii din lemnul tîrziu 
nu cu mult mai mici ca cei din lemnul timpuriu, cu parenchim paratraheal 
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aliform, cu tendinţe de grupare în șiruri tangențiale terminale. Raze 
medulare greu vizibile cu ochiul liber. Lemn tare și greu. 
Saicîm — Robinia pseudacacia L. Pl. 44, Pl. D3,4,Pl. V6. 


27. Duramen brun-cenușiu sau NI 28 


28. Duramen brun deschis (uneori roşiatic-roz), alburn lat, alb-gălbui-roz. 
Porii din lemnul tîrziu în grupe mici (2—3), cu parenchim confluent, 
formînd spre limita inelului benzi neregulate, mai mult sau ma; puţin 
întrerupte. Porii din lemnul timpuriu mari, cu tile. Raze medulare foarte 
fine. Lemn lucios, tare si greu. 

Frasin — Fraxinus excelsior IL. Pl. 48, Pl. C34 PL VI. 

28. Duramen roșiatic-brun, adesea dungat. alburn lat, alb-cenușiu. Porii 
din lemnul timpuriu rari, așezați distanțat, cu tile rare, lucioase. Porii 
din lemnul tirziu rari, în grupe radiale de 2—3, Parenchimul meta- 
traheal și terminal, cu dungi fine tangenţiale slab vizibile cu lupa. 
Lemn tare și greu, 

Carya ovata K. Koch (Carya alba Nutt non K. Koch.) PL. 42, PI. IV 6. 


29. Lemn neuniform colorat, cu dungi de nuanțe și culori diferite, mai mult 


sau mai puţin ProRunțate. 2... eee ORAR cr fe, Es ge Scott RaL Ai A 
29. Lemn uniform colorat .......... E ae Co cpr asa ez Ale eee etate Pi 
30. Cu pori mari vizibili cu ochiul liber, împrăștiați, uneori aşezaţi semiine- 

N BR: sete cobai la e a a DR OI]! 

30. Cu pori mici nevizibili cu ochiul liber, împrăștiați, sau aşezaţi semi- 
el Eiz o o oo oase 0 CI II RI IRA N e a «3.39 


31. Lemn tare, greu, destul de dens. Alburn alb-cenuşiu, duramen cenușiu 
său cenușiu-negricios, cu dungi și nuanţe brun-negricioase. Pori unitari 
sau în grupe radiale de 2 pînă la 4, uneori mai mari, în prima parte a ine- 
lului, dind un aspect de așezare semiinelară. Porii cu tile, în special cei 
din a doua jumătate a inelului, Parenchim metatraheal tangenţial vizibil 
cu lupa. Raze medulare fine, vizibile cu lupa. Lemn cu textură fină. 

Nuc — Juglans regia L. Pl. 89, PlL.D 1, PL IX 46, 


31. Lemn moale potrivit de greu, destul de poros. Alburn brun-ideschis-cenuşiu, 
duramen brun-cenușiu-roșiatic, sau brun-roz cu nuanțe violacee, dungat. 
Pori unitari sau in grupe radiale (2—5) destul de uniformi ca mărime, cu 
tile lucioase de culori diferite. Raze medulare numeroase, vizibile cu lupa. 
Parenchim metatraheal tangențial, vizibil cu lupa, mai abundent în a 
doua jumătate a inelului anual. Lemn cu textură fină, 

Nuc negru — Juglans migra L. PL. 9, Pl. 1X5. 


32. Cu raze medulare late bine vizibile cu ochiul liber, egal de late, echi- 
distante, ușor lățite în dreptul limitei inelelor anuale. Alburn alb- 
roșiatic. duramen roşiatic-brun. cu dungi neregulate brune, Inele anuale 
bine marcate prin dungi albe. inguste, Pori mici împrăștiați, slab vizibili 
cu lupa. Pe fața radială cu desene caracteristice de « piele de șarpe». 
Lemn potrivit de greu și de tare. 

Platan oriental — Platanus orientalis L. 
Platan occidental — Platanus ocridentalis L. (Platanus acerifolia (Ait.) 
Willd). PL. 92, PLE 1,2,Pl. VIII 5, 6. 
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32, Cu raze medulare înguste, vizibile, sau abia vizibile cu ochiul liber.. 33 
33. Duramen intens colorat roșu-brun pînă la roșu-ciocolatiu cu dungi şi nuanţe 
variate ; alburn îngust, brun-gălbui. Raze medulare de două mărimi, cele 
late clar vizibile cu ochiul liber. Porii așezați semiinelar, vizibili cu lupa. 
Pe faţa radială cu oglinzi joase, numeroase, foarte lucioase. Lemn greu 
șI tare. 
Prun — Prunus domestica L. Pl. 83. 
33. Duramen șters brun-cenușiu sau roşiatic-brun. Raze medulare abia vizi- 
pile cu ochiul liber me oaie RE. 50oeâoaiăla e 
34. Duramen brun-cenușiu, cu dungi ciocolatii alburn lat alb-cenușiu-ro- 
şiatic, slab dungat. Raze medulare neuniforme ca lăţime, cele mai late 
abia vizibile cu ochiul liber. Pori mici, vizibili cu lupa, așezați semiinelar. 
În imediata apropiere a limitei inelelor, porii formează o zonă poroasă 
îngustă. Lemn potrivit de greu, moale. 


Mălin — Padus racemosa (Lam.) C. K. Schneid. (Prunus padus L.) Pl. 84. 


34. Duramen roşiatic-brun, cu dungi verzui-roz, sau violacee, alburn îngust 
alb-roşiatic. Raze medulare fine, uniforme ca lăţime, greu de distins 
cu ochiul liber, numeroase. Pori mici, vizibili cu lupa, aşezaţi semiinelar. 
Lemn omogen, potrivit de greu, tare. 

Cireş — Cerasus avium (L.) Mânch. (Prunus avium L.) Pl. 85, PL. 

(0 PISAT 3 
35. Raze medulare late bine vizibile cu ochiul liber............c.... 36 
35. Raze medulare înguste, abia vizibile sau nevizibile cu ochiul liber 40 


36. Cu duramen 
Duramen cenușiu-brun sau cenușiu-negricios; alburn alb-gălbui. Raze 
medulare late, albicioase, neconturate, razele medulare înguste, destul 
de distincte cu lupa. Pori mici vizibili cu lupa, neuniform împrăştiați, 
în lanţuri radiale caracteristice. Oglinzi mari, mate şi oglinzi foarte mici, 
lucioase. Lemn potrivit de tare și de greu. 


Alun — Corylus avellana IL. Pl. 156, Pl. VIIG. 
36. Fără duramen 


Razele medulare de două mărimi — late și înguste......... Se 197) 
37. Razele medulare late evidente, lucioase, normale....... ceata DI lu 
37. Razele medulare late neevidente, mate, false............. cc... ae 99 


38. Lemn alb-roșiatic (frecvent cu duramen fals brun-roşiatic). Razele 
medulare late, mari, bine vizibile cu ochiul liber, relativ rare, ușor 
îngroșate în dreptul limitei inelelor anuale. Razele medulare înguste, 
slab vizibile cu lupa, numeroase. Pori mici, slab vizibili cu lupa, uniform 
împrăştiaţi (uneori mai numeroși în prima parte a inelului). Pe secțiunea 
radială cu oglinzi în benzi înalte (circa 4 mm); pe secțiunea tangenţială 
cu lenticcle caracteristice. Lemn cu textură fină, greu şi tare. 
Fag — Fagus silatica L. Pl. 93, Pl. E 3,4, PL. VIII 3,4. 

Lemn alb lucios (rareori alb-slab roșiatic), uneori cu dungi mici, anor- 
male, cenuşii-negricioase. Razele medulare late de mărime mijlocie, 
numeroase, albe, drepte. Razele medulare înguste greu de distins cu 


38 
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lupa. Pori mici, vizibili cu lupa împrăștiați, relativ rari, unitari, sau 
în grupe radiale. Oglinzi numeroase, joase (sub 1.5 mm), foarte lucioase. 
Fără pete medulare. Lemn cu textură fină, potrivit de greu, tare. 


Paltin de munte — cer pseudoplatanus L. Pl. 100, Pl. F1—4, Pl. III 1, 


39. Lemn alb-roşiatic (portocaliu prin expunere la aer), moale şi uşor. Razele 
medulare late nedistinete. Pori mici, vizibili cu lupa împrăștiați, unitari, 
sau în lanţuri scurte radiale. Inele anuale destul de evidente, ușor ondulate. 
Oglinzi mari. mate, și mici, necvidente. Pete medulare brun-roşiatice, frec- 
vente. 


Anin negru — Alnus glutinosa Gaertn. Pl. 98, Pl. G4, PL. VIII 1. 
Anin alb — A4lnus incana (L.) Mânch. PL. 99, Pl. VIII 2. 

39. Lemn alb-cenușiu deschis (alb murdar), mat, tare şi greu. Razele medulare 
late, mate neevidente, mai dese în crestele canelurilor. Inelele anuale slab 
delimitate, grosolan şi fin ondulate. Pori mici, destul de bine vizibili cu 
lupa, împrăștiați unitari sau multipli. Primul rînd de pori cu deschiderea 
ceva mai mare. Parenchim lemnos în linii foarte fine tangențiale, vizibile 


cu lupa. 

Carpen — Carpinus betulus L. Pl. 9%, Pl. G2, PL. IV 5. 
40. Raze medulare, clar vizibile cu lupa.......c cca 4l 
40. Raze medulare, greu vizibile sau nevizibile cu lupa.............. 49 


41. Pori mai mari ca lăţimea razelor medulare, rotunzi, unitari sau multipli 
(în grupe radiale) relativ rari, fără tile. Lemn fără duramen, alb-roşiatic, 
cu luciu de sidef pe secţiunile longitudinale. Raze medulare fine, gălbui. 
Pete medulare brun-roșiatice de la puţine la numeroase. Lemn omogen, 
potrivit de greu, moale. 


Mesteacăn — Betula verrucosa Ehrh. (Betula alba L.) PL. 106, PL. 


IV 4. 
Mesteacăn pufos — Betula pubescens Ehrh. (Betula alba L.) Pl. 107, 
41. Pori mai mici sau cel mult egali cu lăţimea razelor medulare. ....... 42 
42. Raze medulare rare, așezate distanțat. .... cc... 43 
42. Raze medulare numeroase, așezate neregulat............ ENE 44 


43. Lemn foarte tare şi greu. Alburn alb-roşiatic, duramen brun-roșiatic sau 
brun-ciocolatiu. Pori numeroși, unitari. Raze medulare evidente. Fără 
pete medulare. Lemn omogen. 

Corn — Cornus mas L. PL. Ul. 


43. Lemn moale, uşor, mat, fără duramen, alb-gălbui-roşiatic (uneori mai 
roşeat spre centrul secțiunii transversale). Pori vizibili cu lupa, numeroși, 
cu deschiderea aproximativ egală cu lăţimea razelor medulare. Raze 
medulare slab vizibile cu ochiul liber, distanţate la 2—4 ori deschiderea 
porilor. Lemn omogen. 

Tei cu frunza mare — Tilia platyphyllos Scop. (Tilia grandifolia 
Ehrh.) Pl. 114. 

Tei cu frunza mică — Tilia cordata Mill. (Tilia parvifolia Ehrh.) Pl. 115 

Tei pucios — Tilia tomentosa M6nch. (Tilia argentea Desf.) Pl. 113, 
PI. SII 
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MA. "Bară durameni a, - eee e eee e oeoaieta o teh elle a RI OERER cit + 45 
44 Cu dura oa ee aia 0 aoleu OO a toate lee tell emo TODOR IER 48 
45, Lemn alb-gălbui ,........mcneeeeeoeeeeneseeenaaeeaeeeneeeneeneea 46 
45, Lemn alb-roz sau alb-roșiatic ............. a ae e a a ORDINEI 47 


46. Lemn alb-gălbui, lucios, omogen. Pori mici abia vizibili cu lupa, unitari, 
goi, uniform împrăștiați. Raze medulare fine, abia vizibile cu ochiul 
liber, inegal distanţate. Oglinzi fine lucioase. Pete medulare foarte rare. 
Lemn greu și tare. 

Paltin de cîmp, arțar — Acer platanoides L. Pl. 118. 

46. Lemn alb-gălbui (uneori slab roșiatic), omogen, dens, pori mici abia 
vizibili cu lupa, numeroși, uniform împrăștiați. Raze medulare fine, 
distincte cu lupa, slab neuniforme ca lăţime. Pete medulare rare. Lemn 
greu și tare. 

Jugastru — Acer campestre L. Pl. 120, PI. III 2. 

47, Lemn alb-gălbui-roz. Pori și raze medulare fine, numeroase, abia vizibile 
pînă la vizibile cu lupa. Porii ceva mai numeroși în prima parte a inelului. 
Pete medulare frecvente, albe-roz. Lemn omogen, dens, greu şi tare, 

Păducel, gherghinar — Crataegus monogyna Jacqg. Pl. 122. 

47. Lemn alb-gălbui-roşiatic, omogen, greu şi tare. Pori mici abia vizibili 
cu lupa, numeroși. Raze medulare foarte fine abia vizibile cu lupa. Pete 
medulare rare. 

Păr pădureț — Pirus piraster (L.) Medik. (Pirus communis var. 
Piraster L.) Pl. 124, Pl. III 6. 
Păr — Pirus sativa (Pirus communis L.) 

48. Alburn alb-gălbui, duramen brun-roșiatic, uniform. Inele anuale clar 
delimitate prin dungi subţiri mai închise la culoare. Pori mici, vizibili 
cu lupa, numeroși. Raze medulare foarte fine, numeroase, vizibile cu 
lupa. Oglinzi nedistinct colorate, joase. Lemn omogen, tare și greu. 

Măr pădureţ — Malus silvestris (L.) Mill. PI. 129, PL. VII 4. 
Scoruș de munte — Sorbus aucuparia L. Pl. 130. 

48. Alburn îngust alb-gălbui-roșiatic, sau alb-roz, duramen brun-roşiatic. 
Pori mici, abia vizibili cu lupa, uniformi ca mărime și distribuţie. Raze 
medulare înguste, albicioase, dese, vizibile cu lupa. Pete medulare albe- 
roz sau albe-brune numeroase. Lemn omogen, greu și tare. 

Sorb — Sorbus torminalis (L.) Cr. Pl. 133, Pl. VII 5. 

49. Fără duramen ......... ri aie e PE: o SRI a avene Pere 0 a e ata 50 

po NC atzi O DEO B e Boo ude o od BaoooocoaBoapaasaBa sul. 

50. Lemn alb-gălbui sau alb-brun deschis (frecvent cu duramen patologic 
brun-roșiatic). Pori mici, destul de bine vizibili cu lupa, numeroşi, cu 
deschiderea ceva mai mare ca lățimea razelor. Raze medulare foarte 
fine și numeroase, greu de distins cu lupa. Fără pete medulare. Lemn 
moale şi ușor. 


Castan porcesc — Aesculus hippocastanum L. Pl. 138, Pl. III 5. 
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50. Lemn alb-cenușiu, omogen, lucios, uşor și moale, cu pete medulare 
albe, rare. Pori bine vizibili cu lupa, numeroși. Raze medulare aproape 
nevizibile cu lupa, ondulate, numeroase. Inele anuale clar delimitate, 
dind un aspect slab vărgat secțiunii radiale. 

Plop tremurător — Populus tremula L. Pl. 139. 

51. Cu duramen cenușiu-albicios sau cenușiu-gălbui slab distinct de alburn 52 

51. Cu duramen roșiatic sau roșiatic-brun, clar distinct de alburmn...... 53 

52. Duramen cenușiu-albicios sau cenușiu-brun: alburn alb-cenuşiu destul 
de iat. Pori vizibili cu lupa, evident. mai mari și mai numeroși în prima 
parte a inelului. Raze medulare foarte fine greu de distins cu lupa. 
Pete medulare albe, mari şi numeroase. Lemn poros, uşor şi moale. 
Plop negru, plută — Populus nigra L. Pl. 147, Pl. G3, PL. IVI. 
Plop negru hibrid — Populus marilandica Bosc. Pl. 148 

52. Duramen cenuşiu-gălbui; alburn alb-gălbui sau alb-gălbui-cenuşiu 
potrivit de lat. Inele anuale clar distincte, uşor ondulate. Pori vizibili 
cu lupa, sensibil egali ca mărime pe toată lăţimea inelului anual. Pete 
medulare albe, rare. Lemn poros, ușor şi moale. 

Plopi negri hibrizi 
— Populus seroiina Hartig Pl. 149. 
— Populus robusta C. K. Schneid. PL. 150. 
— Populus regenerata Henry et Elwes. Pl. 151. 

53. Pete medulare albe, uneori mari şi numeroase. Alburn lat alb-gălbui, du- 
ramen alb-roşiatic sau roșiatic-brun. Pori vizibili cu lupa, mai mari în prima 
parte a inelului unitari sau în grupe radiale. Spre limita exterioară a acestuia, 
frecvent o zonă mai densă. Raze medulare fine, distincte cu lupa. Lemn 
uşor și moale. 

Plop alb — Populus alba L. Pl. 143, PL. IV2. 

53. Cu pete medulare alb-roşiatice sau brun-roșiatice. ..... Soo Pola Do aa „54 

54. Alburn îngust alb-roşiatic, duramen roşiatic-brun. Pori bine vizibili cu 
lupa, mai mari și mai numeroși în prima parte a inelului, parţial cu tile. 
Raze medulare foarte mici şi numeroase, foarte slab distincte cu lupa. 
Pete medulare alb-gălbui, sau alb-roşiatice mari şi numeroase. Lemn 
omogen, moale și uşor. 

Salcie căprească — Salix caprea L. Pl. 140, Pl. VII 2. 

54. Alburn alb-gălbui sau alb-roşiatic; duramen roșiatic sau roșu-brun. 
Pori mici. de la greu vizibili, la vizibili cu lupa, relativ rari, cu tile. 
kaze medulare foarte fine nedistincte sau slab distincte cu lupa. Pete 
medulare rare, alb-roșiatice. Lemn omogen, moale și ușor. 
Răchită — Salix fragilis L. Pl. 144. 

Salcie — Salix alba L. Pl. 145P1 VAII A 
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A. CHEIE DE IDENTIFICARE MICROSCOPICĂ A LEMNULUI 
PRINCIPALELOR SPECII FORESTIERE 


1. Lemn fără vase, cu traheide (în proporţie de circa 90%), așezate radial, 
cu sau fără canale rezinifere; raze medulare uniseriate, rar biseriate (plu- 
riseriate numai cele cu canale rezinifere orizontale), cu sau fără parenchim 
lemnos. Lemn cu structură simplă, uniformă. 

Iesi rel CBI 2 SUL 08 De 2 

1. Lemn cu vase și fibre, cu sau fără parenchim lemnos, traheide sau canale 
gumifere ; raze medulare uniseriate, biseriate sau pluriseriate. Lemn cu 
structură complexă. 

[iei ClEW(O1O ase ace case oroare aaa A cca aaa a ee RR BR 14 


LEMN DE RĂȘINOASE 


2. Cu canale rezinifere longitudinale și transversale. Cu raze medulare 
eterogene, „ie astea ADOUDO GO OABADDODVOGDOGODOOCAODAAcahooo0Daonă 3 
2. Fără canale rezinifere; longitudinale sau transversale normale; uneori 
cu canale rezinifere traumatice așezate în rînduri tangenţiale. Cu raze 


medulare omogene, rar cu raze medulare eterogene................ 10 
9, Pereţii traheidelor de rază dentaţi. ..- s-u- - = teo căgiia muaău e e oana om aaa e e 4 
3. Pereţii traheidelor de rază nedentaţi............ ocupate aici cuatată 6 


4. Dentaţia pereţilor traheidelor de rază pronunțată, cu vîrfuri ascuţite, 
În cîmpul de încrucișare 1, rar 2 punctaţiuni pinoide, alungite orizontal, 
mari, cu deschiderea de 20—36 u în parenchim și cu punctuaţiuni areolate, 
cu diametrul de 15—18 (8—10) u în traheidele de rază. Canale rezinifere 
numeroase (circa 45/cm?), circulare cu diametrul de 100—150 yu (în medie 
133 p,), celule epiteliale cu pereţi subţiri. Raze medulare uniseriate (cele 
cu canale rezinifere orizontale biseriate, pînă la cinciseriate) numeroase 
(80/cm), cu 1—18 celule în înălțime, frecvent 3—15, cu 1—3 rînduri 
de traheide de rază; raportul parenchim: traheide de rază 0,87. Diametrul 
traheidelor verticale tangenţial 15—35 yu, radial 25—50 u în lemnul 
timpuriu și 5—19 u în lemnul tîrziu, uneori cu trabecule. Fără paren- 
chim lemnos. 

Pin — Pinus silvestris L. Pl. 4. 


4. Dentaţia pereţilor traheidelor de rază slab pronunţată, cu vîrfuri în 
generaăliroiumjite înalte “pînă la 8 poe a eee eee oa oa oo 5 
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5, Dentaţia nepronunțată, cu creste mici, rareori peste 4—5 u înălțime, cu 
virfuri rotunjite, frecvent ca simple ondulaţii. În cîmpul de încrucișare cu 
—2 punctuaţiuni pinoide, cu diametrul de 10—20 u în parenchim şi cu 
1—2 punctuaţiuni areolate, cu diametrul de 20—25 (12—15) n în traheidele 
de rază. Canale rezinifere numeroase (circa 44/em?2), cu diametrul de 
100—150u, cu celule epiteliale cu pereţi subțiri. Raze medulare unise- 
riate, pînă la cinciseriate (cele cu canale rezinifere orizontale), normal cu 
0—8 celule în înălțime (max.15); raportul parenchim: traheide de rază 1,47 
(1,22—167), Diametrul traheidelor verticale tangenţial 15—25 u, radial 
15—20 u în lemnul timpuriu şi 6—10 u în lemnul tîrziu. Fără parenchim 
lemnos. 

Pin negru — Pinus nigra Arn. Pl. 3. 


5. Dentaţia destul de pronunțată, neregulată ca formă, cu creste relativ mari, 
de 0—8 yu imălțime, cu virfuri mai mult sau mai puţin rotunjite (uneori 
ascuţite). În cîmpul de încrucișare cu 1—2 punctuațiuni pinoide, cu dia- 
metrul de 20—344 în parenchim și cu l punctuaţiune areolată cu dia- 
metrul de 15—18 (8—10) n în traheidele de rază. Canale rezinifere numeroase 
(44/em?), cu diametrul de 100.—125 p» cu celule epiteliale cu pereţi subţiri, 
Raze medulare uniseriate, biseriate sau cinciseriate (cele cu canale rezi- 
nifere orizontale), cu 1—12 celule în înălţime. Diametrul traheidelor verti- 
cale tangenţial 15—20 u și radial 15—30u în lemnul timpuriu şi 5—10 yu 
în lemnul tirziu. Traheide cu trabecule. Fără parenchim lemnos. 

Jneapăn. jep — Pinus montana Mill. Pl. 5. 


6. Traheide cu îngroșări spiralate, fine. 
Diametrul traheidelor sub 55 (frecvent 355); pereţii radiali cu 
punctuațiuni areolate unitare, rareori perechi ; pereţii tangenţiali cu punc- 
tuațiuni numai în ultimele celule ale lemnului tîrziu. Traheidele de rază 
într-un singur rind marginal (rar două), uneori cu dentaţie foarte slabă. 
Celulele parenchimului de rază cu pereți groși, frecvent cu punctuaţiuni 
oarbe. În cimpul de încrucișare cu 1—6 (în medie 4) punctuaţiuni mici, 
piceoide, cu arcolă distinctă. Raze medulare uniseriate, rareori biseriate 
sau 3—5 seriate (cele cu canale rezinifere orizontale), cu 1—]2 celule 
în înălțime, destul de numeroase (80/cm). Canale rezinifere rare, cu dia- 
metrul de maximum 150 u (frecvent 60—90 k). celule epiteliale cu pereţi 
groși, uneori cu tiiosoizi cu pereți groşi în duramen. Parenchim lemnos 
terminal rar sau absent. 
Duglas — Pseudotsuga taxifolia (Lamb.) Britt. PL. 8 


6. Traheide fără îngroșări spiralate,» mu e ae sea E RR. CA 
7. Celulele epiteliale ale canalelor rezinifere Cu pereți SIGSi aie aere aia 8 
7. Celulele epiteliale ale canalelor rezinifere cu pereţi subțiri............ 9 


8. Traheidele din lemnul timpuriu cu diametrul radial de 20—40 p, cu 
punctuațiuni areolate, mici, unitare, uneori cu trabecule. Raze medulare 
uniscriate sau 2—4, seriate (cele cu canale rezinifere orizontale), cu 1—26 
celule pe înălțime, frecvent 1—11, numeroase (80—100/em), cu traheide 
marginale în |. rar 2 rinduri. În cîmpul de încrucișare cu 2—3 punc- 
tuaţiuni piceoide în parenchim şi 4—6 punctuaţiuni areolate în traheidele 
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9. 


de rază. Canale rezinifere mici, cu diametrul de 125 u, rare (22/cm?). 
Fără parenchim lemnos. 
Molid — Picea excelsa (Lam.) Link. Pl. 6. 


Traheidele din lemnul timpuriu cu diametrul radial de 20—60p, cu 
punctuaţiuni areolate frecvent în perechi. Raze medulare numeroase 
(80/em) uniseriate sau 2—4 seriate (cele cu canale rezinifere orizontale), 
cu 1—40 celule în înălțime, frecvent 7—13 excepţional 40-—50. Celulele 
din parenchimul de rază umplute cu rășină. În cîmpul de încrucișare 
cu 1—10, frecvent 4—6 punctuaţiuni mici, piceoide, aşezate deseori în 
2 rînduri orizontale. Canale rezinifere mici, cu diametrul de 125 4» rare 
(13—22/em?) ; uneori cu tilosoizi în duramen. Parenchim lemnos terminal, 
rar sau absent. 
Larice — Larix decidua Mill. Pl. 7. 

În cîmpul de încrucișare cu 1—3 (frecvent 2) punctuaţiuni pinoide. Razele 
medulare uniseriate, cu 1—15 celule pe înălțime: cele 2 sau 3 seriate pot 
atinge 30—35 celule, destul de numeroase (70/cm). Punctuaţiunile din 
parenchimul de rază cu diametrul de 16—24 u, cele din traheidele de rază, 
areolate, de 20—25 (12—15) u. Canale rezinifere destul de numeroase 
(30/cm?), cu diametrul de 80—100 u (max. 125 u) uneori cu tilosoizi. Tra- 
heide cu diametrul tangenţial 30—40 yu, radial 30—50 u în lemnul timpuriu 
şi 10—20 u în lemnul tîrziu cu trabecule. Fără parenchim lemnos. 


Zimbru, tisar — Pinus cembra L. Pl. 1. 


În cîmpul de încrucișare cu 2 (frecvent 1) punctuaţiuni pinoide. Raze 
medulare numeroase (80/cm2?) uniseriate, cu maximum 8 celule pe înălțime ; 
cele cu canale rezinifere orizontale nu depășesc 12 celule pe înălțime. Tra- 
heidele de rază mari şi numeroase, marginale şi disperse. Punctuaţiunile 
din parenchimul de rază cu diametrul de 20—32 u; cele din traheidele de 
rază cu diametrul 15—22 (10—15) u. Canale rezinifere cu diametrul pînă 
la 150 u (frecvent 90—140 u), cu tilosoizi cu pereţi subțiri, frecvenți în dura- 
men. Fără parenchim lemnos. Traheidele verticale cu diametrul tangen- 
ţial de 30—35 u şi cu diametrul radial de 35——40u în lemnul timpuriu și 
10—20 u în lemnul tîrziu. 
Pin strob — Pinus strobus L. Pl. 2. 

10. Pereţii traheidelor longitudinale cu îngroșări spiralate, echidistante. 
Raze medulare destul de numeroase (60/cm), cu 1—10, maximum 25 
celule pe înălțime, înguste (12 u). În cîmpul de încrucișare cu 1—3 (rar 4) 
punctuaţiuni aerolate, cupresoide, mici. Traheidele din lemnul tim- 
puriu cu diametrul tangenţial de 6—20 u, cu pereţi sensibil egali cu 
ai traheidelor din lemnul tîrziu; cu punctuaţiuni areolate într-un singur 
rînd pe pereţii radiali; prezente pe pereţii tangenţiali ai ultimelor tra- 
heide din lemnul tîrziu. Fără parenchim lemnos. 

Tisă — Taxus baccata L. Pl. 12. 
10. Pereţii traheidelor longitudinale fără îngroșări spiralate.......... ll 


2 


11. Fără parenchim lemnos sau foarte rar prezent. Traheidele cu diametrul 


radial de 25—65 u, în lemnul timpuriu şi 10—25uu în lemnul tirziu, cu 
punctuaţiuni areolate pe un singur rînd, rar pe două rînduri. În cîmpul 
de încrucișare parenchimul de rază cu l-—4 punctuaţiuni mici, taxodioide, 


HM. 


13. 


13. 
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cu areolă distinctă. Raze medulare numereaze (80 cm) unele cu pînă la 
15 celule în înălţime. altele foarte inalte. pină la 40—50 celule, în general 
uniseriate. foarte rar biseriate. numai din celule de parenchim. La mar- 
ginea razelor medulare. in apropierea limitei inelului anual. elemente 
parenchimatice cu cristale de oxalat de calciu. 

Brad — Abies alba Mill. Pl. 9. 
Cu parenchim lemnos mai mult sau mai puţin abundent. ........... 12 


12. În cimpul de încrucișare, parenchimul de rază cu 3—6 punctuaţiuni 
taxodioide. circulare, destul de uniforme ca mărime, cu areolă distinctă, 
cu deschiderea lenticulară. 

Traheide cu diametrul de 20—30 u, cu pereţii tangenţiali fără punctua- 
țiuni areolate, cu excepţia ultimelor traheide din lemnul tîrziu ; trahei- 
dele din lemnul tîrziu cu striațiuni spiralate foarte fine. Punctuaţiunile 
de pe pereţii radiali într-un singur rînd, rareori în două rînduri longi- 
tudinale. Raze medulare destul de dese (70/cm), cu 1—8, maximum 
20 celule în înălțime, uneori cu slabe depuneri de substanţe. Parenchim 
metatraheal sau difuz, abundent (uncori absent în unele inele anuale). 
Tuie — Thuja occidentalis L. Pl. 14. 


12. În cîmpul de încrucișare cu 1-A punctuaţiuni cupresoide mai mult 
sau mai puţin circulare.....,......... 0 0 E e ea stea pepe au ÎI 


Raze medulare numeroase (100/cm), uniseriate, cu 1—12, frecvent 1—6, 
excepţional pînă la 20 celule pe înălțime. În cîmpul de încrucișare, cu 
1-A punctuaţiuni mici, cu deschiderea lenticulară. Pereţii radiali ai tra- 
heidelor cu punctuaţiuni areolate, într-un singur rînd. foarte rar în două 
rînduri longitudinale. Pereţii tangenţiali ai traheidelor fără punctuaţiuni. 
sau cu punctuaţiuni simple, rare, numai în traheidele lemnului tîrziu, 
Parenchim lemnos cu pereţi groși, difuz, sau în rînduri scurte, abundent 
în lemnul tîrziu, cu conţinut închis la culoare. 
lenupăr — Juniperus communis L. Pl. 11. 


Raze medulare numeroase (100/cm), uniseriate, rareori biseriate, cu 1—46, 
maximum 25 celule în înălțime, sub 250 u. Traheide mici, cu diametrul 
de 20—30 u, cu punctuaţiuni pe pereţii radiali într-un singur rînd, rar 
în două rînduri longitudinale. Pe pereţii tangenţiali, cu punctuaţiuni 
numai la traheidele din ultimul rînd al lemnului tîrziu. În cîmpul de încru- 
cișare cu l-—4 punctuaţiuni, mici, cu deschidere lenticulară şi areolă 
distinctă. Punctuaţiuni oarbe frecvente. Parenchim abundent difuz sau 
metatraheal, în 2—3 rînduri tangenţiale, cu conţinut închis la culoare. 
lenupăr de Virginia — Juniperus virginiana L. Pl. 10. 


LEMN DE FOIOASE 


14. Vase cu deschideri de mărimi diferite; cele din lemnul timpuriu vizibil 
mai mari ca cele din lemnul tîrziu. 
Lemn cu vase așezate inelar sau semiinelar.......... „15 
14. Vase cu deschideri aproximativ egale pe toată lățimea inelului anual. 
Lemn cu vase aşezate împrăștiat... oo eccaceauo oo. 30 
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15. Raze medulare uniseriate (rar biseriate). 
Vase, în lemnul tirziu 80—130 pe mm?; vasele din lemnul timpuriu ovale, 
cu diametrul radial pină la 500 u iar cel tangenţial 300 u, cu perforaţiuni 
simple ; vasele din lemnul tirziu mici, unitare sau perechi, cu diametre 
pînă la 30u, uneori cu perforaţii scalariforme. Raze medulare cu 5—30 
celule în înălțime. Parenchim lemnos paratraheal sărac; parenchim lemnos 
difuz, abundent îndeosebi în lemnul tîrziu. Punctuaţiunile intervasculare 
rotunde sau lenticulare, cu deschideri orizontale sau aproape orizontale. 

Castan — Castanea sativa Mill. Pl. 37. 


15. Raze medulare uniseriate şi pluriseriate...... ce 16 
16. Raze medulare de două mărimi, bine distincte: uniseriate şi 12—30 
seziate! caraeterigiice' „taia Ante NINE a eee cata ZI 

16. Raze medulare variabile ca lăţime, de la 1 la 14 seriate.......... 18 


17. Vasele din lemnul tîrziu cu pereţi groși. Vase unitare, rotunde sau ovale; 
cele din lemnul tîrziu unitare sau în grupe radiale de 3—6. Vasele din 
lemnul timpuriu cu diametrul de 200—430 u,; cele din lemnul tirziu de circa 
80 |, 10—30 pe mm?. Razele medulare uniseriate cu 1-—20 celule pe înăl- 
țime ; razele medulare 12—30 seriate cu cîteva sute de celule în înălțime, 
cu lățimi pînă la 400 u, situate la distanţă de 1—3 mm. Parenchim lemnos 
paratraheal și metatraheal difuz. 

Stejar roşu american — Quercus borealis Michx. Pl. 24. 


17. Vasele din lemnul tîrziu cu pereţi subțiri. Vasele din lemnul timpuriu 
unitare, rotunde sau ovale, cu diametrul de 100—500 u.; vasele din lemnul 
tîrziu poligonale sau rotunde, cu diametrul de 24—70 u. Razele medulare 
uniseriate, cu peste 15 celule în înălțime ; razele pluriseriate (cele peste 20 
seriate) de 3—10 cm înălțime și 500—1 000 u lăţime. Fibre cu pereţi groși. 
Tile de la rare la abundente. Parenchim paratraheal și metatraheal difuz 
(uniseriat şi pluriseriat). 

Cer — Quercus cerris L. PL. 18. 

Stejar — Quercus robur L. PL. 20. 

Stejar brumăriu — Quercus pedunculiflora C. Koch Pl. 23. 
Stejar pufos — Quercus pubescens Willd. Pl. 21. 
Gorun — Quercus petraea (Matt.) Liebl. Pl. 19. 
Gîrniţă — Quercus frainetto Ten. Pl. 22. 


18. Trecerea de la mărimea vaselor din lemnul timpuriu la mărimea vaselor 
din lemnul tîrziu bruscă. Vasele din lemnul timpuriu de 4—10 ori mai 
mari ca cele din lemnul tîrziu. 

Lemn cu vase așezate tipic inelar...... sua e ca iata aaa, 19 

18. Trecerea de la mărimea vaselor din lemnul timpuriu spre mărimea 
celor din lemnul tîrziu treptată. Vasele din lemnul timpuriu pînă la de 
4 ori mai mari decit cele din lemnul tîrziu. 

Lemn cu vase așezate semiinelar... ceea aa... 09) 

19. Vase fără tile. 
Vase, 5-—30 pe mm?, în lemnul timpuriu cu deschideri de 200—310 UL 
în lemnul tîrziu cu îngroșări spiralate. Punctuaţiuni intervasculare cu dia- 
metrul de 5—10 u, rotunde pînă la ovale, tranjurate, cu deschideri frecvent 
confluente. Parenchim abundent paratraheal, paratraheal confluent şi 
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terminal. Raze medulare 1—]4 (frecvent 6—9) 
înălțimea mai mare de 1200 4» neetajate 
cu pereţi de la potrivit de groși 2 

Glădiţă — Gleditsehia triacanthos L. Pl. 33, 

19. Vase „str aa i ai Ra 

20. Tile abundente, în masă umpli 
Vase 5—35 pe mm? în lemn 


seriate; cele mai late cu 
- Fibre cu diametre de 18—24 v, 


a... 20 
ind complet vasele. 


timpuriu cu diametrul de 200—-30 
cu perforaţiuni simple: în lemnul tirziu cu ingroșări spiralate, Punctua- 
țiuni intervasculare rotunde, ovale sau poligonale, franjurate cu deschideri 
frecvent confluente. Parenchim lemnos abundent, metatraheal para- 
traheal-confluent şi terminal. Raze medulare neetajate, 1—7 (frecvent 

5) seriate: cele pluriseriate sub 600 u înălțime. 
Salcim — Robinia Pseudacacia L. Pl. 44, 
20. Tiie mai mult sau m 
timpuriu (nu se prezintă în masă)... 
21, Vasele din le 
Vasele din 1] 


Op, 


Si oh e ata aa Re e RR 21 


» Cu conțiant colorat, Raze medulare: 
1—7 (frecvent 3—6) seri înălţi 4; cele uniscriate 
cu 3—6, cele pluriseriate cu isi 


Im de cîmp — Ulmus foliacea Gilib. PI. 40. 
Ulm pufos — Ulmus procera Salisb, 

Ulm de munte — Ulmus montana Stokes I2]5 89: 
Ulm de Turchestan — Ulmus pumila L. Id zile 


irziu imprăştiate în grupe radiale sau în ciorchine 

(cuiburi) ..,,.., piece Ceilalti, 22 

22. Ruze medulare et Ve 2 oua ao RG6 oleaca 23 

22. Haze medulare frecvent peste 5 (5—9) seriate ; razele uniseriate rare 24 
23. Parenchim lemnos 


metatraheal, metatraheal-difu 
parenchim 1—4. seriate. Vase 


cu diametre de 160—300 u, cu p 


Z şi terminal; benzile de 
; în lemnul timpuriu mari, 
: în lemnul tîrziu în grupe 
cu diametrul de 12—20p, 

re uniseriate, cu 12—20 
2—5 seriate cu 30-—80 celule. Punctuaţiunile inter. 
sau poligonale cu tendință de asezare în fagure. 
Carya ovata K. Koch. Pl. 42 


23. Parenchim lemnos circumvascular suu difuz. Vase, 
lemnul timpuriu cu diame 


tirziu cu diametrul de cire 
cu diametrul de circa 
in medie cu 10 celule 
sau ovale, dese. 


Frasin — Fraxinus excelsior LI. PI. 48. 


2—15 pe mm2; în 
trul frecvent de 250 u (max. 3504): în lemnul 


a 50 u, cu pereţi groși, Fibre neuniforme ca mărime, 
21 v. Raze medulare 1l—5 (frecvent 2—3) seriate, 
pe înălțime. Punctuaţiuni intervasculare rotunde 
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24. 


24. 
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Vasele din lemnul timpuriu cu deschiderea de 110—350 p, cele din 
lemnul tirziu de 16—90 u, unitare, în grupe de 2—3 (în lemnul timpuriu) 
şi peste 8 (în lemnul tîrziu) sau în ciorchină (cuiburi). Vasele din lemnul 
timpuriu cu pereţi netezi; cele din lemnul tîrziu cu îngroșări spiralate. 
Parenchim lemnos paratraheal circumvascular și confluent, abundent, 
bogat în cristale de oxalat de calciu. Raze medulare eterogene, 5—9 
seriate, cu înălțimi de 260—1 340 p, relativ rare (pînă la 4 pe mm). 
Punctuaţiuni intervasculare în fagure. 

Dud alb — Morus alba L. Pl. 30. 

Dud negru — Morus nigra L. Pl. 31. 

Vasele din lemnul timpuriu cu deschiderea de 175—250 „, unitare sau 
multiple. Vasele din lemnul tîrziu unitare sau în grupe radiale de 2—5, 
cu contur poligonal; cele de la limita exterioară a inelului cu îngroșări 
spiralate. Parenchim lemnos circumvascular. Raze medulare frecvent 
5-—1 seriate, cu circa 20 celule pe înălțime, rar 50. relativ puţine 
(3 pe mm). Punctuaţiuni intervasculare rotunde sau ovale, cu deschideri 
orizontale, izolate. 

Cenușar, oţetar — Ailanthus altissima (Mill) Swingle Pl. 29. 


25. Vase mari, cu deschideri peste 150... cca 26 
25, Vase mici, cu deschideri sub 150 u (frecvent pînă la 100y).......... 27 


26. 


26. 


A 
. 


Vase, 5—35 pe mm?; în lemnul timpuriu cu diametrul de 200—300 u, 
cu perforaţiuni simple ; în lemnul tîrziu cu îngroşări spiralate. Tile abun- 
dente, în masă. Parenchim lemnos abundent, metatraheal, paratraheal- 
confluent şi terminal. Punctuaţiuni intervasculare rotunde, ovale sau 
poligonale, franjurate, cu deschideri frecvent confluente. Raze medulare 
nectajate, 1—7 (frecvent 3—5) seriate ; cele pluriseriate sub 600 u înălțime. 
Salcîm — Robinia pseudacacia L. Pl. 44. 

Vase 8—20 pe mm?; în lemnul timpuriu cu diametre de 160—240 u.; 
în lemnul tîrziu de 60—120u, cu perforaţiuni simple. Parţial cu tile. 
cu coloraţii brune. Parenchim lemnos metatraheal și metatraheal-difuz. 
frecvent cu cristale, parenchimul metatraheal uniseriat. Raze medulare 
1—5 (frecvent 3——4) seriate, cu înălțimea sub 6004; cele uniseriate 
cu 1-—10, cele pluriseriate cu 20, rar 40 celule pe înălțime. Punctuaţiuni 
intervasculare rotunde, ovale, rar poligonale, cu diametrul de 10—16 u. 
Nuc — Juglans regia L. Pl. 89. 

Nuc negru american — Juglans nigra L. PL. 90. 


27. Raze medulare uniseriate ......ccncoconeseso... DN 20 zac ii Enciu, Cieauat 2 28 
27, Raze medulare 1l—6 seriate ........c cc. A. II, Ra oa a - 


28. 


Raze medulare omogene, dese, peste 10 pe mm, cu 5—12 (maximum 
32—48) celule pe înălțime. Vasele în lemnul timpuriu cu diametrul 
de 100, în lemnul tirziu sub 50u, numeroase (circa 100 pe mm?), 
unitare sau în grupe radiale de 2—7 (frecvent 2—3), cu perforaţiuni 
simple, cu punctuaţiuni intervasculare rotunde numeroase, sau poli- 
gonale în fagure. Parenchim lemnos terminal uniseriat. 

Plop alb — Populus alba L. PL. 143 

Plop negru — Populus nigra L. Pl. 147 

Plop tremurător — Populus tremula L. Ip] 911395 


29, 


29. 
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Populus serotina Hartig Pl. 149 
| Populus robusta C. K. Schneid Pl. 150 
Populus regenerata Henry et Elwes Pl. 151 
| Populus marilandica Bosc Pl. 148 


Plopi negri hibrizi 


28. Raze medulare eterogene, foarte dese, 15—20 pe mm, în medie cu 15 
celule pe înălțime. Vase cu diametrul mediu de 100 u în lemnul timpuriu 
și de 50u în lemnul tîrziu, cu perforaţiuni simple, cu punctuaţiuni 
intervasculare, numeroase, în fagure. Parenchim lemnos terminal uni- 
seriat. 


Salcie căprească — Salix caprea L. Pl. 140. 
Saleie — Salix alba L. Pl. 145. 


Vase unitare sau în grupe radiale de 2—6, cu diametre de 710—100u în 
lemnul timpuriu şi de 30—77u în lemnul tirziu, cu perforaţiuni simple, 
cu îngroşări spiralate și cu depuneri de culoare brună. Raze medulare 
1—4 (frecvent 2—3) seriate, cu înălțimi variabile între 280 şi 700u. 
Parenchim lemnos difuz foarte rar. Pereţii celulelor din duramen necoloraţi. 
Punciuaţiuni intervasculare izolate, relativ rare, rotunde sau ovale, cu 
deschideri orizontale. 
Cireş — Cerasus avium (L.) Mânch. Pl. 85. 


Vase unitare sau în grupe, cu diametre de 50—80u în lemnul timpuriu 
şi de 17—30u în lemnul tîrziu, cu perforațiuni simple, cu îngroșări inelare 
și spiralate distanțate. Parenchim lemnos difuz foarte rar. Raze medulare 
3—1 seriate, cu înălţimi variabile între 360 și 1300 u. Pereţii celulelor din 
duramen gălbui. Punctuaţiuni intervasculare ovale, destul de dese şi poli- 
gonale în fagure. 


Prun — Prunus domestica L. Pl. 83. 
Mălin — Padus racemosa (Lam.) C. K. Schneid PL. 84. 


30. Vase cu diametrul peste 150u. Vase 8-—20 pe mm?, ovale, unitare sau 
in grupe radiale de 2—5; cele mai mari cu diametre de 160—240; 
cele din lemnul tîrziu de 60—120u, parţial cu tile cu coloraţii brune. 
cu perforațiuni simple. Parenchim lemnos metatraheal şi metatraheal- 
difuz, frecvent cu cristale; parenchimul metatraheal uniseriat. Raze 
medulare 1—5 (frecvent 3—4) seriate, cu înălțimea sub 6004, cele 
1 seriate cu 1—10 celule, cele 3—5 seriate cu 20, rar 40 celule în înăl- 
țime. Punctuaţiunile intervasculare rotunde sau ovale, rar poligonale, 
cu diametre de 10—16 u. 

Nuc — Juglans regia L. Pl. 89, 
Nuc american — .Juglans nigra L. Pl. 90. 


30. Vase cu diametrul sub 150......... 9, ez ORI N a SI e aie 1 31 
Raze medulare uniseriate......... a, Rua 32 
Raze medulare uniseriate și PĂRLIBOTIALE Ea 90 are n A eta aia a 34 


32. Raze medulare eterogene. 
Vase cu diametre peste 100 4. în lemnul timpuriu și sub 50 în lemnul 
tirziu, numeroase (circa 100 pe mm2), unitare sau în grupe radiale de 
2—4, cu perforaţiuni simple, cu punctuaţiuni intervasculare numeroase, 
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33, 


33, 


35. 


35. 


37. 
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în fagure. Raze medulare foarte dese (15—20 pe mm), în medie cu l5 
celule în înălțime. Parenchim lemnos terminal uniseriat. 
Salcie căprească — Salix caprea L. Pl. 140. 
Salcie — Salix alba L. Pl. 145. 
32. Raze medulare omogene...... în oala one e rana lata) rea lare ea ROAD 33 
Vase cu diametre peste 100 y, în lemnul timpuriu și sub 50 în lemnul 


târziu, numeroase (circa 100 pe mm?), unitare sau în grupe radiale de 2—1 
frecvent 2—3), cu perforaţiuni simple, cu punctuaţiuni intervasculare 
rotunde numeroase sau poligonale în fagure. Raze medulare dese, peste 
10 pe mm, cu număr variabil de celule pe înălțime, de la 5—12 (maximum 
32-48). Parenchim lemnos terminal uniseriat. 

Plop alb — Populus alba L. Pl. 143. 

Plop negru — Populus nigra L. Pl. 147. 

Plop tremurător — Populus tremula L. Pl. 139. 


Populus serotina Hartig Pl. 149 
Piltsgt ăgailiborizi | Populus robusta C. K. Schneid Pl. 150 

aa a | Populus regenerata Henry et Elwes Pl. 151 

Populus marilandica Bosq Pl. 148 

Vase mici cu diametre de 30—60 u, relativ rare, pînă la 50 pe mm?, unitare 
sau în grupe radiale de 2—7, cu perforaţiuni simple şi cu îngroșări spiralate. 
Parenchim lemnos sărac, terminal. Raze medulare etajate, cu 3—30 celule 
în înălţime, dese (12—15 pe mm). Celulele razelor medulare cu înălţimea 
de 10—19 yu, cu pereţii foarte groși; celulele marginale înalte pînă la 27 y. 
Punctuaţiuni intervasculare în fagure. 

Castan porcese — esculus hippocastanum L. Pl. 138. 


34, Raze medulare mai mult de 8 seriate.... cc cc... 35 
34. Raze medulare pînă la 8 seriate...... cc 36 
Raze medulare de două tipuri: uniseriate și 2—25 seriate, puternic lăţite în 


dreptul limitei inelului anual ; razele uniseriate 8 pe mm, cu circa 10 celule 
pe înălțime. Vase numeroase, peste 100 pe mm?, cu diametre de 16—80 p, 
unitare sau în grupe mici, cu perforaţiuni simple și scalariforme ; 
cele scalariforme cu maximum 20 bare. Punctuaţiunile intervasculare 
rotunde sau ovale izolate sau alungite scalariforme. Parenchim lemnos 
difuz, abundent. Tile numai în inima roșie. 

Fag — Fagus silvatica L. Pl. 93. 
Raze medulare de un singur tip, pînă la 20 seriate, rare (cel mult 4 pe mm) 
cu lăţimea de circa 200 u. Vase cu diametrul sub 75 u, numeroase (pînă 
la 100 pe mm?), unitare, rar în perechi sau cuiburi mici, cu perforaţiuni 
simple și scalariforme ; cele scalariforme cu număr variabil de bare, pînă 
la 12 (frecvent 4—5). Punctuaţiunile intervasculare în zid. Parenchim 
lemnos circumvascular și difuz, abundent spre limita inelului anual. 

Platan occidental — Platanus occidentalis L. Pl. 92. 


36. Raze medulare de două tipuri: simple și compuse (false) re 37 
36. Raze medulare de un singur tip... 40 
Cu perforaţiuni simple. 


Vase cu diametrul între 16 şi 80 u, unitare sau în grupe radiale de 2—6, 
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cu îngroşări spiralate numai în vasele mici. Parenchim lemnos metatraheal 

uniseriat. Razele medulare simple, 1—2 seriate dese, 15—20 pe mm ; cele 

compuse 3—A seriate, cu număr variabil de celule pe înălțime ajungînd 

pînă la 40 (frecvent 20). Celulele de rază cu înălțimea de 6—17 u, cu pereţi 

groși. Punctuaţiuni intervasculare mari, rotunde sau ovale, rar în fagure. 
Carpen — Carpinus betulus L. Pl. 96. 

37 Cu perloraţiuni scalăriforirie. a o sumei e ausinia n sieiaveiauaia ga a ohazai acas aa 


38. Perforaţiuni pînă la 12 bare despărţitoare, frecvent 7; vase în lanţuri 
radiale lungi, pînă la 15. 
Vase dese, circa 90 pe mm?, cu deschiderea de 16—48 u, rareori cu 
îngroșări spiralate, cu punctuaţiuni intervasculare de 6—8 u. rotunde sau 
ovale, dese. Parenchim lemnos difuz, abundent. Razele medulare simple 
1—2 seriate dese (15—20 pe mm); cele compuse pînă la 3 seriate, de 
înălțimi diferite, pînă la 45 celule. Celulele marginale ale razelor medulare 
adiacente vaselor cu foarte numeroase punctuaţiuni. 


Alun — Corylus asellana IL. Pl. 156. 


38. Perforaţiuni cu peste 12 bare despărţitoare. Vase în grupe radiale 
RI EN (02 ET), ie otto e eroii eta 9 saga «CR OMRON A RU IDR ov a 0 ONE a 39 


39. Vase unitare sau în grupe radiale pînă la 7 (frecvent 2—6), cu deschiderea 
de 20—90 u; perforaţiuni cu 12—25 bare. Raze medulare, frecvent cu 15 
(maximum 40) celule pe înălțime. Pete medulare dese. Punctuaţiuni inter- 
vasculare frecvent rotunde, spaţiate, rar în fagure. 

Anin negru — Alnus glutinosa Gaertn. Pl. 98. 

39. Vase unitare sau în grupe radiale de 2—5 (freevent 2—3), cu diametrul 
de 20—90 u, cu perforaţiuni cu 18—22 (rar 22) bare. Raze medulare cu 
3—30 celule pe înălțime. Pete medulare rare. Punctuaţiuni intervasculare 
rotunde dese, frecvent în fagure. 


Anin alb — Alnus incana (L.) Mânch Pl. 99 


40. Perforaţiuni simple ............. SN feed Pa Mull 

40. Perforaţiuni scalariforme ............ a ae PENIS eu „48 

41. Parenchim lemnos difuz sau metatraheal-terminal, foarte sărac, uneori 
absent. 


Vase relativ rare, 30—50 pe mm?, cu deschideri variabile de 25—110 78 
unitare sau în grupe mici radiale de 2—5, cu îngroșări spiralate. Punctua- 
țiuni intervasculare mari cu diametrul de 18, în fagure.......... 42 
41. Parenchim lemnos difuz sau metatraheal, abundent cu sau fără depuneri 
închise la culoare. 
Vase dese peste 100 pe mm2?, mici, cu deschideri în general sub 70 u, unitare, 
rar în grupe de cîte 2, cu sau fără îngroșări spiralate.............. 44 
42. Raze medulare de două mărimi distincte. 
Raze medulare înguste, uniseriate şi late, 2—8 seriate, cu înălțimea 
de 1000u și mai-mult. N 
Paltin de munte — Acer pseudoplatanus |. Pl. 100 
42. Raze medulare de o singură mărime ss: cca art 43 
43. Raze medulare pînă la 5 (rar 6 seriate), cu înălțimea sub 600 UL. 
Paltin de cîmp — Acer platanoides LI. Pl. 118 
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43. Raze medulare 2—4 seriate, cu înălțimea sub 800 u. 
Jugastru — Acer campestre L. Pl. 120. 
44. Cu îngroșări spiralate dese, caracteristice.........c.. cn... 45 
44. Fără îngroșări spiralate sau rar cu îngroșări spiralate fine........ 46 


45. Parenchim lemnos difuz și metatraheal din celule cu pereţi subţiri, etajate 

în rînduri oblice întrerupte. 
Vase unitare, sau grupate cîte 2—3 (la limita exterioară a inelului anual), 
cu diametrul de 25—70 yu, (rar 90 u), cu îngroșări spiralate cu spirale rare, 
caracteristice. Raze medulare 1—6 seriate, înalte de 320—2 000 u. Punc- 
tuațiuni intervasculare exagonale în fagure; punctuaţiuni rotunde sau 
ovale relativ rare. Fără pete medulare. 

Tei cu frunza mare — Tilia platyphyllos Scop. Pl. 114. 

Tei cu frunza mică — Tilia cordata Mill. Pl. 115. 

Tei pucios — Tilia tomentosa Mânch Pl. 113. 


45. Parenchim lemnos difuz. Vase unitare, rar grupate, cu diametrul între 
30—70 u., cu îngroșări spiralate fine. Raze medulare 2 (rar 3) seriate, cu 
înălțimea sub 150 u, cu circa 10 celule pe înălțime (uneori 20), numeroase 
(9—15 pe mm). Celulele de rază și vasele din duramen cu depuneri 
brune.  Punctuaţiuni intervasculare rotunde, rare, izolate. Cu pete 
medulare. 

Sorb — Sorbus torminalis (L.) Cr. Pl. 133, 
Scoruș de munte — Sorbus aucuparia L. Pl. 130. 


46. Raze medulare pînă la 13 pe mm (frecvent 10-—13). Vase cu diametre 
de 40—60u. Parenchim lemnos difuz. Vasele și parenchimul lemnos 
cu depuneri brune. 

Măr pădureț — Malus silvestris (L.) Mill. Pl. 129. 

46. Hazen medulare» peste. 13 pe numa 47 

47. Vase cu deschideri de 30—50u (rar 80 u), unitare, rar grupate. Raze 
medulare, 14—16 pe mm, 1—3 (frecvent 2) seriate, pînă la 20 celule pe înăl- 
ţime. Parenchim lemnos difuz. Vasele și parenchimul lemnos cu depuneri 
brune. 

Păr pădureț — Pirus piraster (L.) Medik. Pl. 124, 
Păr — Pirus sativa Lam. et DC. 

47. Vase cu deschideri de circa 45, unitare, rar perechi, frecvent cu contur 
poligonal. Raze medulare, 13—16 pe mm, 2—3 seriate, cu 12—23 celule 
pe înălțime. Parenchim lemnos difuz. Vasele și parenchimul lemnos cu 
depuneri brune. 

Păducel — Crataegus monogyna Jacq. Pl. 122. 


48. Vase unitare sau în grupe radiale de 2—3 (rar 7), cu diametrul tangen- 
ţial de 40—130u, cu punctuaţiuni intervasculare mici, sub 5 4, dese, 
cu perforațiuni cu 10-—23 (frecvent 16-18) bare. Parenchim lemnos 
difuz, paratraheal sau metatraheal sărac. Raze medulare 1—4 seriate, 
circa 8 pe mm, cu 5—6 (cele 3—4 seriate cu 16—20) celule pe înălțime. 
La limita inelului cu 3—4 şiruri de fibre caracteristice, turtite. 

Mesteacăn — Betula verrucosa Ehrh. Pl. 106 
Mesteacăn pufos — Betula pubescens Ehrh. Pl. 107. 
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48. Vase frecvent unitare, poligonale, cu pereţi subțiri, dese, circa 70 pe 
mm*, cu diametre între 25 şi 100, cu perforaţiuni cu bare numeroase, 
pînă la 40, adesea bifurcate. Punctuaţiunile intervasculare rotunde, 
în rinduri orizontale. Parenchim lemnos difuz, din celule cu pereţi de 
grosime mijlocie. Raze medulare 12 pe mm, 2—3 (rareori 1-—4) seriate, 
cele uniseriate cu 2—10 celule, iar cele 3—4 seriate cu 10-——50 celule 
pe înălțime. Fibrotraheide poligonale cu pereţi groși, cu diametrul 
pînă la 22u. 

Corn — Cornus mas L. Pl. 111. 


IV. STRUCTURA MACROSCOPICĂ ȘI MICROSCOPICĂ 
A LEMNULUI DE ARBORI ȘI ARBUȘTI 


PLANȘE MICROFOTOGRAFICE 
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Secţiune transversală 10 x 


Sectiune radială 75 x 


Secţiune taugențială 73 x 


Pix sTROB, Pinus strobus L. 
Weymouthskiefer, Strobe : weymouth pine, white pine; pin Weymouth; Cocna BeHimyToBa 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 


PIN NEGRU, Pinus nigra Arn. (Pinus austriaca Hoss) 
Schwarzkieler:; austrian pime; pin noir, pin noir d'Autriche; Cocua nannacoBa 
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Secţiune transversală 75 x 


Secţiune tran-versală 10 x 
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LARICE, ZADĂ, Larix decidua Mill. (Larix europaea Hort.) 
Furopăische Lărche: european larch; mâlăze, mâl&ze d'Furope; JlucrBeunuua eBponeiicraa 


Planșa 8 (9) 


ă 73 


Secţiune transversal 


Secţiune transversală 10 x 


Secţiune tangenţială 75 x 


(Pseudotsuga douglasii Carr.) 


15 x 


Secţiune radială 


egon pine; douglas, pin d'Oregon; 


Li 
SO £ 
= 
a E 
CDI Mai 
Po: 
rele 
za 
aa e 
a-i 
3 
za ei 
SE ap 
EViz) 
EL: 
Si 
ZE 
23 
SES 4a 
Si 
WU 
AS 
8 
RI 
PR! 

9 
5 
=] 


Douglasie, 


203 
Planșa 9 (10) 


pm 


Bir 


Pmeczaer 


L La Lai 


li a 
"E 
11-A 
im 8 
35 
AL 9. 
138 
a & 
| 

= 


Aare 


A Ra aL 
| tal UNT 


Peas 


| 


| 


CErII 


Secţiune radială 75 » 


Secţiune tangenţială 175 x 


Ban, Abies alba Mill. (Abies pectinata Lam.) 
Tanne, W'eisstanne : silver fir; sapin, sapin pectin€. sapin blanc; Iluxra Gena 
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Plansa 11 (13) 
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Tue, Thuja occidentulis L. 
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Secţiune radială 75 x 
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GoRunN, Quercus petruea Liebl. (Quercus sessilis Ehrh.. Quercus sessiliflora Salisb.) 
Traubeneiche, Steineiche; sessile oak: châne rouvre. chene ă trochets, châne ă fleurs sessiles; 
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STEJAR, TUFAN, Quercus robur L. (Quercus pedunculata Ehrh.) 
Stieleiche, Sommereiche: common (european) oak, chesnut oak. red oak: chîne commun 
(pâdoncul€), châne rouvre; J1y6 uepemuarbită 


Secţiune radială 75 x 


Secţiune tangenţială 75 x 
STEJAR PUFOS, TUFĂ RÎIOASĂ, Quercus pubescens Willd. 
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Planșa 22 (25) 
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GÎRXIȚA, Quercus frainetto “Ten. (Quercus conferta Rit.) 
Ungarische-Fiche; hungarian oak: chene ă glands fascicules: 11y6 bpannerro 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tangențială 75 x 


STEJAR ROŞU AMERICAN. (Quercus borealis Michx. (Quercus rubra Duroi. non L.) 
Amerikanische Roteiche; northern red oak; châne rouge (d'Amârique); J1y6 cegepreriă 
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Planşa 25 (26) 
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Secţiune tungenţială 75 x 


Secţiune radială 75 x 
CURPEN DE PĂDURE, VIȚĂ ALBĂ, Clematis vitalba L.. 
Gemeine W aldrebe, W'aldstockl: old man's beard ; clematite des haies, clâmatite vigne blanche ; 
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CENUŞAR, OȚETAR. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (-lilanthus glandulosa Desf.) 
Gotterbaum : tree of Heaven, tree of the Gods: ailante, vernis du Japon; Aiinanr 
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warzer-Maulbeerbaum: black mulberrv; mârier noir; Illenkoguna uepuas, Tyr UepHPII 


15 — e. Wiz! 


Planșa 32 (31) 


g AA e 
E: i sai 


4 
I N, sc, Sa .. 
7 Dă 1. 


| tz e pd 

ş hui Pau Îi [. 
Tu! MU Y i (RE 

Lu RI Vi FA i, 


Secţiune radială 73 x Secpiune tangențială 75 x 
SĂLCIOARĂ, RĂCHITĂ, Elueugnus ungustifolia L. 
Oelweide, Paradiesbaum, Silberbaum ; wild-olive, bohemian-oleaster ; chalef ă fenilles €troites, 
olivier de Bohâme, arbre de paradis; Jlox y3KOIHCTHPIIi 


Sectiune radială 75 x 
GLănrță, Gleditschia triucanthos L. 
Gleditschie, Schotendorn, Christusakazie, Dornbaum ; honey (sweet) locust; fâvier (d'Am6- 
rique). fevier ă trois 6pines: Tuemuua cnamkaa, Tnennuna OGIKHOBEHHAA 


Secţiune tungențială 75 x 
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Secţiune radială 75 x Secţiune langenţială 75 x 
SîMBovINĂ, Celtis australis L. 
Ziirgelbaum, Lotusbaum; hackberry, lotus-tree, netle-tree; micocoulier de Provence. falabri- 
quier, micocoulier austral, falabreguier; Kapkac roxHPIĂ 


Planşa 35 (34) 


S v.iune transversală 75 x 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangențială 75 x 
SarcîM JAPONEZ, Sophora japonica L. 
Schnurbaum ; chinese scholar-tree; Codopa AnoHcKaA 
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Planşa 36 (34) 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tangențială 73 x 


Phellodendron amurense Ruyr. Bapxaruoe mepeBo, aMypckoe rpoGkoBoe aepeBo 
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Planșa 37 (36) 


Secţiune transversală 75 x 


Secţiune transversală 10 x 


Secţiune tangenţială 75 x 


Secţiune radială 75 x 


sweet chestnut: châtaignier (commun); Kamrau noecBupii 


CasTan, Castanea sativa Mill. (Castanea vesca Gaertn.) 


Kastanienbaum: 


Edelkastanie. 


Planşa 38 (38) 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 


VELNIŞ, VÎNJ, Ulmus levis Pali. (Ulmus effusa Willd.) 
Flaiterulme, Bastriister; spreading-branched-elm; orme diftus (pedoncult) Bas rnanruii 


Planşa 39 (38) 
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Secţiune transversală LU x 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 


ULM DE MUNTE, lLlmus montana Stokes 
Bergulme ; scotch (mountain) elm; orme de montagne. orme blanc; Baa IIEPINaBBIII, HM 
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Planșa 40 (39) 
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Secţiune tangenţială 75 * 


Secţiune radinlă 73 * 
Um DE cîme, Ulmus foliacea Gilib. 
Feldulme ; common (field) elm: orme champetre. 


(Ulmus campestris L.) 
ormeau: Bepecr, BA3 CToBaTurit 
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Planşa 41 (39) 
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Secţiune radială 75 x 


Secţiune tangenţială 35 x 
ULu DE TuRCHESTAN Ulmus pumila L. Turkestanische Ulme; 
Bas npusemucrerii 
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Secţiune transversală 10 x 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangențială 75 x 


Carya ovata K. Koch (Carya alba Nutt. non K. Rock) 
Spottnuss; shagbark hickory ; hickory, noyer blane; Kapua OBaIIbHaA, KAPHA KOCMaTaA 


237 


Planşa 2 


îs 


at: 
ja pasta 


Secţiune radială 75 x Sectiune tangentială 75 x 


Catalpa bignonioides Watt. (Bignonia catalpa L.) 
Trompetenbaum ; southern catalpa: catalpa: Karaana 
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Planșa 44 (43) 
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Sectiune iransversală 75 x 


Secţiune radială 75 x Serțiune tangențială 75 x 


SarcîM, Robinia pseudacacia L. 
(Gemeine-) Robinie; black locust. robinia; robinier, faux-acacia. acacia blanc: Benaa akanua 
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Planșa 45 (43) 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 15 x 


MaAcLURĂ, Maclura pomifera Schneid. (Maclura aurantiaca Nutt.) 
Osagedorn; osage-orange; Mak:mopa OpaHeBaA 
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Secţiune radială 75 x secțiune tangentială 73 x 


FRASIN AMERICAN, Fraxinus americana |. 
W eissesche; white ash; frâne blanc d'Amârique; Aces amepukaHcKknii, AaceHe Ge:ibrii 


Plansa 1 (11) 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 


FRasIN DE PENSILVANIA, Fraxinus pensylranica Marsh. 
red ash: ces rreHCHIBBaAHCKIIII 


16 — ec, 1071 


Planșa 48 (45) 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangențială 75 x 


FRASIN, Fraxinus excelsior L. 
(Gemeine) Esche: curopean ash: frâne commun. frâne dEurope; Acens COLIKHOBERHBIA 


Planşa 19 (45) 
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Secţiune transversală 75 


Sectiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 
MOJDREAN, Fraxinus ornus L. 
Blumenesche. Mannaesche: Manna-ash. flowering ash: frene orne. frâne ă fleurs: 
Jcenn INBETOYUHEIH 
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Planșa 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 


CĂTINĂ MICĂ, Miricaria germanica (L.) Desv. (Tamarix germanica 1.) 
Deutsche  Porstbirtze, Federbusch. Deutscher-Ripelstrauch:  german-tamarisk ; myricaire 
(tamaris) d'Allemagne; MupukapuA repmaHCKaA 


Planșa 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţiulă 


5x 
CĂTINĂ ROȘIE, Tumarix rumosissima Ldh. (Tamarix pallasii Auct. ross. 


et non rom., Desv.) 
Federbusch: TpeGenruuk MHOrOBETBHCTPIIĂ 
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Planşa 52 (51) 
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Sectiune radială 75 x Secţiune tangențială 73 x 


SaLciM GALBEN, Laburnum anagyroides Med. (Cytisus laburnum L.) 
Gemeiner- Goldregen ; laburnum golden rain, bean-trefoil; aubour cytise, faux-cbenier, cytise 
aubours; BOGOBHAK aHarApoBHNHPIH, 30N0TOI HO 


Plansa 53 (51) 


Secţiune radială 73 x Secţiune tangențială 75 x 
Dog, Sarothamnus scoparius (L.) Wimru. (Spartium scoparium L.) 
Besenstrauch. Besen-Ginster: (common) broom, genista: genât (ă balais), sarothamne ă balais; 
AKapkoBer merensuarprii 


Planşa 54 (52) 


Secţiune radială 75 x 


Secţiune tangențială 15 x 
DaRAcILăĂ, Berberis vulgaris L. 
Dauerdorn., Berberitze; barberry; vinettier, &pine-vinette; Bapapuc 0ObIKHOBeHHLIiĂ 


Planşa 55 (52) 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tangeniială 75 x 
Coacăz DE MUNTE, Ribes alpinum L. 
Berg-Johannisbeere. Alpenribel, Bergbeere; alpine-currant, tasteless-mountain-currant ; 
groseillier sauvage (des Alpes); Cmopomuna ansnuiicraa 


Plansa 56 (53) 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangențială 75 x 
ScuMPIE, Cotinus coggygria (L.) Scop. (Rhus cotinus L.) 
Periickenbaum. Perricken-Sumach: sumac fustet, arbre ă perruque; Cymax — CKYMOUA, 
pycruk 
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Secţiune transversală 75 x 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 
ARBORELE lUDEI, Cercis siliquastrum L. 
Judasbaum; Judas-tree, Judasboom; arbre de Jude, gainier siliquastre: 
IlaperpancKHe pPOAKH, PUXKKOBOE PEPeBRO, HePaTOHHA CTPYUKOBAA 


Planşa 5 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 


Pielea trifoliata L. 
Lederblume; hop-tree; houblon; BA3oBuK, nTeneA TpexHIerHAA 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 


Caragana arborescens Lam. 
Erbsenstrauch: peashrub, siberian pea-tree: Kaparana ApeBOBHARAA, XeITaHi 
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secţiune radială 73 x sesțiune tangențială 75 = 


Bâşicoasă, Coluteu arborescens L. 
Blasenstrauch: bladder-nut tree, blader-senna: baguenaudier (arborescent); Ily3brpHux 
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Planșa 61 (58) 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tangențială 75 x 
Măceş, Rosa canina L. 
Hundsrose. Hagebutte; dog-rose, bird-briar ; rosier des chiens. eglantier:; Poza coaura, 
IIANOBHUAK coGaunii 


Planșa 62 ( 58) 
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Secţiune radială 75 x 


Secţiune tangențială 75 x 


Pirion, Ribes petraeum Wull 
Felsen Johannisbeere : rock-currant, woolly-leaved-currant : groseillier des rochers: CmoponuHa 


Planșa 63 (61) 


Secţiune transversală 10 x Secţiune lran-versală 75 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 


LEMN CÎINESC, Ligustrum vulgare L.. 


Raiuweide, Liguster: privet: troâne commun (vulgaire), fresillon; Buprounna OGPIKHOBEHHaA 


17 — c. 1071 
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Planșa 64 (62) 


Secţiune radială 15 x Secţiune tangenţială 75 x 
VişIN "TURCESC, Padus mahaleb (L.) Borkh. (Prunus mahaleb L.) 
Weichselkirsche (Mahalebkirsche); St. Lucie cherry (mabaleb cherry), Rock-cherry ; cerisier 
mahaleb, prunier odorant, bois de Sainte Lucie: Vepemyxa uepHArIbHaA, TypenKaA BHINHA 


Planşa 65 (62) 
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Secţiune radială 73 x Secţiune tangenţială 75 x 
PoRUMBAR, Prunus spinosa L. 
Sehlehdorn. Schlehe, Schwarzdorn; blackthorn (sloe); prunier &pineux, prunellier ; 
CnuBa KomouaA, rep 


Planşa 66 (63) 


33 


Secţiune radială 


OerAR, Rhus typhina L. 
Essigbaum, Ilirschkolbensumach; Cymax yKCyCHBIA, YKCYCHUK 


Planşa 67 (65) 


Secţiune transversală 10 x 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 


CAIs, ZARZĂR, Armeniaca vulgaris Lam. (Prunus armeniaca |.) 
Aprikosenbaum ; common apricot tree, apricot; abricotier (vulgaire); AGpukoc O6LIKHOBEHHPIIĂ 


Plansa 68 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 73 x 


LiLiac, Syringa vulgaris L. 
Gemeiner Flieder, Syringe; (common) lilac; lilas (vulgaire); cupens O06pIKHOBEHHaA 
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Planşa 69 
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75 x 


Secţiune tangenţială 


Secţiune radială 75 x 


APRIFOI, Lunicera xylosteum L.. 


C 


Rote-Heckenkirsche: fly-honeysuckle, fly-woodbine : 


ch&vrefeuille, lonicera camârisier. che- 


vrefeuille-des-buisson ; XKHMoNOCTE IecHaA 
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Planşa 70 (66) 
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Secţiune radială 15 x 


Secţiune tangențială 75 * 


CAPRIEOI, Lonicera tatarica ia 
Heckenkirsche ; JKHMONOCTE TATapeKaA 


Planșa 71 (68) 


Secţiune transversală 10 x Secţiune transversală 75 


Sectiune radială 75 x Secţiune tangențială 73 x 


CRUŞÎN, PAȚACHINĂ, Rhamnus frangula L. 
Faulbaum. Pulverholz, Zapfenholz; alder buckthorn: (nerprun) bourdaine, bourgene; 
Kpynrmua 10MKaA 


Planşa 72 (68) 
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Planşa 73 (69) 


Secţiune transversală 75 x 


x Secţiune tangenţială 15 x 

Cărina pE Rîv, Hippophat rhamnoides L. 

Sanddorn, Weidendorn ; sea buckthorn, sallow-thorn. willow-thorn; argousier, argousier-faux- 
nerprun. griset, saule 6pineux; OGnenuxa KPyUIMHOBaA 
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Planşa 74 (70) 


Sectiune transversală 10 x 


Secţiune radială 15 x Secţiune tungenţială 55 + 


MIGDAL,  Amygdalus communis ÎL. (Prunus amygdalus Stokes) 
Mandelbaum ; common almond; amandier; Munnant OOBIKHOBEHHbIII 
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(Prunus nana Stokes, Prunus tenella Bts.) 
amandier nain: 


MIGDAL PITIC, Amygdalus nana L. 


Munna6 HH3KHH 


Zwergmandel: 


Secţiune radiulă 75 x Sectiune tangenţială 75 x 


PiERSIC, Persica vulgaris Mill. (Prunus persica Sieb. et Zucc.) Pfirsichbaum: common 
peach tree; pâcher (vulgaire); Ilepcuk oGEIKHOBeHREIiĂ 
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Secţiune tangenţială 75 x 


75x 


Secţiune radială 


Sarcîu MIC, Amorphu fruticosa L. 


AMopba KyCTapHHKOBaA 


Planșa 78 (72) 


Secţiune transversală 75 x 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 


Cînmiz, Symphoricarpus albus Blake (Symphoricarpus racemosus Michx.) 


Schneebeer; racemosus flowered: symphorine ă grappes, boule de cire; 
KHCTEBUAHbIE 


ChekHbIe AroAbI 


Planșa 79 îi 


Secţiune radială 15 x Secţiune tangențială 75 x 


CUNUNIȚĂ, Spiraea ulmifolia Scop. 
Ulmenblătterige Spierstrauch ; Tagoara 1y6poBKOIHCTHAA 
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Planşa 80 | 
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Secţiune radială 75 x 


ecţiune tangențială 75 x 
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AGRIŞ, Ribes grossulariu L. 
beery; groseillier des  haies, 
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Planșa 81 (706) 


Sectiune radială 75 x Secţiune tanzenţială 75 x 


VişIx, Cerasus vulgaris Mill. (Prunus cerasus LL.) 
Sauerhirschhunm: common cherry tree; cerisier griottier; BuuHA O0GEIKHOBeHHaA 


Planşa 82 (76) 
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Planșa 83 (77) 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 


PRUuN, Prunus domestica L. 
Pflaumenbaum (Zwetschgenbaum): plum; prunier (domestique): CnuBa AoManHAA 


Planşa 84 (8) 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 
MăLIN, Padus racemosa (Lam.) C.K.Schneid. (Prunus padus L.) 
'Traubenkirsche ; fowl cherry tree, bird cherry, wild black cherry ; cerisier (merisier) ă grappes. 
putiet, putier; Vepemyxa OOPIKHOBEHHaA 


Plansa 85 (78) 
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Kirschbaum (Vogelkirsche): 


BurnHA NTHUBA, UepenIHA 
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Planșa 86 (79) 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangențială 75 x 


SPINUL LUI CHRISTOS, Paliurus spina Christi Mill. 
Christusdorn; Christ's thorn; paliure. paliure  Epine-du-Christ; „lepu-aepeBo KONrouee 


Planșa 87 (80) 


Secţiune transversală 10 x Secţiune transversală 75 x 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangcuțială 75 x 


LăMIȚĂ, SIRINDERICĂ, Philudelphus coronarius L, 
Plasser-Pfeifenstrauch, Falscher-Pfeifenstraueh. Jasmingartenstrauch; (white) syringa ; 
phiiadelphe (en couronne), seringat, seringa : SyGyuIHHR OOEIKHOBERHbIII 


Plansa 88 (80) 


Secţiune radială 75x Secţiune tangenţială 75 x 
Cotoneaster tomentosa (Ait.) Lindl. 
Filz-Zwergmispel. Bergmispel: nâfliâr-cotonnier, cotonaster (commun), cotonnier commun : 
chockberry : Kusumnuk 


Planșa 89 (83) 
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Nuc, Juglans regia L. 
-tree; noyer (royal); Opex rpenuli 


Y alnussbaum ; walnut 
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Planşa 90 (81) 
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75x 


Secţiune tangenţială 


Secţiune radială 75 x 


NUC AMERICAN, Juglans nigra L.. 
Schwarznusshaum ; black (eastern black) walut; noyer noir (d'Amerique); Opex uepubni 
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Secţiune transversală 75 x 


Sectiune transversală 10 x 


Secţiune tangențială 35 x 


Secţiune radială 75 x 
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butternut. oilnut: white walnut: noyer cendre; 


NUC AMERICAN CENUȘIU, „Juglans cinerea L. 


Graue W alnuss; 


Planşa 92 (86) 


Secţiune transversală 75 x 


Sectiune tangenţială 75 x 


Secţiune radială 75 x 


PLATAN occidental, Platanus occidentalis L. 
Platane; european plane; platane d'Occident 


Planșa 93 (89) 


Secţiune transversală 75 x 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangențială 75 x 


Fac, Fugus silvatica L. 
Rotbuche: european (common) beech; hâtre; Byk necuofă 


288 


Planşa 941 (89) 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangențială 73 < 


Fagus orientalis Lipsky 
Orientalische-Buche; Byk KaBKa3CKAI 


Planșa 95 (89) 


> A eta 


44 
N) 
. 
Ă 
st 
pe 


Secţiune radială 75 x 


Xecţiune Langenţială 75 x 


IEDERĂ, Hedera helix L. 
Eteu, Ebich: ivy. bentwood: lierre (grimpant); Ilmouţ OGEIKHOBeHHpIiĂ 


19 — c, 1071 


Sectiune iangenţială 75 x 


Secţiune radială 35 x 


CARPEN, Carpinus betulus L. 


X% eissbuche, Hainbuche: hornbeam; charme (commun): Tpad OGLIKHOBERHPbIH 
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Sectiune radială 75 x 


Secţiune tangenţială 75 x 


CăRpINIȚĂ, Carpinus orientalis Mill, 
Nleinblăttnge Hainbnche; eastern hornbeam: charme d'Orient; Tpa6 BocrounpIii 


Planşa 98 (90) 
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Plansa 100 (91) 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 


PALTIN DE MUNTE, Acer pseudoplatanus ÎL. 


Ahorn, Bergahorn; sycamore, greater-maple, greater sycamore: rable sycâmore, €rable- 
faux-platane: XROP 
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MERIşOR, CIMIȘIR, Buxus senupertirens L. 
Buchsbaum; boxwood, box, boxtree; buis (commun), buis toujours vert; CamrunHT 
BEUHO seneHprii 
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Sectiune radială 75 x Secţiune tangențială 75 x 


BUJOR DE MUNTE, Rhododendron koischyi Simk. 
Hostblăttrige — Alpenrose; rusty-leaved Alpenrose; laurier rose des Alpes; PogoneHapon 
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Secţiune transversală 10 x 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 
AFIN, Vaccinium myrtillus L. 
Heidelbeere, Schwarzbeere; bilberry, biberry. bleaberry; myrtille, airelle myrtille, airelle 
Uepnnka 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 
MESTEACĂN, Betula verrucosa Ehrh. (Betula alba L.) 
Hinge (Weiss-) Birke; white (common) birch; bouleau blanc (verruqueux), bouleau ; Pepesa 
GoponaBuaTraA 
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TavALGĂ, Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. (Spiraea opulifolia L.) 
Schuceball —— Spierstrauch; IIyspIpenIOzHuK Ka1HHOIHACTHPIN 
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Planşu 113 (04) 


Sevtiune rudială 75 x Serţiune tanzentială 75 x 


TEI ALB, Tilia tomentosa Mânch ! Tilia argentea Desf.) 
Morgenlândische-Linde: tilleul argent€: JIuna rvmmuceras 


308 


(104) 


Planşa 114 


i sea de pia 


+ ca ri pini 


_ ... . 


75x 


ă 


sal 


zver: 


Secţiune tran 


10 x 


sală 


Secţiune transver 


»xX 


-) 
tilleul commun 


73 


ă 


gențial. 


Secţiune tan 


ă 


Secţiune radial 


E 
[ea] 
SA 
-. 
9 
SE 
3 
= 
a 
tr & 
„SE 
bi: 
E E 
pă 
9 
d— 
[0 =: 
1 
S5 
"A 
Le) 
Esă= 
Şi 
a 
I=ă 
= A 
E 
i e 
RE! 
Eii=! 
ra 
Z $ 
a 
E 
L:DĂ 
B& 
cs 
pa pasi 
>] 
= ş 
= 


Sommeriin 


= 


Jlana KPyHNHOJNHCTHaA 


Planșa 115 (104) 


ectiune tran=versală 10 x 


s 


Sectiune tr===versală 35 x 


zi 


a 255 gara it 


Secţiune tangențială 75 x 


“Tilia parvifolia Ehrh.) 


petites feuiiles, tillau, tilleul sauvage; 


IHCTHaA, IHIIa OGPIKHOBEHHaA 


"i 


ecţiune radial 


s 


TKO- 


luna me 


= 
R=| 
Pi 
=] 
= 
"3 
ui 
[=] 
LE] 
ga 
=z 
= o 
= 
sar 
Si 
zoo 
7 £ 
2 p2I 
N 
43 
ZE 3 
LU 
nr 
» 
Zizi 
s 
îi A 
=, 
[5 
la=) 
(2 
je 
- 
a 
E 
=; 
E 


Plunșa 116 (105) 
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Secţiune radiulă 75 x 


Soc, Sambucus nigra L.. 


Sehwarzer Holunder: clica elderberry ; 


sureau (noir); Bysnua uepuaa 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tangențială 75 x 


Soc ROşU, soc DE MUNTE, Sambucus rucemosu L, 
Traubeu (Roter)-Holunder: dwarfelder. poison-elder: sureau rameaux (rouge): Byanna kpacHas 
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Planșa 118 (108) 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tangențială 15 x 


PALTIN DE CÎMP, ARȚAR, Acer platanoides L. 
Spitzahorn, Fladerbaum ; norway maple; 6rable plane (platane); KaneH OCTpoHBCTHEIA 


Planşa 119 (108) 
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Acer tataricum L. 
KaeH 7aTapcKAI 


ARȚAR TĂTĂRĂSC, GLADIŞ, 
Tatarischer Ahorn: 
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Planșa 120 (108) 


Secţiune radială 75 x Secţiune tungenţială 73 » 


JucasrRu, Acer campestre L. 
Feldahorn: common maple; &rable champătre: Ken noneBoii 
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Plansa 121 (109) 
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Planșa 122 (110) 
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Planşa 124 (110) 
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cotoneaster: 


Cotoneaster integerrimu 


chwarze-Zwergmispel (Steinmispel); common 


„ Bergmispel, S 


ÎRUĂ, KHSANEHAK UEPHOIIZOAAPIIĂ 


TIEJTEROKpa 


Ku3u16HuK 


cotoneaster commun : 


Planșa 126 (111) 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 


CăLux, Viburnum opulus |, 
(Gemeiner) Schneeball, Wasserholder: w uter elder (eider), gelderrose; (viorne), obier, beule- 
de-neige; Kanuna OGLIKHOBeHHAA 
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Secţiune radială 75 x Sectiune tangențială 35 x 


ARȚAR AMERICAN. -dcer negundo L. 
Eschenblătteriger Ahorn: boxelder (ash-leaved maple); Ken amepnkaHCKulă 


322 


Planșa 128 (113) 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 


Acer succharinum L. 
Silberahorn; silver (soft) maple; &rables d" Amtrique; Knen cepepucrbrii 
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Secţiune radială 75 x Secpiune tangenţială 75 x 


MĂR PĂDUREŢ, Malus silvestris (L.) Mill. (Pyrus malus silvestris L.) 
Holzaptelbaum, Apfelbaum: crab apple: pommier commun; A6HonA nuKaA 
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ScoRUş DE MUNTE, Sorbus aucuparia L. 
N ogelbeerbaum, Eberesche; rowan, quickbeam; fowler's service tree, mountain-ash; s 


orbier 
des oiseleurs; PaGuna OSbIKHOBEHIHAA 
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Plansa 131 (114) 
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Plansa 133 (14) 


Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 
Song, Sorbus torminalis (L.) Cr. 
Flsbeerbaum. FElzbirne. Elritze ; service tree. wild service tree; alisier torminul: 
PaGuna rnoroBuua 
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Plansa 134 (116) 


Secţiune radială 75 5 Secţiune tangenţială 75 x 


Dînmox, Viburnum lantana L. 
W'olliger-Schneeball, Kandelweide; wayfaring-tree, pliant-tree; viorne lantane, maucienne: 
Kannna MENEHOITHCTHAA 
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Forsythia suspensu (Thumb.) Vabl. 
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SALBĂ MOALE, VONICERIU, Euonymus europaea |. 
Pfaffenhiitehen. Pfaftenkăppehen : 


spindle-tree: fusain (d'Europe); Bepecnner eaponejicrenit 
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Plansa 138 (119) 
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Pluuza 139 (119) 
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SALCIE CĂPREASCĂ, 10VĂ, Salix capreu L. 
Stahl (Saal-) — Weide; goat (sallow) willow: marsault. <aule des chevres; aa Kkoaba 
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Plaușa 142 (122) 
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MLAJĂ, Salix viminalis L, 
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Planşa 1143 


Ă A Fir esa 


ta pa: 


Mă „3 


Sectiune transver-ală 13 x 


TE | 


sii! fi 
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Poe LB, Populus alba L. 
Weisspappel, Silberpappel: white poplar, abele: peuplier blanc; 
Tono-r Genblit, TOME; CepeGpricTpiii 
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Planşa 144 (124) 
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RĂCHITĂ, SALCIE FRAGEDĂ, Salix frugilis L. 
Bruchweide; crack willow: saule fragile; IIpa HomkaA 
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Planșa 145 (20) 
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SALCIE, RĂCHITĂ ALBĂ, Salix albu |. 
Silherweide: white willow ; saule blanc; Hnaa Genaa 
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Secţiune rudială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 


PLoP NEGRU, PLUTĂ, Populus nigra L. 
Schwarzpappel; black poplar; peuplier noir; Ocokope, TONO:I5 uepHbrii 
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Po» NEGRU HIBRID, Populus marilandica Bosc. 
Peuplicr de culture; 
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Plansa 149 (125) 
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PLoP NEGRU HIBRID, Populus serotina Hartig 


Canadische Pappel: black italian poplar. Canadian poplar: peuplier du Canada (p. Suisse); 
TOnOAe KaHanCcKuiă 
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Sceţinne radială 15 x Secţiune tungenţiulă 75 x 
PLoP NEGRU HIBRID, Populus robusta C.K. Schneid 
Franzosische-Pappel; Robustpappel; robuste 
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Plansa 151 (125) 
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black italian poplar; 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tungenţială 75 x 
TULICHINĂ, Daphne mezereum |. 
Seidelbast, Pfefferbaum : (common) mezereon, spurge-flax : mezereon, daphne morillon ; 
BonuHuK OGbIKHOBEHHBIĂ 
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Planşa 154 (128) 
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SPrnuL CERBULUI, VERIGARIU, Rhamnus sa xatilis 


Jacq. 
Felsen — Kreuzdorn: Herpruu des rochers: 


Kpywmmuna 
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Secţiune radială 75 x Secţiune tangenţială 75 x 
Ilex aquifolium |. 
Gemeine Stechpalme, gemeiner Hiilse: european (common) holly. holly-green ; houx (commun), 
ă feuilles &pineuses; Ilozy6 O6LIKHOBEHHbIA 
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Planşu 156 (129) 
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ALUN, Corylus avellana L.. 
Gememe (Deutsche) Hasel, Hazel: (common) hazel; noisetier, coudrier, coudrier nvisetier: 


Jlemuna 06PIKHOBEHHaA 
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ALUN “TURCESC, Corylus colurna L. 
Tiirkisehe-Hasel, Baumbhasel: cluster nut: noisier de Turquie: /lenmHa 1peBOBuAHaA 
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(atrva carpinifolia Scop. 
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hap-hornbeam (of Southern Europe): 
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Planșa 159 (130) 
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Alnus viridis (Chaix) Lam. et DC. 
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V. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LEMNE EXOTICE FOLOSITE 
ÎN INDUSTRIE 


ABACHI 


Triplochiton scleroxylon K. Schum. PI. X3 


Obeche, wawa, african white wood, african maple; samba, arere, obeke, ayous, dibaja. 


Originar din Africa de vest (Coasta Fildeșului, Coasta de Aur, Nigeria, 
Camerun). 

Caracterele principale ale lemnului. Lemn de culoare galbenă deschisă. 
Zonele de creștere sînt bine distincte pe sect iunea transversală. Pori de mărime 
mijlocie, puţin numeroşi, rari, împrăștiați uniform, vizibili cu ochiul liber 
pe secţiunea transversală și ca striaţii fine, pe secțiunile longitudinale. Vase 
unitare sau cîte 2—3 în șiruri radiale, cu tile. Parenchim lemnos în benzi tan- 
genţiale alternînd cu rînduri de fibre. Raze medulare fine, eterogene, l—5 
(frecv. 3) seriate, frecvent cu cristale de oxalat de calciu. Fibre fine (diam. 
circa 20 u), lungi de circa 1400 u. Structură etajată, caracteristică. Lemn cu 
textură fină, luciu mătăsos, uşor (Yaş circa 04 g/cm*), moale. 

Utilizări numeroase, ca furnir și placaj, la mobilă, ambalaje și în construcţii 
aeronautice și de caroserii. 

Numele abanos a fost dat lemnului de culoare negricioasă a numeroase 
specii din genul Diospyros, din care principalele sorturi comerciale sint: abanosul 
de Ceylon (abanosul veritabil), abanosul african și abanosul macasar. Lemnul 
acestor specii este cunoscut ca fiind greu, dur, dens și ușor de șlefuit. 


ABANOSUL DE CEYLON 
Diospyros ebenum Koen. Pl. XIV 6 


Echtes Ceylon — Ebenbholz; Ceylon ebony, East Indian ebony ; &btne noire, bene de Ceylan; 
ebans, abnus. 


Originar din India, Ceylon, Sumatra, insulele Celebes şi Moluce. 

Caracterele macroscopice ale lemnului. Lemn cu alburn și duramen, Al- 
burnul cenușiu, frecvent cu dungi negricioase. Duramen negru. Cu ochiul liber, 
structura fiind foarte compactă, nu se disting particularități. Numai în alburn 
se disting pori fini pe sectiunea transversală și striații fine pe secțiunile longi- 
tudinale. Cu lupa, pe secțiunea transversală se deosebesc pori fini, rari şi raze 
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medulare ca linii foarte fine, punctate uneori în alb de cristale calcaroase 
Pe secţiunile longitudinale striaţiile care reprezintă vasele apar pline de un 
conținut negru, lucios. Pe secțiunea radială, se disting razele medulare, cu 
puncte fine albicioase. Lemn foarte greu (Y15=— 1,19 — 1,33 g/em?) și foarte tare. 

Laracterele microscopice ale lemnului. Vase mici (diam. tang. 50—180 u) 
unitare sau în grupe radiale de 2—8, 14—24 pe mm? secț. transv., parţial cu 
tile şi cu conţinut gumos. Elemente de vase cu pereţi groși, cu perforaţii simple, 
cu punctuaţii mici (diam. 1,5 cel mult 8u), dese, rotunde sau alungite, 
eliptice spre celule de parenchim lemnos sau de rază. Fibre cu pereţi groși, 
diam. de circa 27 y, așezate regulat, în șiruri radiale, cu punctuaţii fine şi 
numeroase, cu deschideri liniare oblice. Parenchim lemnos cu celule unitare 
în jurul vaselor și în linii fine, destul de regulat dispuse, dintr-un rînd de celule. 
haze medulare eterogene, uniseriate, frecvent biseriate şi triseriate, înalte de 
120—1 000 u şi mai mult, cu cristale de oxalat de calciu, numeroase (12—19 
pe mm secț. transv.). 

Utilizări în lucrări artistice de tîmplărie, în special intarsii, pentru clavia- 
tura pianelor, instrumente muzicale de suflat Și cu coarde, obiecte pentru 
fumat, bastoane, mînere și cozi de instrumente ete. 


ABANOS AFRICAN 
Diospyros spp. 


Specii principale: Diospyros atropurpurea  Giirke (brown ebony, igedudu, epindepinde), 
Diospyros dendo Welw. (Afrikanisches Ebenholz, cross river ebony), Diospyros evila Pierre şi 
Diospyros flavescens Giirke (evila, tivila, Gabun-Ebenholz), Diospyros mespiliformis Hochst, 
Sansibar-Ebenholz, Joruba-Ebony, ecboyn, aborkpor), Diospyros haplostylis Boir, Diospyros 
mierorhombus Hiern., Diospyros perrieri Jum. (abanos de Madagascar, Madagaskar-Ebenholz, 
Lopinga-Holz). 


Originar din Africa tropicală. 

Caracterele macroscopice. şi microscopice ale lemnului în general la fel 
cu ale abanosului de Ceylon. 

Diospyros atropurpurea Giirke are duramenul brun cu dungi negricioase, 
Diospyros evila Pierre are alburnul galben-roșiatic, Diospyros mespiliformis 
Hochst. are duramenul brun închis pînă la negru sau negru-verzui. Celelalte 
specii au duramenul negru. 


ABANOS MACASAR 
Diospyros celebica Bakh. 


Makassar-Ebenholz, Mangkassar-Ebenholz; Makassar ebony; €bne de Macassar, 6bâne 
marbree. 


Originar din insulele Celebes. 

Caracterele macroscopice și microscopice ale lemnului în general asemă- 
nătoare cu ale abanosului de Ceylon. Lemuul are caracteristică culoarea mar- 
murată, în benzi negricioase şi brune, alternînd neregulat, uneori cu benzi 
negricioase pe fond cu nuanțe roşiatice, verzui sau violete. 

Utilizări în special la confecționarea mobilei, ca lemn masiv sau furnir 
şi a altor obiecte artistice, a mînerelor de perii şi suporturilor de oglinzi. 
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AMARANT 
Peltogyne spp. 


Specii principale: Peltogyne paniculata * Benth., Peliogyne porphyrocardia si Peltogyne 
pubescens. Pl. XII 5. Amarantholz, Violettholz, Purpurholz, Blaues Ebenholz; purpleheart; 
amarante, bois violet; marawayana. 


Originar din America Centrală, America tropicală sudică. 

Caracterele macroscopice ale lemnului. Lemn de culoare roșie-violetă, care 
se închide sub acţiunea aerului devenind violet-brună. 

Pori împrăştiaţi, rari, vizibili cu ochiul liber, înconjurați de parenchim 
lemnos mai deschis la culoare; pe secţiunea longitudinală distincţi cu striaţii 
foarte subţiri. Raze medulare fine. Lemn cu textură fină, greu (y,ş circa 0,15— 
0,90 g/cm:) şi potrivit de dur. 

Caracterele microscopice ale lemnului. Vase foarte mici, cu diam. tang. 
sub 50 u, numeroase (65—200 pe mm?) şi vase mijlocii cu diam. tang. de 100— 
200 u, rare (12—30 pe mm?), unitare sau în grupe radiale de 2—3. 

Elemente de vase cu perforaţii simple, uneori cu incluziuni de gume, cu 
punctuaţii mici şi numeroase. Fibre cu pereţi groşi. Parenchim lemnos circum- 
vascular, aliform, confluenit și terminal, uneori cu cristale de oxalat de calciu. 
Raze medulare 2—4 seriate (sub 50 yu lățime) din max. 10 celule în înălțime, 
4—10 pe mm sectiune tangenţială. Lemn cu structură etajată. 

Utilizări la confecţionarea mobilei fine, a decoraţiilor interioare şi a altor 
obiecte de artă. 


AMBOINA 
Pterocarpus indicus Willd. 


Manila-Padouk; amboyna, narra, New Guineea rosewood; amboine. 


Originar din Indiile de vest. 

Caracterele principale ale lemnului. Lemn de culoare roşie-brună deschisă, 
cu benzi mai închise la culoare. Pori numeroși, de mărime variată zonal des- 
crescîndă, încît se disting zonele de creștere pe secţiunea transversală. Pe 
secţiunile longitudinale vasele apar ca striaţii fine, scurte. Vasele sînt unitare 
sau în grupe radiale de 2—3, rar mai multe, cu diam. de 70—380 u. Parenchim 
lemnos circumvascular în straturi subțiri şi ca benzi fine între vasele mici. 
Raze medulare din 5—7 celule în înălțime (120—170 u). Fibre fine, dispuse 
neregulat, cu pereţi groși, cu punctuaţii foarte mici. Structură etajată. Lemn 
cu textură fină, asemănător cu mahonul, potrivit de greu și tare. 

Utilizări la mobilă și alte lucrări artistice (mai ales datorită desenelor fru- 
moase prin neregularitatea fibrelor). 


AVODIRE 


Turraeanthus africana Pellegrin şi 
Turraeanthus vignei Hutch & J. M. Dalz. PL. X5 
Avodire; avodire; appayia, apapaye, engan, lusamba, songo. 


Originar din Africa vestică (Coasta Fildeșului, Coasta de Aur, Angola, 
Nigeria, Camerun, Gabon). 
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Caracterele macroscopice ale lemnului. Cu lemn matur (fără diferență între 
alburn şi duramen), de culoare gălbuie pînă la gălbui-roz (crem), uneori galben- 
aurie. Zonele de creştere slab distincte. Porii şi razele medulare se deosebesc 
pe secțiunea transversală numai cu lupa. Parenchim lemnos nedistinct. Pe 
secţiunile longitudinale se disting bine striaţiuni fine datorită vaselor și mai 
slab razele medulare. Lemn lucios, cu textură fină şi desen frumos datorită 
neregularităţilor fibrelor, pînă la potrivit de greu (5 = 048 — 061 gem), 
potrivit de moale. 

Caracterele microscopice ale lemnului. Vase împrăștiate, mici (diam. 80— 
200 u), unitare sau în grupe radiale de 2, rar 3, numeroase (10—20 pe mm? 
secţ. transv., în proporţie de 200%). Elemente de vase cu perforaţiune simplă 
şi punctuaţiuni fine (diam. max. 4 p), uneori cu conţinut galben-verzui. Fibre 
cu pereţi potrivit de groşi, uneori septate prin pereți transversali, uniforme 
ca mărime (diam. 12—25 pu» lungime 1 000—2 000 u) numeroase (in proporţie 
de 70%). Parenchim lemnos sărac, circumvascular foarte îngust. Haze medu- 
lare în general omogene, rareori eterogene (cu ultimul rînd de celule așezate 
vertical), 1—5 (frecvent 3——A) seriate, late de circa 50u, din 10—20 celuie 
în înălţime (circa 500 u), 10 pe mm? secţ. tang., în proporție de circa 17%, 
fără conţinut celular colorat. 

Utilizări: ca furnir decorativ şi placaj mulat (pentru cutii diverse), în 
industria mobilei, pentru ambarcaţiuni, decoraţiuni interioare, obiecte sculptate 
şi de strungărie. 


BALSA 


Ochroma lasopus Sw. Pl. X1 
Balsa, Westindisches Korkholz, Guano; balsawood, corkwood; bois de balsa. 


Originar din America Centrală, nordul Americii de Sud tropicale, Antăle. 

Caracterele macroscopice ale lemnului. Fără duramen, culoare albicioasă cu 
nuanţă ușor roșiatică. Limita inelului anual nevizibilă la lemnul arborilor de 
pe coasta atlantică şi vizibil la al celor de pe coasta pacifică. Pori mari, vizibili 
cu ochiul liber, uniform împrăștiați. Pe secțiunile longitudimale apar ca zgiric- 
turi. Raze medulare evidente pe secț. transv. ca linii mai albe decit restul 
lemnului, drepte sau uneori uşor ondulate; apar ca oglinzi fine. lucitoare, 
pe secţ. rad. Lemn cu textură fină, foarte uşor (aş = V,10 gjem?) și 
foarte moale. 

Caracterele microscopice ale lemnului. Vase mijlociu de mari (diam. rad. 
200—300 u şi diam. tang. 130—200 u), unitare sau uneori în grupe radiale 
de 2—3, cu numeroase și dese punctuaţiuni areolate rotunde (diam. circa 13 u); 
proporţia de vase 3—4,5%,. Fibre cu pereți subţiri (circa 5), cu diam. de 
circa 17 yu, lung. de circa 2170 u, unitare sau în grupe de 2—3, în proporție 
de circa 4%, cu punctuațiuni arcolate mici. Parenchim lemnos în proporție 
de circa 740%, din celule cu pereţi subțiri, cu diam. rad. 30—100 u și diam. tang; 
pînă la 60 yu, avînd punctuaţiuni rare, pe pereţi radiali. Raze medulare 2—10 
seriate (pînă la 200 p. lăţime), cu 8_—10 celule în înălțime (20—3 500 u), 2—3 
pe mm? în secțiunea tangenţială, pe care apar ca formate din celule de mărime 
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inegală. Unele celule de parenchim din jurul vaselor şi din razele medulare 
conţin grăunţi de amidon sau cristale. 

Utilizări frecvente ca material termoizolant. amortizator fonic şi al vibra- 
ţiilor mașinilor, înlocuitor al plutei. elemente din construcția avioanelor, pla- 
noarelor, aeromodelelor, ambarcaţiilor. pontoanelor, cabinelor şi a caroseriilor 
de auto şi vagoane, părţi din aparate ortopedice, jucării. 


BONGOSI 
Lophira procera A. Chev. 


Bongossi, Eisenholz, W'estafrikanische Eiche: ekki. red ironwood, red oak: azob€, bois 
de fer; kaku, eba. bokoka, akoga, kokank. 


Originar din Africa vestică (Coasta de Aur, Coasta Fildeșului, Nigeria, 
Camerun, Sierra Leone, Togo, Dahomey, Guineea portugheză). 

Caracterele macroscopice ale lemnului. Alburn bine delimitat, de culoare 
roșiatică deschisă. Duramen de culoare roşie-brună închisă pînă la violet-brună. 
Pe secţiunea transversală sînt vizibile linii fine, dese (circa 3 pe mm), ondulate, 
asemănătoare conturului inelelor anuale. Pori vizibili ca puncte roșiatic-gal- 
bene pe secțiunea transversală şi cu striaţii pe secţiunile longitudinale. Raze 
medulare vizibile cu lupa. Lemn mat, foarte greu (Y.5 = 1,05—1,10— 1,15 g/em?), 
foarte dur. 

Caracterele microscopice ale lemnului. Vase ovale unitare sau în grupe 
radiale de 2—4, cu diametrul tangenţial 180—380 u, parţial înconjurate de 
parenchim, rare (2—4) în proporţie de 8—11% pe mm?. Elemente de vase lungi 
de 300—700 u, rar pînă la 900 u, cu perforaţii simple, punctuaţii extrem de 
mici (diam. circa 2 u). Fibre cu pereţi foarte groși şi lumen extrem de redus, 
lungi de 1,7—2,4—2,9 mm, aşezate destul de regulat radial, în proporție de 
57...61%, cu punctuaţii foarte fine. Traheide de circa 1,2 mm lungime. 
Parenchim lemnos circumvascular şitin benzi, 1—3 seriate, frecvent biseriate, 
late de 20—35 u, din mai mult de 20 celule în înălțime (260—900 u), 6—12 
pe mm în secţiune transversală, în proporţie de 12—14%,. 

Utilizări ca parchete şi scări, în construcţii de vagoane și ambarcaţii, în 
construcţii de maşini (cuzineţi, roţi de transmisie, saboți, suveici, mosoare 
etc.), instalaţii pentru industria chimică și pentru furnire. 


CEDRU DE LIBAN 
Cedrus libani Loud. 


Libanonzedernholz; cedar. cedar of Lebanon: cedre. 


Originar din sudul Greciei. Asia Mică. Cipru, Algeria. 

Caracterele macroscopice ale lemnului. Alburn roșiatic deschis. Duramen 
gălbui pînă la roşiatic-brun. Inelele anuale bine distincte, datorită zonelor 
dense de lemn tîrziu. Raze medulare fine, așezate la distanţe neregulate. Fără 
canale rezinifere normale (uneori cu canale rezinifere traumatice). Lemn cu 
textură fină, ușor pînă la potrivit de greu (yş = 0,55—0,602 g/cm?), moale 
pînă la potrivit de tare. 
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Caracterele microscopice ale lemnului. Traheide cu punctuaţii areolate pe 
un singur șir longitudinal, cu conturul interior al areolei încreţit caracteristic ; 
punctuaţii pe pereţii tangenţiali în lemnul tîrziu. Traheide radiale cu pereti 
nedentaţi. Parenchim lemnos absent sau foarte rar la limita exterioară a 
inelului anual. Raze medulare uniseriate și biseriate, din circa 20 celule în 
înălțime (rar pină la 30), cu punetuaţii numeroase pe pereţii orizontali ai ce- 
lulelor de parenchim de rază, cu substanţe de înmagazinare. În cîmpul de 
încrucișare cu l—4 punctuaţii piceoide, cupresoide şi taxodioide. 

Utilizări la confecţionarea mobilei, a obiectelor de artă, în special sculpturi 
şi în construcţii. 


Numele de cedru este dat lemnului a numeroase specii de rășinoase și foioase, 
datorită mirosului asemănător cu cel caracteristic al cedrului de Liban. 

Lemnul de cedru de Liban nu mai are o valoare comercială, fiind foarte 
puţin. Se utilizează mai mult lemnul de: 

— Cedrus atlantica Manetti (Atlas-Zeder; Atlas cedar, Atlantic cedar; 
cădre de Batna, câdre de PAtlas), originar din Africa de nord, cu duramen mai 
închis la culoare. 

— Cedrus deodara Loud. (Himalaja-Zeder; deodar cedar), originar din 
Munţii Himalaia, cu duramen galben-brun. 

Dintre celelalte specii, din genurile Juniperus, Chamaecyparis, Thuja, 
Libocedrus şi Cedrela, sînt de remarcat cele din genul Cedrela, cunoscute sub 
numele de cedar (cu indicarea originii) în limba engleză, câdrat, în limba fran- 
ceză și Zedern (cu indicarea originii) în limba germană și anume: 


CEDRU SUDAMERICAN 
Cedrela odorata L. şi Cedrela fissilis Vell., Cedrela brasiliensis St. Hill. 


Echtes Cedrelaholz, Woestindisches Zedernholz; South American cedar, Brazilian cedar, 
British Guiana cedar etc., cedar, cigarbox cedar; cedrat, impropriu acajou femelle; cedro 
bianco, cedro colorado. 

Originar din America tropicală sudică (Honduras, Panama, Guyana, 
Mexic, Brazilia etc.). 

Caracterele principale ale lemnului. Lemn cu duramen brun-roșiatic închis 
și alburn roșiatic deschis. Pori bine distincţi, numeroși, dispuși în rînduri ine- 
lare și scăzând zonele ca dimensiuni și număr, astfel că se pot deosebi zonele 
de creştere pe secţiunea transversală; pe secţiunile longitudinale vizibili ca 
striațiuni dese şi mari. Parenchim lemnos foarte abundent, circumvascular 
și în zone. Raze medulare fine, abia distincte, cu structură etajată, ca benzi 
lucioase pe secțiunea radială și ca linii vizibile pe secţiunea tangenţială. 

Fibre cu pereţi potrivit de groși, cu lumen destul de mare. Lemn cu textură 
fină, asemănător mahonului, cu miros caracteristic de piper, ușor (Vas = 0,44— 
0,56 g/cm3) şi moale. 

Cedru din America centrală — Cedrela mexicana Roem. (Central American 
cedar, Honduras cedar, Mexican cedar, Tabasco cedar, West Indian cedar, 
cedar, cigar-box cedar; cedro dolce). 

Originar din America centrală şi Indiile de vest. 

Caracterele lemnului la fel cu ale cedrului sudamerican. 
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Utilizări în construcţii (pentru uși și ferestre), mobilă şi la fabricarea 
creioanelor. 

Cedru indian — Cedrela toona Roxb. (Burma cedar etc., toon; yomhom, 
thitkado). 

Originar din India, Pakistan, Thailanda. 

Cedru australian — Cedrela toona Roxb. var australis — C.DC. (Australian 
cedar, red cedar). 

Originar din Australia. 

Caracterele lemnului asemănătoare cu ale celui de Cedrela odorata L. 

Utilizări în construcţii și la confecţionarea mobilei. 

De asemenea, trebuie remarcat lemnul de cedru de Florida sau cedru de 
Bermude, (Juniperus bermudiana L.) — Pl. XI 3 şi cel de cedru african pentru 
creioane. — African pencil cedar — (Juniperus procera Hochot ex. A. Rich.). 


COCOBOLO 


Dalbergia retusa Hemsl. (în principal) și Dalbergia hypoleuca Pittier și Dal- 
bergia Granadillo Pittier. Pl. XII 2 


Cocoboloholz, Salamanderholz: cocobolo; palissandre de l'Amârique Centrale. 


Originar din America Centrală. 

Caracterele principale ale lemnului. Lemn de culoare gălbuie-roşiatică ime- 
diat după tăiere, devenind prin expunere la aer roșu-brun pînă la brun-violet, 
cu dungi mai închise pînă la negricioase, vizibile pe toate secţiunile. Pori mici 
(diam. 50—100 u) abia vizibili cu ochiul liber pînă la potrivit de mari (100— 
300 u), unitari sau în grupe radiale de 2—3, rar mai multe, pînă la 20 pe mm? 
secț. transv. Elemente de vase scurte, cu perforaţii simple, pe pereţii inter- 
vasculari cu punctuaţii ovale sau eliptice și deschideri lenticulare frecvent 
confluente iar pe pereţii dinspre celulele de parenchim lemnos sau de rază 
cu punctuaţii numeroase, eliptice, dispuse în rînduri înclinate, cu deschideri 
lenticulare, uneori confluente. 

Parenchim lemnos paratraheal destul de abundent în benzi şi linii între- 
rupte, mai mult sau mai puţin regulate, vizibile cu ochiul liber; parenchim 
lemnos metatraheal puţin abundent, difuz. Raze medulare fine (30—50 u 
lăţime), mnevizibile cu ochiul liber, 1—4 seriate, omogene (rar neomogene), 
curent înalte de 150—220 u, 10—15 pe mm în secţ. transv., cu depozite de 
substanţe gumoase şi de amidon. Fibre de mărime și formă variată (rotunde 
sau poligonale în secţ. transv.), cu diam. de circa 30 u și lungime de 300—1 350 u, 
cu pereţi relativ groși, pereţii dintre fibre cu punctuaţii simple rare, avînd și 
deschideri liniare. Lemn cu structură etajată, textură destul de fină, greu dur. 

Utilizări la confecţionarea mobilei și a altor obiecte de artă. 


CORNEL 
Cornus florida L. 


Blumenbhartriegel; dogwood, cornel; cornouiller d' Amerique. 


Originar din estul Americii de Nord. 
Caracterele principale ale lemnului. Lemn de culoare generală roşiatică- 
albicioasă, cu inele anuale destul de distincte. Pori și raze medulare foarte 
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fine, vizibile numai cu lupa. Vasele nu apar ca striațiuni pe secţiunile longi- 
tudinale. Pe secțiunea radială cu luciu uşor şi benzi fine transversale roșiatice 
(razele medulare). Elemente de vase cu perforaţii scalariforme, cu foarte nu- 
meroase benzi intermediare, uneori bifurcate, fără tile. Vase în general unitare 
(diam. 25—100 4), numeroase (circa 70 pe mm? secț. transv.), cu punctuaţii 
areolate circulare, mici, rare pe pereţii intervasculari şi cu punctuațţii areolate 
sau simple către celulele de parenchim. Parenchim lemnos circumvascular 
și difuz. Raze medulare uniseriate, uneori 2—3 seriate, din 2—10 celule pe 
înălțime (90—800 u, înălțime). Fibre cu pereţi groși, cu diam. pînă la 22 u. 

Lemn cu textură fină, greu (y,ş = 0,85 g/cm?) şi foarte dur. 

Utilizări la confecţionarea suveicilor și alte elemente pentru maşini de ţesut, 
precum și ca obiecte de strungărie. 


DIBETU, NUC AFRICAN 


Lovoa klaineana Pierre ex. Sprague 


Lovoaholz; lovoa wood, conowood, Benin walnut, Nigerian walnut, Nigerian golden wal- 
nut; dibetou, moutchibanaie, bibolo, dominguila, impropriu noyer d'Afrique, noyer de Gabon. 


Originar din Africa vestică (Coasta de Aur, Nigeria, Camerun, Gabon, 
Liberia, Siera Leone). 

Caracterele generale ale lemnului. Alburn albicios. Duramen brun-roșiatic 
cu benzi alternative mai închise şi mai deschise. Pori mici, abia vizibili cu 
ochiul liber, împrăștiați ; pe secţiunile longitudinale apar ca zgîrieturi foarte 
fine. Vase unitare sau în grupe radiale de 2-—10, numeroase (30—125 pe mm? 
secț. transv.), uneori umplute cu substanțe de culoare închisă. Elemente de 
vase cu perforaţii simple, cu diam. de 100-—200 u. Parenchim lemnos circum- 
vascular, uneori aliform. Raze medulare fine, uniseriate sau pluriseriate, late 
pînă la 50 u, 120—530u înălțime, 15—1]8 pe mm secţ. transv. Fibre cu pereţi 
groși, grupate cîte 6—20 între razele medulare. 

Lemn cu textură fină, lucios, uşor (Ya5 = 0,51 g/cm?) și potrivit de tare. 

Utilizări în confecționarea mobilei, decoraţiilor interioare, ambarcaţiilor, 
vagoanelor etc. 


GU AIAC 
Guaiacum officinale L.. 


Pockholz, Guaiacholz, Franzosenholz, Lignum vitae, Lignum sanctum ; pockwood, guaia- 
cum wood; bois de guaiac. 


Originar din America Centrală, din Florida pînă în Columbia și în insulele 
din lungul litoralului respectiv. 

Caracterele macroscopice ale lemnului. Alburn îngust bine delimitat de 
duramen, avînd culoare galbenă deschisă. Duramen brun-verzui închis, uneori 
cu nuanţe brun-roşiatice ; culoare uniformă sau cu dungi mai deschise. Zonele 
de creştere slab distincte pe secțiunea transversală, mai distincte pe secțiunea 
radială prin diferența de culoare, densitate şi luciu. Pori mici, distincţi cu 
ochiul liber numai în alburnul interior, ca puncte mici verzui; în rest se deo- 
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sebesc numai cu lupa. Porii din alburnul exterior deschişi, ceilalți umpluţi 
cu substanţe, în duramen verzui negricioase. În secţiunile longitudinale, vasele 
se disting ca zgirieturi fine în alburn, colorate mai închis şi ca linii deosebit 
colorate în duramen. Razele medulare fine, vizibile cu lupa pe secțiunea radială. 
Pe secţiunile longitudinale se observă cu lupa structura etajată a lemnului. 
Lemn cu textură fină, aspect unsuros și cu miros aromat caracteristic, foarte 
greu (4 = 1:23 g/cm3) și foarte dur. 

Caracterele microscopice ale lemnului. Vase unitare, mici (diam. rad. 31— 
210 u, diam. tang. 27—174 u), mai mari la începutul zonei de creştere, răspîn- 
dite mai mult sau mai puţin neregulat, formînd zone alternante cu vase mai 
multe şi mai puţine (12—25 vase pe mm?, proporția de vase 6,6—12,1%)). 
Fără tile. Elementele de vase cu pereţi groși, scurte (90—100 u) cu perforațiuni 
simple, cu numeroase punctuaţiuni areolate mici (diam. max. cea 3), cu 
numeroase punctuaţiuni semiareolate către razele medulare. Fibre cu pereţi 
foarte groşi, cu diam. circa 10 pu, lung. circa 600 u, în proporţie de 10—80%, 
cu punctuaţiuni areolate foarte mici. Parenchim lemnos sărac, circumvascular, 
rar aliform, uneori difuz sau în benzi terminale. Frecvent cu cristale de oxalat 
de calciu. Raze medulare omogene, din celule cu pereţi groși, uniseriate, rar 
piseriate, din 4—6 celule în înălțime (57—120 u, frecvent circa 70 u), dese 
(circa 20 pe mm în secț. transv., 170... 230 pe mm? în secţ. tang., în pro- 
porţie de 10,9... 12,8%), aşezate etajai (circa 10 pe mm înălțime). 

Utilizări frecvente ca piese de maşini (cuzineţi, roți dințate, role, glisiere 
etc.), şabloane, ciocane, diverse obiecte de strungărie, precum şi pentru extra- 
gerca răşinii pe care o conţine, folosită în medicină. 


LEMN DE LĂMÎI 
Chloroxylon saietenia DEP. X 6 


Ostindisches Seidenholz, Asiatisches Seidenholz. Atlasholz, Zitronenholz: Ceylon satin- 
wood, East Indian satinwood ; citronier, citron de Ceylon; bebhra. ghiriya. haladbera, sali, billu, 
huragalu. 


Originar din India şi Ceylon. 

Caracterele principale ale lemnului. Lemn de culoare alb-gălbuie, gălbuie 
sau galben-aurie, puțin mai închisă în partea centrală, fără a avea duramen. 
Inele anuale distincte cu ochiul liber, datorită liniilor de parenchim terminal 
de culoare gălbuie deschisă. Pori mici, abia vizibili cu ochiul liber, deschiși, 
rar umpluţi cu gume, împrăștiați, unitari sau în șiruri radiale de 2—5 (rar 
pînă la 7), foarte rar și în grupe tangenţiale, 30—80 pe mm? secţ. transversală. 
Elemente de vase scurte (135—335 u. lungime), cu diam. maxim de 110—125 u, 
cu perforaţii simple, pe pereţii intervasculari cu punctuaţii numeroase, mici. 
eliptice sau ovale, avînd deschideri lenticulare orizontale, uneori confluente ; 
pe pereţii dinspre celulele de parenchim cu punctuații numeroase, cu deschideri 
neconfluente. Parenchim lemnos terminal. vizibil cu ochiul liber și rar para- 
traheal sau metatraheal. Raze medulare foarte fine, nevizibile cu ochiul liber, 
1—9 pe mm în secţ. transv., mai deschise la culoare și mai lucioase decît restul 
lemnului, 1—4 (frecvent 3—4) seriate (35—40 u lățime), din circa 12 celule 
în înălțime (circa 200 u), uneori cu depozite de substanțe gumoase, cristale 
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de amidon. Fibre foarte fine (diam. 15—22 u), lungi de 280—1 400 u, cu pereţi 
de 3—7u, punctuaţii mici avînd deschideri liniare aproape verticale. Lemn 
cu structură etajată, textură fină, lucios, greu pînă la foarte greu (Y.ş = 0,78 
— 1,04 g/cm?), tare. 

Utilizări la confecționarea mobilei și a altor obiecte de artă, precum şi în 
construcţii. 


LEMN DE LĂMÎI 
Fagara flava Krug & Urb. (Zanthoxylum flavum Vabhl.). Pl. X 4 


Westindisches Seidenholz, Westindisches Satinholz, Atlasholz, Zitronenholz: West Indian 
satinwood, San Dominigo satinwood, yellow wood; citronier. 


Originar din Indiile de vest (insulele Bahama, Bermude, Jamaica, 
St. Dominigo). 

Caracterele principale ale lemnului. Lemn de culoare gălbuie-cenușie pînă 
la galben ca lămiia. Inele anuale distincte, delimitate prin linii de parenchim 
şi prin rinduri dense de fibre. Pori foarte mici și mici, împrăștiați uniform, 
vizibili cu lupa, goi, uneori umpluţi cu gume de culoare gălbuie sau brună, 
unitari sau în şiruri radiale de 2—7 (frecvent 2—4), numeroși (20—50 pe mm?). 
Elemente de vase lungi de 250—800 u, cu diam. de 40-—150 u» cu pereţi destul 
de groși, perforaţii simple şi punctuaţii numeroase către alte vase, mici (diam. 
13—15 u), ovale, dispuse orizontal, cu deschideri lenticulare, uneori confluente ; 
punciuații numeroase către celulele de parenchim, foarte mici. 

Parenchim lemnos terminal, vizibil cu ochiul liber, ca linii din 1—3 rânduri 
de celule; parenchim lemnos  metatraheal difuz, abundent, cu cristale 
numeroase, 

Raze medulare subțiri, vizibile cu ochiul liber, 3—7 pe mm secţ. trans,, 
de aceeași culoare cu restul lemnului, omogene, 1—4 (frecvent 2—3) seriate, 
de lățime maximă de circa 50 u, din circa 20 celule în înălțime (circa 500 u, 
uneori pînă la 1000), cu punctuaţii numeroase, areolate, cu deschideri 
neconfluente, fără cristale, uneori cu înmagazinări de gume galben-brune şi 
rar de amidon. Canale gumifere foarte rare în cuprinsul parenchimului 
terminal. 

Fibre fine (diam. 25—35 u), cu pereţi destul de groși (3—9 u), lungi de 
400—1 650 u, cu punctuaţii rare avînd deschideri liniare oblice; dispuse în 
general radial, formînd zone mai compacte spre limita inelului anual. 

Lemn cu textură fină, cu luciu mătăsos, greu (Yaş = circa 0,66 g/cm?), tare. 

Utilizări în industria mobilei, în special ca furnir, și pentru confecţionarea 
altor obiecte de artă. 


LEMN DE TRANDAFIR 
Dalbergia spp. 


Denumirile lemn de trandafir și palisandru (Rosenholz, rosewood, bois de 
rose, palissandre), sînt purtate de numeroase lemne, cu deosebire din genul 
Dalbergia (fam. Leguminosae), apreciate prin culoarea și mirosul lor caracte- 
ristic, de trandafir, în stare verde sau chiar uscat, dar proaspăt tăiat. 
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Lemnul speciilor din familia Rosaceae nu intră în grupa materialelor denu- 
mite comercial lemn de trandafir. 

Lemnul de trandafir are caracteristici deosebite mai ales în ceea ce privește 
culoarea după proveniență. Din acest punct de vedere speciile din genul Dal- 
bergia se grupează în specii africane, americane și indiene. 


LEMN DE TRANDAFIR BRAZILIAN (PALISANDRU) 
Dalbergia nigra Fr. All. Pl. XII6, XIII5 


Brasilien Rosenholz: Brazilian rosewood (în special), Bahia rosewood, Rio rosewood, 
jacaranda; palissandre du Brâsil. 


Originar din America tropicală. 

Caracterele principale ale lemnului. Lemn de culoare brună cu benzi mai 
închise, distanțate regulat. Pori împrăștiați, de mărime mijlocie (diam. de la 
100—300 u), puţin numeroși (pînă la 12 pe mm?). Vase unitare sau în grupe 
radiale de 2—5, cu incluziuni de culoare închisă. Elemente de vase cu perfo- 
raţii simple. Parenchim lemnos distinct cu ochiul liber, ca linii fine şi circum- 
vascular. Raze medulare fine (sub 50u lăţime), nevizibile cu ochiul liber, 
10—15 pe mm în secţ. transv. Fibre cu pereţi groși. Lemn cu structură etajată. 
Lemn cu textură fină, dens, greu şi tare. 

Ale specii de Dalbergia din America tropicală dau lemnul cunoscut sub 
numele de Brazilian tulip wood, de culoare gălbuie pînă la roșiatică trandafirie 
cu benzi roșiatice-purpurii. În comparaţie cu lemnul precedent, porii au tendinţa 
de așezare inelară iar parenchimul lemnos poate fi și aliform sau confluent. 


LEMN DE TRANDAFIR DE HONDURAS 
Dalbergia stevensonii Stand. 
Honduras rosewood. 


Caracterele principale ale lemnului. Lemn brun pînă la brun negricios, cu 
benzi mai închise la culoare, la distanțe mai mult sau mai puţin regulate. 
Parenchim lemnos distinct cu ochiul liber, difuz, circumvascular și în linii 
fine. În rest la fel cu Dalbergia nigra Fr. All. 


LEMN DE TRANDAFIR INDIAN 
Dalbergia latifolia Roxb. Pl. XI 2 


Ostindisches Rosenholz; Indian rosewood, Bombay blackwood, East Indian rosewood; 
palissandre des Indes. 


Originar din India. 

Caracterele principale ale lemnului. Lemn cu alburn albicios și duramen 
brun pînă la brun închis sau purpuriu închis, cu benzi de culoare închisă. Inele 
anuale destul de distincte. Pori împrăștiați, unitari sau în grupe radiale de 2—5. 
Elemente de vase cu perforaţii simple. Vasele cu incluziuni de culoare închisă. 
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Raze medulare fine, nevizibile cu ochiul liber, omogene şi eterogene, din 1—3 
celule în lățime, cu substanţe de înmagazinare. Fibre cu pereţi groși. Benzile 
ondulate de parenchim lemnos puţin distincte. În rest la fel cu Dalbergia nigra 
Fr. All. 

Lemnul speciei Dalbergia oliveri Gamb. (Burma tulip wood, tamalan), are 
culoarea gălbuie-trandafirie pînă la roșie-brună iar parenchimul lemnos în 
linii și benzi numeroase, bine distincte cu ochiul liber. 

Lemnul speciei Dalbergia sissoo Roxb. (sissoo, shisham) are culoarea roșiatică- 
brună pînă la brun-auriu, cu benzi de culoare mai închisă. Parenchimul lemnos 
aliform sau confluent este abia vizibil cu ochiul liber. 

Utilizări în special la confecţionarea mobilei, a lucrărilor artistice, a ambar- 
caţiilor şi obiectelor de sport. 


LIMBA 


Terminalia superba Engl. et Diels 


Limba, Mukonja-weiss ; afara; limbo, noyer de Mayombe, frake. 


Originar din Africa tropicală (Sierra Leone, Coasta fildeșului, Coasta de 
aur, Togo, Dahomey, Nigeria, Camerun, Congo belgian, Angola). 

Caracterele macroscopice ale lemnului. Alburn și duramen puţin diferite; 
culoarea generală gălbuie pînă la gălbuie-brună, cu benzi neregulate verzui, 
verzui brune sau brune negricioase în duramen. Zonele de creştere distincte 
pe secţiunea transversală prin contur ondulat şi alternanţa de culoare închisă 
şi deschisă. Porii vizibili cu ochiul liber pe secțiunea transversală, uniform 
împrăștiați. Pe secţiunile longitudinale vasele se disting foarte bine ca zgirieturi 
mari și dese. Parenchim lemnos circumvascular, aliform sau confluent, formînd 
uneori benzi frânte în lemnul timpuriu sau benzi tangenţiale, destul de continue, 
în lemnul tîrziu. Razele medulare foarte fine, nevizibile cu ochiul liber, evidente 
cu lupa. Lemn cu textură fină, destul de lucios pe secţiunile longitudinale, 
uşor pînă la potrivit de greu (715 = 0,46 — 0,66, în medie 0,58 g/cm5), moale 
pînă la potrivit de tare. 

Caracterele microscopice ale lemnului. Vase potrivit de mari (diam. rad. 
200—300 u, diam. tang. 150—290 u), unitare, uneori în grupe radiale de 2—6 
(frecv. 3), rare (1—3 pe mm? secţ. transv., în proporție de circa 14%), frecvent 
cu tile. Elemente de vase scurte (30—52 u), cu punctuaţiuni areolate poligonale, 
pînă la 12 u lăţime și deschidere eliptică. 

Fibre cu pereţi groși, cu diam. de circa 20 u, lung. circa 1280 u, 
în proporţie de 47—64%, (în medie circa 570%), cu punctuaţiuni areolate 
rare; în secţiune transversală sînt așezate regulat radial.  Parenchim 
lemnos din celule cu pereţi subțiri, în proporţie de circa 12%, cu cristale 
de oxalat de calciu sau grăunţi de amidon. Raze medulare uniseriate, 
foarte rar biseriate, din 2—20 (frecvent 10) celule în înălțime, 250—600 u 
(frecvent 400 u) înălțime, rare (6—12 pe mm? secț. tang., în proporţie de 
circa 18%). 

Utilizări frecvente la fabricarea furnirului, placajului, pentru mobilă, jaluzele, 
cercevele, lăzi de ambalaj, parchete și doage. 
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MACORE, PĂR AFRICAN 
Mimusops heckelii Hutch. & Dalz. (Dumoria heckelii A. Chev.] 


Afrikanisches Birnenholz; makore, baku, cherry mahogany, African cherry: makore. 
impropriu poirier d'Afrique. 

Originar din Africa vestică (Coasta de Aur, Camerun, Nigeria. Gabon). 

Caracterele principale ale lemnului. Lemn de culoare roșie-brună pină la 
roşie-cenușie. Pori abia vizibili cu ochiul liber pe secţiunea transversală, deschişi 
la culoare, uneori albicioşi, uniform împrăștiați, apărind ca striaţii fine pe 
secţiunile longitudinale, unele pline cu un conţinut albicios. altele cu substanțe 
roşiatice, lucioase. Vase unitare, rar în grupe radiale, cu tile și rar gume. nume- 
roase (30—125 pe mm? secţ. transv.). Elemente de vase cu perforaţii scalari- 
forme, cu diam. de 50—200 u. Parenchim lemnos abundent, difuz sau în linii 
fine. Unele celule de parenchim cu cristale. Raze medulare numeroase (4—16 
pe mm în secţ. transv.), fine (pînă la 50 u), omogene, uniseriate sau 2—3 seriate, 
formate din 2—17 celule în înălțime (pînă la circa | mm înălțime, rar pînă la 
1,75 mm). Fibre cu pereţi destul de groși, așezate regulat radial. 

Lemn cu textură fină, lucios, greu ("73 = 0,84 — 0,91 g/cm?) și tare. 

Utilizări ca furnir (cu desene frumoase, caracteristice) şi mai rar ca lemn 
masiv la confecționarea mobilei, pentru decoraţii interioare și ambarcaţii. 


MAHON 
Swietenia spp. Khaya spp. 

Numele mahon a fost dat lemnului a numeroase specii (circa 90), după 
provenienţă, avînd culoarea de la albicios la roşu-brun, porii mici sau mari, 
răspîndiţi mai mult sau mai puţin uniform, raze medulare fine (pînă la 1,5 mm 
înălţime), parenchim lemnos în benzi: pe secţiunile longitudinale cu benzi 
succesive mai închise la culoare și zgîrieturi de culoare mai închisă sau deschisă, 
cu luciu, formînd ape caracteristice. 

Prin ultimele lucrări de standardizare, s-au stabilit două grupe: 

Mahonul american, furnizat în principal de speciile Swietenia mahagoni 
Jacq., Swietenia macrophylla King., Swietenia condollei Pitt. 

Mahonul african, furnizat de speciile Khava ivorensis A. Chev., Khaya 
anthotheca C.DC., Khaya senegalensis A. Juss., Khaya grandifoliola C.DC., 
Khaya nvasica Stapf. 

Lemnul acestor specii este cunoscut mai mult sub denumirea franceză 
de acaju (acajou). 

În afară de acestea se cunosc două sortimente care poartă numele impropriu 
de mahon şi anume mahon sapeli și mahon sipo, furnizate respectiv de speciile 
Entandrophragma cylindricum Sprague și Entandrophragma candollei Harms. 

Prin ultimele standarde din aceste denumiri s-a scos cuvîntul mahon. 


MAHON AMERICAN 
Suwietenia mahagoni Jacq. Pl. D2 


Echtes Mahagoni, Echtes Ruba-Mahagoni; mahogany, Cuban mahogany: acajou. 


Originar din America Centrală, Antile, Mexico, Columbia (după origine 
poartă nume corespunzătoare: San Domingo mahogany, Jamaica maho- 
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gany,  Porto-Rico mahogany, Westindian mahogany sau Spanish  ma- 
hogany). 

Caracterele macroscopice ale lemnului, Alburn albicios pînă lu gălbui, Duramen 
roșiatic, galben-brun pînă la brun-roșiatic, uniform colorat sau în benzi ori pete 
diferite ca nuanță, dînd în lumină « ape» caracteristice, uneori cu aspect foarte 
frumos satinat sau moarat. Culoarea se închide cu timpul prin expunere la aer, 


Pe secțiunea longitudinală apar ca zgirieturi mai închise sau mai deschise 
la euloare, după substanțele depuse în ele. Parenchim lemnos cu benzi ce se 
succed la distanțe destul de regulate. Razele medulare apar pe secț. transv. 
ca linii fine, ondulate, vizibile cu ochiul liber, pe secț. radială se văd ca benzi 
fine, care dau iemnului de mahon un aspect caracteristic, Pe secț. tang. se 
disting cu lupa ca linii foarte fine. Lemn lucios pe secț. longitudinale, cu textură 
fină, potrivit de greu (7; = 0,60 &/cm?) şi de dur, 

Caracterele microscopice ale lemnului. Vase mici (diam. 100—290 4), unitare 
Sau în grupe radiale de 2—3, rar maj multe, repartizate destul de uniform 
(12-—23 pe mm?, în proporţie de 9—3] %), cu depuneri de culoare închisă sau 
albicioasă (datorită carbonatului de calciu). Elemente de vase de circa 400 u 
lungime, cu punctuaţiuni areolate foarte mici (diam. max, 3 u). Fibre cu pereți 
mai mult sau mai puțin groși, cu punctuațiuni mici, rare, uneori septate prin 
pereți transversali foarte subțiri, dispuse în general regulat radial, cu diam, 
de 12—22 4 și lungime 700—1 300 H+ în proporţie de 386-659. Paterieili 
lemnos in proporţie de 8——109/ „dim. celiale „eu, pereți subţiri, cu diam. de circa 
40 u, circumvascular ingust (din unul rar mai multe rînduri de celule), sau 
în benzi transversale de 1—]2 celule, frecvent confluente, rar metatraheale 
Și foarte rar difuz. În benzile de parenchim lemnos apar rareori canale inter- 
celulare cu conţinut colorat închis, dispuse uneori în rînduri la limita zonelor 
de creştere. Raze medulare 1—5 seriate (în general 3—A), late de 18-—90 78 
din 10—30 celule în înălțime (330—480 u), 11—18 pe mm2 secț, tangenţiale 
(în proporţie de 23-—28%), aşezate etajat, rar răspindite. Celulele de parenchim 
din razele medulare izodiametrice, cu pereți subțiri, de 14—30 pu înălțime, 
cele marginale de 40—76 n, frecvent cu cristale de oxalat de calciu, 

Utilizări: la fabricarea placajului și la confecționarea mobilei, ambarca- 
țiunilor, vagoanelor, cutiilor de aparate, elicelor de avioane etc, 

n afară de lemnul de mahon descris mai sus, se foloseşte lemnul şi a] 
altor specii, Cunoscut sub diverse denumiri comerciale. 


MAHON TABASCO 


Swietenia macrophylla King. 
Honduras Mahagoni. Tabaseo Mahagoni, Bay Mahagoni: Central American mahogany, 
Honduras mahogany, Tabasco mahogany, baywood, 


Originar din Honduras, sudul Mexicului şi Nicaragua. 
Caracterele macroscopice ale lemnului, asemănătoare mahonului veritabil 
Swietenia mahagoni Jacq.). Duramen roșu-brun pînă lu brun-auriu, uneori 
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roșu-cenușiu, cu luciu caracteristic în lumină. Porii (mai mari ca la mahonul 
veritabil) sînt dispuși uneori zonal, uneori umpluţi cu substanțe negricioase 
sau albe. Fibrele dispuse în zone distincte. Parenchimul lemnos în benzi 
distanțate la 1—10 mm. Razele medulare foarte fine, distincte cu lupa. Pe 
secţiunile longitudinale prezintă benzi succesive de culoare mai inchisă și 
striațiuni fine. Lemn cu textură fină, potrivit de greu și de dur pină la 
ușor și moale, după zona de creştere. 

Caracterele microscopice ale lemnului asemănătoare cu ale mahonului veri- 
tabil. Vase mai mari (diam. 200—340 u), mai puţin numeroase. Fibre cu 
pereți subţiri și groși. Parenchimul lemnos circumvascular în straturi foarte 
înguste, rar confluent, din benzi înguste de 3—8 celule, foarte rar difuz. 
Raze medulare înalte de 450—600 u (din 5—30 celule) şi 30—56 u lățime. 

Utilizări asemănătoare cu ale mahonului veritabil. 


MAHON DE VENEZUELA 
Swietenia condollei Pitt. 


Venezuela-Mahagoni, Caoba-Mahagoni; Venezuelan mahogany. 


Originar de pe coasta nordică a Americii de Sud, în special din Venezuela. 
Lemn asemănător cu mahonul veritabil (Savietenia mahagony Jacq.), avînd 
porii mai mari și mai numeroşi. 


MAHON AFRICAN, ACAJU 
Khaya spp. 
Khaya senegalensis A. Juss (Gambia-Mahagoni, Madeira-Mahagoni; dry- 


zone mahogany, bisselon, bissilongo; acajou cailedrat, acajou du Senegal). 

Originar din Africa vestică şi centrală (Senegal, Guineea, Sierra Leone, 
Coasta de Aur, Togo, Camerun). 

Khaya anthotheca C. DC Pl. XII3 (Krala, mangona, munyama, cababa, 
white mahogany ; acajou blanc, acajou krala, mâbrou). 

Originar din Africa vestică şi estică (Angola, Nigeria, Coasta fildeșului, 
Camerun, Uganda). 

Khaya ivorensis A. Chev. şi Chaya grandifoliola C.DC (Ngollon African 
mahogany, lagoowood, beninwood, ogwango, khaya; acajou d'Afrique, acajou 
de Bassam, n'gollon, ombega, n'dola). 

Originar din Africa vestică (Coasta fildeșului, Camerun, Gabon, Congo). 

Khaya nyasica Stapf (Umbaua African mahogany, mbauc, Mozambique 
mahogany, Nyassaland mahogany, mbawa, mkangazi). 

Originar din Africa estică și centrală (Nyassa, Tanganica, Mozambic). 

Caracterele lemnului fiecărei specii diferă puţin între ele. 

Caracterele macroscopice ale lemnului asemănătoare cu ale mahonului. 
Alburn albicios, duramen roșu-brun închis. Zonele de creştere se disting datorită 
succesiunii zonelor cu pori numeroși, mai deschise la culoare și a celor cu pori 
mai puţini, de culoare mai închisă. Prezintă linii de parenchim de culoare deschisă, 
la distanţe neregulate. Raze medulare dispuse neregulat (nu etajai), mai evidente 
ca la mahonul veritabil. Lemn dens, cu textură fină, lucios, greu, tare. 
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Caracterele microscopice ale lemnului. Vase mici pînă la potrivit de mari 
(diam. 80—250 u), unitare sau în grupe radiale de 2—3 (rar mai multe), fără 
conţinut colorat. Raze medulare 1—7 (frecv. 5— 1) seriate, din celule mai scurte 
şi mai înalte la margine (50—100 u) decît cele mijlocii (8—27 u), cu cristale de 
oxalat de calciu. Parenchim lemnos circumvascular pronunţat și ca benzi înguste. 
Fibre cu pereţi subţiri, septate prin pereţi transversali foarte fini; cu pereţi groși. 

Utilizări: ca furnir decorativ, pentru mobilă şi alte obiecte artistice, cutii 
de aparate. 

Observaţii: Khaya ivorensis şi Khaya anthotheca au benzile de parenchim 
lemnos foarte slab dezvoltate sau absente. Khaya senegalensis și Khaya grandi- 
foliola au conţinut albicios în unele celule de rază medulară. Khaya senegalensis 
are lemnul cel mai închis la culoare și mai greu. 


MAHON SAPELI, SAPELI 
Entandrophragma  cylindricum Sprague 

Sapele-Mahagoni. Geflecktes Mahagoni; sapele, sapele mahogany, scented mahogany, 
sapelewood; aboudikro, acajou aboudikro, sapelli, acajou sapelli. 

Originar din Africa vestică și estică (Coasta de Aur, Nigeria, Camerun, 
Guineea, Uganda). 

Caracterele macroscopice ale lemnului. Alburn albicios, duramen brun-roșiatic 
pînă la roșiatic. Pori abia vizibili, răspîndiţi destul de uniform. Observaţi 
cu lupa se vede că sînt mai numeroşi în zone distanţate la 3—5 mm. Raze medu- 
lare foarte fine, nevizibile cu ochiul liber. Pe secţiunile longitudinale apar siria- 
tiunile fine sau mai mari datorită vaselor, în benzi dese, de culoare mai închisă 
sau mai deschisă, cu și fără luciu, ceea ce dă lemnului o deosebită valoare deco- 
rativă. Razele medulare dau un aspect grăunţos secţiunii tangenţiale iar pe 
secţiunea radială apar ca benzi transversale fine. Lemn cu textură fină, miros 
caracteristic, potrivit de greu și dur. 

Caracterele microscopice ale lemnului. Vase potrivit de mari (diam. 120— 
210 pu), rotunde sau ovale, unitare sau în grupe radiale de 2—8 (frecvent 3—4), 
cu punctuaţiuni fine (diam. circa 2 u.) şi dese. Fibre septate, de mărime şi formă 
variată, cu pereţi de grosime diferită, dispuse frecvent radial. cu punctuaţiuni 
foarte mici pe pereţii radiali. Parenchim lemnos circumvascular, în benzi late 
din 2—4 celule, confluente sau metatraheale, foarte rar parenchim difuz, cristale 
în unele celule. Raze medulare 1—5 (frecvent 4—5) seriate, înalte de 300—500 u, 
cu cristale de oxalat de calciu. Celulele marginale mai înalte (circa 40 u) decât 
cele mijlocii (12—24 yu). 

Utilizări: ca furnir sau lemn masiv pentru mobilă și alte obiecte de artă, 

Observaţii. Lemnul de Entandrophragma candollei Harms, denumit omu. 
heavy mahogany, heavy sapele, kosipo, are caractere asemănătoare cu cele de 
sapeli, dar este mult mai greu și mai închis la culoare. 


MAHON-SIPO, SIPO 


Entandrophragma utile Sprague 
Utile; sipo, assie, acajou sipo, acajou assi€, 


Originar din Africa tropicală (de la Coasta Fildeșului pînă în Congo belgian) 
şi Africa estică (în special din Uganda). 
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Caracterele macroscopice ale lemnului. Alburn albicios. Duramen de culoare 
roșiatică-brună, de diferite intensităţi, specifică lemnului de mahon, cu luciu 
auriu. Raze medulare fine, vizibile cu ochiul liber numai pe secţiunile longitu- 
dinale. Pori potrivit de mari, împrăștiați, vizibili cu ochiul liber. Parenchim 
lemnos în benzi drepte, frecvent ondulate, continue sau întrerupte, dese, carac- 
teristice. Secţiunile longitudinale prezintă benzi succesive închise și deschise la 
culoare, cu striațiuni mai mult sau mai puţin fine datorită vaselor. Secţiunea tan- 
genţială cu desen frumos, fin, format în special de benzile de parenchim lemnos. 

Caracterele microscopice ale lemnului. Vase potrivit de mari (diam. tang. 
150—200 u), uniform împrăștiate, unitare sau în grupe radiale de 2, rar 3 sau 
mai multe, ori în cuiburi, cu punctuaţiuni fine (diam. max. 4 u) şi uneori cu 
conţinut colorat. brun-roșiatic. Fibre normale sau septate, cu pereţi potrivit 
de groși. Parenchim lemnos circumvascular în rînduri înguste, uneori incomplete 
sau în benzi înguste confluente sau metatraheale. Benzile drepte, continue, 
limitează zonele de creştere, între ele aflindu-se benzi numeroase, ondulate, 
uneori întrerupte. Celulele de parenchim lemnos uneori cu cristale. Raze medulare 
biseriate pînă la 5 (frecvent 3—4) seriate, înalte de circa 500 yu, aşezate 
neregulat (neetajate), eterogene, celulele marginale nefiind prea mult diferenţiate 
ca mărime de celelalte, frecvent cu cristale. 

Utilizări: ca furnir sau lemn masiv la confecţionarea mobilei, finisării inte- 
rioarelor, ambarcaţiunilor, caroseriilor și vagoanelor. 


MĂSLIN 


Olea europaea L. 

Olivenholz; olive; olivier. 

Originar din regiunea mediteraniană. 

Caracterele principale ale lemnului. Lemn roșiatic sau brun-albicios, cu 
partea centrală mai închisă la culoare (duramen fals). Inele anuale destul de 
distincte. Pori mici, numeroşi, vizibili numai cu lupa ca benzi radiale mai deschise 
la culoare. Raze medulare fine nevizibile cu ochiul liber. Pe secţiunile longitu- 
dinale vasele apar ca benzi deschis colorate. 

Elemente de vase cu diam. de 30—80u, cu pereţi groși, unitare sau în 
grupe radiale de 2—8, mai numeroase în zona de lemn timpuriu; perforaţii 
simple şi punctuaţii foarte mici, circulare sau poligonale. Parenchim lemnos 
abundent circumvascular și în şiruri simple tangenţiale. Raze medulare unise- 
riate sau biseriate pe porțiunea mijlocie, înalte de 130—140 u. Fibre cu pereţi 
foarte groşi (cu diam. circa 19 u) și lumen mic (2,5—8 u), cu punctuaţii mici. 
Lemn cu textură fină, dens (Y.; = 0,92 g/cm3) şi foarte tare. 

Utilizări în tîmplărie fină, sculptură și strungărie (piesele cu fibre neregulate 
au desen foarte apreciat). 


OKUME 
Aucoumea klaineana Pierre. Pl. XI 5 
Gabun. Okume; gaboon; okoume 


Originar: Africa ecuatorială vestică, în special din Gabon şi Guineea. 
Caracterele macroscopice ale lemnului. Alburn albicios, duramen uniform 
colorat roz-cenuşiu pînă la roșu-brun. Pe secțiunea transversală se disting 
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destul de bine zonele de creştere prin alternanţa de culoare mai deschisă și 
închisă (nu şi prin diferență de structură). Porii, destul de uniform împrăștiați, 
abia se disting cu ochiul liber. Pe secțiunile longitudinale apar ca zpîrieturi 
neregulate. Razele medulare se observă ca dungi fine, de culoare mai închisă 
decîi restul lemnului. Pe secțiunea radială apar ca benzi înguste, roşiatice, 
care dau luciu lemnului. Pe secțiunea tangenţială dau lemnului un aspect 
caracteristic, pătat fin. Lemn cu textură fină, regulată, uşor (25 = 0,46 g/cm?), 
moale, lucios pe secţiunile longitudinale. 

Caracterele microscopice ale lemnului. Vase potrivit de mari (diam. rad. 
100—250 u, diam. tang. 100-—280 u), cu pereţii subţiri de circa 5 U» unitare 
sau în grupe radiale de două, uneori 3—4, destul de numeroase (6—7 pe mm? 
Secț. tranav., in proporţie de circa 21%), uneori cu tile avînd pereţi groși, de 
culoare roșiatică. Numeroase punctuațiuni mari dese, uneori grupate cîte 
4—6 pe pereţii laterali dintre vase. Fibre cu pereţi subțiri (2—3 u), septate 
prin pereți transversali foarte subțiri (circa 1 u), diam. circa 15 u» lung. circa 
900 u, așezate în şiruri radiale regulate, în proporţie de circa 670. Parenchim 
lemnos sărac (circa 2,5%), circum vascular. Raze medulare biseriate, rar uni- 
seriate sau 3-seriate, cu circa 13 celule în înălțime (aprox. 400 u), circa 10 
pe mm? secț. tang. (în proporţie de circa 12%); eterogene, rîndurile de 
celuie marginale fiind aşezate cu axul mare vertical şi avînd cristale 
silicioase. Celulele parenchimului lemnos şi ale razelor medulare în general 
cu depuneri pe pereți sau cu conţinut granulos de culoare galben-roşiatic, 

Utilizări în special în industria de placaje și panele şi la fabricarea cutiilor 
de ţigări; în al doilea rind ca lemn masiv la confecționarea mobilei (părți inte» 
rioare), caroseriilor, ambarcațiunilor, parchetelor și butoaielor pentru mate- 
riale solide. 


PADUC AFRICAN 
Pierocarpus soyauxii Taub. Pl. XIII 2 


Atrikanisches Padouk, Afrikanisches Poduuk, Afrikunisches Rotholz, Atrikanisehes Karal- 
lenholz:; African padauk, barwood: padouk, bois corail: muenge, ngula, takula. 


Originar din Africa de vest (Camerun, Angola, Gabon, Guineea spaniolă). 

Caracterele macroscopice ale lemnului. Alburn albicios pînă la gălbui deschis, 
foarte bine delimitat de duramenul de culoare roşu-brun portocaliu, prin expu- 
nere mai înaintată la aer devenind brun închis (proaspăt tăiat este roşu deschis). 
Pori mari, puțin numeroși, vizibili cu ochiul liber pe secţiunea transversală, 
apar ca striaţiuni adinci pe secţiunile longitudinale. Benzi de parenchim lemnos 
confluente şi metatraheale. Raze medulare foarte fine, abia distincte cu Inpa, 
vizibile cu ochiul liber pe secțiunea radială ca benzi subțiri. Lemn cu textură 
fină, greu (5 = 0,65 — 0,85 g/cm?) şi tare. 

Caracterele microscopice ale lemuului. Vase mari (diam. pînă la 350), 
rare (1—2 pe mm? secţ. transv.), frecvent unitari, uneori cîte două în grupe 
radiale sau în cuiburi. repartizate neregulat, cu incluziuni de culoare roșiatică. 
Parenchim lemnos circumvascular confluent, formînd benzi caracteristice, late 
de circa 4 celule. Raze medulare omogene, uniseriate, foarte rar cu două celule 
la mijloc, înalte de 6—10 celule, dese (pină la 20 pe mm). Fibre cu pereţi groși, 
Structura etajată a lemnului bine distinctă. 
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Utilizări în tîmplăria artistică, decoraţii interioare, ca lemn masiv și furnir, 
în construcţii şi chiar pentru traverse de cale ferată. 

Din Africa centrală şi sudică (Tanganica, Angola, Mozambic, Rodezia şi 
Africa de sud) se aduce în comerț lemnul de Pterocarpus angolensis DC., cunoscut 
mai mult sub numele de muninga (mninga, ambila, mukwa, kiaat, kajat, 
kajatenhout), avînd structura asemănătoare cu paducul african, culoarea 
fiind brună, ca a nucului, cu benzi roşii-brune. 

Paduc indian — Pterocarpus  dalbergioides  Roxb., (Andaman  padauk, 
Andaman redwood, padauk, East Indian mahogany, vermilion wood; padouk 
des Indes). 

Originar din India. 

Paduc de Burma — Pterocarpus macrocarpus Kurz. (Burma-Padouk, Echtes 
Padouk; Burma padauk, pradoo, mai pradoo). 

Originar din Burma, Tailanda. 

Paduc indochinez — Pterocarpus pedatus Pierre. (Maidu, mai dou, false 
amboyna, dang huong). 

Originar din Indochina. 

Lemnul acestor specii este asemănător ca structură cu paducul african. 
Paducul indian are culoarea roşiatic-brună pînă la purpuriu-brună. Paducul 
de Burma are culoarea portocalie-brună. 


PERNAMBUC 
Caesalpinia echinata Lam. (Guilandina echinata Spreng.) PL. XIII 3 


Pernambukholz, Fernambukholz, Rotholz, Echtes Brasilholz; brasilwood, Bahia wood, 
para wood, pernambuco wood: bresil: pao brasil, ibiri pitanga. 


Originar din America centrală şi sudică, cu deosebire din Brazilia estică. 

Caracterele principale ale lemnului. Lemn de culoare roșie închisă pînă 
la violet (tăiat proaspăt roşu-gălbui închis). Pe secţiunea transversală sc disting 
zone de creştere de culoare mai închisă sau mai deschisă. Pori vizibili cu lupa 
pe secțiunea transversală ca puncte mici, împrăștiate; pe secţiunile longitu- 
dinale apar ca striaţii foarte fine, lucitoare. Vasele unitare sau în grupe radiale 
de 2—5, rar mai multe, în cea mai mare parte închise cu substanţe de culoare 
violet-negricioasă. Elemente de vase cu pereţi destul de groși, galben-cărămizii, 
lungi de 250—310 u. și cu diam. pînă la 90 u, cu perforaţii simple, cu numeroase 
şi dese punctuaţii areolate avind deschiderile transversale. 

Parenchim lemnos circumvascular, într-un singur rînd de celule, parțial 
în două-trei rînduri, rar în linii transversale scurte. Raze medulare fine, vizibile 
cu lupa, apărînd pe secţ. radială ca linii lucitoare, omogene, 1—3 (frecvent 2) 
seriate (late în general de circa 10), din 5—15 (rar pînă la 20) celule în 
înălțime (80—300 u), uneori cu înmagazinări de substanţe negricioase. Fibre 
de dimensiuni variate, cu pereţi groși și lumen mic şi cu pereţi subţiri și 
lumen mare, lungi de circa | mm, uneori cu conţinut de culoare închisă, cu 
punctuaţii rare. Fibrotraheide puţin numeroase, asociate cu vasele sau cu 
razele medulare, rar în grupe separate mici. Cristale de oxalat de calciu 
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destul de numeroase. Pete medulare rare. Lemn cu structură etajată, cu 
textură fină, lucios, greu (as = 0,89 — 0,98 g cm) și tare. 

Utilirări în timplărie artistică, strungărie și pentru ambarcaţiuni. Este 
cel mai bun lemn pentru arcușuri de instrumente muzicale cu coarde, 


PERSIMON 
Diospyros virginiana L.. 


zehtes Persimmon. virginisches Dattelpflaamenholz : persimmon, date plum, simmon 
wood, possum wood: persimmon, 


Originar din estul şi vestul Statelor Unite ale Americii. 

Caracterele macroscopice ale lemnului. Lemn cu alburn şi duramen neregulat 
delimitate. Alburn lat, gălbui-albicios, pînă la galben-brun sau cenușiu, destul 
de des cu pete mai închise la culoare. Duramen negricios-brun, frecvent cu 
benzi colorate mai închis. Inelele anuale cu contur fin, distincte pe secţiunea 
transversală. Porii vizibili cu ochiul liber, dispuşi mai mult sau mai puţin 
inelar. Pe secţiunile longitudinale cu striațiuni destul de mari. Razele medu- 
lare și şirurile tangenţiale de parenchim lemnos vizibile numai cu lupa pe sec- 
țiunea transversală. Pe secțiunea tangenţială cu linii transversale ondulate 
la distanțe egale, datorite structurii etajate a lemnului. Secţiunea radială 
lucitoare și dungată transversal, Lemn cu textură fină, greu (15 = 0.82 g/em3) 
și tare. 

Caracterele microscopice ale lemnului. Vase cu pereţi foarte groși, unitare 
sau în grupe radiale de 24, destul de dese (12—30 pe mm2 secț. transv., în 
proporție de circa 12%). Elemente de vase lungi de 320—400 u> cu perforaţii 
simple, cu punctuaţii dese, circulare (diam. 2-4 n). Fără tile, cu depuneri 
de substanțe gumoase incolore, Fibre cu pereți groși pînă la foarte groși, cu 
punctuaţii foarte mici, de formă și mărime variată pe secţiunea transversală, 
cu diametrul de circa 20 u. lungimea de 0,69—1,11—1,54 mm, în proporţie 
de circa 47%. Parenchim lemnas abundent (în proporţie de circa 1907) 
general metatraheal cu benzi transversale de 1—2 celule lățime și circum- 
vascular din 1—2 rînduri de celule. Raze medulare eterogene, uniseriate 
şi biseriate rar 3-seriate, late de 15—60 u. din 4—15 celule (120—380 u) 
în înălțime destul de dese (circa 35 pe mm: secţ. tang., 10—16 pe mm în 
secț. transv.). 

Utilizări în special ca suveici, obiecte de strungărie şi de tîmplărie artistică, 
miînere de scule, calapoade, parchete. 


PRIMAVERA 
Tabebuia donnellsmithii Rose (Cybistax donnellsmithii Seibert) PL. X 2 


Primaveraholz, Jeniceroholz ; prima vera, 


Originar din Mexico și America Centrală. 

Caracterele priucipale ale lemnului. Lemn de culoare albicioasă pină la 
brun deschis-gălbui. Inele anuale distincte pe secțiunea transversală datorită 
parenchimului terminal şi fibrelor cn pereți mai groși, Pori vizibili cu ochiul 
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liber, împrăştiaţi, destul de numeroși (30—45 pe mm? secț. transv.), unitari, 
în grupe radiale de 24 sau în ciorchine, cu tile cu pereți subţiri. Elemente 
de vase cu perforaţii simple, cu diam. de 60—200 pu, cu punctuaţii rotunde 
sau poligonale avînd deschideri transversale. Parenchim lemnos terminal, 
circumvascular, rar aliform sau confluent, distinct cu lupa. Raze medulare 
fine (late de 50—100 yu), 2—5 (frecvent 3—4) seriate, omogene, înalte de 
120—300 u (din max. 30 celule în înălțime), rar pînă la 500 u. Fibre variate ca 
formă și dimensiuni (cu pereţi subțiri și lumen mare în lemnul timpuriu şi cu 
pereţi mai groși și lumen mai mic în lemnul tîrziu), dispuse în general radial. 
avînd punctuaţii rare şi mici pe pereții radiali. Structură etajată neregulată, 
Lemn de textură fină, potrivit de greu și de tare. 

Utilizări la confecționarea mobilei, decoraţiilor interioare, ambarcaţiilor, 
vagoanelor etc., ca lemnul de mahon. 


SANTAL 


Santalum album L. 


Sandelholz, Gelbes Sandelholz, Santalholz; sandalwood; santal, chandan, gundada, 
gandala, suket, chandal, sandal. 


Originar din India, Ceylon și insulele din Pacific pînă în Australia. 

Caracterele principale ale lemnului. Alburn de culoare albicioasă. Duramen 
gălbui-brun imediat după tăiere și brun-închis pînă la roșu-brun închis, după 
expunere la aer. Inele anuale puţin distincte, limitele fiind definite de 
banda de fibre mai dense și mai închise la culoare de la limita inelului. Pori 
foarte mici, distincţi cu lupa, împrăștiați, cu ușoară scădere a mărimii de la 
limita inferioară către cea exterioară a inelului anual, 20—30 pe mm? secț. 
transv. parţial cu tile cu pereţi subţiri şi cu incluziuni de gume brune-portocalii. 
Vase unitare rar grupate cîte două radial sau tangenţial. Elemente de vase 
de 100—570 u lungime, cu perforaţii simple, cu punctuaţii areolate către fibre, 
ovale, în şiruri verticale, avînd deschiderile interioare lenticulare în general 
oblice și cu punctuații numeroase către celulele de raze medulare, semiareolate, 
ovale pînă la eliptice, așezate în rînduri orizontale, cu deschidere interioară 
lenticulară. Parenchim lemnos rar paratraheal (parţial circumvascular) și 
metatraheal abundent, difuz sau în linii scurte, tangenţiale, avînd incluziuni 
uleioase şi mai rar cristale. Raze medulare foarte fine, nevizibile cu ochiul 
liber, 7—10 pe mm în secț. transv., uniseriate sau biseriate, eterogene, late 
de 25—30u. și din 12, rar pînă la 18 celule în înălțime (200 pu. sau mai 
mult). Celule marginale verticale într-un rînd, rar două. Celulele din 
razele medulare cu conţinut uleios, fără cristale şi substanţe amidonoase. 
Fibre cu pereți groși (3—6u), cu contur poligonal in secțiune transver- 
sală, lungi de 490—1 490 pu. şi diam. de 11—20p, cu punctuaţii numeroase 
pe pereţii în contact cu alte fibre, ovale, cu deschideri interioare lenti- 
culare, oblice. 

Lemn cu textură foarte fină, cu miros caracteristic, greu şi potrivit 
de dur. 

Utilizări în confecţionarea obiectelor de artă şi pentru extragerea uleiului 
de santal. 
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TEC 
Tectona grandis L. £., PL. XI 6 


Teakholz, Indische Fiche; teak (cu indicarea originii); teck; tek, tekku, sagwan, sag, 
sipna, kyun, djati, kyun. 


Originar din India, Burma, Siam, Java, Indochina. 

Caracterele macroscopice ale lemnului, Lemn cu alburn şi duramen. Alburn 
albicios pînă la gălbui-brun deschis, Duramen galben-auriu pînă la brun închis, 
uneori pînă la negricios. Inele anuale distincte, pe secțiunea transversală. 
Porii abia distincţi, dispuşi inelar, uneori cu incluziuni calcaroase, care dau 
lemnului nuantă generală cenușie. Pe secțiunea radială apare în brun mai 
închis ca restul lemnului. Razele medulare nevizibile cu ochiul liber. Lemn 
cu textură fină, uniformă, aspect unsuros, potrivit de greu pină la greu 
(15 = 0,48 — 0,09 — 0,86 &/cm:) și potrivit de tare, 

acterele microscopice ale lemnului. Vasele din lemnul timpuriu mari 

(diam, tang. 140—370 k), dispuse în rînduri tangenţiale. Vasele din lemnul 
tîrziu mici (diam, tang. 50—100 1), unitari sau grupate radial cîte două, Pro- 
porția medie a vaselor circa 12%. Elemente de vase cu perforaţii simple și 
punctuaţii mici, circulare. Vasele umplute cu tile cu pereți subțiri, uneori cu 
substanțe gumoase şi depuneri de fosfat de calciu. Fibre septate eu pereţi 
groşi (3—6 u), cu diam, de 30—37 u şi iungimea 0,7—],4 mm, formează masa 
principală a lemnului (circa 66%,,). Parenchim lemnos paratraheal, confluent, 
foarte abundent în iemnul timpuriu și circumvascular, în proporţie medie de 
circa 7%, cu dimensiunile de 30—65 u, cu pereți subțiri, cu punctuaţii grupate 
în zone. Raze medulare uniseriate, frecvent 3-seriate, înalte de 12—70 U. rar 
ajungind pînă la 4 mm, 0—8 pe mm? de secțiune tangenţială (max, 5 pe mm 
în secț. transv.), în proporție medie de circa 16%, 

Utilizări cu deosebire în construcția ambareaţiilor apoi, a vagoanelor, în 
construcții de case (ca parchet, trepte și mină curentă la scări, uși, şi ferestre), 
mobilă, instalaţii pentru industria chimică și ca furnir, 


ZEBRANA 
Centrolobium robustum Mart., PL. XIV l 


Originar din Brazilia, Venezuela, Guiana. 

Caracterele principale ale lemnului. Lemn colorat în benzi brune deschis 
şi brune închis pină la negricioase. Pe secţiunea transversală sînt vizibile du ngi 
ondulate sau în zig-zag. Pori vizibili cu lupa pe secțiunea transversală și pe 
secțiunile longitudinale ca striaţii fine. Vase unitare. rar în grupe radiale de 
2—4, cu diam. de 90—300 4, destul de rare (3—5 pe mm: secț. transv.), Parenchim 
iemnos circumvascular, alungit lateral și ca benzi metatra eale. Raze medulare 
foarte fine, uniseriate sau biseriate, din 3—]8 celule în înălțime (inalte de 
50—300 u). Fibre cu diametrul de diferite mărimi, așezate radial, cu punctuaţii 
mici, așezate într-un singur șir, cu deschideri liniare oblice, 

Lemn greu (15 = 0,87 £/cm”) și potrivit de tare. 

Utilizări la confectionarea mobile, în special ca furnir, în timplărie de 
artă şi în construcția ambarcaţiilor. 
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Ahorn 294 
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Aspe 333 


Bastriister 232 
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Bergmispel 282, 319 
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Besenstrauch 247 
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Gemeiner Weissdorn 317 
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Bleaberry 298 
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Boxelder ash leaved maple 321 
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Cornel-dogwood 305 
Cornel tree 305 

Crab apple 323 

Crack willow 338 


Dog-rose 255 

Dogwood 306 

Douglas fir 202 

Dwarf birch 299 
Dwarfelder 311 

Dwarf pine 199 

Eastern black walnut 284 


Eastern hemlock 211 
Eastern hornbeam 291 
Eastern red cedar 204 
Elder 310 

Elderberry 310 
European ash 242 
European beech 287 
European holly 349 


European larch 201 
European oak 214 
European spruce 200 


Female-lime 308 

Field elm 234 

Fir tree 198 

Flowering ash 243 
Fly-honeysuckle 263 
Fly-woodbine 263 
Fouler's service tree 324 
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Hazel 350 
Hawthorn 316 
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Honey locust 227 
Hop-hornbeam 352 
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Hop-tree 252 
Hornbeam 290 
Horse chestnut 332 
Howler 292 
Hungarian oak 216 


Ivy 289 


Judas-tree 251 
Job'stears 295 
Judasboom 251 


Laburnum 246 
Large-leaved lime 308 
Lawson's cypress 210 
Lilac 262 

Lotus-tree 228 
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Manna-ash 243 

Medlar 326 

Mezereon 346 
Mossy-cupped-oak 212 
Mountain alder 353 
Mountain-ash 324 
Mountain elm 233 
Mountain fir 199 
Mountain pine 199 
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Netle-tree 228 

Northern red oak 218 
Northern white cedar 208 
Norway maple 312 


Oilut 285 

Old man's beard 220 
Oregon pine 202 
Osage-orange 239 
Osier willow 336 


Peashrub 253 

Pencil cedar 204 

Plane 286 

Pliant-tree 328 

Plum 277 

Poison-elder 311 

Port Orforă cedar 210 
Privet 257 

Purple osier 335 


Quickbeam 324 
Quince 315 


Racemous flowered 272 
Red ash 241 

Red fir 202 

Red oak 214 

Redwood 198 

Robinia 238 
Rock-cherry 258 
Rock-currant 256 
Rose-willow 335 

Rowan 324 
Rusty-leaved Alpenrose 297 


Sallow-thorn 267 
Sallow willow 334 
Scotch elm 233 

Scots pine 198 

Sea buckthorn 267 
Service tree 327 
Sessile oak 213 
Shagbark hickory 236 
Shrubberies 295 
Shrubby birch 302 
Siberian pea-tree 253 
Silver fir 203 
Silver-leaved-alder 293 
Silver maple 322 
Small-leaved lime 309 
Soft maple 322 
Southern cypress 207 
Southern catalpa 237 
Spindle-tree 330 
Spreading-branched-elm 232 
Spurge-flax 346 

St. Lucie cherry 238 
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Sweet chestnut 231 
Sweet locust 227 
Sycamore 286 
Syringa 281 


Tasteless-mountain-currant 249 
Tree of Heaven 223 

Tree of the Gods 223 

Tulip tree 304 

Turkey oak 212 


Vine 222 


Walnut-tree 283 
Water eider 320 
Water elder 320 

W aytaring-tree 328 
Weeping willow 340 
Weymouth pine 196 
White alder 293 
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White ash 240 
Whitebeamiree 325 
White birch 300 

White mulberry 224 
White pine 196 

White poplar 337 
White syringa 281 
White willow 339 
White walnut 285 
Whitewood 200 

Wild black cherry 278 
Wild cherry 279 

Wild gean 279 
Wild-olive 226 
Willow-thorn 267 
Wild pear 318 

Wild service tree 327 
Woolly-leaved-currant 256 


Yellow poplar 304 
Yew 206 
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Abricotier 261 
Abricotier vulgaire 261 
Acacia blanc 238 
Ailante 223 

Airelle 298 

Airelle myrtille 298 
Alisier blanc 325 
Alisier blanc de neige 325 
Alisier commun 325 
Alisier torminal 327 
Allouchier 325 
Amandier 268 
Amandier nain 269 
Arbre de Judâe 251 
Arbre de paradis 226 
Arbre de perruque 250 
Argousier 267 
Argousier-faux-nerprun 267 
Aub&pin 316 

Aubâpine commune 317 
Aubepine &pineuse 317 
Aubâpin ă une seule carpelle 316 
Aubour 246 

Aulnâtre 353 

Aulne 292 

Aulne blanc 293 

Aulne vert 353 

Aune blanc 293 

Aune commun 292 
Aune glutineux 292 
Aune vert 353 

Auvier 195 


Baguenaudier 254 
Baguenaudier arborescent 254 
Bois de Sainte Lucie 258 
Bouleau 300, 301 

Bouleau blanc 300 

Boule de cire 272 
Bouleau nain 299 
Boule-de-neige 320 
Bouleau pubescent 301 
Bouleau verruqueux 300 
Buis 296 

Buis commun 296 

Buis toujours verts 296 
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Catalpa 237 

Cerisier ă grappes 278 
Cerisier griottier 275 
Cerisier mahaleb 258 
Cerisier des oiseaux 279 
Chalef ă feuilles âtroites 226 
Chamaecyparis 210 

Charme 290 

Charme commun 290 
Charme d'Orient 291 
Charm-Houblon 352 
Châtaignier 231 

Châtaignier commun 231 
Châne ă fleurs sessiles 213 
Châne î glands fasciculls 216 
Chene ă trochets 213 
Chene chevelu 212 

Chene commun 214 

Chene d'Amârique 218 
Châne p&doncul 214 

Chene pubescent 215 

Chene rouge 218 

Châne rouvre 213, 214 
Chevrefeuille 263 
Chevrefeuille des buisson 263 
Clematite des haies 220 
Clematite vigne blanche 220 
Cognassier commun 315 
Cognassier vulgaire 315 
Cornouiller mâle 305 
Cornouiller sanguin 306 
Cotoneaster commun 282, 319 
Cotonnier commun 282 
Coudrier 350 

Coudrier noisetier 350 
Cypre&s chauve 207 

Cypres de Louisiane 207 
Cytise 246 

Uytise aubours 246 


Daphne morillon 346 
Douglas 202 


Eglantier 255 
Epica 200 
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Epine blanche 317 
Epine-vinette 248 
Erable champttre 314 
Erables d'Amerique 322 
Erable-faux-platane 294 
Erable plane 312 
Frable platane 312 
Frable sycamore 294 


Falabreguier 228 
Falabriquier 228 

Faux acacia 238 
Faux-châtaignier 332 

Faux &benier 246 

Faux pistachier 295 

Faux cypres de Lawson 210 
Fevier 227 

Fevier ă trois €pines 227 
Fevier d'Amârique 227 
Frene ă fleurs 243 

Frâne blanc d'Amârique 240 
Frene commun 242 

Frene d'Europe 242 

Frâne orne 243 

Fraisillon 306 

Fresillon 257 

Fusain 330 

Fusain d'Europe 330 


Gainier siliquastre 251 
Genât 247 

Genât ă balais 247 
Genevrier commun 205 
Genevrier ă crayon 204 
Genevrier de Virginie 204 
Griset 267 

Groseillier des Alpes 249 
Groseillier des haies 274 
Groseillier des roches 256 
Groseillier raisin-crâpu 274 
Groseillier sauvage 249 


Hâtre 287 

Hickory 236 

Houblon 252 

Houx 349 

Houx ă feuilles 6pinneuses 349 
Houx commun 349 


It 206 
If ă baies 206 


Laurier rose des Alpes 297 
Lierre 289 

Lierre grimpant 289 

Lilas 262 

Tiilas vulgaire 262 
Lonicera camârisier 263 


Marronier d'Inde 332 
Marsault 334 
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Maucienne 328 

Mâl&ze 201 

Mâleze d'Europe 201 
Merisier 278, 279 
Merisier ă grappes 278 
Mâzerâon 346 

Micocoulier austral 228 
Micocoulier de Provence 228 
Mârier blane 224 

Mârier noir 225 

Myricaire d'Allemagne 244. 
Myricaire tamaris 244 
Myrtille 298 


Neflier commun 326 
Neflier cotonnier 282 
Nâflier d'Allemagne 326 
Nerprun 347 

Nerprun bourdaine 265 
Nerprun bourgene 265 
Nerprun des rochers 348 
Nerprun purgatif 347 
Noisetier 350 

Noisetier de Turquie 351 
Noyer 283 

Noyer blanc 236 

Noyer cendre 285 
Noyer d'Amerique 284 
Noyer noir 284 

Noyer royal 283 


Obier 320 

Olivier de Boh&me 226 
Ormeau 234 

Orme blanc 233 

Orme champâtre 234 
Orme de montagne 233 
Orme diffus 232 

Orme pâdoncule 232 
Osier 336 

Ostryva ă feuilles de charme 352 
Ostrva d'ltalie 352 


Paliure 280 

Paliure Epine du Christ 280 
Pâcher 270 

Pecher vulgaire 270 
Peuplier blanc 337 

Peuplier de culture 342 
Peuplier regener€ 345 
Peuplier du Canada 343 
Peuplier noir 341 

Peuplier de Suisse 343 
Peuplier tremble 333 
Philadelphe 281 

Philadelphe en couronne 281 
Pin ă crochets 199 

Pin cembra 195 

Pin de montagne 199 

Pin noir 197 


Pin noir d'Autriche 197 
Pin d'Oregon 202 

Pin sylvestre 198 

Pin Weymouth 196 
Piatane d'Occident 286 
Poirier 318 

Pommier commun 323 
Prunnellier 259 
Prunnier 277 

Prunnier domestique 277 
Prunier cpineux 259 
Prunier odorant 258 
Putier 278 

Putiet 278 


Robinier 238 
Robuste 344 
Rosier des chiens 255 


Sapin 203 

Sapin blanc 203 

Sapin pectin 203 
Sarothamne ă balais 247 
Saule de Babylone 340 
Saule blanc 339 

Saule des châvres 334 
Saule &pineux 267 
Saule fragile 338 

Saule pleureur 340 
Saule pourpre 335 
Saule de vanniers 336 
Seringa 281 

Seringat 281 


Sorbier des oiseleurs 324 
Staphylier 295 

Staphylier penn6 295 
Sumac fustet 250 

Sureau 310 

Sureau noir 310 

Sureau rameaux 31l 
Sureau rouge 311 
Symphorine ă grappes 272 


Thuia d'Occident 208 

Thuia occidental 208 

Thuia d'Orient 209 

Tilleul argent€ 307 

Tilleul commun 308 

Tilleul ă grandes feuilles 308 
Tilleul ă petites feuilles 309 
Tilleul sauvage 309 

Tillau 309 

Tremble 333 

Troene commun 257 

Tro&ne vulgaire 257 

Tsuga du Canada 211 
Tulipier 304 


Verdian 335 

Vernis du Japon 223 
Vigne 222 

Vigne viniftre 222 
Vinettier 248 

Viorne lantane 328 
Viorne obier 320 
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Abachi 355 

Abanos alrican 356 
Abanosul de Ceylon 355 
Abanos macasar 356 
Abanos de Madagascar 356 
Abnus 355 

Aborkpor 356 

Aboudikro 370 

Acajou 367 

Acajou aboudikro 370 
Acajou assi6 370 

Acajou d'Afrique 369 
Acajou du Bassam 369 
Acajou blanc 369 

Acajou caileâdrat 369 
Acajou femelle 360 
Acajou krala 369 

Acajou sapelli 370 

Acajou du Senegal 369 
Acajou sipo 370 

Acaju 369 

Afara 366 

African cherry 367 
African maple 355 
African white wood 355 
African padauk 371 
Atrican pencil cedar 361 
Afrikanisches Birnenholz 367 
Afrikanisches Ebenholz 356 
Afrikanisches Korallenholz 372 
Afrikanisches Padouk 372 
Afrikanisches Podauk 372 
Atrikanisches Rotholz 372 
Akoga 359 

Amaraut 357 

Amarante 357 
Amarantholz 357 

Ambila 373 

Amboina 357 

Amboine 357 

Amboyna 357 

Andaman padauk 373 
Andaman redwood 373 
Apapaye 357 


Appayia 357 

Arariba 376 

Araroba 376 

Arere 355, 

Asiatisches Seidenholz 363 
Assi6 370 

Atlantic cedar 360 

Atlas cedar 360 

Atlasholz 363, 364 
Atlas-Zeder 360 
Aucoumea klaineana Pierre 371 
Australian cedar 361 
Avodire 357 

Avodire 357 

Azobe 359 

Ayous 355 


Bahia rosewood 365 
Bahia wood 373 
Bahra 363 

Baku 367 

Balsa 358 
Balsawood 358 
Barwood 372 

Bay Mahagoni 368 
Bayvwood 368 
Benin walnut 362 
Beninwood 369 
Bibolo 362 

Billu 363 

Bisselon 369 
Bissilongo 369 
Blaues Ebenholz 357 
Blumenhartriegel 361 
Bois corail 372 

Bois de balsa 358 
Bois de fer 359 

Bois de guaiac 362 
Bois de rose 364 
Bois violet 357 
Bokoka 359 
Bombay blackwood 365 
Bongos: 359 
Bongossi 359 


Brasilien Rosenholz 365 
Brasilwood 373 
Brazilian cedar 360 
Brazilian rosewood 365 
Bresil 373 

British Guiana cedar 360 
Brown ebony 356 
Burma cedar 361 
Burma padauk 373 
Burma-Padouk 373 
Burma tulip wood 366 


Cababa 369 

Caesalpinia echinata Lam. 373 
Caoba-Mahagoni 369 

Cartan 376 

Cedar 339. 360 

Cedar of Lebanon 359 

Cedre 359 

Cedre d'Atlas 360 

Cedre de Batna 360 

Cedrat 360 

Cedrela brasiliansis St. Hill. 360 
Cedrela fissilis YVall. 360 

Cedrela mexicana  Roem. 360 
Cedrela odorata L. 360, 361 
Cedrela toona Roxb. 361 
Cedrela toona Roxb. var. australis C. DC 361 
Cedro blanco 360 

Cedro colorado 360 

Cedro dolce 360 

Cedru african pentru creioane 361 
Cedru din America Centrală 360 
Cedru australian 361 

Cedru de Bermude 361 

Cedru de Florida 361 

Cedru de Liban 359 

Cedru indian 361 

Cedru sudamerican 360 

Cedrus atlantica Manetti 360 
Cedrus deodara Loud. 360 
Cedrus libani Loud. 359 

Central American cedar 360 
Central American mahogany 368 
Centrolobium robustum Mart. 376 
Ceylon ebony 355 

Ceylon satinwood 363 

Chandal 375 

Chandan 375 

Cherry mahogany 367 
Chloroxylon _sitietenia DC. 363 
Cigarbox cedar 360 

Citron de Ceylon 363 
Citronnier 363, 364 

Cocobolo 361 

Cocoboloholz 361 

Conowood 362 

Corkwood 358 

Cornel 361 

Cornus florida L. 361 
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Cornuiller d'Ameârique 361 

Cross river ebony 356 

Cuban mahoganyv 367 

Cybistax donnellsmithii Seibert 374 


Dalbergia granadillo Pittier 361 
Dalbergia latifolia Roxb. 365 
Dalbergia nigra Fr. All. 365. 366 
Dalbergia oliveri Gamb. 366 
Dalbergia hypoleuca Pittier 361 
Dalbergia retusa Hemsl. 361 
Dalbergia sissoo Roxb. 366 
Dalbergia stevensonii Stand. 365 
Dang huong 373 

Date plum 374 

Deodar cedar 360 

Dibetou 362 

Dibetu 362 

Dihaja 355 

Diospyros atropurpurea Giirke 356 
Diospyros celebica Bakh. 356 
Diospyros dendo Welw. 356 
Diospyros ebenum Koen. 355 
Diospyros evila Pierre 356 
Diospyros flavesceris Giirke 356 
Diospyros haplosiylis Boir 356 
Diospyros mespiliformis Hochst. 356 
Diospyros microrhombus Hiern. 356 
Diospyros perrieri Jum. 356 
Diospyros virginiana |. 374 
Djati 376 

Dogwood 361 

Dominguila 362 

Dry — zone mahogany 369 
Dumoria heckelii A. Chev. 367 


East Indian ebony 355 
East Indian mahogany 373 
East Indian rosewood 365 
Fast Indian satinwood 363 
Eba 359 

Ebans 355 

Ebene de Ceylon 355 
Ebene de Macassar 356 
Ebene marbree 356 

Ebâne noire 355 

Eboyn 356 

Echtes Brasilholz 373 
Echtes Cedrelaholz 360 
Echtes Ceylon-Ebenholz 355 
Echtes Kuba-Mahagoni 367 
Eehtes Mahagoni 367 
Echtes Padouk 373 

Echtes Persimmon 374 
Eisenholz 359 

Ekki 359 

Engan 357 
Entandrophragma cylindricum Spragne 367 
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Entandrophragma utile Sprague 370 
Epindepinde 356 
Evila 356 


Fagara flava Krug & Urb. 364 
False amboyna 373 
Fernambukholz 373 

Frake 366 

Franzosenholz 362 


Gabun 371 
Gabun-Ebenholz 356 
Gaboon 371 
Gambia-Mahagony 369 
Gandala 375 

Geflecktes Mahagoni 370 
Gelbes Sandelholz 375 
Ghiriya 363 

Guaiac 362 

Guaiacum officinale L. 362 
Wuacholz 362 

Guiacum wood 362 

Guano 358 

Guilandina echinata Spreng. 373 
Gundada 375 


Haladbera 363 
Himalaja-Zeder 360 
Honduras cedar 360 
Honduras mahagony 368 
Honduras mahogany 368 
Honduras rosewood 365 
Huragalu 363 


Ibiri pitanga 373 
Igedudu 356 
Indiau rosewood 365 
Indische Eiche 376 


Jacaranda 365 

Jeniceroholz 374 
Joruba-Ebony 356 

Juniperus bermudiana L. 361 


„Juniperus procera Hochst ex. A. Rich. 36] 


Kajat 373 

Kajatenhout 373 

Kaku 359 

Khaya 369 

Khaya anthotheca C. DC. 367, 369, 370 
Khaya grandifoliola €. DC. 367, 369, 370 
Khaya iwvorensis A. Chev. 367, 369, 370 
Khaya nyasiea Stapf. 367, 369 


K haya senegalensis A. Juss. 367, 369, 370 


Kiaat 373 
Kokank 359 
Krala 369 
Kyun 376 


Lagoowood 369 
Lemn de lămii 363, 364 


INDEX 


Lemn de trandafir 364 

Lemn de trandafir brazilian 365 
Lemn de trandafir de Honduras 365 
Lemn de trandafir indian 365 
Libanonzedernholz 359 

Lignum sanctum 362 

Lignum vitae 362 

Limba 366 

Limbo 366 

Lophira procera A. Chey. 359 
Lopinga-Holz 356 

Lovoaholz 362 

Lovoa klaineana Pierre et Sprague 362 
Lovoa wood 362 

Lusamba 357 


Macore 367 
Madagaskar-Ebenholz 356 
Madeira — Mahagoni 369 
Mahon 367 

Mahon african 367, 369 
Mahon american 367 
Mahon sapeli 370 

Mahon tabasco 368 
Mahon de Venezuela 369 
Mahogany 367 

Mai dou 373 

Maidu 373 

Mai pradoo 373 
Makassar — Ebenholz 356 
Makassar ebony 356 
Makore 367 

Mangona 369 

Manila — Padouk 357 
Mangkassar — Ebenholz 356 
Marawayana 357 

Măslin 371 

Mbawa 369 

Mebrou 369 

Mexican cedar 370 
Mhauc 369 

Mimusops heckelii Ruteh. & Dalz 367 
Mkangazi 369 

Mninga 373 

Mozambique mahogany 369 
Moutchibanaie 362 
Muenge 372 

Mukonja — weiss 366 
Mukwa 373 

Munyama 369 


Narra 357 

N'dola 369 

New-Guineea rosewood 357 
N'gollon African mahogany 369 
N'gollon 369 

Ngula 372 

Nigerian golden walut 362 
Nigerian walnut 362 

Noyer d'Afrique (impropriu) 362 


Noyer de Gabon 362 
Nover de Mavombe 366 
Nuc african 362 
Nyassaland mahogany 369 


Obeche 355 

Obeke 355 

Ochroma lagopus Sw. 358 
Ogwango 369 

Olea europaea L. 371 

Olive 371 

Olivier 371 

Olivenholz 371 

Okoume 371 

Okume 371 

Ombega 369 

Ostindisches Rosenholz 365 
Ostindisches Seilenholz 363 


Padauk 373 

Padouk 372 

Padouk des Indes 373 
Paduc african 372 
Paduc de Burma 373 
Paduc indian 373 
Paduc indochinez 373 
Palissandre 364 


Palissandre de l'Amârique Centrale 361 


Palissandre du Brâsil 365 
Palissandre des Indes 365 
Palisandru 364, 365 

Pao brasil 373 

Para wood 373 

Păr african 367 

Pelogyne paniculata Benth. 357 
Peltogyne porphyrocardia 357 
Peltogyne pubescens 357 
Pernambuc 373 

Pernambuc wood 373 
Pernambukholz 373 

Persimmon 374 

Persimon 374 

Pockholz 362 

Pockwood 362 

Poirier d'Afrique (impropriu) 367 
Possum wood 374 

Pradoo 373 

Primavera 374 

Prima vera 374 

Primaveraholz 374 

Pterocarpus angolensis DC. 373 
Pterocarpus dalbergioides Roxb. 373 
Pterocarpus indiens Willd. 357 
Pterocarpus macrocarpus Kurz. 373 
Pterocarpus pedatus Pierre 373 
Pterocarpus soyanxii Taub. 372 
Purpbeheart 357 

Purpurholz 357 


Red cedar 361 
Red ironwood 359 
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Red oak 359 

Rio rosewood 365 
Rosenholz 364 
Rosewood 364 
Rotholz 373 


Sag 376 

Sagwan 376 
Salamanderholz 361 

Sali 363 

Samba 355 

Sandal 375 

Sandelholz 375 
Sandalwood 375 

San Domingo satinwood 364 
Sansibar — Ebenholz 356 
Santal 375 

Santalholz 375 

Santalum album L. 375 
Sapele 370 
Sapele-Mahagoni 370 
Sapele mahogany 370 
Sapelewood 370 

Sapeli 370 

Sapelli 370 

Scented mahogany 370 
Shisham 366 

Simmon wood 374 

Sipna 376 

Sipo 370 

Sipo — mahon 370 

Sissoo 366 

Songo 357 

South American cedar 360 
Suket 375 

Swietenia condollei Pitt 369 
Sneietenia macrophylla King. 368 
Sncietenia mahagony Jaeq. 367, 368 


Tabasco cedar 360 

Tabasco Mahagoni 368 

Tabasco mahogany 368 

Tabebuia donnelsmithii Rose 374 

Takula 372 

Takku 376 

Tamalan 366 

Teak 376 

Teakholz 376 

Tec 376 

Teck 376 

Tectona grandis L.f. 376 

Tek 376 

Terminalia superba Engl. et Diels 366 

Thitkado 361 

Tivila 356 

Toon 361 

Triplochiton scleroxylon K. Schum. 355 

Turraeanthus africana Pellegrin 357 

Turraeanthus vignei Hutch & J. M. Dalz 
357, 
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Umbana African mahogany 369 
Utile 370 


Venezuela —— Mahagoni 369 
Venezuela mahogany 369 

Vermilion wood 373 

Violettholz 357 

Virginisches Dattelpflaumenholz 374 


Wawa 355 

W estatrikanische Eiche 359 
West Indian cedar 360 

W estindisches Korckholz 358 
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West Indian satinwood 364 
W estindisches Satinholz 364 
W estindisches Seidenholz 364 
W estindisches Zedernholz 360 
White mahogany 369 


Yellow wood 364, 
Yomhom 361 


Zanthoxylum flavum Vahl. 364 
Zebraholz 376 

Zebrana 376 

Zitronenholz 363, 364 


Alburn 36 


Canale intercelulare 113 
Canale gumifere 113, 114 
Canale rezinifere 61, 113 
— longitudinale 61, 113 
—— orizontale 113 
— traumatice 113 
Coadă de pasăre 65 
Crasule 95 
Culoarea lemnului 65 
—- de bază albă 66 
— — — galbenă 69 
— — — brună 70 
rosie 
i cenusie: 72 
Cimp de încrucișare 112 


Duramen 36 
— fals 36 


Fibră creață 65 
Fibre 57, 106 
— zone de 57, 107 
— septate 107 
— gelatinoase 107 
Fibrotraheide 96, 100 
—— septate 100 
—— gelatinoase 101 
Flăcări 12 


Identificare 
—— macroscopică 21 
— microscopică 22 
Incluziuni 105, 106 
—— de gume 106 


—— de materii calcaroase 106 


Inele anuale 39 

— false 42 

— discontinui 42 
Ingroşări spiralate 90 
Inimă roșie 36 


Lemn 
— matur 36 
— timpuriu 39 „42 
— tirziu 39, 42 
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vărgat 43 
nevărgat 43 


Lenticele 52 


Macerare 27 
Măduva 29 


formă 30, 31 
culoare 31, 32 
diametru 33 


Microtom 26, 27 


Monocotiledonate (structură) 117 


Oglinzi 52, 82 


Ochi 


de pasăre (desen în) 65 


Parenchim 57, 109 


difuz 58 
paratraheal 58 
metatraheal 58 
apotraheal 58 
terminal 58 
circumvascular 59 
aliform 59 
confluent 59 
longitudinal 109 
fuziform 109 
epitelial 110 
traumatice 110 
fibros 109 


Pereţi celulari 90 


dentați 99 


Perforaţii 104 


Pete 
Pori 


simple 104 

multiple 104 
scalariforme 104 
reticulare (ciuruite) 104 
medulare 59, 110 

43 

așezați inelar 418 
așezați semiinelar 48 
aşezaţi imprăștiat 48 
unitari 48 

multipli 48 

în grupe radiale 48 
în ciorchină 48 

în lanț 48 
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Punctuaţii 91, 92 


simple 92 

areolate 92 
semiareolate 92 
oarbe 92 

ciuruite 92 
franjurate 93 
poligonale 112, 113 


- pinoide 112, 113 


piceoide 113 
taxodioide 113 
cupresoide 113 


medulare 50, 110 
înguste 52 

late 52 

omogene 110 
eterogene 110 
uniseriate 110 
pluriseriate 110 


Secţiune transversală 23 


longitudinală 23 
radială 23 
tangenţială 23 
microscopică 25 
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Soluţie Apaty 26 
Structură 
—— etajată 116 


Textură 67 
— fină 68 
— grosolană 68 
Tile 49, 105 
— sclerozate 105 
Tilosoizi 113 
Trabeculă 97 
Trahee 101 
Traheide 96 
— longitudinale 96 
— marginale 96 
— radiale 98 
— rășinoase 98 
— vasculare 99 
— cireumvasculare 99 
—— disjunetive 100 


Vase 43, 101 
— elemente de 101 
— unitare 102 
— multiple 102 
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